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É  L  É  M  E  N  s 

DE     C  H  Y  M  I  E 


SECONDE     PARTIE. 

DE    LA    LITHOLOGIE  ,     CU   DES    SUBSTANCES 
PIERREUSES, 


INTRODUCTION. 

1^  A  lithologie  a  pour  objet  l'étude  des  pierres  ef 
des  terres. 

On  est  convenu  d'appeller  terre  ou  pierre  une 
substance  sèche  ,  fragile  ,  inodore  ,  insipide  ,  peu 
ou  point  soluble  dans  l'eau  ,  et  dont  la  pesanteur 
spécifique  n'excède  pas  4 ,  5. 

Personne  n'a  pu  s'occuper  sérieusement  de  l'é- 
tiule  de  la  lithologie  ,  sans  se  pénétrer  à  la  fois  de 
la  nécessité  d'établir  des  divisions  pour  faciliter  la 
conncissance  des  pierres  ,  et  des  difficultés  sans 
nombre 'qu'il  faut  surmonter  pour  y  parvenir. 

Il  y  a  cette  différence  entre  les  êtres  vivans  et 
ceux  du  régne  minéral  ;  c'est  q-.ie  ceux-ci  sont 
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contînuellement  modifiés  par  des  causes  externes  ; 
telles  que  l'air  ,  l'eau  ,  le  feu  ,  &zc.  tandis  que  les 
"premiers,  animés  et  régis  par  une  force  intérieure, 
ont  des  caractères  mieux  prononcés  et  plus  cons- 
tans  ;  les  formes  y  dépendent  de  l'organisation 
elle-même  ;  et ,  en  général ,  la  marche  de  la  na- 
ture y  paroît  plus  constante  et  plus  assurée. 

L'élément  terreux  paroît  passif  par  lui-même  ; 
11  n'obéit  qu'aux  loix  des  corps  morts  ,  et  nous 
pouvons  rapporter  à  la  seule  loi  des  affinités  tous 
les  phénomènes  de  formation  ou  de  décomposition 
dont  une  pierre  est  susceptible  ;  c'est  ce  qui  fait , 
sans  doute ,  cette  variété  de  formes  et  ces  mélan- 
ges de  principes  qui  ne  permettent  guère  au  natu- 
raliste d'établir  des  bases  lixes ,  et  de  fonder  sa  mé- 
thode sur  des  caractères  constans  et  invariables. 

Si  nous  jettons  un  coup- d'œil  sur  la  marche  de 
tous  les  naturalistes  qui  nous  ont  précédé ,  nous 
pourrons  aisément  les  réduire  à  trois  classes. 

i^.  Les  uns  se  sont  portés  ,  par  la  seule  imagi- 
nation ,  jusqu'à  cette  époque  ou  le  globe  sortit 
des  mains  du  Créateur  :  ils  ont  suivi  l'action  des 
divers  agens  destructeurs  qui  en  altèrent  et  boule- 
versent,la  surface;  nous  ont  fait  connoître  les 
diverses  roches  qui  ont  été  apposées  successive- 
ment sur  ce  globe  primitif;  et ,  en  parcourant  les 
grands  phénomènes  qui  sont  survenus  à  notre 
planète  ,  ils  se  sont  fait  des  idées  plus  ou  moins 
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exactes  sur  les  grands  ouvrages  de  sa  décompo-     . 
sition  et  de  sa  formation. 

2*^.  D'autres  se  sont  occupés  à  rechercher ,  par 
l'analyse  ,  quelles  sont  les  terres  ou  les  matières 
premières  avec  lesquelles  ont  été  com.posées 
toutes  les  pierres  qui  nous  sont  connues  ;  ceux- 
ci  nous  ont  fourni  des  connoissances  précieuses 
sur  la  nature ,  les  usages  et  les  décompositions 
de  ces  mêmes  substances.  Mais  les  résultats  de 
l'analyse  ,  quoique  nécessaires  pour  avoir  des 
idées  exactes  sur  chaque  pierre  ,  ne  peuvent  pas 
servir  pour  former  eux  seuls  la  base  d'une  mé- 
thode ,  parce  que  ces  caractères  sont  trop  diffi* 
ciles  à  acquérir  ;  et  on  peut ,  tout  au  plus ,  s'en 
servir  comme  complément  pour  appuyer  telle 
autre  méthode  qu'on  aura  employée. 

3^.  Presque  toutes  les  méthodes  qui  ont  été 
adoptées  jusqu'ici  ,  sont  fondées  sur  les  caractères 
extérieurs  des  matières  terreuses. 

Quelques  naturalistes  ont  cherché,  dans  la  va- 
riété des  formes  que  nous  présentent  les  produc- 
tions du  règne  minéral ,  des  principes  de  division 
qui  leur  ont  paru  suffisans  ;  mais ,  outre  que  la 
même  forme  appartient  souvent  à  des  pierres  très- 
différentes  5  ce  caractère  se  trouve  rarement  ,  et 
nous  ignorons  la  crystallisation  de  la  plupart  des 
terres  connues  ;  ainsi  nous  ne  pouvons  le  regarder 
que  comme  accessoire  ou  secondaire. 
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D'autres  naturalistes  ont  établi  leurs  divisions 
d'après  quelques  propriétés  faciles  à  reconnoître  ; 
telles  que  celles  de  faire  effervescence  avec  les 
acides  ,  d'ctinceler  par  le  choc  du  briquet ,  &c, 
mais  ces  caractères  ne  me  paroissent  ,  ni  assez 
rigoureux  ,  ni  assez  exclusifs  ;  car  rien  de  plus 
commun  que  le  mélange  des  débris  des  roches 
primitives  avec  ceux  des  pierres  calcaires  :  nous 
en  avons  des  exemples  à  chaque  pas  ;  et  ces 
mélanges ,  durcis  par  le  temps ,  ont  les  deux  ca- 
ractères ci-dessus  énoncés  :  il  existe  des  pierres 
qui  5  sans  changer  de  nature  ,  font  feu  avec  le 
briquet  ,  ou  effervescence  avec  les  acides ,  selon 
qu'elles  sont  plus  ou  moins  divisées  ,  telles  que  le 
lapis  la:{iilï  qui  fait  effervescence  quand  il  a  été 
pulvérisé  ,  et  feu  lorsqu'il  est  en  masse  ;  l'ardoise 
pulvérisée  fait  effervescence; et  elle  n'en  fait  point 
lorsqu'elle  est  en  masse.  Ainsi  les  divisions  éta- 
blies sur  CCS  caractères  ne  sont  pas  rigoureuses, 
et  on  peut ,  tout  au  plus ,  s'en  servir  en  les  faisant 
concourir  avec  d'autres. 

Le  naturaliste  qui ,  jusqu'ici,  me  paroit  avoir 
mis  le  plus  d'ordre  dans  la  distribution  des  subs-» 
tances  minérales,  zsl  d' Auhmton  :  tout  ce  qu'il  a 
dit  à  ce  sujet  annonce  l'œil  exercé  de  l'observa- 
teur ;  et  il  a  tiré ,  des  propriétés  extérieures  des 
corps  ,  tous  les  caractères  qu'il  est  possible  d'y, 
puiser  :  mais  il  n'a  pas  pu  éviter  les  défauts  qu'en- 
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traînent  avec  eux  les  principes  sur  lesquels  il  a 
appuyé  sa  méthode. 

Aussi  profondément  pénétré  de  Tinsuffisance  de 
ces  méthodes  que  de  la  foiblesse  de  mes  moyens , 
j'ai  cherché  à  rapprocher  tous  les  caractères  qui 
peuvent  fournir  quelque  indice  ;  j'ai  fait  concou- 
rir les  caractères  du  naturaliste  avec  ceux  du  chy- 
miste.Et  quoique  lu  méthode  que  j'ai  adoptée  soit 
bien  éloignée  du  degré  de  perfection  qu'on  pour- 
roit  désirer  ,  je  la  donne  avec  confiance  :  elle  diffère 
peu  de  celle  qui  a  été  suivie  par  Beromami  et  Kîr- 
wan  ;  et  c'est  déjà  un  préjugé  en  sa  faveur.  Les 
avantages  particuliers  qu'elle  me  présente  ,  sont  : 
1°.  de  distribuer  d'une  manière  égale  et  en  trois 
classes ,  les  productions  îithologiques  :  i°.  de  rap- 
procher et  de  ranger  ,  comme  par  un  ordre  na- 
turel ,  toutes  les  productions  analogues.  Enfin  > 
cette  m.éthode  a  ^x6  mes  idées  d'une  manière  plus 
précise  ;  et  c'est ,  sur-tout ,  ce  qui  me  détermine  à 
la  proposer  (i), 

(i)  Je  regarde  ce  cjua  je  publie  aujourd'hur,  sur  la"  litho- 
logie, comme  l'énoncé  simple  et  succinct  des  principes  que  ja 
développe  dans  mes  cours  ;  et  on  me  jugeroit  avec  trop  de 
sévérité,  si  on  me  supposoit  le  dessein  d'avoir  voulu  pré- 
senter un  ouvrage  complet. 

On  peut  puiser  des  cpnnoîssanccs  plus  étendues  dans  les 
Ouvrages  suivans. 

1°.  Essai   d'un  art  de  fusion  à  l'aide  de  l'.iir  vital ,  par 
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Les  différentes  terres  que  nous  foulons  aux  pîeds 
sont  en  général  des  corribinaisons  ;  et  les  chymistes, 
en  décomposant  ces  substances  ,  sont  parvenus  à 
obtenir,  en  dernière  analyse,  des  principes  que 
nous  pouvons  regarder  comme  des  élémens 
terreux  ,  jusqu'à  ce  que  des  connoissances  ulté- 
rieures confirment  ou  détruisent  nos  idées  à  ce 
sujet. 


Erhmann.  Mémoires  de  L.ivo's'tr  sur  le  même  sujet.  Mé- 
îTio:res  de  Darcct  sur  l'action  d'un  feu  égal  ,  violent  et  con» 
tinu  sur  un  grand  nombre  de  terres  ,  pierres ,  &c. 

1°.  Les  ouvrages  de  M.i^g'-aaf  et  de  Pow:  sur- tout  la  li- 
îhogéognosie  de  ce  dernier. 

3°.  Les  pesanteurs  spécifiques  des  corps  ,  par  Erisson. 

4°.  Les  élémens  de  minéralogie  de  Kirwan. 

5®.  Le  Manuel  du  minéralogiste  de  Bcrgmann  y  enrichi  de 
notes  par  Mongc:^. 

6°.  La  minéralogie  de  S^izt. 

7°.  Les  ouvrages  sur  la  chrystallograpKîe  de  Rome  de  Liste; 
de  Hauy ,  &c. 

8°.  Le  tableau  rréihodique  des  minéraux  ,  par  d*AuhcntQn: 

9°.  La  minéralogie  de  Buffbn  ,  où  ce  célèbx^e  écrivain  a 
rassemblé  des  faits  nombreux  et  précieux  ,  dont  le  mérite 
€St  indépendant  de  toute  théorie. 

lO''.  Les  ouvrages  minéralogiques  de  Jars  ^  Dutrlck^ 
Born  ^  Fcrhcr  ,  Tnbra  ,  PalLis ,  GmtUn  ,  Linné ,  Dolomlcu  , 
Saussure  ,   la  Peyrouse  ,  &c. 

1 1°.  Les  belles  analyses  de  pierres  publiées  successivement 
par  Pott ,  Mû'f;raaf,  Baycn ,  Bcr^mann  ,  Gérard  ,  Schide à 
Achard^  Mongei^^ç, 
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Les  élémens  terreux  les  plus  répandus  sont  au 
nombre  de  cinq  ;  savoir  ,  la  chaux  ,  la  magnésie  , 
la  barite  ,  l'alumine  et  la  silice. 

Nous  ne  parlerons  point  des  autres  terres  pri- 
mitives annoncées  par  Klaproth  dans  ^le  spath 
adamantin  et  dans  le  jargon  de  Ceylan  :  elles  sont 
encore  trop  peu  connues  et  trop  peu  répandues 
pour  influer  sur  notre  division  actuelle.  Nous  ne 
parlerons  pas  non  plus  des  prétendues  terres  métaU 
/i^z^e^;  les  opinions  sont  trop  bien  prononcées  à  leur 
sujet ,  pour  nous  occuper  encore  de  ces  erreurs. 

La  nature  paroît  avoir  fait  tous  les  mélanges 
et  toutes  les  combinaisons  qui  forment  les  pierres , 
avec  les  terres  primitives  dont  nous  venons  de 
parler. 

Si  nous  jettons  un  coup-d'œil  sur  la  nature  de 
ces  mélanges  et  de  ces  combinaisons  ,  nous  dis- 
tinguerons trois  manières  d'être  qui  établissent 
trois  grandes  divisions.  Nous  verrons  d'abord  que 
ces  terres  sont ,  tantôt  combinées  avec  des  acides  ^ 
ce  qui  forme  des  sels-pierres  ;  tantôt  mélangées 
entre  elles  ,  ce  qui  forme  les  pierres  proprement 
dites  ;  tantôt  ces  pierres  ,  ainsi  formées  par  le 
mélange  des  terres  primitives  ,  sont  liées  ensemble 
et  fixées  par  un  gluten  ou  un  ciment  quelconque, 
ce  qui  constitue  les  roches. 

Nous  distinguerons  donc  trois  classes  dans  la 
lithologie :1a  première  comprendra  les  sels-pierres; 
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la  seconde,  les  pierres  ou  les  mélanges  terreux;  la 
troisième, les  roches  ou  les  mélanges  pierreux. 

Nous  croyons  indispensable  de  faire  connnoître 
la  nature  de  ces  terres  primitives,  avant  de  nous 
occuper  de  l^urs  combinaisons. 

P.  LÀ  Chaux, 

On  a  trouve  cette  terre  sans  aucune  combinaî" 
son  et  à  nud,  près  deBath.  {^VoyeiFalconer  sur  les 
eaux  de  Bdth  ,  t.  I ,  p.  1 56  et  1 57.  )  Mais  comme 
c'est  peut-être  la  seule  observation  qu'on  ait  sur 
cette  matière  ,  il  est  indispensable  de  faire  con- 
noître  le  procédé  par  lequel  on  peut  l'obtenir  dans 
son  plus  grand  état  de  pureté. 

Pour  cet  effet ,  on.  lave  la  craie  dans  de  l'eau 
distillée  et  bouillante,  on  la  dissout  ensuite  dans 
Tacide  acéteux  distillé,  et  on  la  précipite  par  le 
carbonate  d'ammoniaque  ;  on  lave  le  précipité  , 
on  le  calcine ,  et  le  résidu  forme  de  la  chaux  pure. 

Cette  terre  a  les  caractères  suivans  : 

j"^.  Elle  est  soUible  dans  680  fois  son  poids 
d'eau  ,  à  la  température  de  60  deg.  thçrm.  de  Fa-* 
rlundt.  Voyez  Klrwan, 

1^,  Elle  a  une  saveur  piquante  ,  âgre  et  brà- 
îante. 

3^,  Sa  pesanteur  spécifique  est  d'environ  1^3, 
.Voyez.  Kirv^an,,  Et  selon  Bcrgmann^  de  1,72.0. 

4^,  Elk  prend  reaii  avec  avidité  ^  s'y  divise , 
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acquiert  du  vclunie  et  laisse  échapper  clela  cha- 
leur. 

5^.  Les  acides  la  dissolvent  sans  effervescence, 
mais  avec  chaleur. 

6^.  Le  borate  de  soude ,  les  oxides  de  plomb  et 
les  phosphates  de  l'urine  la  dissolvent  au  cha- 
lumeau sans  effervescence. 

Elle  paroît  infasible  par  elle-même  ;  elle  a  résisté 
à  la  chaleur  du  foyer  alimenté  par  un  jet  d'oxi- 
gène.  Voyez  le  Mémoire  de  Lavoisicr, 

Lorsqu'elle  est  mêlée*  avec  les  ncidcs  ,  elle 
forme  une  combinaison  fusible  ;  et  elle  hâte  laTti- 
sion  des  terres  alumineuses  ,  siliceuses  et"  magné- 
çiennes ,  d'après  les  expériences  de  JJzrcu  ^  Eag- 
manu, 

ir.    LA   BaRITE,    ou    terre    PESANTE. 

Nous  devons  les  connolssances  acquises  sur 
cette  terre  aux  célèbres  chymistes  Gahrij  Schcch^ 
Bcrgmann. 

On  ne  Ta  pas  trouvée  encore  exempte  de  toute 
combinaison  ;  et ,  pour  l'avoir  dans  le  degré  de 
pureté  convenable  ,  on  peut  employer  le  procédé 
suivant  ;  on  prend  le  sulfate  de  bai  ite  ,  qui  est  la 
com.binaison  la  plus  ordinaire  de  cette  terre  ;  on  le 
pulvérise,  et  on  le  calcine  dans  un  creuset  avec 
\\n  huitième  de  poudre  de  charbon  ;  on  entretient 
le  creuset  au  rouge  pendant  une  heure  ;  en  verso 


fO  E    L    E    M    E   N    s 

ensuite  la  matière  dans  l'eau  ;  ce  liquide  se  colore 
en  jaune  et  exhale  une  forte  odeur  de  gaz  hépa- 
tique :  on  filtre  et  on  verse  de  Tacide  muriatique 
dans  la  liqueur  ;  il  se  forme  un  précipité  considé- 
rable qu'on  sépare  en  filtrant  de  nouveau  la  li- 
queur ;  l'eau  qui  passe  à  travers  le  filtre  tient  en 
dissolution  le  muriate  de  barite ,  et  on  y  ajoute 
du  carbonate  de  potasse  en  liqueur  ;  la  barite  se 
dégage  combinée  avec  l'acide  carbonique  ,  dont 
on  la  débarrasse  par  la  calcination. 

1°.  La  barite  pure  est  sous  forme  pulvérulente 
et  d'une  très-grande  blancheur. 

2**.  Elle  est  solable  dans  environ  900  fois  son 
poids  d'eau  distillée ,  à  la  température  de  60  deg. 
Voyez  Kirwan, 

3°.  Le  prussiate  de  potasse  la  précipite  de  ses 
combinaisons  avec  les  acides  nitrique  et  muria- 
tique ;  ce  qui  la  distingue  des  autres  terres.  Voyez 
Kirwan. 

4^  Elle  précipite  les  alkalis  de  leurs  <:omblnaî- 
sons  avec  les  acides. 

5°.  De  la  barite  exposée  ,  p?.r  Lavolsier ,  à  un 
foyer  alimenté  par  l'oxigène ,  s'est  fondue  en  quel- 
ques secondes.  Elle  s'est  étendue  et  appliquée  sur 
le  charbon ,  après  quoi  elle  a  commencé  à  brûler 
et  à  détonner  jusqu'à  ce  que  presque  tout  fût  dis- 
sipé. Cette  espèce  d'inflammation  est  un  caractère 
commun  avec  les  substances  métalliques  ;  mais , 
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lorsque  la  barite  est  pure  ,  elle  est  parfaitement 
infiisible.  Voyez  Lavoisier, 

Au  chalumeau  la  terre  posante  fait  peu  dVfFer- 
vescence  avec  la  soude,  mais  elle  ebt  sensiblement 
diminuée  ;  elle  se  dissout  avec  effervescence  dans 
le  borate  de  soude  ,  et  encore  plus  avec  les  phos- 
phates d'urine.  Voyez  Monge^, 

6°.  Si  pesanteur  spécifique  va  au-delà  de  4^000^ 
selon  Klrwan, 

111°.  LA  Magnésie,  ou  terre  magnésienne. 

Cette  terre  n'a  été  trouvée  nulle  part  dégagée 
de  toute  matière  étrangère.  Pour  l'avoir  dans 
toute  sa  pureté  possible  ,  on  dissout  dans  l'eau 
distillée  des  crystaux  de  sulfate  de  magnésie  ,  qu'on 
décompose  par  les  caibonates  d'alkali  ;  on  cal- 
cine ensuite  le  précipité  pour  en  dégager  l'acide 
carbonique. 

1°.  La  magnésie  pure  est  très-blanche ,  très-ten- 
dre et  comme  spongieuse, 

2°.  Sa  pesanteur  spécifique  est  d'environ  2,3  3  • 
Voyez  Kirwan, 

3^.  Elle  n'est  pas  sensiblement  soiubledans  l'eau, 
quand  elle  est  pure  :  mais  lorsqu'elle  est  combinée 
avec  l'acide  carbonique  ,  elle  s'y  dissout  ;  et  l'eau 
froide  a  plus  d'action  sur  elle  que  l'eau  chaude, 
d'après  les  expériences  de  Butini, 

4°.  EUç  n'a  pas  de  saveur  sensible  sur  la  langue. 
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4°.  Elle  verdit  un  peu  la  teinture  de  tournesol, 
6^.  Dj/'Ctjr  a  observé  qu'un  fou  violent  l'agglu- 
tine plus  ou  moins  ;  mais  Morveau  ,  Biuïnï ,  Kïr- 
wari  ont  vu  qu'elle  ne  se  fondoit  point  ;  et  les 
expériences  de  Lavolsier  l'ont  convaincu  qu'elle 
ëtoit  aussi  infusible  que  la  barite  et  la  chaux. 

Le  borate  de  soude  et  les  phosphates  d'urine  la 
dissolvent  avec  effervescence.  Voyez  Mongi^, 

ÎV*^.  l'Alumine,  ou  argile  pure. 

Cette  terre  n'est  pas  plus  exempte  que  les  pré- 
cédentes de  mélange  et  de  combinaison  ;  et ,  pour 
l'avoir  pure  ,  on  dissout  le  sulfate  d'aUimine  dans 
l'eau  ,  et  on  le  décompose  par  les  alkaiis  efferves- 
cens. 

i^.  L'argile  pure  prend  l'eau  avec  avidité  et 
s'y  délaie  ;  elle  happe  fortement  la  langue. 

2^.  Sa  pesanteur  spécifique  n'excède  pas  2,000. 
Voyez  Kirwan, 

3^.  Exposée  au  feu  ,  elle  se  dessèche ,  se  res- 
serre y.  i^xtnàiaw  retrait  et  se  gerce  :  elle  y  con- 
tracte une  telle  dureté  y  qu'elle  fait  feu  avec  le 
briquet. 

Lorsqu'elle  a  été  bien  c\ûte  ,  elle  n'est  plus  sus- 
ceptible de  se  délayer  dans  l'eau  ;  il  faut  la  dis- 
soudre par  un  acide ,  et  l'en  précipiter  pour  lui 
faire  reprendre  cette  propriété. 

H  résulte  des   expériences  de  Lavolsier  ^  qus 
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ralummepure  est  susceptible  de  prendre  une  fusion 
pâteuse  à  une  chaleur  excitée  par  un  courant 
d'oxigène  ;  elle  se  transforme  alors  en  un  genre 
de  pierre  très-dure  qui  coupe  le  verre  comme  les 
pierres  précieuses  ,  et  qui  se  laisse  difficilement 
entamer  par  la  lime. 

Le  mélange  de  la  craie  en  facilite  singulièrement 
la  fusion  ;  elle  est  fusible  dans  un  creuset  de  craie , 
d'après  Gerhard^  et  ne  l'est  pas  dans  un  creuset 
d'argile. 

Le  borate  de  soude  et  les  phosphates  d'urine 
la  dissolvent.  Voyez  Klrwan  ,  Moii§e7^. 

D'après  les  expériences  de  Donkcs  ^  les  argiles 
les  plus  pures  que  la  nature  nous  présente  ,  celles 
même  qu'on  précipite  de  l'alun  ,  contiennent  un 
peu  de  fer  à  l'état  d'oxide  ;  et  c'est  à  ce  principe 
qu'est  due  l'odeur  terreuse  qu'on  développe  en 
les  humectant.  On  ne  peut  les  en  priver  que  diffi- 
cilement. 

V^.  LA  Silice,  ou   terre  quartz euse, 

TERRE   VITRIFIABLE,    &C. 

Cette  terre  est  presque  dans  son  état  de  pureté 
dans  le  crystal  de  roche.  Mais  ,  lorsqu'on  Y(^\\t 
l'avoir  à  l'abri  de  tout  soupçon  de  mélange  ,  ou 
fond  une  partie  de  beau  crystal  Az  roche  avec 
quatre  d'alkali  pur  ;  on  dissout  le  tout  dans  l'eau , 
€t  on  précipite  par  un  excès  d'acide. 
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I**.  La  silice  pure  a  une  rudesse  et  une  aspérité 
singulières  au  toucher  :  elle  est  absolument  dé- 
pourvue de  gluant  ,  et  ses  molécules  délayées 
dans  l'eau  se  précipitent  avec  une  facilité  extrême. 

2,°.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,65. 

3°.  Bergmann  avoit  annoncé  que  l'eau  pouvoit 
la  dissoudre;  et  Kirwan  a  prétendu  que  10,000 
parties  d'eau  peuvent  en  tenir  une  de  silice  en  dis- 
solution 5  à  la  température  ordinaire  de  l'atmo- 
sphère ,  et  peuvent  même  se  charger  d'une  plus 
grande  quantité  ,  si  on  élève  la  température  de 
ce  liquide. 

4^.  L'acide  fluorique  îa  dissout,  et  la  précipite 
quand  il  a  le  contact  de  l'eau ,  ou  qu'on  hii  fait 
éprouver  un  refroidissement  considérable. 

5^.  Les  alkalis  la  dissolvent  par  la  voie  sèche  , 
et  forment  du  verre  :  mais  ils  l'attaquent  aussi 
parla  voie  humide ,  et  peuvent  en  dissoudre  un 
sixième  quand  elle  est  bien  divisée. 

6^.  Le  miroir  ardent  ne  la  fond  pas  ;  mais  le 
Courant  d'air  vital  a  déterminé  un  commencement 
de  fusion  à  la  surface.  Yoyez  Lavoisier, 

Au  chalumeau  la  soude  la  dissout  avec  effer- 
vescence. Le  borate  de  soude  la  dissout  lente- 
ment et  sans  bouillonnement. 
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PREMIÈRE     CLASSE. 

De  la  combinaison  des  terres  avec  les  acides^ 

Cette  classe  qui  comprend  la  combinaison  des 
terres  primitives  avec  les  acides^  offre  naturelle- 
ment cinq  genres. 

PREMIER.      G  E  N  R.  E. 

Sds  terreux  à  hase  de  chaux, 

La  com.binaison  de  la  chaux  avec  les  divers 
acides ,  nous  formera  les  diverses  sortes  de  sels 
calcaires  compris  dans  ce  genre. 

Première  sorte.  Carbonate  de  chaux ^ 
pierre  calcaire, 

La  combinaison  de  la  chaux  avec  Tacide  car- 
bonique est  la  plus  commune  ,  et  comprend  toutes 
les  pierres  qui  ont  été  connues  jusqu'à  ce  jour 
sous  les  noms  de  pierre  a  chaux ,  pierre  calcai" 
re  ,  &:c. 

Les  caractères  des  carbonates  de  chaux  sont , 
1°.  de  faire  effervescence  avec  les  acides  nitri- 
que ,  sulphurique  ,  muriatique  ,  6cc.  2°.  de  se 
convertir  en  chaux  par  la  calcinaîion. 

La  formation  de  ces  pierres  nous  paroît  due ,  en 
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grande  partie  ,  au  iUirhus  d?s  ccquiUnges.  L^i.len- 
titc  des  principes  constituans  des  coquilles  et  des 
pierres  calcaires  ,  et  la  présence  de  ces  mêmes  co- 
<^uiHes,  plus  ou  moins  altérées  ,  dans  les  monta- 
gnes de  pierre  à  chaux  ,  nous  autorisent  à  pen- 
-scr  qu'au  moins  une  grande  partie  de  la  masse 
calcaire  de  notre  globe ,  n'a  pas  d*autre  origine 
que  celle  que  nous  lui  assignons. 
.  Quoique  notre  imagination  paroisse  se  prêter 
difficilement  à  rapporter  des  effets  aussi  merveil- 
leux à  wm  cause  si  foible  en  apparence  ,  nous  som- 
mes forcés  de  la  rcconnoitre  en  jettant  un  simple 
coup-d*œiî  sur  l'histoire  connue  des  coquillages. 

En  effet ,  nous  voyons  la  classe  nombreuse 
d'animaux  à  coquille,  presque  naître  avec  cette 
enveloppe  pierreuse  :  on  la  voit  insensiblement 
s'épaissir  ,  s'agrandir  par  l'apposidon  de  nou- 
velles couches,  et  cette  écaille  finit  par  occuper 
lin  volume  cinquante  à  soixante  fois  plus  grand 
que  celui  de  l'animal  qui  lui  donne  naissance. 
Qu'on  se  représente  à  présent  le  nombre  prodi- 
gieux d'animaux  à  transudation  pierreuse  ;  qu'on 
se  figure  leur  prompt  accroissement ,  leur  mul* 
îiplication  et  la  courte  durée  de  leur  vie ,  dont 
le  terme  moyen  est  d'environ  dix  ans  ,  d'après 
le  calcul  du  célèbre  Buijon  ;  qu'on  multiplie  le 
nombre  de  ces  animaux  par  le  volume  Q\\t  lai'^se 
leur  dépouille  ,   et  l'on   aura   la  masse  que  les 

coquilles 
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coquilles  d'une  seule  génération  doivent  former 
sur  ce  globe.  Si  Ton  considère  à  présent  combien 
de  générations  sont  éteintes ,  combien  d'espèces 
sont  perdues ,  on  ne  sera  pas  surpris  qu'une  partie 
de  la  surface  du  globe  soit  recouverte  de  ces 
débris. 

On  peut  concevoir  aisément  que  les  coquillages 
morts  ,  entraînés  par  les  courans ,  doivent  se  heiur- 
ter ,  se  dégrader  plus  ou  moins  ;  et  que  leurs  dé- 
bris pulvérulens  ,  long-temps  brassés  par  les  va- 
gues 5  doivent  être  entassés  et  former  des  bancs 
de  coquilles  plus  ou  moins  altérées. 

Au  reste ,  quelle  que  soit  l'origine  de  cette 
pierre  ,  elle  se  présente  sous  deux  états  princi- 
paux :  ou  sous  forme  de  crystaux ,  ou  en  masse 
irrégulière.  / 

I^.  Pierres  calcaires  crystallisées. 

Four  que  la  crystallisation  ait  lieu ,  il  faut  un 
concours  de  circonstances  qui  se  rencontre  bien 
rarement  :  et  c'est  sans  doute  la  raison  pour  la- 
quelle les  spaths  ou  crystaux  calcaires  font  la  plus 
petite  partie  de  ce  genre.  On  trouve  ces  crystaux 
dans  les  cavités  des  montagnes  calcaires  :  on  les 
trouve  dans  les  fentes  qui  pénètrent  dans  l'inté- 
rieur de  ces  pierres ,  et  généralement  dans  tous 
les  endroits  où  filtrent  les  eaux  qui  chacrient  la 

Tome  II.  B 
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pierre  calcaire  prodigieusement  atténuée  et  presque 
dissoute. 

La  pierre  calcaire  crystallisée  nous  présente 
plusieurs  variétés  de  forme  ;  mais  la  rhomboïdale 
paroît  être  la  plus  constante  et  la  plus  générale. 
Les  environs  d'Alais  nous  fournissent  des  rhora- 
bes  de  spath  de  la  plus  grande  beauté  :  ils  sont 
transparens  comme  ceux  d'Islande ,  et  doublent  les 
objets  de  la  même  manière. 
.  Il  arrive  souvent  qu'un  grouppe  de  crystaux 
rhomboïdaux  présente  ,  à  la  surface ,  des  pyra- 
mides plus  ou  moins  saillantes ,  qui  ne  sont  que 
les  angles  plus  ou  moins  alongés  des  rhombes  ; 
et  on  ne  peut  pas  se  refuser  à  convenir  ,  avec  Ro^ 
iné  de  Lislc ,  que  la  forme  pyramidale  ne  soit  une 
légère  modification  du  rhombe  ;  car ,  si  on  brise 
une  pyi-amide  de  spath,  elle  se  réduit  en  élémens 
de  figure  rhomboïdale. 

Les  principales  variétés  de  la  forme  pyrami- 
dale ^  se  déduisent  ,  sur-tout ,  du  nombre  des  cô- 
tés ;  et  5  lorsque  la  pyramide  est  longue  et  aiguë  , 
on  l'appelle  spath  à  dent  de  cochon, 

La  pierre  calcaire  affecte  souvent  la  forme  pris- 
matique ,et  celle-ci  nous  présente  encore  quelques 
variétés. 

Souvent  le  prisme  est  à  six  pans  et  tronqué; 
quelquefois  il  est  terminé  par  une  pyramide 
trihèdre;  et,  lorsque  le  prisme  est  très-court, et 
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€jiie  son  sommet  repose  presque  sur  îa  roche  elle- 
même  ,  ce  crystal  est  connu  sous  le  nom  de  spath 
Unùculain, 

On  peut  voir  dans  îa  Crystallographie  de  Romi 
de  Lislc  ,  toutes  les  variétés  de  forme  qu'ont  pré- 
sentées jusqu'ici  les  pierres  calcaires  crystallisées* 

La  pesanteur  spécifique  des  spaths  Cdicaires  est 
d'environ  i,yoo  lorsqu'ils  sont  purs,seîon  A^/Wi2/z* 

Ils  contiennent  34a  36,00  d'acide  carbonique, 
sur  53  a  55,00  de  terre  ;  le  reste  est  de  l'eau* 
Voyez  Kir w an. 

Les  spaths  présentent  souvent  une  surface  lisse ^ 
unie,  sur  laquelle  l'acide  sulfurique  ne  mord  que 
lentement;  ils  sont  quelquefois  m.élangés  de  fer ^ 
ce  qui  leur  donne  des  teintes  très- variées. 

IF.   Pierres  calcaires  non  crystallisics. 

La  plus  grande  partie  des  pierres  calcaires 
n*affecte  aucune  îoxrp.e  ré-gulière  ;  ce  sont  presque 
toujours  des  couches  ou  des  blocs  immenses,  jettes 
et  amoncelés  sur  la  surface  du  globe ,  et  l'on  ne 
peut  raisonnablement  y  reconncîrre  aucun  dessein 
primitif  de  crystallisation.  L'idée  même  que  nous 
avons  de  la  formation  de  ces  montagnes  ,  et  leur* 
disposition  par  couches  ,  ne  nous  permettent  d'y 
voir  qu'un  effet  naturel  de  l'écoulement  des  eaux 
qui  a  du  occasionner  du  retrait^  et  disposer  les 
roches  par  couches  ou  feuillets. 

B  a 
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Il  me  paroît  qu'on  peut  établir  deux  divisions 
très- naturelles  entre  les  pierres  calcaires  non  crys- 
tallisées  ;  car  ou  elles  sont  susceptibles  d'un  poli 
parfait,  et  alors  on  les  appelle  marbres  ou  albâtres; 
ou  elles  ne  sont  pas  susceptibles  de  ce  poli ,  et , 
dans  ce  cas ,  on  les  appelle  moellons  ,  tufs  ^  &c. 

A.  Pierres  calcaires  susceptibles  d'un  poli  parfait. 

Q  loique  ,  d'après  les  expériences  à^s  chy- 
mistes  5  sur-tout  de  Bayen  ^  il  soit  prouvé  que 
les  marbres  contiennent  plus  ou  moins  d'aigille, 
nous  sommes  forcés  de  les  placer  ici  ,  parce  que 
la  terre  calcaire  prédomine  tellement ,  qu'on  ne 
peut  pas  raisonnablement  les  placer  ailleurs ,  et 
qu'ils  ont  tous  les  caractères  de  la  pierre  à  chaux. 

Les  maibres  diffèrent  des  autres  pierres  calcaires 
par  le  poli  dont  ils  sont  susceptibles ,  et  on  les 
distingue  entre  eux  par  les  couleurs. 

Le  marbre  blanc  est  ordinairement  le  plus  pur  ; 
nous  connoissons  celui  de  Carrare  et  l'ancien 
marbre  statuaire  de  Paros. 

Le  marbre  noir  est  coloré  par  un  bitume  ou 
par  le  fer  :  Bayen  a  trouvé  ce  métal  dans  la  pro- 
portion de  5,00.  Lorsqu'il  est  veiné  par  de  la 
pyrite  ,  on  l'appelle  portor. 

Les  marbres  colorés  varient  à  l'infini  :  la  partie 
colorante  n'est  due  ,  en  général ,  qu'aux  altéra- 
tions du  fer  qui  ,  quelquefois ,  y  est  attirable  à 
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l'aîmant  ,  d'après  robservatlon  âe  de  Lisle.  Les 
marbres  bleu  et  vert  tirent  leur  couleur  d'un  mé- 
lange de  schorl ,  selon  Rinmann  ,  Hist.  ferri. 

Le  marbre  coquiller  ne  paroît  formé  que  par  un 
amas  de  coquilles  liées  par  un  gluten  calcaire  ;  on 
lui  donne  le  nom  de  lumachelU.  Celui  de  Bleyberg 
en  Carinthie  forme  une  des  plus  belles  espèces. 

'Ce  qu'on  appelle  marbn  figuré  présente  ou  des 
traces  de  végétaux ,  comme  celui  de  Hesse  ;  ou 
des  ruines  et  des  débris,  comme  celui  de  Florence  ; 
les  dendrites  ne  paroissent  formées  que  par  des 
infiltrations  ferrugineuses  à  travers  les  feuillets  de 
ces  pierres. 

Plusieurs  naturalistes  ont  parlé  du  marbre  flexi- 
ble ; /^c^z//V  l'a  décrit ,  en  1764,  dans  la  gazette 
littéraire  de  l'Europe  ;  et  Sauvages  a  communi- 
qué à  l'académie  de  Montpellier ,  la  description 
des  tables  de  marbre  flexible  qui  sont  dans  le  palais 
Borghèse. 

Les  albâtres  sont  des  pierres  calcaires  de  la 
nature  du  marbre  ;  ils  paroissent  formés  comme 
les  stalactites  :  ils  sont  quelquefois  décorés  des 
plus  belles  couleurs  ;  jouissent  ,  en  général ,  d'une 
certaine  transparence  ,  présentent  des  couches 
diversement  colorées ,  et  causent  aux  rayons  de 
lumière  une  double  réfraction  quand  ils  ont 
assez  de  transparence.  On  peut  voir  ,  dans  Me 
traité  de  Brisson  (sur  la  pesanteur  spécifique  des 
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corps  )  ,  les  résultats  de  ses  belles  expériences  sur 
celle  des  marbres ,  des  albâtres ,  et  généralement 
de  toutes  les  pierres  calcaires. 

B,  Pierres  calcaires  non  susceptibles  (Tun  poli  parfait» 

Les  pierres  calcaires  qui  ne  sont  pas  susceptibles 
d'un  poli  parfait ,  se  présentent  ,  ou  en  masse  , 
ou  sous  forme  pulvérulente  :  ce  qui  établira  notre 
division  naturelle. 

1°.  La  pierre  calcaire  en  masse,  forme  en  gé- 
néral la  pierre  à  bâtir  :  et  celle-ci  nous  offre  plu- 
sieurs variétés  ,  relativement  à  la  finesse  du  grain  , 
à  la  porrosité,  à  la  couleur  ,  à  la  consistance  ,  à  la 
pesanteur  :  ce  sont  ces  nuances  qui  établissent 
diverses  qualités  de  pierres  ,  et  qui  font  que  l'une 
durcit  à  Fair  ,  tandis  que  l'autre  s'y  décompose  : 
ce  sont  ces  mêmes  nuances  qui  font  que  chacune 
de  ces  variétés  a  des  usages  particuliers  ;  et  c'est 
à  l'artiste  habile  qui  les  emploie  à  savoir  en  dis- 
tinguer les  qualités. 

Dans  le  nombre  de  ces  pierres  à  bâtir  ,  il  en  ^st 
qui  retiennent  l'eau  dont  elles  sont  imprégnées  , 
et  éclatent  par  les  gelées  ;  tandis  que  d'autres 
laissent  échapper  librement  ce  même  fluide,  et 
se  durcissent  par  le  contact  de  l'air. 

2.°.  La  pierre  calcaire  est  quelquefois  sous  forme 
pulvérulente  :  la  craie  est  de  ce  genre  ;  et  lors- 
qu'elle est  blanche ,  divisée  et  très-fme ,  on  eri 
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forme  ces  pains  connus  dans  le  commerce  sous 
le  nom  de  blanc  d'Espagne  :  à  cet  effet ,  on  Tagits 
dans  une  cuve  avec  de  l'eau  ;  les  substances  étran- 
gères ,  telles  que  les  cailloux  ,  les  pyrites ,  ôcc. 
se  précipitent  ;  on  décante  l'eau  ,  et  elle  ne  tarde 
pas  à  déposer  la  craie  qu'elle  tient  suspendue  : 
on  la  dessèche,  et  on  la  divise  en  quarrés-longs 
pour  former  les  pains  de  blanc  d'Espagne. 

Lorsque  l'eau  charrie  cette  craie  et  la  dépose , 
il  en  résulte  un  gurk  ;  et ,  lorsqu'elle  a  une  certaine 
consistance,  ce  qui  provient  du  mélange  des  terres 
argilleuses  et  magnésiennes ,  on  lai  donne  le  nom 
^aparic  minéral. 

Comme  la  terre  calcaire  est  susceptible  d'une 
division  extrême  ,  l'eau  qui  la  charrie  et  s'uifiltre 
à  travers  les  roches  ,  la  dépose  peu  à  peu  et  forme 
des  dépôts  et  des  incrustations  connus  ,  par  le 
vulgaire ,  sous  le  nom  de  pétrifications  ,  et  sous 
celui  de  stalactites  par  les  naturalistes. 

Ces  dépôts  calcaires  conservent  très-souvent 
la  forme  des  substances  qu'ils  ont  recouvertes  ou 
revêtues  ,  et  présentent  des  figures  de  mousse  , 
de  racines ,  de  fruits ,  &c.  ce  qui  a  fait  croire  à  la 
transformation  de  ces  substances  en  pierres. 

L'accroissement  des  stalactites  se  faisant  par 
les  surfaces  externes  ,  leur  tissu  présente  des  cou- 
ches différemment  nuancées  ,  selon  que  l'eau  a  été 
'hargée  de  tel  ou  tel  principe  colorant. 

B4 
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Les  cavités  que  l'on  trouve  fréquemment  dans 
les  montagnes  calcaires  sont  souvent  tapissées  de 
stalactites  :  et  ces  grottes  sont  un  des  phéno- 
mènes les  plus  imposans  qui  puissent  être  offerts 
aux  yeux  du  naturaliste.  La  grandeur  de  ces  sou- 
terrains ,  l'absence  du  jour  ,  la  foible  lueur  d'une 
torche  qui  n'éclaire, qu'à  demi  ces  objets  ,  ren- 
dent ces  demeures  sombres  ,  majestueuses  et  im- 
posantes. La  multiplicité  des  figures  ,  la  variété 
des  formes  ,  leur  ressemblance  avec  des  choses 
connues  ,  pénètrent  d'étonnement  les  personnes 
qui  les  étudient.  Dans  le  nombre  iniini  de  ces  for- 
mes ,  il  s'en  trouve  quelquefois  de  très-agréables 
à  la  vue,  telles  que  celles  des Jtos  ferri ^  des  choux-' 
fieurs  ,  des  dmtcLUs;  il  s'en  trouve  aussi  de  très-sin- 
gulières ,  telles  que  celles  des  priapollthcs  ,  des  pi^ 
solites  ,  des  oolites  ,  &c. 

Longeon  de  Ganges  a  trouvé  des  formes  assez 
variées  et  assez  bizarres ,  dans  la  grotte  appellée 
des  demoiselles ,  pour  en  faire  un  assortiment  vrai- 
ment étonnant. 

Ces  transudations  ,  ou  plutôt  ces  dépôts  pier- 
reux 5  ont  fait  croire  à  la  végétation  des  pierres. 

Le  célèbre  Tournefort  a  cru  avoir  pris  la  nature 
sur  le  fait,  dans  les  rameuses  grottes  d'Antipa- 
ros ,  où  il  a  vu  des  inscriptions  gravées  dans  la 
pierre  ,  aujourd'hui  relevées  en  Kçsse.  Bagllvi  a 
donné   un  traité  sur  la  végétation   des  pierres , 
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dans  lequel  il  cite  beaucoup  de  faits  de  cette  na- 
ture. 

^Tout  le  monde  connoît  les  dépôts  de  la  source 
des  environs  de  Clermont.  Mais  la  plus  étonnante 
de  toutes  les  sources  pétrifiantes  ,  est  celle  de 
Guancavelica  dans  le  Pérou  :  Barba  ,  D.  Ulloa  , 
Fre^ier ,  nous  en  ont  donné  la  description  ;  Fcuillic 
nous  apprend  que  cette  eau  sort  très  -  chaude 
du  milieu  d'un  bassin  quarré  ,  et  se  pétrifie  à  peu 
de  distance  de  sa  source.  Cette  eau  est  d'un  blanc 
tirant  sur  le  jaune  :  on  s'est  servi  de  ces  incrus- 
tations pour  bâtir  les  maisons  de  Guancavelica  ; 
les  ouvriers  remplissent  des  moules  de  cette  eau  , 
et,  quelques  jours  après,  ils  les  trouvent  incrus- 
tés de  pierres.  Les  statuaires  y  exposent  des  mou- 
les ,  et  ils  n'ont  qu'à  donner  le  poli  pour  rendre 
leurs  statues  transparentes  ;  tous  les  bénitiers  de 
Lima  sont  de  cette  matière,  et  d'une  grande  beauté. 
Journ.des  observ.  t,  I ,  p.  434. 

En  1760  ,  Vegni  imagina  de  tirer  parti  de  la 
craie  très-blanche  qui  est  charriée  par  les  eaux 
des  bains  de  Saint  -  Philip  en  Toscane.  On 
fait  parcourir  à  l'eau  un  espace  d'environ  un 
mille  ,  afin  qu'elle  dépose  le  soufre  ,  la  sélénite 
et  le  tuf  qu'elle  charrie.  L'eau  ainsi  épurée  , 
est  employée  à  la  confection  des  bas  -  reliefs  : 
on  introduit  l'eau  par  le  toit  dans  un  cabinet 
coiTstruit  avec  des  planches  maçonnées  ensemble; 
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Teaii  tombe,  de  douze  à  quinze  pieds  de  haut, 
sur  une  croix  de  bois  placée  sur  un  poteau  qui  est 
ru  milieu  ;  elle  se  divise  et  jaillit  latéralement 
sur  les  moules  en  soufre  qui  sont  placés  sur  les 
côtés  ;  elle  y  dépose  les  molécules  de  terre  qu'elle 
charrie  ,  et  le  moule  se  remplit. 

Fegni  place  ces  moules  sur  des  pièces  de  bols 
qui  sont"  mues  circulairement.  Cet  albâtre  est  aussi 
dur  que  le  marbre  ;  et  l'incrustation  est  d'autant 
plus  belle  et  plus  dure  ,  que  la  position  du  moule 
est  plus  verticale ,  et  qu'il  est  plus  éloigné. 

Analyse  et  usages  de  la  pierre  calcaire. 

En  1755  5  le  docteur  Black  prouva  que  la  pierre 
calcaire  avoir  ,  pour  un  de  ses  principes ,  un  air 
différent  de  l'air  atmosphérique  :  il  prétendit  que 
la  pierre  calcaire  privée  de  cet  air  par  la  calci- 
nation  ,  formoit  la  chaux  ;  et  que  celle-ci  pou- 
voit  repasser  à  l'état  de  pierre  calcaire ,  en  repre- 
nant le  principe  qu'elle  a  perdu.  En  1764,  A/^c- 
hride  étaya  cette  doctrine  de  nouveaux  faits.  Jac~ 
quin  ajouta  de  nouvelles  expériences  ,  et  prouva 
que  la  chaux  et  les  alkalis  dévoient  leur  causticité 
à  la  soustraction  de  cet  air  fixe  ;  il  a  fourni 
plusieurs  moyens  pour  l'en  extraire. 

Les  procédés  les  plus  usités  pour  décomposer 
la  pie:re  à  chaux,  sont  le  feu  et  les  acides  :  le 
premier  est  employé  dans  la  confection    de  la 
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chaux  ;  le  second  ,  dans  les  laboratoires,  lorsqu'on 
veut  se  procurer  de  l'acide  carbonique. 

Pour  faire  la  chaux  ,  on  calcine  la  pierre  calcaire 
dans  les  fourneaux  dont  la  construction  varie 
selon  la  nature  des  combustibles. 

Lorsqu'on  emploie  le  charbon  de  pierre  ,  on 
construit  en  pierre  vitrifiable  un  cône  renversé, 
qu'on  charge  de  couches  alternatives  de  charbon 
et  de  pierre  :  on  retire  la  chaux  par  une.  ouver- 
ture pratiquée  en  bas.  A  mesure  que  la  masse 
s'affaisse  ,  on  a  soin  de  garnir  le  four  par  le  haut, 
et  d'empêcher  que  la  flamme  et  la  chaleur  ns  se 
dissipent  à  pure  perte. 

Bergmann  a  observé  que  presque  toutes  les 
pierres  calcaires  qui  noircissent  ou  brunissent  par 
la  calcination,  contiennent  du  manganèse,  et  que 
la  chaux  qui  en  provient  est  excellente  ;  selon 
Rinmann  ,  les  pierres  calcaires  blanches  qui  noir- 
cissent par  la  caici nation  ,  en  contiennent  environ 
1O5OO. 

Par  la  calcination  ,  la  pierre  à  chaux  perd  l'acide 
et  l'eau  qu'elle  contient;  ces  deux  principes  y  sont 
évidemment  remplacés  par  la  matière  même  de 
la  chaleur.  L'odeur  de  feu  qu'exhale  la  chaux 
vive ,  la  lumière  qu'elle  donne  lorsqu'on  l'éteint 
dans  l'obscurité  ,  la  couleur  qu'elle  communique 
à  la  pierre  h  cautère  ,  la  propriété  qu'elle  a  de 
réduire  l'oxide  et  les  verres  de  plomb ,  tout  nous 
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prouve,  dit  Z>jrje/ (Journal  de  Physique,  1783), 
qu'à  mesure  que  la  pierre  calcaire  se  dépouille  du 
principe  aé-iforme,  elle  se  combine  avec  le  prin- 
cipe igné  ,  qui  ne  peut  être  déplacé  que  par  la 
voie  des  affinités.  Les  belles  expériences  de  Meyer^ 
dépouillées  de  toute  théorie  ,  nous  prouvent  la 
même  chose. 

Il  est  prouvé ,  d'après  les  expériences  de  Hig^ 
gins  ,  que  la  meilleure  chaux  est  celle  qui  est  faite 
avec  la  pierre  la  plus  dure  et  la  pins  compacte  , 
réduite  en  petits  morceaux  et  chauffée  lentement, 
jusqu'à  ce  que  le  four  soit  au  blanc  :  et  alors  la 
chaleur  doit  être  soutenue  jusqu'à  ce  que  la 
pierre  ne  fasse  plus  effervescence.  On  brûle  la 
chaux  ,  si  on  ne  l'arrête  pas  à  ce  degré,  et  on  y 
détermine  une  frite  qui  ne  lui  permet  plus  de  se 
diviser  dans  l'eau  et  de  reprendre  avec  avidité 
les  principes  qu'elle  a  perdus. 

Lorsqu'on  calcine  des  morceaux  de  pierre  cal- 
caire de  grosseur  différente ,  on  fait  de  la  chaux 
d'inégale  bonté  :  les  petits  échantillons  font  de 
la  chaux  biûlée  ,  tandis  que  les  grosses  pierres 
n'ont  presque  pas  souffert  d'altération  dans  leur 
milieu. 

Cette  chaux  doit  être  regardée  comme  la  meil- 
leure 5  qui  se  divise  le  plus  promptement  dans 
l'eau  et  fournit  le  plus  de  chaleur  en  se  divisant , 
qui  donne  la  poudre  la  plus  fine ,  qui  se  dissout 
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dans  l'acide  acéteux  sans 'efFervescence,  et  laisse 
le  moins  de  résidu  possible. 

La  chaux  cherche  toujours  à  se  saisir  de  l'acide 
et  de  l'eau  dont  on  a  dépouillé  la  pierre  par  la  cal- 
cination.  Aussi  ,  exposée  à  l'air ,  elle  se  gerce  , 
s'échauffe,  se  réduit  en  poussière  en  augmentant 
de  volume  ,  et  reprend  la  propriété  de  faire  effer- 
vescence :  il  est  donc  important  d'employer  la 
chaux  fraîche ,  si  on  veut  Tavoir  avec  toute  sa 
force.  — 

La  chaux  est  légèrement  soluble  dans  l'eau  ,  et 
c'est  cette  dissolution  qu'on  appelle  eau  de,  chaux. 
On  peut  en  précipiter  la  chaux  par  le  moyen  de 
l'acide  carbonique  ,  qui  régénère  la  pierre  calcaire 
et  en  forme  un  précipité. 

L'eau  de  chaux  est  employée  pour  reconnoître 
la  présence  et  déterminer  la  proportion  de  l'acide 
carbonique  dans  une  eau  minérale. 

Les  médecins  en  prescrivent  l'usage  comme 
absorbant  et  dépuratif. 

Lorsque  l'eau  de  chaux  a  le  contact  de  l'air  ,  il 
se  forme  ,  à  sa  surface  ,  une  pellicule  connue  sous 
le  nom  de  crème  de  chaux  :  c'est  de  la  pierre  cal- 
caire régénérée. 

Le  superbe  bassin  de  Lampy ,  un  des  deux  prin- 
cipaux réservoirs  qui  fournissent  deTcau  au  canal 
du  Languedoc  ,  pérdoit  l'eau  par  les  joints  des 
pierres  ;  l'habile  ingénieur  qui  dirige  ces  travaux 
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(  Pin  )  ,  y  a  fait  ëlelndre  de  la  chaux  ,  qiiî ,  ctiaf-' 
riée  aii-dchors  par  les  petites  fentes,  s'est  sai  iedé 
l'acide  carbonique  et  a  formé  une  croûte  ou  \\r\ 
glacis  très-blanc  sur  toute  la  surface  ,  de  façon 
que  toutes  les  pierres  de  cette  belle  maçonnerie 
sont  liées  entre  elles  par  ce  ciment ,  et  ne  font 
plus  qu'un  seul  et  même  corps  impénétrable  à 
Teau. 

La  régénération  de  la  pierre  calcaire  se  fait 
lentement  par  les  procédés  décrits  ci-dessus  ;  mais 
on  peut  la  hâter  en  présentant  à  la  chaux  les 
principes  dont  elle  est  avide  ,  et  c'est  ce  qu'on 
fait  dans  les  travaux  en  grand. 

On  éteint  ordinairement  la  chaux  en  Uii  four- 
nissant de  l'eau  en  abondance  :  il  s'excite  une 
chaleur  violente  ,1a  chaux  se  divise  en  poussière  , 
et  il  en  résulte  une  pâte  en  gâchant  fortement  à 
mesure  que  la  chaux  se  sature. 

Raioumouskia.  profité  de  la  chaleur  qui  se  dégage 
lorsque  la  chaux  s'éteint ,  pour  combiner  la  chaux 
avec  le  soufre.  Le  degré  de  chaleur  convenable 
pour  opérer  cette  combinaison  ,  est  le  soixante- 
dixième  ;  alors  le  soufre  qu'on  met  sur  la  chaux 
se  liquéfie  ,  se' colore  en  rouge  ,  et  forme  un  vrai 
sulfure  de  chaux. 

Pour  faire  le  mortier  ,  il  ne  s'agit  que  de  pétrir 
la  chaux  éteinte  avec  du  sable  ou  autres  corps 
insolubles  dans  l'eau. 
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On  conncit  à  Montpellier  deux  sortes  de 
sable  5  celui  de  mine  et  celui  de  rivière  :  le  premier 
est  presque  toujours  altéré  par  le  mélange  de  Li 
terre  végétale  et  de  la  terre  calcaire,  qui  en  afFoi- 
blit  la  vertu  :  le  second  est  plus  pur  et  d'un 
usage  plus  avantageux.  On  peut  remplacer  le 
sable  par  des  recoupes  de  pierre  ;  les  angles  que 
présentent  ces  fi'agm.ens ,  et  le  raboteux  de  leur 
surface  ^  contribuent  à  donner  de  la  consistance 
au  mortier. 

L'endurcissement  des  mortiers  neparoît  dû  qu'à 
la  régénération  progressive  de  la  pierre  à  chaux. 
Ils  n'atteignent  le  dernier  degré  de  dureté  dont  ils 
sont  susceptibles  ,  que  lorsqu'ils  se  sont  ressaisis 
de  tout  l'acide  carbonique  dont  on  avoit  privé 
la  pierre  ;  et  cette  opération  est  très  -  lente  ,  à 
moins  qu'on  ne  facilite  la  combinaison  par  les 
moyens  connus ,  qui  consistent  à  mêler  dans  le 
mortier ,  des  substances  qui  contiennent  l'acide 
carbonique  ou  un  principe  analogue ,  tel  que  le 
vinaigre. 

C'est  cette  régénération  de  la  pierre  à  chaux  , 
qui  s'opère  par  le  laps  du  temps,  qui  nous  explique 
pourquoi  les  pierres  les  plus  dures  fournissent  la 
meilleure  chaux  ,  et  pourquoi  les  vieux  mortiers 
nous  présentent  une  dureté  qui  fait  le  désespoir 
des  artistes  modernes. 

Ce  qui  nous  reste  des  travaux  des  anciens  ,  a 
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fait  croire  à   quelques  physiciens ,  qu'on  avoit 
autrefois  des  procédés  particuliers  pour  la  confec- 
tion des  mortiers  :  la  Fayc  a  cru  que  ces  masses 
énormes ,  où  l'on  n'avoit  admiré  que  la  perfection 
des  moyens  mécaniques  des  anciens  ,  avoient  été 
faites  par  encaissement ,  et  a  cru  trouver  dans  Vi^ 
truvc^  P/inc,  Augustin, que  leur  procédé  pour  étein- 
dre la  chaux  difFéroit  du  nôtre,  et  que  c'ctoir-là 
sur-tout  la  raison  de  la  grande  différence  qui  paroît 
exister  entre  les  mortiers  anciens  et  les  modernes. 
Ces  recherches  intéressantes  l'ont  conduit  à  pro- 
poser de  tremper  la  chaux  dans  un  panier  et  de  la 
laisser  fuser  à   l'air  ;  il   croit  par-là  conserver 
plus  de   force  à  la   chaux  ,  et  la  moins  énerver 
qu'on  ne  fait  par  les  procédés  usités. 

Loriot  a  attribué  la  supériorité  des  mortiers  des 
anciens  aux  moyens  qu'ils  employoient  pour  les 
dessécher  promptement  :  d'après  ces  principes  ,  il 
mêle  la  brique  pilée  aux  cailloux  ,  les  pétrit  avec 
la  chaux  éteinte,  et  dessèche  le  tout  avec  un  quart 
de  chaux  vive.  11  faut  avoir  l'attention  de  ne  se 
servir  que  de  chaux  très-divisée  et  passée  par  un 
tamis  très-fin  ;  sans  cela  le  mortier  se  gerce  et  ne 
fait  qu'une  prise  bien  imparfaite. 

La  nature  nous  présente  quelquefois  un  mélange 
convenable  de  pierre  à  chaux  et  de  sable  ,  pour 
former  un  excellent  mortier  sans  addition  de  ma- 
tière étrangère  :  Morveau  a  trouvé  de  cette  pierre 

à 
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à  chaux  dans  la  Bourgogne.  Puymaurin  en  a  décrit 
une  espèce  qu'il  a  trouvée  dans  le  Béarn.  Et  j'ai  vu 
dans  les  Cévennes  ,  un  de  ces  mélanges  naturels  si 
bien  assorti ,  qu'il  suffit  de  le  calciner  et  de  l'éteindre 
dans  l'eau  pour  former  un  excellent  mortier. 

Seconde    sorte.  Sulfate  de  chaux  5  §ypst  , 
silénite  ,  pkrrc  à  pldtrc, 

La  pierre  à  plâtre  perd  sa  transparence  par  la 
calcination  ,  elle  devient  pulvérulente  et  acquiert 
la  propriété  de  se  ressaisir  de  l'eau  qu'elle  a  per- 
due et  de  reprendre  sa  dureté  :  au  reste ,  elle  ne 
fait  point  feu  avec  le  briquet  ni  effervescence  avec 
les  acides. 

C'est  sur-tout  à  Margraaf  que  nous  devons  la 
connoissance  des  principes  constituans  du  plâtre  : 
et,  d'après  des  travaux  ultérieurs ,  on  a  assigné  la 
proportion  de  ces  mêmes  principes  dans  le  rapport 
suivant  :  un  quintal  de  gypse  contient  30  acide 
sulfurique  ,  3 1  terre  pure ,  3  8  eau  ;  il  perd  à-peu- 
près  20  pour  100  par  la  calcination. 

Nous  commençons  à  être  également  éclairés  sur 
la  formation  de  cette  pierre  :  Lamanon  a  prétendu 
que  les  nombreuses  carrières  de  plâtre  qu'on 
trouve  aux  environs  de  Paris ,  sont  le  dépôt  d'un 
ancien  lac  fluviatil ,  formé  par  la  Seine ,  l'Oise 
et  la  Marne  ,  qui  s'écoula  du  côté  de  Meulan  : 
le  fer  ouvré  et  les  diverses  dépouilles  d'animaux, 

Tomz  II,  C 
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qu'on  a  trouvés  clans  la  profondeur  des  carrières 
de  Montmartre  ,  annoncent  que  la  formation 
n'en  est  pas  très-ancienne.  L'infatigable  naturaliste 
que  je  viens  de  citer ,  considère  la  sélénite  comme 
originairement  dispersée  dans  l'eau  ,  précipitée  à 
raison  de  son  peu  de  solubilité,  et  amoncelée  dans 
des  endroits  déterminés  par  les  courans,les  vagues 
et  autres  circonstances. 

Ces  faits ,  très-intéressans  pour  l'histoire  natu- 
relle du  plâtre  ,  sont  insuffisans  pour  le  chymiste  , 
à  qui  il  reste  à  savoir  encore  de  quelle  manière 
et  dans  quelle  circonstance  se  fait  la  combinaison 
de  l'acide  suifurlque  avec  la  chaux.  Je  vais  com- 
muniquer quelques  observations  que  nous  four- 
nit le  midi  de  la  France. 

i^.  Dans  une  argille  noire  et  pyriteuse  de  Saint- 
Sauveur  ,  extraite  du  travail  appelle  percement 
Dlllon  ,  j'ai  observé  beaucoup  de  petites  aiguilles 
de  sélénite  ,  de  la  longueur  de  quatre  à  huit  lignes; 
à  la  surface  du  terrein  où  la  même  argille  est  plus 
décomposée  ,  on  trouve  des  crystaux  de  même 
nature  ,  plus  longs ,  plus  gros  et  plus  nombreux. 

2°.  L'argille  marneuse  et  pyriteuse  de  CaunelU  ^ 
près  la  Mosson ,  est  parsemée  de  superbes  crys- 
taux de  plâtre  rose  en  crête  de  coq  ,  observés 
par  Dorthes, 

3°.  La  carrière  à  plâtre  de  la  Salle  nous  pré- 
sente j  presque  alternativement  ^  des  couches  de 
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plâtre,  et  des  couches  d'une  argille noire  et  pyri- 
teiise  qui  effieurit  à  l'air. 

j^ .  Près  du  pont  d'Hérépian  ,  du  côté  de  Cas- 
castel ,  à  Gabian  ,  et  dans  beaucoup  d'autres  en- 
droits ,  i*ai  trouvé  constamment  des  crystaux  de 
gypse  mêlés  et  confondus  avec  des  argilies  pyri- 
teuses. 

5°.  Les  dépôts  sulfureux  de  la  Solfatara  con- 
tiennent souvent  des  crystaux  de  sélénite. 

Ces  faits  posés ,  il  me  paroît  qu'on  peut  bien 
aisément  concevoir  la  formation  du  gypse  :  il  ne 
se  forme  que  dans  des  endroits  où  il  y  a  des  py- 
rites et  de  l'arglUe  plus  ou  moins  calcaire  ,  c'est-à- 
dire  ,  que  sa  formation  paroît  dépendante  et  liée 
à  la  présence  du  soufre  et  de  la  chaux. 

Ainsi  ,  lorsque  la  pyrite  se  décompose  ,  l'acide 
sulfurique  qui  en  provient ,  se  porte  sur  la  chaux 
et  efïleuiit  en  petits  crystaux  que  l'eau  entraîne 
et  dépose  tôt  ou  tard.  J'ai  vu  des  dépôts  sensibles 
de  plâtre  sur  les  bords  des  ruisseaux  qui  lavent 
les  argilies  pyriteuses  :  j'ai  encore  observé  des 
dépôts  de  même  nature  dans  les  rivières ,  lorsque 
les  eaux  ont  été  fortement  rapprochées  par  la 
chaleur  brûlante  de  nos  étés  ;  ainsi ,  si  l'on  sup- 
pose la'  sélénite  dispersée  dans  des  volumes  d'eau 
plus  considérables  ,  on  concevra  sans  peine  la 
formation  des  couches  que  nous  présentent  les 
carrières  de  plâtre. 

C  i 
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Caro7^  et  Macqiiart  ont  observé  le  passage  cîil 
gypse  de  Cracovie  à  l'état  de  calcédoine  :  lorsque 
le  noyau  de  calcédoine  s'est  décidé ,  il  augmente 
sensiblement ,  par  le  temps  ,  même  dans  les  cabi- 
nets ;  ce  qui  prouve  que  le  sucquartzeux,  une  fois 
infiltré  dans  le  plâtre  ,  se  combine  avec  la  chaux 
et  décide  la  transformation. 

Donhis  a  prouvé  que  le  quartz  en  crête  de 
coq  de  Passy ,  devoir  son  origine  à  du  plâtre  : 
cette  dernière  substance  ayant  été  entraînée  par 
la  dissolution  ,  le  suc  quartzeux  a  pris  sa  place  • 
l'histoire  naturelle  nous^^résente  plusieurs  de  ces 
métamorphoses. 

Le  gypse  se  trouve  dans  le  sein  de  la  terre  sous 
quatre  états  différens. 

i^.  Sous  forme  pulvérulente  et  friable ,  ce  qui 
constitue  la  unz  gypseiisc  ^  \d.  farine  fossile  ^  &;c. 

2^.  En  masses  solides ,  ce  qui  forme  la  pierre  à 
plâtre, 

3°.  En  stalactites  ou  dépôts  secondaires:  et  nous 
pouvons  ranger  ici  les  njpses  soyeux  striés  ,  les 
choux-jteurs  ,  les  albâtres  gypseux ,  et  cette  variété 
prodigieuse  de  formes  que  prennent  les  stalacti- 
tes 5  quelle  qu'en  soit  la  base. 

4^. En  crystaux  bien  prononcés  ,  qui  nous  pré- 
sentent 5  pour  l'ordinaire ,  les  formes  suivantes  : 

1°.  Prisme  tétraèdre  rhomboïdal  comprimé. 

2^.  Prisme  hexaèdre  à  sommet  tronqué. 
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30.  Rhombe  décaèdre.  Je  ci'ois  qu'on  peut 
rapporter  à  cette  dernière  forme  le  gypse  lenticu- 
laire ,  qui  ne  me  paroît  formé  que  par  la  réunion 
de  plusieurs  rhombes  placés  l'un  à  côté  de  l'au- 
tre. En  décomposant  cette  variété ,  j'ai  eu  au 
moins ,  pour  dernier;  résultat  ,  la  forme  ihom.- 
boïdale. 

La  couleur  du  gypse  varie  à  l'infini ,  ce  qui 
établit  diverses  qualités,  relativement  à  ses  usages. 
Le  plus  beau  est  le  blanc  ;  quelquefois  il  est  gris  , 
et  alors  il  est  moins  estimé  et  a  moins  de  valeur. 
Les  divers  états  des  oxides  de  fer  qui  y  sont  plus 
ou  moins  abondans  ,  constituent  ses  teintes  rose  , 
rouge  ,  noire  ,  &cc, 

La  pesanteur  spécifique  du  gypse  varie  selon  sa 
pureté.  Voyez  Brlsson  et  Kirv/an  :  ce  dernier  l'a 
trouvée  quelquefois  de  2,31,  et  quelquefois  de 

1,87. 

Il  est  soluble  dans  environ  cinq  cents  fois  son 
poids  d'eau,  à  la  température  de  60  degrés  de 
Farhencit. 

Lorsqu'on  l'expose  au  feu ,  l'eau  de  crystalli- 
sation  se  dissipe  ,  il  devient  opaque  ,  perd  sa  con- 
sistance et  tombe  en  poussière  ;  si  on  l'humecte  , 
il  durcit  de  nouveau  ,  mais  ne  reprend  pas  sa 
tranvparence  ;  ce  qui  parait  annoncer  que  son  pre- 
mier état  est  un  état  de  crystallisation. 

Si  on  le  tient  à  un  feu  assez  vif ,  en  contact 
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avec  de  la  poussière  de  charbon  ,  Tacide  se  dé- 
compose ,  et  le  résidu  est  de  la  chaux. 

On  peut  encore  séparer  ses  principes,  en  les 
faisant  bouillir  en  poudre  fine  ,  avec  de  l'alkali. 

Il  est  fusible  au  chalumeau ,  selon  Bergmann  ; 
et  à  un  feu  de  porcelaine  ,   selon  Darcet. 

La  conduite  du  feu  dans  la  calcination  du 
gypse ,  est  très-importante  ;  trop  de  feu  le  décom- 
pose ,  trop  peu  ne  lui  permet  point  de  s'unir  à 
l'eau  ,  et  de  fûre  corps. 

Le  gypse  calciné  se  divise  dans  l'eau  ,  et  forme 
une  pâte  à  laquelle  on  peut  donner  toutcb  les 
formes  imaginables  :  nous  devons  à  cette  pro- 
priété les  beaux  ornemens  de  l'intérieur  de  nos 
maisons  ;  on  ne  peut  pas  en  décorer  l'extérieur, 
parce  qu'étant  soluble  dans  l'eau  ,  ce  liquide  dé- 
graderoit  peu  à  peu  les  ouvrages. 


Troisième  s  o  r.  t  e.  Fluatz  de,  chaux  ,  spath 
vitreux  ,  fusible    ou  phosphoriquc  y  jluor  spa^ 

thique. 


Cette  pierre  est  la  combinaison  d'un  acide  par- 
ticulier ,  qu'on  appelle^z/ori^z/j  ,  avec  la  chaux. 

Cette  substance  décrépite  sur  les  charbons  ar- 
dens ,  comme  le  muriate  de  soude  :  chauffée  légè- 
rement ,  elle  brille  d'une  belle  couleur  bleue  qui 
se  conserve  même  dans  l'eau  et  les  acides  ;  le  ré- 
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sldii  de  cette  apparence  de  combustion  est  blanc 
et  opaque. 

La  pesanteur  spécifique  est ,  en  général ,  de  3,14 
à  3,18.  Kirwan, 

Ce  spath  entre  en  fusion  par  une  forte  chaleur , 
et  attaque  vivement  le  creuset.  Il  se  fond  aussi 
sans  effervescence  ,  avec  l'alkali  minéral ,  le  bo- 
rate de  soude  ,  et  les  phosphates  de  l'urine. 

C'est  une  des  pierres  dont  les  couleurs  vives 
sont  les  plus  variées  ;  et  on  la  connoit  sous  les 
noms  de  Puisse  émeraude,  fausse  améthyste,  fausse 
topaze ,  selon  que  la  couleur  en  est  verte  ,  vio- 
lette ,  ou  jaune. 

Les  spaths  fluors  bleus  tirent  communément 
leur  couleur  du  fer ,  mais  quelquefois  du  cobalt. 
(  Berlin  Berchaft ,  tome  II  ,  page  330.  )  Les  fluors 
verts  sont  colorés  par  le  fer ,  selon  Rinmann, 

La  forme  la  plus  ordinaire  du  fluate  de  chaux 
est  la  cubique  ,  avec  toutes  les  modifications  qui 
accompagnent  cette  forme  primitive. 

Cette  pierre  distillée  avec  parties  égales  d'acide 
sulfurique  ,  produit  d'abord  des  vapeurs  élasti- 
ques ,  blanchârres ,  qui  remplissent  le  récipient , 
et  déposent ,  à  la  surface  de  l'eau  ,  une  croûte , 
tandis  que  cette  eau  s'acidule  ;  ce  qui  reste  dans 
la  cornue  est  du  sulfate  de  chaux ,  d'après  Schéde  ; 
la  croûte  qui  s'est  formée  sur  l'eau  du  récipient 
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est  de  la  silice  ,  et  l'eau  qui  s'est  saturée  de  la  va- 
peur est  VdQ\à2  jlnorlque. 

La  plus  étonnante  propriété  de  cet  acide  ,  c'est 
celle  ,  sans  contredit ,  d'enlever  la  terre  siliceuse 
qui  est  principe  constituant  du  verre,  et  de  se 
volatiliser  avec  elle. 

Pour  avoir  l'acide  plus  pur  et  exempt  de  tout 
mélange  de  silice ,  on  opère  dans  des  cornues  de 
plomb  ;  mais  Puymaurïn  s'est  convaincu  ,  ainsi 
que  moi  ,  que  même  alors  l'acide  étoit  rarement 
pur  ,  parce  que  le  fluor  le  plus  beau  contient , 
presque  toujours  ,  un  peu  de  silice  que  l'acide  en- 
traîne avec  lui  ;  le  fluor  le  plus  blanc  ,  le  plus 
transparent  et  le  plus  régulièrement  crystalllsé  , 
distillé  au  bain-marie,dans  une  cornue  de  plomb, 
m'a  fourni  un  acide  altéré  par  un  peu  de  silice. 

Meyer  ayant  employé  tous  les  moyens  possi- 
bles pour  avoir  cet  acide  très-pur,  s'est  convaincu 
que  ,  lorsque  cet  acide  ne  trouvoit  point  de  si- 
lice dans  la  cornue  ,  il  aîtaquoit  les  parois  du  ré- 
cipient ,  et  s'altéroit. 

On  conserve  cet  acide  dans  des  flacons  dont  les 
parois  sont  enduites  avec  de  la  cire  fondue  dans 
i'huile. 

L'acide  fluorique  a  quelque  analogie  avec  le 
muriatique  ,  et  on  a  voulu  même  les  confondre  ; 
mais  il  diflèrent  essentieliemenr. 
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L'acide  fluoriqiie,  i^.  combiné  avec  la  potasse, 
présente  une  substance  gélatineuse  qui ,  desséchée, 
retient  le  cinquième  de  l'alkali  employé,  et  forme 
un  vrai  sel  neutre  ;  x^.  il  se  comporte  à-peu-près 
de  même  avec  la  soude  ;  3"^.  avec  l'ammoniaque, 
il  donne  une  gelée  qui,  desséchée  ,  présente  toutes 
les  apparences  du  silex  ;  4°.  mêlé  avec  Teau  de 
chaux  ,  il  régénère  le  fluate  dé  chaux  ;  5^.  il  n'at- 
taque point  l'or ,  ne  dissout  point  l'argent ,  et  se 
combine  ,  de  préférence  ,  avec  les  oxides  ,  tels 
que  ceux  de  plomb ,  de  fer  ,  de  cuivre  ,  d'étain , 
de  cobalt  et  même  d'argent. 

Une  partie  de  fluate  de  chaux  ,  fondue  avec 
quatre  parties  d'alkali  fixe  caustique ,  forme  un 
sel  insoluble  dans  l'eau.  La  même  quantité  de 
fluate  de  chaux  ,  traitée  de  la  mcnie  manière  avec 
le  carbonate  de  potasse  ,  donne  un  sel  soluble  , 
et  on  trouve  ,  au  fond  de  l'eau  ,  une  terre  cal- 
caire ;  ce  qui  prouve  que  l'acide  fluorique  n'est 
séparé  que  par  double  afîinité. 

Cette  pierre,  qui,  jusqu'ici  ,  n'a  été  employée 
que  comme  fondant  ou  comme  ornement  ,  me 
paroît  mériter  une  attention  toute  particulière  : 
elle  paroît  avoir  un  tissu  lamelleux  ,  comme  le 
diamant  ;  comme  lui ,  elle  n'est  point  susceptible 
de  double  réfraction,  ce  qui  a  été  reconnu  par 
Rochon  ;  sa  phosphorescence  a  encore  quelque 
rapport  avec  la  combustibilité  du  diamant  ;  elle 
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a  des  couleurs  vives  et  varices  ;  tout  cela  établit 
une  analogie  entre  ces  deux  substances,  et  pourroit 
faire  soupçonner  que  les  principes  consiituans  du 
diamant  existent ,  dans  cette  pierre  ,  mêlés  et  con- 
fondus avec  Lin  acide  et  la  chaux ,  &c. 

L'acide  fluoriquea  la  propriété  très-singulière, 
d'attaquer  le  verre,  de  disioudre  et  d'enlever  la 
partie  siliceuse  :  Margraafa  d'abord  reconnu  cette 
propriété  ;  mais  Piiymaurïn  et  Klaproth  en  ont  fait 
l'application  la  plus  heureuse  à  l'art  de  graver  sur 
verre  :  on  emploie  cet  acide  pour  ronger  le  verre, 
comme  on  emploie  l'eau-forte  pour  graver  sur  le 
cuivre. 

Quelques  auteurs  ,  tels  que  Monna  ,  ont  cher- 
ché à  prouver  que  cet  acide  n'étoit  qu'une  modi- 
fication de  l'acide  employé  pour  la  décom.posi- 
tion  du  spath  ;  ils  m'ont  paru  se  fonder  princi- 
palement ,  sur  ce  que  l'acide  obtenu  surpassoit  en 
poids  le  spath  employé  ;  mais  ils  ont  négligé  l'ac- 
crétion  en  pesanteur  qui  doit  résulter  de  l'érosion  , 
dissolution  et  mélange  du  verre  des  vaisseaux  dis- 
tillatoires  ;  et  ces  expériences  ne  me  paroissent  in- 
firmer en  rien  les  vérités  éternelles  qui  sont  sorties 
du  laboratoire  du  célèbre  ic^tîWj  ;  d'ailleurs ,  de 
telles  modifications  dans  les  acides  employés , 
seroient ,  à  mes  yeux  ,  un  phénomène  plus  éton- 
nant encore  que  l'existence  de  cet  acide  parti- 
culier. 
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Quatrième  sorte.  Nitrate  de.  chaux  ^ 
nïtrz  calcaire. 

Ce  sel ,  de  même  que  ceux  àont  nous  avons 
encore  à  parler  dans  ce  genre  ,  n'existent  que  dans 
les  eaux  ;  leur  grande  solubilité  et  leur  déliques- 
cence spontanée  ,  ne  leur  pemiettent  pas  de  former 
des  masses  durables  et  de  se  présenter  à  Tétat  de 
pierres. 

Le  nitrate  de  chaux  se  forme  principalement 
près  des  endroits  habités  ;  la  lessive  des  vieux  plâ- 
tras en  fournit  abondamment  ;  et  c'est  un  des  sels 
qui  abondent  dans  les  eaux-mères  des  salpêtriers  ; 
on  l'a  trouvé  dans  quelques  eaux  minérales. 

On  l'obtient  ordinairement  en  petites  aiguilles 
appliquées  les  unes  contre  les  autres. 

Lorsqu'on  rapproche  la  dissolution  jusqu'à  con- 
sistance pâteuse  et  presque  syr;?peuse ,  il  se  forme , 
par  le  laps  du  temps,  àzs  crystaux  en  prismes 
hexaèdres. 

Deux  parties  d'eau  froide  en  dissolvent  une  de 
ce  sel  5  et  l'eau  bouillante  en  dissout  plus  que  son 
poids. 

Il  a  une  saveur  amère  et  désagréable. 

Il  se  liquéfie  aisément  sur  le  feu  ,  et  devient 
solide  par  le  refroidissement  :  si  on  le  calcine 
fortement ,  et  qu'on  le  porte  dans  l'obscurité  , 
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il  est  lumineux  et  constitue  le  phosphon  di  Bau-» 
doin. 

Il  perd  son  acide  à  un  feu  violent  et  soutenu  ; 
distillé  dans  les  vaisseaux  clos  ,  il  y  donne  les 
mêmes  produits  que  le  nitre ,  par  la  décomposi- 
tion de  son  acide. 

Jette  sur  les  charbons  ardens  ,  il  détonne  à 
mesure  qu'il  se  dessèche.  Voyez  Fourcroy. 

On  peut  dégager  l'acide  par  le  moyen  des  ar- 
gilles  et  de  l'acide  sulfurique.  Les  alkalis  et  la 
barite  en  précipitent  la  terre. 

Les  sels  sulfuriques  et  les  carbonates  d'alkali  le 
décomposent  par  double  affinité. 

Cinquième  sorte.  Marlau  de  chaux  ; 
sel  marin  calcaire. 

Cette  combinaison  existe  sur  -  tout  dans  les 
eaux  de  la  mer  ,  et  elle  contribue  à  donner  à 
cette  eau  ce  goût  d'amertume  ,  qu'on  a  rapporté 
mal  -  à  -  propos  à  des  bitumes  qui  n'y  existent 
point. 

Ce  sel  est  très-déliquescent  :  une  partie  et  demie 
d'eau  en  dissout  une  de  ce  sel ,  et  l'eau  chaude 
plus  que  son  poids. 

On  peut  le  faire  crystalliser ,  en  rapprochant 
la  dissolution  jusqu'au  quarante-cinquième  de- 
gré ,  et  l'exposant  ensuite  dans  un  lieu  frais  ;  il 
donne  j  avec  ces  précautions,  un  sel  en  prismes 
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tétrahèdres ,  terminés  par  des  pyramides  à  quatte 
pans.  Voyez  Fourcrcj, 

Il  entre  en  fusion  à  une  chaleur  médiocre ,  mais 
il  se  décompose  très-difïicilement  ;  il  acquiert , 
par  la  calcination  ,  la  propriété  de  luire  dans 
l'obscurité  ,  et  c'est  ce  qu'on  appelle  phosphon 
d*Hombcny, 

Il  est  décomposé  par  la  barite  et  les  alkalis» 
L'acide  sulfurique  concentré  ,  versé  sur  une  dis- 
solution très-rapprochée  de  muriate  de  chaux ,  en 
dégage  l'acide  en  vapeurs  ,  et  forme  un  précipité 
solide  ,  ce  qui  paroît  métamorphoser ,  en  un  ins- 
tant ,  deux  liquides  en  un  solide ,  et  produit  un 
effet  des  plus  imposans  :  la  théorie  de  ce  phéno- 
mène se  déduit  aisément ,  de  la  très  -  grande  so- 
luhïlïd  du  muriate  ,  et  de  '^insolubilité  presqu'ab- 
solue  du  sulfate  qui  prend  sa  place. 

Sixième   sorte.    Phosphate    de,    chaux  ^   sel 
phosphoriqiu  calcaire. 

Ce  })hosphate  de  chaux  a  été  trouvé  en  Espa- 
gne ,  dans  l'Estramadure ,  par  Bowle, 

Cette  pierre  est  blanchâtre  ,  assez  dense ,  pas 
assez  dure  pour  faire  feu  avec  l'acier;  elle  se  trouve 
par  couches  horizontales  placées  sur  du  quartz,  et 
offrant  des  filets  verticaux  applatis  et  serrés  ;  quand 
on  la  jette  sur  des  charbons  ardens ,  elle  ne  décré- 
pite pas ,  mais  s'embrase  tranquillement  et  donne 
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une  superbe  lumière  verte ,  qui  la  pénètre,  la  par- 
court ,  et  ne  disparoît  qu'avec  la  lenteur  néces- 
saire pour  donner  tout  le  temps  d'en  admirer 
récli:t  ;  elle  coule  au  chalumeau  en  un  émail  blanc 
san.i  boursouflure  ;  les  os  supportent  un  feu  plus 
violent  sans  couler  ;  elle  se  comporte  avec  les 
acides  nitrique  et  sulfurique  comme  les  os  cal- 
cines ;  on  peut  en  séparer  l'acide  et  le  rappro- 
cher en  verre  animal  :  on  peut  le  décomposer  et 
en  extraire  le  phosphore. 

Proust ,  de  qui  nous  empruntons  ces  détails  in- 
téiessans  ,  observe  encore  qu'on  trouve  cette 
pierre  par  collines  entières  aux  environs  du  vil* 
lage  de  Logrosan ,  dans  la  jurisdicîion  de  Truxilo, 
province  d'Estramadure  :  les  maisons  et  les  mu- 
railles d'enclos  en  sont  bâties. 

SECOND       GENRE. 

Sels  terreux  ^  à  hase  de  harïte, 

L'cîat  le  plus  ordinaire  ,  sous  lequel  se  pré- 
sente la  barite  ^  c^est  sa  combinaison  avec  l'acide 
sulfuricue. 

Première    sorte.    Sulfate  de   barite  ,    spath 
pesant. 

Cette  pierre  est  la  plus  pesante  que  nous  con- 
noissions  ;  sa  pesanteur  spécifique  est  communé- 
ment de  4  à  4,  6.  .- ., 
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Elîe  décrépite  au  feu ,  se  fond  au  chalumeau 
san^  addition  ,  et  les  flux  la  dissolvent  avec  effer- 
vescence. F'oyei  les  notes  de  Monge^, 

Darczt  est  parvenu  à  la  fondre  à  un  feu  de 
porcelaine. 

On  l'a  souvent  confondue  avec  le  gypse  et  le 
spath  fluor,  mais  les  caractères  sont  bien  différens. 

Elle  accompagne  ,  presque  par-tout ,  les  mines 
métalliques ,  et  on  la  regarde  même  comme  d'un 
heureux  augure  :  Bedier  a  soutenu  que  c'étoit  un 
indice  certain  vel  prescntis  vel  fiiturl  metalli.  Et  je 
crois  être  fondé  à  la  regarder  comme  la  pierre  vi- 
trifiable  de  ce  célèbre  naturaliste  :  on  peut  voir 
les  preuves  de  mon  assertion  ,  dans  les  idées  pré- 
liminaires de  mon  Traité  des  substances  métalli» 
ques  ;  l'analogie  entre  cettQ  pierre  et  les  métaux  , 
a  été  établie  par  les  expériences  de  Bcrgmann  et 
de  Lavoisier, 

Cette  pierre  ,  chaufFée  un  peu  fortement ,  pré- 
sente dans  l'obscurité  une  lumière  bleuâtre.  Pour 
former  ces  sortes  de  phosphores  ,  on  pulvérise 
le  spath  ,  on  pétrit  cette  poussière  avec  du  mu- 
cilage de  gomme  adragant  ,  on  en  forme  des  gâ- 
■  teaux  minces  comme  des  lames  de  couteau  ;  on 
fait  ensuite  sécher  ces  gâteaux  et  on  les  calcine 
fortement ,  en  les  mettant  au  milieu  des  charbons; 
on  les  nettoie  ensuite  en  soufflant  dessus  ,  on  les 
expose  à  la  lumière  pendant  quelques  minutes,  et 
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on  les  porte  dans  un  lieu  obscur  oîi  ils  brillent 
comme  des  charbons  ardens  ;  ces  gâteaux  luisent 
même  dans  l'eau  ,  mais  ils  perdent  cette  propriété 
peu  à  peu  ;  on  la  leur  rend ,  en  les  chauffant  de 
nouveau.  Voyez  Fourcroy, 

Le  spath  pesant  se  divise  facilement  en  feuillets , 
par  h  moindre  choc  ;  et  la  forme  la  plus  ordi- 
naire qu'il  affecte  ,  est  celle  d'un  prisme  hexaèdre 
très-applati  5  terminé  par  un  som.met  dihèdrp. 

On  a  trouvé,  à  une  lieue  de  Clermont  d'Au- 
vergne ,  le  spath  pesant  ,  en  prismes  hexaèdres 
terminés  p?r  une  pyramide  tétrahèdre  ou  dihèdre; 
j'en  ai  vu  des  crystaux  de  deux  ponces  de  diamètre. 
Il  arrive  ordinairement  que  ces  crystaux  sont 
mal  prononcés  ;  mais  toutes  les  pierres  de  la  na- 
ture de  celle-ci  ,  présentent  l'assemblage  confus 
de  plusieurs  plaques  appliquées  les  unes  sur  les 
autres  ,  et  susceptibles  d'être  désunies  par  le 
moindre  choc. 

Le  spath  pesant  est  insoluble  dans  l'eati;  c'est 
sur  cela  qu'est  fondée  la  vertu  que  possède  le 
m.uriate  de  barite  ,  de  manifester  les  plus  légères 
portions  d'acide  sulfurique  dans  quelque  combi- 
naison qu'il  se  trouve. 

La  barite  adhère  plus  fortement  aux  acides 
que  les  alkalis  eux-mêmes  ;  et  si  les  carbonates 
d'alkali  la  précipitent ,  ce  n'est  que  par  la  voie 
des  doubles  affinités. 

Seconde 
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Seconde   sorte.   Carbonatt  de  harïu. 

Cette  combinaison  a  une  pesanteur  spécifique 
de  37,73. 

Elle  contient  par  quintal  18  eau,  7  acide  ^  65 
terre  pure. 

Les  acides  sulfurique ,  nitrique  ^  ôcc.  l'attaquent 
avec  efFeryescence. 

Quoique  l'acide  carbonique  ait  Tainnité  la  plus 
marquée  avec  cette  terre  ,  on  trouve  rarement  ce 
sel  ;  et  je  ne  connois  même  sur  son  existence  que 
l'autorité  de  Klrwan ,  qui  a  dit  que  le  docteur 
Withering  lui  en  a  donné  un  échantillon  de  Moor- 
alston  ,  dans  le  Cumberland  ,  qui  ressemble  à 
l'alun ,  avec  la  différence  que  son  tissu  est  strié, 
et  que  la  pesanteur  spécifique  est  de  4,33  i. 

Sage  a  fait  l'analyse  de  cette  pierre  ,  qui  lui 
avoit  été  donnée  par  Gréville,  Voyez  Journal  de 
Physique^  avril  1788. 

Troisième  s okt-e.  Nitrate  de  barkc. 

L'acide  nitrique  dissout  la  barite  pure ,  et  forme 
un  sel  qui  crystallise  quelquefois  en  gros  crvs- 
taux  exagones  ,  et  souvent  en  petits  crystaux 
irréguliers. 

Ce  nitrate  se  décompose  au  feu  et  donne  de 
i'oxigène. 

Tom^  Ih  D 
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Les  alkalis  purs  ne  peuvent  point  en  séparer 
la  bariîe  ;  mais  les  carbonates  la  précipitent  par 
une  double  affinité. 

Les  acides  sulfurique  et  fluorique  enlèvent  cette 
terre  à  l'acide  nitrique. 

On  ne  l'a  point  encore  trouvé  natif. 

Quatrième    sorte.  Murlatc  de  barlte. 

Ce  sel  est  susceptible  de  prendre  une  forme 
assez  analogue  à  celle  du  spath  en  tables  ;  il  pré- 
sente avec  les  terres ,  les  acides  et  les  alkalis  , 
des  phénomènes  à-peu-près  semblables  à  ceux  du 
nitrate  de  barite. 

Il  forme  un  des  réactifs  les  plus  intéressans 
pour  reconnoître  un  atome  de  sel  sulfurique  dans 
une  eau ,  parce  que ,  par  l'échange  subit  des  prin- 
cipes ,  il  en  résulte  du  spath  pesant  qui  se  préci- 
pite d'abord. 

On  ne  l'a  point  encore  trouvé  natif; 

TROISIÈME      GENRE. 

Sels  terreux  ,  à  base  de  magnésie. 

Ces  sels  ne  sont  bien  connus  que  depuis  que  le 
célèbre  Black  a  prouvé  qu'on  ne  devoit  pas  les 
confondre  avec  les  sels  calcaires.  On  peut  les  dis- 
tinguer de  ceux-ci  par  un  goût  d'amertume  qu'ils 
affectent  presque  tous. 
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Ils  sont  en  général  très>scliibles  dans  l'eau  ; 
Peau  de  chaux  les  précipite  ,  de  même  que  Tam- 
moniaque. 

Première  sorte.  Suif  au  de  magnzsu  ,   sd 
d^epsom. 

Ce  sel  est  assez  commun  ;  il  existe  dans  plu- 
sieurs eaux  minérales ,  telles  que  celle  à\psom  , 
celle  de  sedliti  ,  &:c.  On  lui  a  donné  d'abord  le 
nom  des  sources  qui  l'ont  produit.  On  le  con- 
noît  encore  sous  le  nom  de  sd  cathartiquc  amer  y 
par  rapport  à  sa  saveur  et  à  ses  vertus. 

Le  sulfate  de  magnésie  distribué  dans  le  com- 
merce ,  vient ,  ou  des  fontaines  salées  de  la  Lor- 
raine ,  d'où  on  extrait  ce  sel  mêlé  avec  le  sul- 
fate de  soude  ,  ou  des  salines  'des  environs  de 
Narbonne  ;  là  ,  on  l'extrait  des  eaux  -  mères  qui 
en  contiennent  abondamment. 

Le  sulfate  de  magnésie  du  commerce  ^st  en  pe- 
tites aiguilles  soyeuses  très-blanches  ;  il  n'efneurit 
point  à  l'air  ,  ce  qui  le  distingue  du  sulfate  de 
soude. 

Les  crystaux  du  sulfite  de  magnésie  pur  sont 
des  prismes  quadrangulaires  ,  terminés  par  des 
pyramides  d'un  égal  nombre  de  côtés. 

Le  sulfate  de  magnésie  préparé  dans  nos  salines, 
se  vend  30  à  40  liv.  le  quintal  ;  il  contient ,  par 
livre  ,  Y^  sulfate  de  soude ,  -^  muriare  de  magné- 
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sie  ,  -^  muriate  de  soucie  ,  ~  vrai  sulfate  de 
magnésie  ;  le  reste  est  formé  par  des  sels  à  base 
de  chaux. 

Le  sulfate  de  magnésie  exposé  au  feu  se  li- 
quéfie et  perd  la  moitié  de  son  poids  ;  ce  qui  reste 
se  dessèche ,  et  demande  un  coup  de  feu  violent 
pour  se  fondre. 

L'eau  en  dissout  poids  égal  ,  à  la  température 
de  60  degrés  therm.  Farhmeit, 

Cent  parties  de  ce  sel  contiennent  24  acide,  19 
terre,  57  eau. 

Ce  sel  existe  dans  toutes  les  eaux  potables  des 
environs  de  Montpellier. 

Il  effleurit  quelquefois  sur  le  schiste ,  et  on 
peut  l'y  ramasser  ;  j'en  al  trouvé  sur  une  mon- 
tagne du  Rouergue,  en  assez  grande  quantité  pour 
permettre  l'exploitation  ;  les  oiseaux  de  passage 
le  dévorent.  Ce  sel  est ,  sur-tout ,  employé  comme 


ty'''^^ 


Seconde   sorte.    Nitrau  de  magnésie. 

Le  célèbre  Bergmann ,  qui  a  combiné  la  magné- 
sie avec  les  divers  acides  ,  observe  que  le  nifrique 
forme  avec  elle  un  sel  susceptible  de  donner ,  par 
une  évaporation  convenable  ,  des  crystaux  pris- 
matiques quadrangulaires  et  tronqués.  Le  même 
chymiste  ajoute  que  ce  sel  est  déliquescent.  Dijon- 
MÛ  assure  avoir  obtenu  des  crystaux  non  déli- 
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quescens  ;  et  le  hasard  m'en  a  présenté  de  cette 
nature  ,  dans  une  eau-mère  de  nitre  rapprochée 
au  quarante  -  cinquième  degré  de  l'aréomètre  ; 
c'étoient  des  prismes  à  quatre  pans  très-applatis  5 
très-gros  et  très-courts. 

Ce  sel  décompose  les  muriates  ;  les  alkalis  en 
précipitent  la  magnésie ,  de  même  que  la  chaux. 

Troisième  sorte.  Murlau  de  maonésic. 

Le  muriate  de  magnésie  existe  dans  Feau-mère 
de  nos  salines  ;  il  a  une  saveur  très-amère. 

Il  forme ,  selon  Barspiann  ,  lui  sel  en  petites 
aiguilles  si  déliquescentes,  qu'on  ne  peut  les  obte- 
nir qu'en  rapprochant  fortement  la  dissolution ,, 
et  Texposant   de  suite  à  un  grand  froid. 

L'eau  de  chaux ,  la  bariîe  et  les  alkalis  en  pré- 
cipitent la  magnésie  ;  on  peut  encore  la  séparer 
parle  moyen  du  feu. 

Quatrième  sorte.   Carbonate  de  magnésie. 

Quoique  la  magnésie  ait  la  plus  grande  affinité 
avfc  1  acide  carbonique,  je  ne  crois  pas  que  la  na- 
ture ait  encore  présenté  cette  com.binaison  ;  on 
l'obtient, en  précipitant  la  magnésie  du  sel  d'epsom 
par  le  moyen  des  carbonates  d'alkalis ,  et  on  l'ap- 
pelle, en  cet  éi^t^  magnésie  effervescente  ^  magnésie 
non  calcinée, 
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Le  carbonate  de  magnésie  contient ,  par  quin- 
tal,  30  acide,  48  re.re,  22  eau;  ma-s  ces  pro- 
portions varien'.  Voyez Xirtf^iZ/z  tt  B.rgmann, 

La  mngncsie  happe  la  langue  ,  et  j-rend  ,  en  se 
desséchant ,  une  certaine  transparence  ,  qu'elle 
conserve  jusqu'à  ce  qu'elle  ait  perdu  toute  l'eau; 
ce  qu'elle  fait  difficilement. 

Le  feu  lui  enlève  Teau  et  Tacide ,  et  c'est  alors 
ce  qu'on  appelle  magnésie  calcinée. 

Le  carbonate  de  magnésie  est  soluble  dans 
l'eau  ,  dans  la  proportion  de  quelques  grains  par 
once  de  ce  fluide  ;  mais  nous  devons  à  Budni 
une  observation  bien  singulière;  c'est  que  l'eau 
froide  en  dissout  plus  que  l'eau  chaude,  et  qu'on 
peut  précipiter  la  magnésie  en  chauffant  l'eau  qui 
la  tient  en  dissolution  ;  de-là  vient  que  les  eaux 
chargées  de  magnésie  blanchissent  et  se  troublent 
par  l'ébullition. 

Le  célèbre  Bîrgmann  avoit  avancé  que  le  car- 
bonate de  magnésie  étoit  crystallisable.  Budni  , 
en  rapprochant ,  par  une  chaleur  douce  ,  une  dis- 
solution chargée  de  ce  sel ,  a  obtenu  des  houpes 
de  crystaux  ,  qui ,  examinés  au  miscrocope  ,  ont 
paru  être  des  prismes  hexagones  tronqués.  J'ai 
obtenu  de  semblables  flocons  neigeux  ,  en  préci- 
pitant la  magnésie  par  des  alkalis  que  je  versois 
goutte  à  goutte. 

Le  cirbr.nate  de  magnésie  est  employé  ,  dans 
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la  médecine  comme  purgatif;  la   magnésie  cal- 
cinée doit  être  préférée  comme  absorbant. 

Q  U  A  T  R-  I  F,  M  E       GENRE. 

Se's  terreux  à  hase,  d'alumine. 

Ce  qu'on  appelle  argille ,  dans  les  arts  ,  est  le 
mélange  naturel  de  plusieurs  terres. 

L'alumine  ,  ou  argille  pure ,  est  susceptible  de 
se  combiner  avec  la  majeure  partie  des  acides 
connus  ;  mais  le  plus  commun  de  ces  sels  est 
l'alun. 

Première   sorte.  Sulfate  J! alumine ,  alun. 

Quoique  l'alun  soit  commun  sur  ce  globe  ,  la 
combinaison  des  principes  qui  le  constituent 
s'opère  très-difficilement. 

L'argillela  plus  pure  ,  sur  laquelle  on  fait  digé- 
rer de  l'acide  sulfurique  ,  se  dissout  avec  peine, 
et  il  est  bien  difficile  d'emmener  cette  combinai- 
son à  une  crystallisation  régulière.  On  obtient 
ordinairement  un  sel  qui  paroît  formé  par  des 
écailles  appliquées  les  unes  sur  les  autres. 

Le  procédé  le  plus  ordinaire  pour  dissoudre 
l'alumine  par  Facide,  se  réduit  à  calciner  Targillc , 
à  l'imprégner  d'acide  ,  et  à  faciliter  son  action  par 
une  chaleur  de  50  à  60  degrés;  mais  un  moyea 
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plus  simple ,  que  j'ai  employé  dans  ma  fabrique 
d'alun  ,  consiste  à  présenter  l'acide  ,  en  vapeurs 
et  sous  forme  sèche ,  à  l'argille  convenablement 
préparée  :  à  cet  effet,  je  calcine  mes  argilles  ,  les 
réduis  en  petits  morceaux  ,  et  en  garnis  le  sol  de 
fnes  chambres  de  plomb  ;  l'acide  sulfurique ,  qui 
se  forme  par  la  combustion  du  mélange  de  soufre 
€t  de  salpêtre,  se  répand  dans  la  capacité  de  ces 
chambres  ,  et  y  existe  pendant  quelque  temps  en 
vapeurs.  Sous  cette  forme  ,  il  a  plus  d'action 
que  lorsqu'il  a  été  affoibli  par  le  mélange  d'une 
quantité  plus  ou  moins  considérable  d'eau  ;  de 
sorte  qu'il  se  porte  sur  les  terres ,  se  combine  avec 
elles  ,  leur  fait  acquérir  du  volume  par  l'eillores- 
cence  qui  se  décide  ;  et ,  au  bout  de  quelques 
jours ,  toute  la  surface  exposée  à  la  vapeur  est 
aluminisée  :  on  a  la  précaution  de  remuer  ces 
terres  de  temps  en  temps  ,  pour  leur  faire  pré- 
senter successivement  toutes  les  surfaces  à  l'ac- 
tion de  l'acide. 

Mais  ,  par  quelque  procédé  qu'on  combine 
1-acide  avec  l'argille  ,  il  faut  exposer  les  terres  aiu- 
liiinisées  à  l'air ,  pendant  plus  ou  moins  de  temps, 
pour  que  la  combinaison  soit  plus  exacte ,  et  la 
saturation  plus  complète. 

Presque  tout  l'alun  du  commerce  nous  est 
fourni  par  les  mines  qu'on  exploite  à  ce  sujet  : 
nous  pouvons  réduire  à  trois  ou  quatre ,  toutes» 
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les  opérations  usitées  dans  cette  fabrication  :  dé- 
composition du  minerai,  lessive  du  minerai,  évapc- 
ration  de  ces  lessives  ,  et  crystallisation  de  l'alun. 

i^.  La  décomposition  du  minerai  se  fait ,  ou  à 
l'air  et  sans  chaleur  artificielle,  ou  par  le  moyen 
du  feu. 

Lorsqu'on  laisse  le  minerai  se  décomposer  de 
lui-même,  on  se  contente  de  disposer  par  cou- 
ches ,  la  pierre  qui  contient  les  principes  de  l'alun  : 
la  pyrite  s'échaufFe  ,  Tacide  se  forme ,  il  dissout 
l'alumine  ,  et  le  sel  qui  en  provient  s'annonce  par 
l'efilorescence  de  la  mirie.  On  peut  accélérer  la 
décom.position  ,  en  arrosant  le  tas  de  pyrites. 
Mais  on  peut  encore  abréger  l'opération  par  le 
secours  du  feu  :  la  manière  d'administrer  le  feu 
varie  prodigieusement  ;  on  peut  consulter  à  ce 
Sujet  Beromann  ;  mais ,  en  général ,  il  faut  observer 
qu'il  ne  soit  ni  trop  fort  ni  trop  foibb  ;  dans  le 
premier  cas,  il  volatilise  le  soufre  ;  dans  le  second , 
il  fait  languir  l'opération. 

Quelquefois  la  mine  d'alun  est  imprégnée  d'une 
sufHsante  quantité  de  bitume  pour  fournir  à  la 
combustion.  Foyei  mon  mémoire  sur  la  mine  d\ilun 
du  Vahrais  ,1785. 

2°.  Lorsque  le  minerai  est  efrleuri  en  alun ,  on 
exîrait  le  sel  par  lixiviation;  et ,  à  cet  effet  ,  o\\ 
fait  passer  la  m.eme  eau  sur  plusieurs  couches  de 
leire  aîumincuse  ,  afin  de  la  saturer  :  la  première 
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eau  qu'on  passe  sur  la  terre  dissout  de  préférence 
la  couperose  qui  est  plus  ou  moins  abondante,  et 
on  peut  séparer  ce  sel  de  l'alun ,  par  un  premier 
lavage  à  froid. 

3^.  Cette  lessive  est  portée  dans  àes  chaudières 
de  plomb ,  où  l'on  rapproche  convenablement  la 
liqueur.  Cest-là  que  se  fait  la  saturation  exacte 
de  l'alun  ,  lorsque  l'acide  y  est  en  excès  ;  et ,  peur 
cela  ,  on  y  ajoute  des  alkalis,qui  servent  encore  à 
faciliter  singulièrement  la  crystallisation.  Le  cé- 
lèbre Bergmann  a  proposé  de  faire  bouillir  de  l'ar- 
gille  avec  la  dissolution  pour  saturer  l'acide  excé- 
dent. Ce  procédé  paroît  avantageux  sous  tous  les 
rapports  ,  mais  il  m'a  paru  impraticable  ;  car  , 
ce  n'est  que  par  une  ébullition  très-longue  ,  qu'on 
parvient  à  combiner  l'argille  avec  l'acide  surabon- 
dant, et  j'ai  observé  qu'en  rapprochant  ensuite  la 
liqueur  pour  la  faire  crystalliser ,  cette  argille  se 
dépose  et  s'oppose  à  la  crystallisation  :  j'ai  varié 
ce  procédé  de  bien  des  manières  ,  sans  obtenir 
le  succès  qu'avoit  annoncé  son  célèbre  auteur. 

On  a  des  moyens  plus  ou  moins  rigoureux , 
pour  juger  du  degré  de  concentration  auquel  il 
convient  d'apporter  la  lessive  pour  obtenir  une 
bonne  crystallisation  ,  tels  que  l'immersion  d'un 
œuf  dans  le  liquide ,  l'effusion  de  quelques  gouttes 
de  la  lessive  sur  une  assiette  ,  &c.  Morveau  a  pro- 
posé un  pèse-liqueur  en  métal  :  mais  cet  instrument 
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ne  peut  pas  être  regardé  comme  bien  TÎgomeux  , 
puisque  son  immersion  dans  le  liquide  est  pro- 
portionnée à  la  chaleur  du  fluide  dans  lequel  on 
le  plonge. 

4°.  On  conduit  cette  lessive  dans  des  baquets , 
où  elle  crystallise  par  le  seul  refroidissement  :  les 
pyramides  sont  constamment  tournées  vers  le  fond 
du  baquet  ,  sur-tout  celles  qui  se  fixent  aux  ra- 
meaux ou  bâtons  qu'on  met  dans  la  liqueur  pour 
multiplier  les  surfaces. 

L'alun  affecte  la  forme  de  deux  pyramides  té- 
traèdres adossées  base  à  base  ;  quelquefois  les 
angles  sont  tronqués ,  et  ces  troncatures  ont  lieu 
sur-tout  lorsque  la  lessive  est  avec  un  peu  trop 
d'acide. 

Ce  sel  exige  quir^ze  fois  son  poids  d'eau  pour 
se  dissoudre  ,  à  la  température  de  60  degrés  de 
Farhcneit.  Voyez  Kirvan, 

Il  a  une  saveur  stiptique. 

Il  perd  son  eau  de  crystallisation  par  la  chaleur , 
se  gonfle  et  se  réduit  en  une  matière  blanche  et 
légère  ,  qu'on  appelle  alun  brfiU ,  alun  calciné. 

Si  on  le  pousse  à  un  degré  de  chaleur  violent, 
il  perd  en  partie  son  acide  et  n'a  plus  de  saveur  ; 
le  résidu  n'est  plus  susceptible  de  crystallisation, 
et  se  précipite  sous  forme  d'une  poudre  très-fine 
et  gluante  ,  à  mesure  qu'on  le  rapproche  par  l'éva- 
porarion. 
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L*aliimine  est  prccipitce  de  la  dissolutr^n  par 
la  magnésie  ,  la  barite  et  les  alkalis  ;  ceux-ci  dis- 
solvent le  précipité  à  proportion  qu'il  se  forme , 
si  on  les  ajoute  avec  excès. 

L'alun  est  une  des  matières  les  plus  précieuses 
des  arts  ;  il  est  Tame  de  la  teinture ,  et  sert  de  mor- 
dant à  presque  toutes  les  couleurs.  On  s'en  sert 
pour  préparer  les  cuirs  ,  pour  imprégner  les  pa- 
piers et  les  toiles  qu'on  veut  teindre  par  impres- 
sion ;  on  en  ajoute  au  suif  pour  le  rendre  plus 
dur  ;  on  le  fait  entrer  dans  la  préparation  de  la 
colle  pour  en  écarter  les  vers  ;  on  l'emploie ,  en 
Angleterre  et  ailleurs  ,  pour  donner  de  la  blan- 
cheur et  du  volume  au  pain  ;  fondu  avec  le  sal- 
pêtre de  la  première  cuite  ,  il  forme  du  crystal 
minéral  très-blanc. 

Les  imprimeurs  frottent  leurs  balles  avec  l'alun 
calciné  pour  leur  faire  prendre  l'encre  ;  les  chi- 
rurgiens l'emploient  pour  ronger  les  chairs  mortes 
ou  baveuses. 

Seconde  SOF.te.  Carhonau  cC alumine, 

La  terre  argîlleuse  précipitée  de  la  dissolution 
d'alun  par  les  carbonates  d'alkalis  ,  se  combine 
avec  leur  acide  ;  mais  ce  sel  est  très-rare  dans  la 
nature  ,  et  je  ne  connois  que  l'observation  de 
Schrcber  qui  constate  son  existence.  Ce  natu- 
raliste a  reconnu  que  cette  terre  ,  connue  sous  1q 
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nom  Je  lac  liiniz ,  étoit  un  vrai  carbonate  cPalumine, 
Quoique  l'alumine  soit  soluble  dans  les  autres 
acides,  nous  connoissons  peu  ses  combinaisons ^ 
on  sait  seulement  que  l'acide  nitrique  dissout  l'alu- 
mine ,  que  la  dissolution  est  astringente  ,  et  qu'on 
peut  en  obtenir  de  petits  crystaux  sîiptiques  et 
déliquescent. 

L'acide  muriatique  a  une  action  plus  marquée 
sur  l'alumJne  ;  ce  muriate  est  gélatineux  et  déli- 
quescent. 

Ces  derniers  sels  ne  sont  encore  d'aucun  usage  , 
et  la  nature  ne  nous  les  présente  nulle  part. 

CINQUIÈME       GENRE, 

Sels  ternux  à  base  de  silice. 

La  silice  est ,  de  toutes  les  terres  connues ,  celle 
qui  se  combine  le  plus  difiicilement  avec  les  acides. 

On  ne  connoît  môme  que  le  fluorique  qui  exerce 
sur  elle  une  action  marquée;  il  se  volatilise  avec 
elle ,  et  la  tient  en  dissolution ,  jusqu'à  ce  qu'il 
l'abandonne  pour  s'unir  à  l'eau. 

Quelques  expériences  de  Acharâ  avoient  fait 
croire  que  l'acide  carbonique  dissolvoit  la  silice  ; 
mais  les  chymistes  de  Paris  n'ont  pas  obtenu  les 
résultats  annoncés  par  celui  de  Berlin.  Morveau  pa- 
roît  avoir  prouvé  que  le  for  et  l'acide  carbonique 
étûient  nécessaires  pour  former  les  crystaux  de 
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roches  ;  mais  cet  acide  ne  reste  point  uni  et  com- 
biné avec  la  terre  ;  de  sorte  que  rien  ne  nous 
prouve  jusqu'à  ce  jour  sa  vertu  dissolvante. 

SECONDE     CLASSE. 

De  la  combinaison  et  du  mélange  des  terres 
primitives  entre  elles  _,  ou  mélanges  terreux. 

Les  terres  pures  et  simples ,  telles  que  nous  les 
avons  décrites  ,  se  trouvent  rarement  à  la  sur- 
face du  globe  ;  elles  y  sont  constamment  mélan- 
gées entre  elles  ,  et  forment  des  masses  plus  ou 
moins  volumineuses ,  plus  ou  moins  dures ,  selon 
la  nature  des  terres ,  leur  division  et  le  caractère 
des  matières  étrangères  qui  leur  sont  combinées , 
telles  que  le  fer,  les  bitumes,  &c. 

On  conçoit  que  le  nombre  des  compositions 
qui  peuvent  résulter  du  mélange  de  cinq  terres 
primitives  seroit  infini ,  si  on  avoit  égard  aux  lé- 
gères variétés  qui  dépendent  des  proportions  dans 
les  mélanges  ;  mais  je  ne  considérerai  ,  comme 
espèces  vraiment  distinctes ,  que  les  seules  subs- 
tances où  il  n'y  a  pas  identité  de  principes  consti- 
tuans  :  les  nuances  dans  les  proportions  de  ces 
principes  peuvent  apporter  des  modifications  dans 
la  forme  ,  la  dureté ,  la  couleur ,  &c.  mais  ne 
constituent  jamais  que  des  variétés. 
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Nous  déduirons  naturellement  le  genre  deia 
pierre  ou  terre  qui  prédomine  dans  le  mélange  et 
paroît  donner  son  caractère  à  l'ensemble  ou  au 
tout  ;  c'est  ainsi  que  nous  classerons  parmi  les 
mélanges  calcaires  ,  les  pierres  qui  nous  présente- 
ront les  propriétés  de  la  pierre  à  chaux  ,  à  tel 
point ,  qu'on  les  croiroit  purement  calcaires  si 
l'analyse  n'y  démontroit  l'existence  d'autres  prin- 
cipes. 

Le  genre  ne  doit  pas  être  pris  et  déduit  à  la 
rigueur  du  principe  terreux  qui  domine  ;  car  sou- 
vent le  caractère  de  l'ensemble  ou  du  mélange  est 
donné  par  une  terre  qui  ne  forme  pas  le  principe 
le  plus  abondant ,  comme  nous  voyons ,  sur-tout, 
dans  les  pierres  magnésiennes ,  oii  la  silice  do- 
mine sur  la  magnésie. 

PREMIER       GENRE. 

Mélanges  calcaires. 

D'après  les  principes  que  nous  venons  de  poser, 
nous  devons  placer  ici  les  mélanges  de  pierres ,  où 
les  propriétés  de  la  pierre  à  chaux  prédominent. 

Première   sorte.  Pierre  à  chaux  et  mamèsie. 

Ce  mélange  est  assez  commun  :  presque  toutes 
les  pierres  calcaires  contiennent  de  la  magnésie  : 
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Baym  en  a  décrit  une  variété  ,  dans  le  Journal  de 
Physique ,  tome  XIII ,  qui  contient ,  par  quintal , 
75  carbonate  de  chaux,  ii  magnésie  et  13  de  fer; 
c'est  la  terre  de  Creutzwald.  JFoulfan  a.  fait  con- 
iioitre  une  autre  variété  ,  dans  les  Transactions 
philosophiques  ,  année  1779  ;  elle  a  fourni  60  car- 
bonate de  chaux,  35  carbonate  de  magnésie,  3 
de  fer. 

L'analyse  que  j'ai  faite  de  plusieurs  pierres  à 
chaux  de  nos  départenlens,  m'a  présenté  constam- 
ment de  la  magnésie. 

Seconde    sorte.  Pierre  à  chaux  et  hante, 

K-irwan  nous  a  appris  que  cette  sorte  se  trou- 
voit  dans  le  Derbyshire  ,  sous  forme  de  pierre  ,  et 
dans  l'état  terreux  ;  elle  est  d'une  couleur  grise  ^ 
et  plus  pesante  que  les  pierres  à  chaux  ordinaires» 

Troisième  sorte.   Carbonate  de  chaux 
et  alumine. 

Ce  mélange  est  assez  commun  ;  il  est  connu 
vulgairement  sous  le  nom  de  marne  :  les  propor- 
tions des  deux  principes  constituans  varient"  à 
rinfini  ;  c'est  ce  qui  établit  les  marnes  grasses  ou 
maigres  ,  et  les  dispose  à  servir  d'engrai  à  telle  ou 
telle  nature  de  terrein  :  les  marnes  sont  presque 
toujours  colorées  par  le  fer. 

Elles 
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Elles  paroisscnt  provenir  de  la  décomposition 
des  mélanges  naturels  de  craie  et  d'argille  ,  et  con- 
tiennent plus  ou  moins  de  silice  ;  mais  l'analyse 
que  j'ai  faite  ,  il  y  a  six  ans ,  de  toutes  les  marnes 
que  j'ai  pu  me  procurer  ,  m'a  convaincu  que  ce 
n'étoit  souvent  qu'un  mélange  d'argiUe  et  de  craie  : 
j'ai  également  trouvé  de  la  magnésie  dans  les  mar- 
nes ,  quelquefois  même  jusqu'aux  —  ;  mais  en  gé- 
néral ,  on  peut  les  regarder  comme  formées  essen- 
tiellement par  les  deux  terres  dont  nous  venons  de 
parler. 

L'alumine  se  trouve  encore  mêlée  avec  le  car- 
bonate de  chaux  dans  les  ;marbres  :  Bayen  l'a  prou- 
vé dans  le  Journal  de  physique ,  tome  II  ;  et  j'ai 
confirmé  la  vérité  de  ces  résultats  par  ^analyse 
de  plusieurs  marbres  de  notre  province  :  c'est 
même  à  ce  principe  que  Ton  doit  rapporter  le  poli 
graisseux  que  prennent  quelques-uns. 

La  différence  bien  marquée  qu'on  peut  établir  en- 
tre les  mélanges  qui  forment  la  marne  et  le  marbre, 
c'est  que  le  premier  est  le  produit  immédiat  de  la 
décomposition,  opérée  principalement  par  les  alté- 
rations du  fer  qui  y  est  contenu  ;  tandis  que  le 
second  est  produit  parle  mélange  purement  mé- 
chanique  de  deux  principes  déjà  formés,  qui  ^ 
brassés  et  pétris ,  pour  ainsi  dire  ,  ensemble  ,  for- 
ment un  tout  compacte  ^  dur  ,  serré,  et  susceptible 
du  plus  beau  poli. 

Tome  II,  E 
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Quatrième  sorte.  Pierre  à  chaux  et  silice. 

Cette  espèce  n'est  pas  commune  ;  elle  est  con- 
nue sous  le  nom  de  spath  étoile ,  stern  schoerl  des 
Allemands.  Elle  est  opaque  ,  et  d'une  forme  ou 
tissu  en  rayons.  Fichtcl  l'a  trouvée  dans  la  pierre 
à  chaux  sur  les  monts  Carpathiens.  Elle  fait 
effervescence  avec  les  acides  ;  et ,  suivant  Bln^ 
dhcim  5  100  parties  de  cette  pierre  en  contiennent 
66  carbonate  de  chaux  ,  30  silice  et  3  de  fer. 
Voyez  Kirwan, 

Le  mélange  des  débris  pulvérulens  des  roches 
primitives ,  transportés  chez  nous  par  les  fleuves 
qui  prennent  leur  source  dans  les  Alpes  et  les 
Cévennes  ,  avec  nos  dépouilles  calcaires,  forme 
souvent  des  couches  d'une  pierre  de  cette  nature  ; 
la  seule  différence  cfui  y  existe  ,  c'est  que  nos 
mélanges  présentent  la  confusion  de  tous  les  prin- 
cipes qui  appartiennent  aux  roches  primitives , 
tels  que  l'argille,  la  silice  et  auties. 

Cinquième  sorte.  Plem  à  chaux  a  bitume. 

Ce  mélange  est  connu  sous  le  nom  de  pierre 
puante.  Il  abonde  dans  les  districts  d'Alais  et 
d'Uzès  :  j'ai  vu  la  roche  calcaire  imprégnée  de 
bitume  dans  une  étendue  de  plus  de  trois  lieues 
de  rayon.  Il  y  est  même  si  abondant  dans  quelques 
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parties  ,  qu'il  distille  par  les  fentes  des  rochers 
et  y  forme  des  stalactites  ou  matnelons  de  bitume 
que  les  paysans  ramassent  pour  marquer  les  bêtes 
à  laine  ou  graisser  leurs  charrettes  ;  la  chaleur  de 
nos  étés  le  ramollit  quelquefois  à  tel  point ,  qu'il 
coule  dans  les  champs  ,  empâte  et  arrête  le  soc 
des  charrues.  Dans  quelques  endroits  la  pierre  est 
assez  bien  imprégnée  de  bitume  pour  qu'on  puisse 
la  travailler  ;  le  choc  du  marteau  en  fait  exhaler 
une  puanteur  horrible.  D'Avejan  avoir  employé 
cette  pierre  à  paver  les  appaitemens  de  son  palais; 
mais  le  frottement  et  la  chaleur  en  dégageoient  une 
odeur  si  désagréable  ,  que  ses  successeurs  ont  été 
forcés  de  lui  substituer  de  la  pierre  d'une  autre 
espèce. 

La  Pcyroiise  a  trouvé  cette  pierre  ,  en  grandes 
masses  ,  près  de  Saint-Béat  en  Comminge  ,  à  l'Es- 
tagnau  et  au  moulin  de  Langlade. 

Sixième  sorte.  Pkm  à  chaux  et  fer. 

Le  fer  est  presque  toujours  partie  constituante 
de  la  pierre  à  chaux  ;  mais  il  est  quelquefois  dans' 
une  telle  proportion  ,  que  ces  mélanges  forment 
des  mines  de  fer.  Kirwan  en  décrit  deux  de  cette 
nature  ,  dont  l'une  contient  25  livres  de  fer  au 
quintal ,  et  l'autre  10.  Rinmanh  a  décrit  des  stalac- 
tites qui  fournissent  du  fer  dans  la  proportion 
de  20  à  27  livres  par  quintal. 

Ë    3. 
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On  exploite ,  dans  plusieurs  endroits  de  notre 
province  ,  des  mines  de  fer  calcaires.  J'ai  retiré 
moi-même  44  livres  de  fer  par  quintal  ,  d'une 
pierre  calcaire  abondante  sur  la  montagne  de 
Frontignan. 

Il  est  commun  de  rencontrer  dans  nos  mon- 
tagnes calcaires  ,  des  hématites  riches  en  fer  ,  dont 
la  base  est  calcaire  :  on  trouve  aussi  des  es{3èces 
de  ludtis  du  même  genre,  quelquefois  même  des 
tufs  ,  dont  la  formation  n'est  due  qu'à  des  eaux 
chargées  de  fer  et  de  chaux. 

Les  mines  de  fer  spathlques  rentrent  dans  la 
classe  de  celles  dont  nous  venons  de  parler. 

SECOND       GENRE. 

Mélanges  barhîques. 

Ces  mélanges  sont  très-rares ,  parce  que  cette 
pierre  l'est  elle-même  :  nous  ne  ferons  mention 
que  de  deux  sortes. 

Première    sorte.   Sulfate  de  hante  ,  pétrole  , 

gypse ^  alun  et  silice.  Bergmann ,  Sciagr.  rcg.  min. 

S.  90,  Kirwan ^  Elémens  de  minéralogie,  page 

60. 

C'est  à  ce  mélange  qu'on  a  donné  le  nom  de 
pierre  hépatique ,  lapis  hepaticus, 

La  couleur  varie  beaucoup  ;  le  tissu  en  est  uni- 
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forme  ,  lamelleiix,  ëcailleiix.  ou  spatique  ;  cette 
pierre  prend  le  poli  de  l'albârre. 

Elle  forme  une  espèce  de  plâtre  par  la  calci- 
nation  ,  et  exhale  par  le  frottement  une  odeur 
foi  te  et  puante. 

loo  paitiis  de  cette  pierre  contiennent  33  ba- 
rite  ,  38  silice,  17  alun,  7  gypse,  5  pétrole. 

Seconde    S0R.TE.    Carbonate    de   haritc  ,  fir 
et  silice, 

Kirwan  a  fait  mention  de  cette  pierre  ,  d'après 
l'autorité  de  Bindheim  ;  elle  est  insoluble  dans 
les  acides  ,  et  d'un  tissu  spathique  ;  mais  il  est 
tenté  de  la  regarder  comme  un  sulfate  de  barite , 
d'après  la  propriété  que  lui  a  reconnue  Bindheim  , 
de  devenir  soluble  dans  les  acides ,  après  avoir  été 
calcinée  avec  de  l'huile. 

TP.  OISIÈME      GENRE 

Mélanges  magnésiens. 

Toutes  les  espèces  com.prises  dans  ce  e:enre  ont 
des  caractères  assez  frappans  et  reconnoissubles; 
elles  sont ,  en  général ,  graisseuses  et  douces  au 
toucher  ;  on  peut  les  entamer  avec  le  ciseau  ,  les 
travailler  au  tour  ,  et  leur  donner  toutes  soi  tes 
de  formes  à  volonté;  elles  prennent  un  poli  assez 
parfait  ;  quelques-unes  sont  disposées  par  fib.cs^ 

E  3 
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et  ces  fibres  jouissent  ,  ch:Z  la  plupart  ,  d'une 
flexibilité  remaquable  ;  elles  happent  la  langue 
comme  les  argilles ,  mais  ne  se  ramollissent  point 
dans  Teau  comme  elles. 

Première   sorte.  Magnésie  pure  ,  silice 
et  alumine , 

Seconde  sorte.   Carbonate  de  magnésie , 

silice  et  alumine. 

Le  mélange  de  ces  trois  principes  terreux  forme 
les  talcs ,  les  stéatites  ,  les  pierres  ollaires  ,  6cc. 

La  seule  différence  que  l'analyse  nous  démontre 
entre  ces  deux  espèces  ,  n'existe  guère  que  dans  les 
proportions  des  principes  constituans,  ce  qui  pa- 
roîtroît  nous  autoriser  à  ne  les  considérer  que 
comme  des  variétés  l'une  de  l'autre;  mais ,  comme 
la  magnésie  est  pure  dans  le  talc ,  et  à  l'état  de 
carbonate  dans  la  stéatite  ,  nous  en  ferons  des 
sortes  difîérentes. 

1°.  La  magnésie  p'ure  ,  mêlée  avec  près  de  deux 
fois  son  poids  de  silice  et  moins  que  son  poids 
d'alumine,  forme  le  talc  ;  il  est  de  couleur  blan-? 
che ,  giise ,  jaune  ou  verdâtre ,  doux  et  savon- 
peux  au  toucher ,  composé  de  lames  transpa-* 
rentes,  placées  les  unes  sur  les  autres  ; -ces  lam.es 
^ont  plus  tead:es  et  plus  fragiles  que  celles  du 
maa  ;  elles  s'égrainent   et  se  diviseat  ordinaire^ 
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ment  en  rhombes  ;  on  peut  les  écrasa  et  les  rayer 


avec  l'onele. 


Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,729. 

Le  feu  le  rend  plus  fragile  et  plus  blanc  ,  mais  il 
est  infasible  au  chalumeau  ,  et  à  peine  les  alkalis 
peuvent-ils  en  procurer  la  fusion  ;  le  borate  de 
soude  et  les  phosphates  de  l'urine  le  fondent  avec 
un  peu  d'effervescence. 

Le  talc  de  Moscovie  est  composé  de  feuillets 
Larges,  élastiques,  flexibles  et  transparens  ;  on  a 
levé  dans  les  carrières  de  Vitlm  ,  en  Sibérie ,  des 
feuilles  de  talc  qui  avoient  huit  pieds  en  quarré.  , 
2°-.  La  stêatlu  est  ordinairement  d'un  blanc 
verdâtre  ;  on  peut  l'entamer  facilement  avec  le 
couteau  ;  la  poussière  qui  en  provient  ne  s'étend 
pas  facilement  dans  l'eau. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  d'environ  2,433. 

Elle  est  infusible  par  elle-même  ,  durcit  au  feu 
et  y  blanchit  ;  le  borate  de  soude  en  facilite  la  fu- 
sion ;  la  soude  et  les  phosphates  de  l'urine  ne  la 
dissolvent  qu'imparfaitement. 

D'après  l'analyse  de  Btr^mann  ,  100  parties  de 
stéatite  contiennent  80  silice  ,  17  magnésie  à  l'état 
de  carbonate ,  2  alumine ,  i  fer. 

La  stéatite  est  quelquefois  en'  masse  de  forme 
indéterminée  ,  et  quelquefois  crystallisée  ,  telle 
que  celle  que  Gerhard  a  trouvée  à  Reichewtein  en 
Silésie.  Clum,  ann,  1785.  Et  Rome  de  LlsU  en  pos- 

E4 
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sède  des  crystaux  en  lames  hexagones  comme  les 
feuillets  de  mica. 

La  stéatite  blanche  de  Briançon  est  composée 
de  feuillets  irréguliers  ,  friables  et  demi-transpa- 
rens  ;  elle  renferme  souvent  des  crystaux  de  stéa- 
tite blancs  ou  verdâtres  qui  offrent  des  prismes 
tétraèdres. 

La  stéatite  de  Corse  paroît  formée  par  des  fibres 
apposées  les  unes  à  côté  des  autres  ;  elle  a  une 
couleur  verdâtre  ,  et  pas  de  flexibilité  sensible. 

Lastéatite  de Bareith est  grise^compacte  et  solide. 

Celle  de  la  baie  de  la  Reine  Charlotte,  dans  la 
Nouvelle  Zélande  ,  est  striée  ,  verte  ,  demi-trans- 
parente 5  et  assez  dure  pour  étinceler  par  le  choc 
du  briquet. 

3^^.  La  pkrrc  de  lard  de  la  Chine  est  une  stéatite 
souvent  striée  ;  mais  elle  est  plus  onctueuse  que 
celles  dont  nous  venons  de  parler. 

La  stéatite  de  Briançon  fait  la  base  du  rou2e 


vcp:étal. 


4^.  La  pierre,  ollalre  n'est  qu'une  variété  de  la 
stéatite  ;  elle  ne  me  paroit  en  différer  que  parce 
qu'elle  est  plus  dure. 

Sa  couleur  est,  pour  l'ordinaire  ,  grisâtre  ;  elle 
est  encore  quelquefois  noircie  par  un  bitume. 

Gerhard ^.  observé  que  la  pierre  cllaire  de  Suède 
faisoit  effervescence  avec  les  acides ,  et  contcnoit 
de  la  terre  calcaire  ;  mais  ce  mélange  lui  est  nar-* 


D    E       C    !I    Y    M    1    E.  73 

tîculîer.  Celles  de  Saxe  ,  de  Silésie  et  de  Corse  n'ea 
contiennent  point. 

La  pierre  ollaire  peut  être  travaillée  avec  la' 
plus  grande  facilité  :  dans  le  pays  des  Grisons , 
en  Corse  et  ailleurs  ,  on  la  tourne  ,  et  on  en  fliit 
des  vases  qui  résistent  au  feu  ,  et  n'ont  point  les  in- 
convéniens  de  nos  poteries  vernissées  :  ce  sont 
ces  usages  qui  lui  ont  fait  donner  le  nom  àtpkrrt 
cllalrc  ,  pierre  à  pot ,  &c. 

Troisième  sorte.  Magnésie  pure  combinée 
avec  un  peu  plus  que  son  poids  de  silice  ,  un  tiers 
d  alumine  ^pres  d^un  tiers  d\au  ^  et  plus  ou  moins 
de  fer. 

Ce  mélange  forme  la  serpentine  ;  elle  a  beau- 
coup d'analogie  avec  les  précédentes  ,  mais  elle  se 
distingue  par  une  dureté  plus  marquée^  par  la 
propriété  de  pouvoir  prendre  un  plus  beau  poli , 
et  par  une  quantité  de  fer  assez  considérable  pour 
lui  donner  un  caractère  particulier. 

La  serpentine  est  blanchâtre,  verdâtre, bleuâtre 
ou  noirâtre  ,  souvent  marquée  par  des  taches 
noires  ,  et  quelquefois  coupée  par  des  bandes  de 
-^diverses  couleurs  :  il  y  a  même  des  serpentines 
transparentes  :  le  cabinet  national  des  mines  en 
possède  un  morceau  dont  le  fond  est  'gvis  et  par- 
semé de  taches  rougeâtres  ,  demi- transparentes 
et  chatoyantes. 
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La  serpentine  varie  encore  par  rapport  à  sa 
texture. 

Elle  est  compacte  ,  grenue ,  écailleuse  ,  lamel- 
leuse  ou  fibreuse. 

Elle  prend  le  plus  beau  poli. 

Le  fer  y  est  quelquefois  attirable  à  l'aimant. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  1,4  à  1,65. 

Elle  se  fond  à  une  chaleur  violente,  et  durcit  à 
«n  feu  moindre. 

Bayen  ,  qui  a  analysé  la  serpentine  ,  a  trouvé 
que  100  parties  contenoient  41  silice,  33  magné- 
sie ,  10  alumine ,  3  de  fer  et  de  l'eau.  Kirwan  a 
observé  que  la  serpentine  de  Corse  contenoit 
plus  d'alumine  et  moins  de  silièe. 

Dorthes  a  observé  plusieurs  variétés  de  ser- 
pentines sur  les  plages  de  notre  Méditerranée  ,  et 
dans  le  fleuve  d'Hérault ,  qui  les  reçoit  des  mon- 
tagnes des  Cévennes. 

Quatrième  sorte.  Qirhonate  de  magnésie , 
sUice  5  chaux  _,  alumine  et  fer. 

Cette  combinaison  nous  présente  quelques  va- 
riétés qu'on  connoît  sous  les  noms  ôiasbeste^àt 
liège  de  montagne  :  le  tissu  sert  à  les  distinguer , 
mais  l'analyse  les  confond,  et  n'y  permet  d'y 
entrevoir  que  des  nuances  ou  variérés. 

PREiMIERE   VARIÉTÉ.    Asbcste.  CqHQ  ^l^XX% 
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est  ordinairement  verciâtre,  la  texture  en  est  quel- 
q-jefois  fibreuse  et  compacte  ,  quelquefois  mem- 
braneuse. 

Près  de  Bagnères  de  Bigorre ,  dans  les  monta- 
gnes des  environs  de  la  Bassère ,  Dolomieii  et  U 
Peyrousc  ont  trouvé  des  crystaux  d'asbeste  en 
parallélipipède  rhomboïdal. 

L'asbeste  est  rude  au  toucher  ,  fragile  et  rabo- 
teux ;  sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,5  à  2,8. 

Le  feu  le  rend  plus  blanc  et  plus  fragile  ;  il  est 
infusible  au  chalumeau  ,  selon  Kir w un.  Mais 
Mongei  assure  que  l'asbeste  et  l'amianîh?  se  fondent 
et  forment  un  globule  opaque  qui  devient  bleuâtre. 
Il  se  dissout  diffici,lement  avec  la  soude  ,  plus 
aisément  avec  le  borate  de  soude  et  les  phosphates 
de  l'urine. 

Suivant  ^jro';;z:2;2;2 ,  l'asbeste  contient,  par  quin- 
tal ,  53  à  74  silice  ,  environ  16  magnésie,  11  k 
28  carbonate  de  chaux  ,  2  à  6  alumine ,  i  à  2  de 
fer. 

Seconde  variété.  Lil^^e  de  montagne.  C2  nom 
lui  a  été  donné  à  cause  de  sa  ressemblance  gros- 
sière avec  le  liège. 

Cette  pierre  est  très- légère  ,  membraneuse  , 
flexible  ,  ordinairement  de  couleur  jaune;  on  la 
déchire  plutôt  qu'on  ne  la  brise  :  les  environs 
d'Alais  nous  en  fournissent  de  très-belle. 

Dans  le  grand  nombre  de  pierres  de  cette  nature 
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soumises  à  l'analyse  parle  cclcbre  Bcrgmann  ^la 
terre  silijciise  a  toujours  dominé  ,  ensuite  la 
inatîncbie  qui  n'a  iimais  donné  moins  de  -^  > 
jamais  plus   de   28. 

Cinquième    sorte.    Cirhonnte    de    magnésie 
et  de  chaux  5  sulfj.u  de  h^rhe  ,  alumine  et  fer. 

Cette  cornbinaison  forme  Vamianthe  ;  elle  est 
composée  de  longues  fibres  flexibles ,  parallèles 
entre  elles,  très- douces  au  toucher. 

Elles  sont  quelquefois  très-blanches,  souvent 
jaunâtres  ;  on  peur  séparer  et  détacher  les  fila- 
mtr.s  ;  on  peut  même  les  tourner  en  tout  sens, 
sans  risque  de  les  rompre  :  leur  flexibilité  est  si 
étonnante,  qu'on  peut  en  former  des  tissus. Les 
anciens  en  construisoient  des  toiles,  dans  lesquelles 
ils  brûloient  les  cadavres  ;  par  ce  moyen  ,  on 
reciieilloit  les  cendres  sans  mélange  de  celles  du 
bûcher. 

Dorthes  a  trouvé  de  l'aniianthe  en  toufFes  sur  des 
pierres  calcaires rejcttées  par  la  mer  ,  sur  lesquelles 
elle  étoit  fixée  avec  des  plantes,  des  coralines ,  des 
gorgonia ,  &c....  Il  croit,  avec  raison,  que  cette 
amianthe  n'a  pas  pris  naissance  sur  ces  pierres  , 
mais  qu'elle  y  a  été  déposée  par  l'eau. 

Il  a  trouvé  encore  sur  la  plage  ,  des  pelotes 
d'amianthe  de  deux  à  trois  pouces  de  diamètre  , 
imiLant  des  sgagropiles  >  formées  par  rentielace-! 
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ment  des  fils  cl'amianthe  ,  et  recouvertes  d'une 
substance  topheuse  blanche  de  la  nature  de  celle 
qui  recouvre  \qs  ^orgonia  ^  et  qui  est  l'ouvrage 
d'une  espèce  d'animalcule  marin. 

Les  fibres  de  .l'amianthe  sont  plus  ou  moins 
longues  ;  on  m'en  a  donné  de  Corse,  dont  les 
filamens  très-flexibles  ont  huit  pouces  ;  celle  des 
Pyrénées  est  en  filets  plus  courts. 

Bergmann  a  analysé  une  amianthe  de  la  Taran- 
taise,  dont  loo  parties  lui  ont  donné  64  silice, 
18,6  magnésie,  6,9  de  chaux,  6  sulfate  de  ba- 
rite,  3,3  alumine,  1,2  de  fer. 

QUATRIÈME       GENRE. 

Mélanges  alummeiix. 

Les  pierres  argilleuses  ou  alumineuses  sont  assez 
communes  ;  elles  n'ont  très-souvent  qu'une  du- 
reté moyenne,  et  peuvent  se  diviser  dans  l'eau  ; 
mais,  quelquefois  ,  le  mélange  des  principes  est  sî 
intime ,  qu'elles  ont  une  très-forte  consistance. 

Pr  E  M I E  R  E   SORTE.  Alumine  ,  silice  ,  carbonate 
de  chaux  ,  et  plus  ou  moins  de  fer. 

Nous  pouvons  placer  ici  toutes  les  variétés 
d'argiUe:  l'analyse  y  démontre  assez  constamment 
les  principes  dont  le  mélange  forme  cette  espèce  ; 
mais  les  proportions  entre  ces  principes  consti- 
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tuans  varient  tellement  ,  que  les  variétés  d^argille 
sont  presque  infinies.  Indépentlammcnt  des  prin- 
cipes ci-desstis  énoncés,  nous  trouvons  quelque- 
fois de  la  chaux  combinée  avec  l'argille ,  quel- 
quefois même  de  la  magnésie;  et  on  pourra  aisé- 
ment en  faire  des  espèces  différentes ,  à  mesure 
que  l'analyse  de  ces  terres  se  perfectionnera. 

Les  mélanges  argilleux  dont  nous  avons  dessein 
de  parler  en  ce  moment  ,  sont  caractéiisés  par 
les  propriétés  suivantes.  Ils  happent  fortement  la 
langue  ,  se  dessèchent  ,  durcissent  et  prennent  du 
retrait  au  feu  ,  se  divisent  et  forment  une  pâte  avec 
l'eau  ;  on  peut  les  manier  et  les  tourner  aisément 
en  cet  état ,  &c.  Les  argiiles  où  le  principe  sili- 
ceux est  plus  abv-rndant,  sont  plus  sèches,  hap- 
pent moins ,  se  divisent  dans  l'eau  moins  com- 
plètement ,  et  se  gercent  moins  au  feu  et  au  so- 
leil. 

Presque  toutes  les  a'gilles  contiennent  du  fer  ; 
et  ce  métal  en  est  le  principe  colorant  le  plus 
commun.  Depuis  la  couleur  brunâtre  où  le  fer  est 
presque  à  l'état  natif,  jusqu'au  rouge  le  plus  fon- 
cé ,  tout  est  du  aux  divers  degrés  d'altération  de 
ce  métal.  Ces  diverses  altérations  s'opèrent ,  ou  à 
la  surface  du  globe  par  l'action  immédiate  de  l'air 
qui  calcine  le  fer ,  ou  bien  dans  les  entrailles  de  la 
terre ,  et  alors  c'est  à  la  décomposition  de  l'eau 
€t  à  celles  des  pyrites ,  que  noiis  devons  rapporter 
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ces  effets.  On  peut  suivre  ce  beau  travail  de  la  na- 
ture dans  plusieurs  couches  pyriteuses  ;  et  on 
peut  consulter  ,  à  ce  sujet ,  mon  Mémoire  sur  le 
brun-rouge^  imprimé  chez  Didot, 

Nous  nous  occuperons  moins  des  diverses  va- 
riétés d'argille  ,  que  des  usages  auxquels  on  les 
emploie  :  le  premier  de  ces  usages  est  de  former  la 
base  des  poteries. 

On  peut  distinguer  plusieurs  espèces  de  pote- 
ries ,  qui  ne  diffèrent  néanmoins  que  par  le  degré 
de  finesse  des  terres  qu'on  emploie  ,  et  par  les 
soins  qu'on  apporte  dans  les  divers  travaux  qu'on 
fait  sur  elles. 

i^.  La  poterie  la  plus  comtTiune  se  fait  avec 
une  argille  quelconque,  qu'on  mêle  avec  du  sable, 
pour  la  rendre  plus  poreuse  et  plus  propre  par  ce 
moyen  à  supporter  la  chaleur. 

Ces  vases  seroient  perméables  à  l'eau ,  si  on  n'y 
appliquoit  un  vernis. 

Ces  vernis  se  font  ordinairement ,  ou  avec  la 
mine  de  plomb  sulfureuse  qu'on  appelle  alqui- 
foux ,  ou  avec  la  mine  jaune  de  cuivre  :  à  cet 
effet  ,  on  réduit  ces  matières  en  poudre  ,  on  les 
délaie  dans  Teau ,  et  on  y  trempe  le  vase  forte- 
ment desséché  par  une  première  cuisson  ;  le  tissu 
du  vase  absorbe  l'eau  ,  tandis  que  sa  surface  se 
couvre  d'une  couche  de  cette  mine  broyée;  alors 
on  porte  le  vase  au  four ,  on  le  cuit ,  on  vitrifie  la 
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mine  sur  la  surface  du  vase  ,  et  c'est  ce  vefre 
métallique  qui  fait  le  vernis  des  poteries  ,  qui  est 
jaune  ou  vert ,  selon  le  métal  employé. 

Ces  vernis  sont  tous  dangereux,  puisqu'ils  sont 
solubles  dans  les  graisses  ,  les  huiles  ^  les  aci- 
des ,  &c. 

On  s'occupe  depuis  long-temps  des  moyens  de 
remplacer  ces  vernis  par  d'autres  qui  ne  présentent 
pas  ie  même  danger. 

On  peut,  à  l'exemple  des  Anglois,  vitrifier  la 
surface  des  poteries  par  le  moyen  du  sel  marin 
qu'on  jette  dans  le  brasier  lorsque  le  four  est  au 
blanc  :  mais  ce  moyen  est  impraticable  dans  la 
plupart  de  nos  fabriques,  où  le  feu  n'est  pas  assez 
actif. 

J'ai  essayé  diverses  méthodes  pour  vernisser  les 
poteries  ;  et  deux  d'entre  elles  m'ont  assez  réussi 
pour  que  je  les  publie  :  la  première  consiste  à 
délayer  la  terre  de  Murvkl  dans  de  l'eau  et  à  y 
tremper  les  poteries  ;  cela  fait ,  on  les  fait  sécher  ; 
après  cela  ,  on  les  plonge  dans  une  nouvelle  eau, 
dans  laquelle  on  a  délayé  du  verre  vert  porphy- 
risé  ;  cette  couche  de  poussière  vitreuse  se  fond 
avec  l'argille  de  Murviel ,  et  il  en  résulte  un  vernis 
très-uni ,  très--blanc  et  très- économique. 

La  seconde  méthode  consiste  à  tremper  les  po- 
teries desséchées  dans  une  forte  dissolution  de  sel 
marin  ,  et  à  les  cuire  ensuite.  L'essai  que  j'en  ai  fait 


dans 
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«dans  mes  fourneaux  me  fait  augurer  qu'on  peut 
l'employer  dans  les  travaux  en  grand. 

J'ai  encore  obtenu  un  vernis  très-noir  en  expo- 
sant des  poteries  fortement  chauffées  à  la  fumée 
du  charbon  de  pierre  :  j'ai  enduit  plusieurs  vases 
de  cette  manière,  en  jnrant  beaucoup  de  pous- 
sière de  charbon  dans  un  four  oii  la  poterie  étoit 
au  blanc  ;  l'effet  en  est  encore  plus  complet ,  lors- 
qu'en  ce  moment  on  bouche  ,  pour  quelques 
minutes  ,  les  tuyaux  d'aspiration  des  fourneaux. 

J'ai  fourni  tous  ces  détails  et  beaucoup  d'au- 
tres ,  dans  un  ouvrage  présenté  à  la  société  des 
sciences  de  Montpellier  ;  j'y  ai  prouvé  ,  d'après 
les  résultats  de  mes  expériences  en  grand  ,  que 
le  mélange  mieux  entendu  de  nos  terres  pouvoir 
nous  fournir  les  plus  belles  et  les  meilleures  pote- 
ries dans  tous  les  genres. 

2^.  Lafayance  ne  diffère  de  la  poterie  dont  nous 
venons  de  parler ,  que  par  le  degré  de  finesse  des 
terres  employées  ,  et  la  nature  de  la  couverte  ou 
vernis. 

La  couverte  de  la  fayance  n'est ,  comme  l'on 
sait  ,  qu'un  verre  rendu  opaque  par  l'intermède 
de  l'oxide  d'étain  ;  c'est  ce  verre  qu'on  appelle 
émail. 

Pour  faire  le  bel  émail  blanc  des  fayanciers , 
on  calcine  ensemble  loo  livres  de  plomb  ,  30  d'é- 
tain ,  10  de  sel  marin  et  12  de  potasse  purifiée  : 

Tomt  II,  F 
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ce  mélange  calcine  et  tondu  donne  un  bel  émail , 
qu'on  applique  comme  le  vernis  dont  nous  avons 
parlé. 

Bzrnard  de  Pallssy  a  excellé  dans  lart  de  la 
fayancerie  ,  et  c'est  à  lui  que  nous  devons  nos 
premières  connoissances  en  ce  genre  (i). 


(i)  Je  ne  puis  pas  me  refuser  à  placer  ici  quelques  traits  de 
la  vie  malheureuse  de  ce  grand  homme  ,  qui  vivoit  dans  le 
quinzième  siècle.  Natif  du  diocèse  d'Agen  ,  il  fut  d'aboid 
employé  à  lever  des  plans;  mais  le  goût  de  l'histoire  natu- 
relle l'arracha  à  ces  premières  occupations ,  et  il  parcourut, 
pour  s"'iiistruire  ,  toute  la  république  et  la  basse  Allemagne. 
Le  hasard  lui  fit  tomber  entre  les  mains  une  coupe  de  terre 
émailîée  ;  et ,  dès  ce  moment ,  tout  son  temps  et  toute  sa  for- 
tune furent  employés  à  la  recherche  des  émaux.  Rien  de  plus 
intéressant  que  le  récit  qu'il  nous  fait  lui-même  de  ses  tra- 
vaux ;  11  se  peint  construisant  et  reconstruisant  ses  fourneaux , 
toujours  près  du  succès,  desséché  par  le  travail  et  la  misère, 
devenu  la  risée  publique,  l'objet  de  la  colère  de  sa  femme  , 
et  réduit  à  brûler  les  tables  et  les  planches  de  sa  maison 
pour  alimenter  ses  fourneaux  :  un  ouvrier  lui  demande  d« 
l'argent ,  il  se  dépouille  et  lui  donne  ses  vêtemens  ;  mais  en- 
fin ,  à  force  de  travail ,  de  constance  et  de  génie  ,  il  parvint 
au  degré  de  perfection  qu'il  ambitionnoit  ;  il  eut  alors  l'es- 
time et  la  considération  des  grands  seigneurs  de  son  siècle. 
Il  fut  le  premier  à  former  son  cabinet  d'histoire  naturelle  à 
Paris  ;  il  y  donnoit  même  des  leçons  de  cette  science ,  moyen- 
nant un  petit  écu  de  chaque  auditeur,  s'obligeant  à  rendre  le 
quadruple  si  on  le  trouvoit  menteur.  La  gloire  qu'il  s'étoit 
acquise  ,  les  obligations  que  lui  avoient  ses  compatriotes ,  ne 
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3®.  La  poterie  la  plus  fine  est  connue  sous  le 
nom  de  porcelaine  ;  elle  doit  être  blanche ,  demi- 
transparente  ,  d'un  grain  fin. 

Les  premières  porcelaines  ont  été  fabriquées 
dans  le  Japon  et  à  la  Chine. 

Le  célèbre  Réaumur  fit  le  premier  un  superbe 
travail  pour  imiter  cette  poterie  ;  mais  trompé 
par  la  demi-transparence  et  le  coup-d'œil  vitreux 

purent  point  le  garantir  des  persécutions  de  la  Ligue  ,  et  Mat* 
thitii  di  Launay  ^  l'un  des  plus  fanatiques  ,  le  fit  traîner  à  la 
Bastille  à  l'âge  de  90  an=  ;  il  se  sign  tia  encore  dans  sa  prison 
par  des  act'^s  de  fermeté  et  d'héroïsme.  Hcral  lîl  ayant  été 
le  trouver,  li^i  dit  :  «  Mon  bon  iiomnie,  si  vous  ne  vous  accom- 
»  modez  sur  le  fait  de  la  rel'gion  ,  je  suis  contraint  de  vous 
»  laisser  entre  les  mains  de  mes  ennemis  >>.  Pallssy  répondit: 
«  Sire  ,  j'écois  bien  tout  prêt  de  donner  ma  v:e  pour  la  gloire 
»  de  dieu;  si  c'eût  été  avec  quelque  regret,  certes,  il  seroit 
»  éteint  en  ayant  ouï  prononcer  à  mon  grand  roi  de  France 
>>  jz  suis  contraint  ;  c'est  ce  que  vous  ,  sire  ,  et  tous  ceux  qui 
»  vous  contraignent,  ne  pourrez  jamais  sur  moi  ,  parce  que 
»  je  sais  mourir  ,  et  que  tout  votre  peuple  ni  vous  ne  sauriez 
»  contraindre  un  potier  à  fléchir  le  genou  devant  ses  sta- 
>>  tues  ».  C'est  Bernard  de  P.iUssy  qui  a  le  premier  avancé 
que  les  montagnes  calcaires  n'étoient  que  des  débris  de 
coquilles,  il  a  nnontré  ,  dans  tous  ses  écrits  ,  une  telle  sa- 
gacité ,  qu'on  doit  le  placer  parmi  les  grands  hommes  qui 
illustrent  la  nation.  La  forme  même  de  ses  ouvrages  annonce 
un  génie  original  ;  ce  sont  des  dialogues  entre  Théorique 
et  Pratique  ,  et  c'est  toujours  Pratique  qui  instruit  Théori- 
<jue,  écolière  abondante  en  son  sens,  indocile  et  ignorante. 
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de  la  porcelaine  ,  il  s'imagina  que  c'étoit  une 
demi-vitrification  ,  et  ne  s'occupa  que  des  moyens 
d'arrêter  à  propos  ou  de  faire  rétrograder  la  vitri- 
fication ;  il  vint  incnie  à  bout  de  son  dessein  ,  en 
remplissant  des  bouteilles  de  sable  et  de  gypse  ,  et 
les  exposant  à  un  four  de  poterie.  Je  suis  parvenu 
à  produire  le  mcme  effet  par  un  procédé  très- 
différent  5  quoique  lié  à  la  même  théorie.  Lorsque 
Je  concentre  mes  huiles  de  vitriol  dans  le  verre 
vert  de  nos  fabriques ,  la  partie  de  la  cornue  qui 
est  frappée  continuellement  par  l'huile  de  vitriol 
qui  se  volatilise ,  blanchit  et  perd  sa  transparence  ; 
ce  phénomène  a  lieu  constamment  lorsqu'on 
donne  un  degré  de  feu  un  peu  plus  fort  qu'à  l'or- 
dinaire ,  la  cornue  conserve  sa  forme  ,  mais  tout 
l'alkali  en  est  extrait ,  et  il  ne  reste  que  le  prin- 
cipe quartzeux  d'une  superbe  couleur  blanche, 
quelquefois  étonné  ou  gercé  comme  la  porcelaine 
du  Japon.  Comime  la  décomposition  commence 
par  la  surface  intérieure  immédiatement  frappée 
par  les  vapeurs ,  celle-ci  est  souvent  blanchie  et 
décolorée  ,  tandis  que  l'extérieure  est  purement 
vitreuse ,  ce  qui  présente  un  contraste  assez  frap- 
pant 5  puisqu'en  regardant  la  surface  intérieure 
du  verre,  on  voit  une  couche  blanche  accolléeà 
une  couche  vitreuse  ,  et  ne  formant  par  leur 
réunion  que  l'épaisseur  du  verre. 

DintncolUs  envoya  de  la  Chine  les  substances 
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qui  ëtolent  employées  à  la  fabrication  de  la  por- 
celaine ;  elles  y  sont  connues  sous  les  noms  de 
kaolin  et  àtpitun^è.  On  trouva  bientôt  en  France 
des  substances  analogues  ;  et  nos  ëtablissemens  de 
porcelaine  ont  atteint ,  en  peu  de  temps ,  et  même 
surpassé  ,  par  le  dessin  et  par  les  formes ,  ce  qui 
ctoit  connu  de  plus  beau  dans  ce  genre.  Aujour- 
d'hui la  fabrique  de  Scvcs  est ,  sans  contredit  , 
la  première  du  monde  ;  rien  n'égala  'la  beauté 
des  peintures ,  la  régularité  des  dessins  et  l'élé- 
gance des  formes  qu'on  donne  aux  vases  qui  sor- 
tent de  cet  attelier. 

On  peut  distinguer  quatre  principales  opérations 
dans  la  fabrication  de  la  porcelaine  :  i^.  la  pré- 
paration ,  le  mélange  des  terres  et  le  travail  de  la 
pâte  ;  2°.  la  première  cuisson  qui  forme  le  Biscuit; 
3^.  l'application  et  la  fusion  du  vernis  ou  de  la 
couverte  ;  4°.  l'art  de  les  peindre  ,  ce  qui  demande 
une  troisième  cuisson  pour  mieux  combiner  , 
fondre  et  amalgamer  les  couleurs  avec  la  cou- 
verte. 

J'ai  fabriqué  moi-même  de  la  très-belle  porce- 
laine 5  avec  le  kaolin  qu'on  trouve,  par  veines, 
dans  le  granit  de  Saint- Jean-de-Gardonenque ,  et 
le  feld-spath ,  si  commun  dans  nos  m-ontagnes  des 
Cévennes. 

La  quantité  de  porcelaine  qui  se  fabrique  à  la 
Chine  est  immense  ^  puisqu'il  y  a  500  fours  et  près 
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d'un  million  crhommes  occupés  à  Kin^i-to-chlng^ 
province  de  KiansL 

Nos  argilles  ont  encore  d'autres  avantages:  elles 
servent ,  dans  les  moulins  à  foulon  ,  à  dégraisser 
les  étoffes  ;  la  meilleure  terre  à  foulon  est  lisse  et 
savonneuse. 

On  donne  le  nom  de  terre  à  pipe  à  une  argilîe 
blanche  qui  conserve  sa  blancheur  au  feu  et  ré- 
siste à  une  chcileur  violente. 

Les  terres  sigillées  sont  des  argilles  auxquelles 
la  superstition  a  donné  des  vertus  chimériques; 
on  y  appose  un  sceau  pour  tromper  le  public 
avec  plus  d'effronterie  et  de  sûreté. 

Presque  toutes  les  marnes  ,  sur-tout  celles  qu'on 
trouve  par  couches ,  m'ont  paru  composées  de 
ces  mêmes  principes  ;  elles  varient  beaucoup  par 
rapport  à  la  proportion  des  principes  constituans, 
et  sur-tout  par  la  craie  qui  y  domine. 

Seconde  sorte.  Alumine  ,  silice  ,   magnésie 
pure  5  et  fer. 

Le  mica  qui  résulte  du  mélange  de' ces  prin- 
cipes a  été  confondu  ,  mal-à-propos ,  avec  le  talc  : 
le  mica  est  doux  au  toucher,  mais  non  pas  gras 
comme  le  talc  ;  il  a  en  général  une  couleur  plus 
brillante  et  moins  terreuse  ^  si  }e  puis  m'exprimer 
ainsi. 

La  couleur  la  plus   ordinaire  du  mica  est  la 
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blanche  ou  la  jaune  tirant  sur  le  rouge  ;  maïs  on 
en  a  trouvé  de  verdâtre  ^  de  rouge  ,  de  brun ,  de 
noir ,  Sec, 

Sa  texture  varie  aussi  ;  il  est  écailleux ,  lamel- 
leux  ou  strié. 

Il  présente  quelquefois  la  forme  d'un  segment 
de  prisme  hexagone. 

On  le  trouve  ordinairement  mélangé  avec  le 
feld-spath  ,  le  quartz ,  le  schorl ,  6^c.  Il  existe 
presque  toujours  dans  les  roches  primitives. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,535  à  3,000, 
lorsqu'il  est  chargé  de  fer.  Klrwan. 

Le  mica  sans  couleur  est  infusible  :  il  ne  se 
dissout  qu'en  partie  dans  la  soude ,  mais  il  s'y 
divise  avec  effervescence  ;  il  se  fond  dans  le  bo- 
rate de  soude  et  les  phosphates  de  l'urine  avec  peu 
d'effervescence. 

Les  micas  colorés  sont  fusibles.  Voyez  de  Sans- 
sures. 

Les  fragmens  du  mica  sont  employés  sous  le 
nom  cTor  ou  £  argent  dz  chat  y  selon  la  couleur  ,  à 
sécher  l'encre  sur  le  papier. 

La  couleur  jaune  ,  qui  imite  assez  celle  de  l'or  , 
en  impose  chaque  jour  à  des  ignorans ,  qui  croient 
avoir  découvert  une  mine  de  ce  métal  précieux 
dès  qu'ils  ont  trouvé  quelques  paillettes  de  cette 
pierre. 

Kirwan  a  retiré ,  de  loo  parties  de  mica  sans 
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couleur,  3 S  silice,  28  alumine,  20  magnésie  et 
14  oxide  de  fer. 

Troisième  sorte.    Alumlm  ,  silice  ,  magnésie  , 
chaux  et  fer. 

Le  mélange  de  ces  principes  forme  la  pierre  de, 
corne  ,  horn-blcnd  des  Allemands. 

Cette  pierre  est  d'un  grain  serré ,  difficile  à  être 
broyée ,  s'applatissant  un  peu  sous  le  marteau. 

Elle  varie  par  sa  couleur  ,  qui  est  ou  noire  ou 
(d'un  gris  verdâtre  ,  et  par  son  tissu  qui  est  en 
général  lamelleux  ou  strié. 

Ses  caractères  généraux  sont  ,  une  solubilité 
partielle  dans  les  acides  sans  effervescence,  une 
dureté  qui  ne  va  jamais  jusqu'à  donner  des  étin- 
celles avec  l'acier  5  une  pesanteur  spécifique  qui 
n'est  jamais  au  -  dessous  de  2,66  et  s'élève  sou- 
vent à  3,88  ,  une  forte  odeur  terreuse  qu'elle 
exhale  lorsqu'on  respire  dessus  et  qu'on  l'arrose 
d'eau  chaude,  une  ténacité  qu'on  éprouve  en  la 
pilant ,  &c.  Voyez  Kirwan, 

Kirwan  en  a  distingué  deux  variétés. 

Première  variété.  Pierre  de  corne  noire  ; 
corntus  iiitcns,  WalUrius, 

Son  tissu  est  lamelleux  ou  grenu  ;  dans  le  pre- 
mier cas ,  elle  est  quelauefois  si  rnoUe ,  que  l'ongle 
pçut  Fentamer  ;  sa  surface  est  souvent  aussi  lui- 
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santé  que  si  elle  avoit  été  graissée  ;  sa  pesanteur 
spéciïique  est  de  3,6  ,  à  3,88. 

Kirwan  a  trouvé  que  celle  qui  a  le  tissu  la- 
melleux  contient  par  quintal  37  silice ,  22  argille , 
16  magnésie,  2  chaux,  23  oxide  de  fer. 

Seconde  variété.  Pierre  de  corm  d'un  gris 
verdâtrc. 

Celle  -  ci  est  d'un  tissu  grenu  ou  strié  ,  îa 
pesanteur  spécifique  que  lui  a  reconnue  Kirwan 
est  de  2,683  ;  elle  est  plus  dure  que  îa  précédente. 

La  pierre  à  aiguiser  pâle-verdatre  est  de  cette 
qualité  ;  elle  est  d'un  tissu  serré ,  exhale  Todeur 
terreuse  ,  ne  fait  point  effervescence  avec  les 
acides ,  ni  feu  avec  le  briquet;  elle  contient,  selon 
Kirwan ,  6  5  silice  par  quintal  ;  et  sa  pesanteur 
spécifique  est  de  6,664. 

Quatrième  sorte.  Alumine , silice ,  carbonate 
de  magnésie  et  de  chaux  et  fcr^ 

On  voit  que  cette  espèce  qui  comprend  l'^r- 
doise  ou  schiste  ne  diffère  pas  essentiellement  de 
la  précédente  ,  puisque  les  principes  sont  les 
mêmes ,  et  qu'il  n'y  a  d'autre  différence  que  celle 
que  nous  présente  l'état  de  la  chaux  et  de  la  ma- 
gnésie ,  qui ,  dans  cette  dernière ,  font  une  légère 
effervescence,  selon  Kirwan, 

L'ardoise  est  une   pierre  argilleuse ,  dont  le 
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principal  caractère  est  de  pouvoir  se  diviser  cm 
lames  très-minces  ,  susceptibles  d'être  taillées  et 
de  recevoir  un  certain  poli. 

La  couleur  de  l'ardoise  est  d'un  bleu  plus  ou 
moins  foncé  ;  mais  cette  couleur  varie  et  nous 
présente  les  nuances  suivantes. 

Première  variété.  Ardoise  pourpre  bleuâtre. 

Elle  est  fragile  et  de  tissu  lamelleux  ;  elle  n'étin- 
celle  pas  au  briquet  ;  sa  pesanteur  spécifique  est 
de  2,876  ;  elle  rend  un  son  très-clair  et  argentin 
lorsqu'elle  est  divisée  en  feuillets  d'égale  épais- 
seur ;  elle  fait  légèrement  effervescence  avec  les 
acides ,  lorsqu'elle  est  réduite  en  poudre  ,  et  non 
autrement. 

A  un  feu  violent  elle  forme  des  scories  noires; 
la  soude  en  détermine  la  fusion  ,  le  borate  de 
»soude  plus  aisément  encore. 

Kirwan  a  retiré,  de  100  grains  de  cette  ardoise, 
46  silice,  26  alumine  ,  8  magnésie  ,  4  carbonate 
de  chaux  ,  14  fer. 

Seconde  variété.  Ardoise  noire. 

Celle-ci  reçoit  un  assez  beau  poli  ,  quand  on 
la  racle  ;  la  poussière  qu'on  en  détache  est  blan- 
che y  et  fait  un  peu  d'effervescence  avec  les  acides. 
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Troisième  variété.  Ardoise  hhue. 

L'ardoise  bleue  contient  moins  de  fer  que  la 
première  ;  elle  est  ordinairement  dure  et  d'un 
grain  très-fin. 

Quatrième  variété.  Ardoise  cTun  hlanc  pâk. 

Elle  est  moins  martiale  que  les  autres  variétés^ 
€t  elle  se  vitrifie  plus  diiiicilement. 

Les  ardoises  sont  exploitées  pour  former  des 
tables  et  recouvrir  les  maisons. 

Cinquième  sorte.  Alumine  ,  silice ,  py- 
rite ou  sulfure  de  fer  ,  et  carbonate  de  chaux  et 
de  magnésie. 

Le  schiste  qui  résulte  de  cette  combinaison 
est  connu  sous  le  nom  de  schiste pyriteux. 

Les  pyrites  sont  quelquefois  dispersées  dans  la 
masse  en  crystaux  cubiques  ;  quelquefois  les  py- 
rites ne  s'annoncent  que  par  l'analyse  ou  la  àc- 
compositon  spontanée  de  la  pierre. 

Les  montagnes  qui  forment  ces  schistes  me 
paroissent  des  dépôts  de  la  mer  ;  on  y  trouve 
fréquemment  des  impressions  de  feuilles  ,  des 
empreintes  de  poissons ,  et  autres  caractères  qui 
ne  laissent  pas  de  doute  sur  leur  origine. 

La  pyrite  de  tarde  pas  à  efTieurir  ,  lorsque  le 
concours  de  Tair  et  de  l'eau  en  favorise  la  dé- 
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composition  ,  et  il  en  résulte  alors  des  sels  su!- 
furiqiies ,  à  base  de  magnésie ,  d'alumine  ,  de  fer , 
de  chaux  :  lorsque  le  sulfate  d'alumine  y  domine , 
on  l'appelle  schiste  alumlmux.  Presque  toutes  les 
mines  d'alun  qu'on  exploite  dans  l'Europe  ,  sont 
de  cette  nature;  nous  en  avons  plusieu.s  dans  le 
midi  qu'on  pourroit  travailler  ;  les  schistes  de 
Vebron  dans  la  Lozère,  ceux  de  Curvalle  dans 
le  Tarn  ,  fournissent  beaucoup  d'alun  par  leur  dé- 
composition. 

Lorsque  le  principe  magnésien  y  domine ,  alors 
l'efflorescence  est  du  sel  d'epsom  ;  j'en  ai  fait  coa- 
noître  une  montagne  dans  l'Aveiron  ,  dans  le  voi- 
sinage de  Saint- Michel. 

Cesefflorescences  d'alun  ou  de  sel  d'epsom^sont 
toujours  mêlées  avec  des  sulfates  de  fer  et  de 
chaux  plus  ou  moins  abondans ,  parce  que  l'acide 
sulfurique  qui  se  forme  par  la  décomposition  de 
la  pyrite  ,  attaque  et  dissout  tous  les  principes 
contenus  dans  le  schiste. 

On  peut  hâter  la  décomposition  de  ces  py- 
rites ,  par  l'exposition  à  l'air  ,  la  calcination,  ôcc. 

Sixième  sorte.  Alumine ,  silice  ,  carbonates 

de  chaux  et  de  magnésie  ,  sulfure  de  fer  ,  bitume. 

Ce  schiste  ne  diffère  du  précédent- que  par  le 

bitume  dont  il  est  imprégné. 

Ce  schiste  a  ordinairement  une  couleur  noir« 
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qu'il  doit  à  son  bitume  ;  il  a  plus  ou  moins  de 
consistance  ;  il  se  divise  quelquefois  par  feuillets , 
sa  surface  est  ou  lisse  ou  raboteuse. 

Ce  sont  ces  schistes  qui  forment  ordinairement 
le  foyer  des  volcans  :  lorsque  la  décomposition 
y  est  favorisée  par  l'air  ou  l'eau  ,  il  s'excite  une 
chaleur  prodigieuse  ;  il  se  produit  du  gaz  hydro- 
gène qui  fait  effort  contre  les  parois  qui  le  re- 
tiennent ,  et  prend  feu  dès  qu'il  a  le  contact  de 
l'air  :  c'est  ce  travail  intérieur  qui  occasionne  les 
secousses  et  les  tremblemens  qui  précèdent  les 
éruptions  volcaniques.  Le  jeu  des  volcans  doit 
être  d'autant  plus  long  et  plus  terrible  ,  que  l'ali- 
ment et  le  foyer  en  sont  plus  considérables. 

On  pourroit ,  à  la  rigueur  ,  placer  ici  les  mines 
de  charbon ,  qui  ne  diffèrent  de  ce  schiste  que 
parce  que  le  principe  bitumineux  y  est  plus 
abondant.  Nous  voyons  journellement  s'établir 
des  incendies  dans  le  charbon  pyriteux  amon- 
celé ;  nous  les  voyons  se  former  dans  l'intérieur 
même  des  filons  qu'on  exploite  ;  nous  en  avons 
plusieurs  exemples  dans  la  république.  Il  existe 
même  à  Cransac  ,  dans  l'Aveiron  ,  un  véritable 
volcan  brûlant;  la  montagne  qui  recèle  le  charbon 
est  prodigieusement  chaude  ;  et  l'on  apperçoit , 
de  temps  en  temps  ,  sur  le  sommet ,  des  flammes 
qui  s'échappent  de  l'intérieur  :  tous  ces  phéno- 
mènes tiennent  à  la  même  cause  ;  et ,  depuis  le 


pt-tit  volcan  artiiiciel  de  Lcnury ^  jusqu'aux  ter- 
ribles éruptions  du  Vésuve,  il  n'y  a  d'autre  diflé- 
rence  que  dans  la  grandeur  de  la  cause. 

Les  principes  terreux  et  métalliques  qui  sont  la 
base  des  schistes  bitumineux ,  fortement  chauf- 
fés et  presque  vitrifiés  par  la  chaleur  que  produit 
leur  décomposition  ,  forment  les  produits  volca- 
niques. 

Septième  sorte.  Alumïm  ,  slliu  ,  chaux  et  eau. 

Cette  pierre,  qu'on  appelle  icolithc ,  ne  nous  est 
connue  que  depuis  que  le  célèbre  Cronsudt  nous 
en  a  donné  la  description. 

Elle  est  ordinairement  d'un  blanc  demi-trans- 
parent ;  mais  cette  couleur  est  quelquefois  altérée 
par  des  mélanges  métalliques ,  et  alors  elle  prend 
toutes  sortes  de  teintes. 

Le  nom  de  zéolithe  lui  a  été  donné  par  rapport 
à  la  propriété  qu'elle  a  de  former  une  gelée  avec 
les  acides  ;  on  a  même  regardé  cette  propriété 
commiC  exclusive  et  caractéristique  ;  mais  Swab 
observa  très  -  bien  ,  en  1758  ,  que  toutes  les 
zéolithes  n'avoient  pas  cette  propriété  ;  et  Pd-^ 
letkr  a  prouvé  (  Journal  de  Phys.  t.  20  )  ,  que 
cette  propriété  n'étoit  même  pas  particulière  aux 
zéolithes. 

L'existence  des  zéolithes  dans  quelques  laves , 
les  a  fait  regarder  ,  par  quelques  Naturalistes, 
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comme  la  décomposition  des  terres  volcanisées. 

Les  plus  belles  zéolithes  blanches  nous  viennent 
des  Isles  de  Ferroë  en  Islande.  Cette  pierre  ofîre 
une  forme  constante  ;  les  rayons  qui  la  composent 
divergent  comme  d'un  point  central ,  et  sont  dis- 
posés en  évantail.  On  apperçoit  que  le  rayon  y 
est  terminé  à  la  surface  externe  par  une  pyramide 
trlhèdre  ou  tétraèdre. 

La  zéolithe  blanche  affecte  deux  formes  prin- 
cipales ,  le  cube  et  le  prisme  tétraèdre ,  quel- 
quefois applati  et  terminé  par  une  pyramide  té- 
traèdre obtuse. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,1  à  3,15. 

La  zéolithe  exposée  à  une  chaleur  forte  se  di- 
late et  se  gonfle  plus  ou  moins  selon  -la  propor- 
tion d'eau  qu'elle  contient ,  et  elle  finit  par  se 
fondre  en  une  scorie  boursoufflée.  La  soude  la 
fond  avec  effervescence ,  le  borate  de  soude  plus 
difficilement ,  et  les  phosphates  de  l'urine  n'ont 
presque  pas  d'action  sur  elle. 

Ber^mann  a  retiré,  de  cent  parties  de  la  zéolithe 
rouge dAdclfort, 83  silice, 9, 5  alumine, 6, 5  chaux 
pure  et  4  eau.  Lettres  sur  t Islande ,  p.  370. 

La  zéolithe  blanche  de  Ferroë  contient,  suivant 
Pelletier^  50  silice,  10  alumine  ,  8  chaux  ,  22  eau. 
Journal  de  Phys,  t.  20. 

Meycr  a  retiré,  d'une  autre  zéolithe  radiée  ,  58  , 
33  silice,  17,5  alumine,  6^6G  chaux  ,  17,5  eau. 
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Kirwan  observe  avec  raison  que  les  espèces 
crystallisées  contiennent  plus  d'eau  que  les  autres. 

-      I    N    Q    U    1    È    M    E       GENRE. 

Mclojiges  siliceux. 

Nous  placerons  dans  ce  genre  toutes  les  pierres 
qui  font  feu  avec  l'acier. 

Première  sorte.  Sllki ,  alumine ,  chaux  et 
fer  intimement  combinés. 

Le  mélange  de  ces  diverses  terres  forme  les 
pierres  précieuses  ou  gemmes  ;  la  couleur ,  la  du- 
reté ,  l'éclat ,  la  pesanteur ,  les  proportions  entre 
les  principes  constituans  et  leur  combinaison  plus 
ou  moins  intime ,  établissent  toutes  les  variétés 
des  gemmes. 

Les  nombreuses  expériences  du  célèbre  Bergmann 
sur  les  pierres  gemmes  ont  jette  le  plus  grand 
jour  sur  leur  nature  et  leur  composition  :  \qs 
analyses  de  Gerhard  ,  Achard  ,  Ôic.  en  nous 
présentant  une  identité  rigoureuse  de  principes  , 
nous  ont  confirmé  les  résultats  du  fameux  Chy- 
miste  Suédois  ;  et  il  paroît  qu'il  n'y  a  pas  de 
doute  raisonnable  à  former  aujourd'hui  contre  ces 
principes. 

Comme  les  pierres  gemmes  sont  distinguées  dans 

le 
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ïe  commerce  par  leur  couleur ,  nous  conserveions 
cette  distinction  établie. 

Première  division.  Pierres  gemmes  rouges  ^ 

RUBIS  j    GRENAT  ,  ÔCC. 

1°.  Le  rubis  est  une  pierre  précieuse  d'un  rouge 
de  feu ,  électrique  par  le  frottement  ,  éîincelant 
au  briquet ,  la  plus  pesante  des  pierres  précieuses 
et  la  plu5  dure.  Il  crystallise  en  pyramides 
hexaèdres  ,  aîongées ,  apposées  base  à  base  sans 
prisme  intermédiaire. 

Sa   pesanteur   spécifique   est   de   3,18  ,    34, 

Il  ne  se  vitrifie  point  au  feu  sans  addition  ;  il  est 
même  réfractaire  au  miroir  ardent  ;  Toxigène  le 
fond  aisément  ;  il  ne  perd  point  sa  couleur  au 
degré  de  chaleur  qui  fond  le  fef.  Le  borate  de 
soude  et  les  phosphates  de  l'urine  le  mettent  en 
fusion. 

100  parties  de  rubis  contiennent  ,  suivant 
Bergmann  ,  40  alumine,  39  silice,  9  chaux,  10 
fer. 

Les  lapidaires ,  pour  qui  la  dureté  et  la  trans- 
parence sont  les  principaux  caractères  des  pierres, 
distinguent  des  rubis  de  diverses  couleurs  ;  et  les 
habitans  du  Pégu  ,  qui  considèrent  les  modifi- 
cations du  principe  colorant  comme  différens 
degrés  de  maturjté ,  confondent  la  topaze  et  le 
Tome  II,        •  G 
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saphir  sous  le  nom  de  Rubis ,  dont  ils  font  trois 

varittcs. 

On  donne  le  nom  de  rubis  splnclU ,  ou  celui 
de  rubis  balais ,  à  la  même  nature  de  pierre  ,  selon 
que  la  couleur  est  d'un  rouge  pâle  ou  d'un  rouge 
foncé  :  ce  rubis  crystallise  en  octaèdres  ,  et  est 
moins  pesant  que  le  rubis  oriental. 

2^.  Le  grenat  est  transparent  ,  quand  il  n'est 
pas  surchargé  de  fer  ;  il  est ,  en  général ,  attirable 
à  l'aimant  et  d'un  rouge  jaunâtre.  Les  formes  du 
grenat  paroissentdéiiver  du  parallélipipèderhom- 
boïdal ,  terminé  par  six  rhombes  égaux. 

Ils  varient  prodigieusement  par  la  couleur ,  et 
ces  variétés  sont:  i^.  le  rouge,  le  scarbouclc  de 
Théophraste  ,  selon  Hill  ;  il  est  d'un  rouge  de  sang 
foncé  :  i^,  le  grenat  syrien^  d'un  rouge  foncé  ,  un 
peu  mêlé  de  jaune:  3^.  \q  grenat  viola  y  d'un  beau 
ronge  mêlé  de  violet. 

Tous  les  grenats  dits  orientaux  et  occidentaux 
se  rangent  dans  quelqu'une  de  ces  trois  classes. 

Les  grenats  se  changent  au  feu  en  un  émail 
d'un  rouge  noirâtre  ;  le  borate  de  soude  et  les 
phosphates  de  l'urine  les  attaquent  fortement. 

On  trouve  souvent  le  grenat  en  petits  grains 
dans  le  grès  ou  le  schiste. 

Le  tissu  du  grenat  est  lamelleux,  et  sa  cassure 
vitreuse. 

Sa  dureté  est  inférieure  ^  celle  des  autres  pierres 
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gemmes  ,  mais  d\e  l'emporte  sur  le  Cîystal  <ie 
roche. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  3,6  à  4,188. 

100  parties  de  grenat  contiennent  ,  selon 
'■Achard  ^  48,3  silice,  30  argilîe  ,  11,6  chaux, 
îo  fer. 

Ils  contiennent  quelquefois  de  Tétain  et  même 
du  plom.b ,  mais  cela  est  rare.  Bergmann, 

Seconde  division.   Pierres  gimnus  jaunes, 
TOPAZE  ,    HYACINTHE  ,  ^C. 

i*'.  La  topaze  est  de  couleur  d'or:  on  en  connoît 
deux  variétés  principales  ;  la  topaze  occidentale 
ou  du  Brésil  ,  qui  est  d'un  beau  jaune  d'or  foncé; 
et  l'orientale ,  dont  la  couleur  est  plus  tendre. 
Celle  de  Saxe  se  rapproche  de  cette  dernière. 

La  topaze  d'Orient  ne  perd  ni  sa  couleur  ni  sa 
transparence  au  feu  de  porcelaine  ;  celle  du  Brésil 
perd  son  poli ,  sa  dureté  et  sa  transparence ,  mais 
sans  y  fondre. 

La  topaze  d'Orient  affecte  une  forme  octaèdre. 

Celle  du  Brésil  crystallise  en  prismes  tétraèdres 
rhomboïdaux  et  cannelés ,  suivant  leur  longueur; 
ils  sont  terminés  par  deux  pyramides  tétraèdres 
â  plans  triangulaires  lisses. 

Celle  de  Saxe  présente  des  prismes  obîongs  sub- 
octaèdres,  terminés  par  des  pyramides  hexaèdres, 
tronquées  plus  ou  moins  près  de  leur  base. 

G  % 
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La  pesanteur  spécifique  de  la  topaze  d'Orient 
est  à  celle  de  Teau  ,  comme  40106  est  à  loooo; 
celle  de  la  topaze  du  Brésil,  comme  35365  est 
à  loooo.  Voyez  Brisson. 

L'analyse  de  la  topaze  a  fourni  par  quintal  à 
Ber^ymann  ,  46  alumine  ,  39  silice  ,  8  carbonate  de 
chaux ,  6  fer. 

2^.  Vhyaclnthe  orkntaU  est  d'une  couleur  jaune 
rougeatre. 

Elle  est  ordinairement  crystallisée  sous  la  forme 
d'un  prisme  tétraèdre  rectangulaire  ^  terminé  par 
deux  pyramides  quadrangulaires  à  plans  rhombes. 

Elle  perd  la  vivacité  de  ses  couleurs  par  le 
feu. 

Mongol  la  regarde  comme  infusibîe  au  chalu- 
meau ;  Achard  prétend  l'avoir  fondue  dans  un 
fourneau  à  vent. 

100  parties  ont  fourni  à  Bcrgmann  40  alu- 
mine ,  2, 5  silice  ,  10  carbonate  de  chaux  ,  1 3  fer. 
Celle  dont  Achard  a  donné  l'analyse  ,  contient 
41,33  alumine  ,  11,66  silice,  zo  carbonate  de 
chaux,  13,33  fer. 

On  trouve  dès  hyacinthes  en  Pologne,  en  Bo- 
hême, en  Saxe,  dans  le  Vêlai ,  &c. 

On  désigne  sous  le  nom  àe  jargon  ,  l'hyacinthe 
blanchie  au  feu.  Suivant  LavoisUr  ^  l'hyacinthe  du 
Puy  en  Vêlai  blanchit  au  feu  par  le  courant 
d'oxigène. 
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Sa  pesanteur  spécifique  est  à  celle  de  Teau  , 
comme  36873  est  à  loooo.  Voyez  Brisson, 

Troisième    division.  Plems   femmes   vems  , 

EMERAUDE  y  CHRISOLITE  ,  BERIL  ,  &C. 

i*'.  Ulmzraiidi  du  Pérou  a  une  couleur  verte  ; 
elle  est  électrique  par  le  frottement,  et  crystal- 
lise  en  prismes  hexaèdres  tronqués-net  aux  deux 
extrémités. 

On  a  souvent  confondu  avec  l'émeraude  des 
jaspes  ou  des  schoils  verts  qu'on  appelle  prast 
ou  mère  d'émeraude. 

On  trouve  fréquemment  les  crystaux  d'éme- 
raude implantés  dans  des  gangues  de  quartz  et 
même  de  spath. 

Suivant  Sage  ,  plus  les  émeraudes  sont  transpa- 
rentes ,  moins  leur  couleur  s'a! f ère  au  feu  ;  elles  y 
deviennent  opaques  et  d'un  blanc  verdâtre  :  il  y 
en  a  qui  se  réduisent  en  émail  à  la  surfis  ce. 

Darczt?ss\\x^  que  dans  ses  expéiiences,  l'éme- 
raude a  perdu  sa  transparence  et  une  g-ande  par- 
tie de  sa  couleur ,  mais  qu'elle  n'a  rien  perdu  de  sa 
forme.  Dans  les  expériences  faites  à  Vienne  en 
Autriche,  l'émeraude  se  fondit  en  vingt-quatre 
heures  ;  et  à  Florence  le  miroir  ardent  la  tondit 
promptement.  De  Sdussurc  la  fondit  au  chalu- 
meau en  un  verre  gris  compacte  ;  et  Lavoisïcr ,  au 
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courant  d'oxigène  ,  en  un  globule  opaque  laiteux, 
dont  le  dedans  ctoit  verdâtre. 

Sa  pesanteur  spécifique  ,  par  rapport  à  celle  de 
l'eau,  est  dans  la  proportion  de  17755  ^  loooô. 
Voyez  Brlsson, 

100  parties  ont  fourni  à  Bergmann  60  alumine, 
24  silice  ,  '8  chaux  ,6  fer.  Achard  en  a  retiré  60 
alumine,  21,26  silice,  8,33  chaux,  5  fer. 

Les  émeraudcs  qui  viennent  de  l'Amérique  sont 
appellces  occidentales;  le  Pérou  et  le  Brésil  four- 
nissent les  plus  belles  :  on  peut  ks  distinguer  par 
la  couleur  ;  celle  du  Pérou  e^t  d'une  couleur  sa- 
tinée ,  Tautre  d'une  couleur  moins  vive. 

L'émeraude  est  la  plus  tendre  des  gemmes  ;  elle 
se  laisse  rayer  par  la  topaze  ,  le  saphir ,  &c. 

2^.  La  chrysoliu  ow  piridot  est  d'un  verd  tirant 
un  peu  sur  le  jaune. 

Sa  forme  est  un  prisme  hexaèdre  à  côtés  iné- 
gaux ,  assez  souvent  strié,  et  teiminé  par  deux 
pyramides  hexaèdres. 

Sage  assure  que  cette  pierre  exposée  au  ït\\.  le 
plus  violent,  n'y  a  éprouvé  aucune  altération  ,  la 
couleur  n'en  a  même  pas  été  dégradée  ;  et  le  mêmB 
chynrùste  prétend  que  WalUrlus  n'a  pas  opéié  sur 
une  véï itjable  chrysolite  ,  puisqu'il  dit  qu'elle  y  a 
perdu  sa  couleur.  LavoisUr  et  Erhmann  l'ont  fon- 
due en  un  verre  blanc  ,  sale  ,  mat ,  par  le  secours 
de  l'oxigène. 


DE       C    H    Y    M    I    E.  103 

La  pesanteur  spécifique  de  la  chrysoliie  du 
Brésil  est ,  par  rapport  à  l'eau ,  dans  la  propor- 
tion de  26923  à  loooo.  Voyez  Brisson, 

On  trouve  dans  les  basaltes  en  prismes  et  dans 
quelques  autres  produits  volcaniques,  des  amas  de 
chrysolite  granuleuse  ,  dont  la  couleur  est  plus  ou 
moins  verte.  Ces  chrysolites  sont  communes  dans 
les  volcans  de  notre  département.  Sage  a  reçu  d'Au- 
vergne un  prisme  hexagone  de  six  pouces  de  dia- 
mètre ,  formé  d'un  amas  de  chrysolites  de  difié- 
rente  couleur. 

3^.  Le  béni  on  aigiu-marinc ,  est  d'un  verd  très- 
bleuâtre. 

Celui  de  Saxe ,  de  même  que  celui  de  la  Sybérie, 
envoyé  à  Sagz  par  P allas ^  ofFre  des  prismes  hexaè- 
dres tronqués  et  striés ,  dont  le  ti?su  est  lamelleux. 

Le  béril  pur  éclate  au  feu  ,  3^  perd  de  sa  trans- 
parence ,  et  se  fond  au  chalumeau. 

Sa  pesanteur  spécifique  est ,  par  rapport  à  l'eau , 
dans  la  proportion  de  35409  à  loooo  ,  pour 
l'aigue-marine  orientale  ;  et  de,  27227  à  lOooo  , 
pour  l'occidentale.  Voy<î^  Brisson. 

On  rencontre  dans  les  granits  d'Espagne ,  et  du 
côté  de  Saint- Symphorien  près  de  Lyon  ,  une 
aigue-marine  bleue  en  .longs  prismes  tétraèdres 
applaîis  5  feuilletés  suivant  leur  longueur  ,  et 
réunis  en  faisceaux.  Cette  pierre  est  très- commune; 
k  Baltimore  en  Am.érique. 

G  4 
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Quatrième    division.   Pierres  gemmzs    bleues  , 
s  APH  IR, 

La  couleur  du  saphir  est  bleu  de  ciel  ;  les  saphirs 
du  ruisseau  d'Expailly  ont  une  teinte  verte  ;  ils 
s'altèrent  au  feu  de  même  que  ceux  du  Brésil ,  tan- 
dis que  le  saphir  oriental  n'éprouve  pas  de  chan- 
gemens  dans  nos  fourneaux  ordinaires.  Erhmann  a 
vu  couler,  en  un  globule  blanc  mat, le  saphir  orien- 
tal clair  et  d'un  bleu  formé ,  à  un  feu  excité  par 
l'oxigène.  Les  expériences  de  Achard ,  Sage ,  Dar^ 
cet  y  Erhmann  ^  Lavoisicr  ,  Geyx  ,  Quist  ^  ôic.  nous 
présentent  une  variété  de  résultats  dans  l'ana- 
lyse des  gemmes  par  le  feu  ,  qu'on  ne  peut  attri- 
buer qu'à  la  manière  dont  ils  l'ont  appliqué ,  et 
sur-tout  à  la  nature  très-variable  des  pierres  qu'ils 
ont  essayées. 

Le  saphir  d'Orient  et  celui  du  Puy  offrent  deux 
pyramides  hexaèdres  fort  alongces  ,  jointes  et 
opposées  base  à  base  sans  prisme  intermédiaire. 
Sage  a  vu  un  saphir  en  cube  rhomboïdal. 
•  Le  saphir  analysé  par  Bergmann ,  lui  a  donné 
par  quintal  58  alumine,  35  silice,  5  chaux,  2 
fer. 

Achard  3.  obtenu  de  son  analyse  58,33  alumine, 
33,33  silice,  6566  chaux,  3,33  fer. 

La  pesanteur  spécifique  du  saphir  du  Puy  est , 
par  rapport  à  i'eau ,  comme  40769  à  loooo.  Celle 
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<âu  saphir  oriental  blanc  ,  comme  3991 1  5  et  celk 
du  saphir  du  Brésil  5 1307,  Voyez  Brisson, 

Seconde  S0R.TE.  Silice  quelquefois  pure ,  mais 
plus  souvent  mêlée  avec  unz  trcs-pedte  quantitù 
cC alumine  y  de  chaux  et  d^fcr. 

Cette  espèce  comprend  essentiellement  le  quart^ 
et  le  crystal  de  roche. 

On  donne  le  nom  de  quan7^  à  la  pierre -"vitri- 
fiable  opaque  ou  informe ,  et  celui  de  crystal  de 
roche  à  cette  m^ême  pierre  crystallisée.  Comme  les 
principes  sont  à-peu-prcs  les  mêmes  ,  il  s'établit 
naturellement  une  division  de  ces  pierres  en  deux 
classes. 

Première   division.  Crystal  de  roche. 

Le  crystal  de  roche  est  la  pierre  qui  nous  a  pré- 
sent-é  jusqu'ici  la  silice  dans  un  état  le  plus  appro- 
chant de  la  pureté  ;  Gerhard  en  a  même  trouvé 
où  elle  étoit  pa-rfaitement  pure  ;  mais  100  par- 
ties de  crystal  rigoureusement  analysées  par  Berg- 
mann ,  lui  ont  fourni  93  silice ,  6  alumine,  i  chaux. 

La  forme  ordinaire  du  crystal  de  roche  est  celle 
d'un  prisme  hexaèdre  terminé  par  des  pyramides 
d'un  égal  nombre  de  côtés  :  les  variétés  que  pré- 
sentent les  divers  crystaux  peuvent  être  ramenées 
à  cette  forme  géométrique.  Voyez  de  Lisle, 

Le  quartz  crystaliise  aussi  en  cubes  :  cette  forme 
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existe  dans  plusieurs  échantillons  des  cabinets 
d'Ailemngne ,  et  Macquan  en  a  porté  un  échantil- 
lon en  France. 

Il  paroît  que  la  formation  de  ce  crystal  est  due 
à  l'eau,  puisque  nous  retrouvons  souvent  ce  fluide 
dans  l'intérieur  des  crystaux  ,  et  qu'ils  se  forment 
évidemment  dans  les  fentes  et  cavités  d.-s  roches 
primitives  par  le  concours  de  cet  agent  ;  mais  nous 
avons*,  jusqu'ici  ,  peu  de  connoissances  sur  les 
circonstances  de  cette  opération. 

Bcrgmann  a  obtenu  des  crystaux  de  roche  en. 
faisant  di:soudre  de  la  silice  dans  l'acide  fluorique, 
et  laissant  évaporer  lentement.  J'avois  abandonné 
sur  les  tablettes  de  m,on  cabinet  de  minéralogie  un 
récipient  et  une  cornue  dans  lesquels  j'avois  fait 
l'acide  fluorique  ;  et  lorsque  ,  deux  ans  après ,  j'ai 
eu  occasion  de  revoir  cet  appareil ,  j'ai  trouvé  le 
récipient  presque  tout  dévoré ,  et  sa  surface  in- 
térieure tapissée  d'une  poudre  subtile ,  dans  la- 
quelle on  peut  distinguer  des  milliers  de  crystaux 
de  roche. 

Achard  avoit  annoncé  qu'il  avoit  formé  des 
crystaux  de  roche  en  faisant  filtrer  de  l'eau  impré- 
gnée d'acide  carbonique  à  travers  l'argille  :  Ma- 
gellan  présenta  même  de  ces  crystaux  à  l'académie 
de  Paris  ;  mais  l'expérience  répétée  avec  le  plus 
grand  soin  par  divers  chymistes  de  la  capitale ^  n'a 
point  eu  les  mêmes  résultats. 
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Depuis  cette  époque  ,  Morveau  ayant  enfermé 
des  ciystaux  de  roche  avec  un  barreau  de  fer 
dans  un  flacon  rempli  d'eau  gazeuse  ,  a  apperçu 
un  point  vitreux  ^xé  au  fer  qu'il  a  cru  être  un 
crystal  de  roche  formé  par  cette  opération  ;  de 
sorte  qu'il  regarde  le  fer  comme  un  intermède 
nécessaire  pour  que  l'acide  carbonique  dissolve 
le  quartz  :  cette  conséquence  de  Morveau,  parok 
d'acccrd  avec  nombre  de  faits  qu'on  a  recueillis 
sur  la  formation  du-  crystal  de  roche  :  nous 
le  voyons  en  effet  se  former  dans  les  terres 
ochreuses  ;  et  j'ai  des  ochres  dans  ma  collection 
qui  présentent  beaucoup  de  ces  petits  crystaux  à 
deux  pointes. 

Il  me  paroît  qu'il  n'est  pas  nécessaire  de  re- 
chercher un  dissolvant  de  la  silice  pour  expliquer 
la  formation  du  crystal  de  roche  ;  la  simple  di- 
vision de  cette  terre  me  paroît  suffire ,  et  je  pour- 
rois  appuyer  cette  assertion  sur  des  faits  nom- 
breux. Voyez  article  Crystallisation. 

Il  est  prouvé  par  les  observations  et  les  expé- 
riences de  Genssane  ,  qu'il  se  forme  du  oiuh 
quartzeux  par  simple  transudation  ,  sur  les  roches 
de  cette  nature,  et  le  même  naturaliste  a  vu  que 
lorsque  le  gurh  est  charrié  et  déposé  par  l'eau  ,  il 
forme  des  crystaux  de  roche.  Les  eaux  qui  suin- 
tent à  travers  les  roches  quartzeuses  de  la  mine 
dvChamillat,  proche  de  Planche-les-mines,  dépar- 
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temcnt  du  Doubs ,  forment  des  stalactites  qiiart- 
zeux  au  ciel  des  travaux  et  même  sur  les  bois; les 
extiémirés  de  ces  stalactites,  qui  n'ont  pas  encore 
pris  une  consistance  solide,  offrent  une  substance 
grenue  et  crystalline  qu'on  écrase  facilement  entre 
les  doigts. 

Dans  ces  cavités  ,  appellées  craques  par  les 
n^ineurs  ,  on  trouve  souvent  du  gurh  coulant ,  et 
plus  souvent  encore  des  crystaux  déjà  formés. 
J'ai  vu  à  Saint- Sduveur  ,  travail  de  la  Boissière 
près  Bramehiaoîi  ^  plusieurs  plaques  de  gmh  sur  ' 
les  parois  de  la  galerie  ,  et  ces  plaques  étoient  ter- 
minées par  des  crystaux  bien  formés  ,  dans  tous 
les  endroits  où  le  mur  rentroit  et  s'éloignoit  de  la 
perpendJCTilaire  :  ce  gurh  manié  et  bien  exa- 
miné 5  ne  m'a  présenté  qu'une  pâte  de  silice  assez 
pure. 

Il  en  est  des  crystaux  de  roche  comme  de 
ceux  de  spath  calcaire  ;  ils  se  forment ,  toutes  les 
fois  que  leurs  principes  fortement  divisés  et  at- 
ténués, sont  charriés  par  l'eau  et  déposés  avec  toutes 
les  circonstances  que  demande  la  nature  pour  que 
la  crystallisation  ait  lieu. 

Je  ne  crois  même  pas  qu'il  faille  recourir  à  la 
propriété  qu'a  l'eau  de  dissoudre  sensiblement  la 
silice  pour  expliquer  la  formation  de  ces  crys- 
taux ,  et  nous  rapporterons  à  la  n^ême  cause 
celle  des  stalactites  quarlzeux ,  des  agaihes ,  ôcc» 
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Lecrystal  déroche  est  souvent  coloré  parle 
fer,  et  il  prend  alors  des  nuances  particulières  qui 
l'ont  fait  désigner  sous  des  noms  diiFérens.  Nous 
les  placerons  ici  comme  de  simples  variétés  l'un 
de  l'autre. 

Première  VARIÉTÉ.  Cry stal  rouge  ^  faux  ruhls,    ' 

Il  est  souvent  mêlé  de  différentes  teintes  ;  la 
couleur  se  détruit  au  feu  ,  selon  D.irut.  On  le 
trouve  en  Barbarie ,  en  Silésie  ,  en  Bohême ,  ôcc. 

Lorsqu'il  est  d'un  rouge  sale  ,  on  l'appelle 
hyacinthe,  de  Compostelle, 

Seconde    variété.   Crystal  jaune  ,  topaze 
de  Bohême, 

Il  a  quelquefois  une  teinte  tirant  sur  le  jaune; 
souvent  il  n'est  coloré  qu'à  l'intérieur.  On  le 
trouve  dans  le  Vêlai ,  près  de  Bristol  en  Angle- 
terre ,  &:c. 

Troisième  variété.    Crystal  rembruni  ^  topait 
enfumée. 

Cette  teinte  de  brun  varie  depuis  le  brun  clair 
jusqu'au  noir  foncé.  On  assure  qu'il  est  possible 
de  les  éclaircir  en  les  faisant  bouillir  avec  du 
suif.  Voyez  Journal  de  Physique^  tome  y  ^paot  iGo, 

On  en  trouve  en  Suisse ,  en  Bohême  ,  en  Dau- 
phiné  ,  &è. 
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Quatrième  variété.  Crjstal  verd ^fausH 
émcraude. 

C'est  le  plus  rare  et  le  plus  précieux  à(îs>  crys- 
triiix  colorés  ;  la  Saxe  et  le  Dauphiné  en  four- 
nissent. 

Cinquième  variété.  Crystal  bUu  ^  saphir  I eau. 

Il  ne  paroît  différent  du  vrai  saphir  que  par 
son  manque  de  dureté  :  j*en  ai  vu  qui  en  avoient 
la  couleur  ;  on  en  trouve  en  Bohême ,  en  Silésie 
et  au  Pu  y  en  Vêlai ,  ce  qui  l'a  fait  nommer  saphir 
du  Ptiy, 

Sixième  variété.  Crystal  viola  ^  amithlste, 

La  couleur  en  est  plus  ou  moins  foncée  ;  il 
prend  par  le  poli  un  éclat  b:illant.  Quand  le 
crystal  n'est  coloré  qu'à  demi,  on  l'appelle /^nV;?^ 
d'amithiste.  Il  perd  sa  couleur  à  un  feu  violent , 
selon  Darcet.  On  trouve  ce  crystal  en  assez  gros 
volume  pour  en  faire  des  colonnes  de  plus  d'un 
pied  de  haut  sur  plusieurs  pouces  de  diamètre. 

Seconde  division.   Qjiani, 

La  pierre  siliceuse  ,  dans  laquelle  on  n'apperçoit 
aucune  forme  régulière ,  et  que  nous  comprenons 
ici  sous  le  nom  de  quartz  ,  jouit  de  plus  ou  moins 
de  transparence. 
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La  couleur  en  varie  prodigieusement  ,  «^^n 

peut  y  dii^tinguer    des  variétés    et   des  nuances 

peut-être  plus  nombreuses  que  dans  le  crystal  de 

roche, 

îl  forme  rarement  des  montagnes  entières  ; 
mais,  presque  toujours,  il  coupe  par  des  veines 
plus  ou  moins  larges  les  montagnes  de  schiste 
primitif;  c'est  du  moins  ce  que  m'a  présenté  l'ob- 
servation dans  toutes  les  montagnes  de  ce  genre 
que  j'ai  parcourues. 

Les  blocs  de  quartz  détachés  par  les  eaux  , 
sont  roulés  ,  arrondis  et  déposés  en  grosses  pierres 
sur  les  bords  des  rivières  ;  ces  mêmes  pierres 
plus  atténuées  forment  les  galets  quart^eux  ,  et 
ceux-ci  plus  divisés  encore  donnent  naissance  au 
sabk. 

Cette  pierre  est  très-réfractaire  ;  on  en  fait  la 
base  des  briques  employées  à  la  construction  des 
fours  de  verrerie  :  à  cet  effet ,  on  la  calcine  jus- 
qu'au blanc;  et,  dans  cet  état,  on  la  jette  dans 
l'eau  :  on  peut ,  par  ce  moyen  ,  la  piler  aisément , 
et  la  disposer  à  se  combiner  avec  l'argille. 

Les  quartz  ,  bien  piles  et  employés  dans  la 
composition  des  briques ,  ne  résistent  pas  égale- 
ment au  feu  ,  si  on  n'a  eu  la  précaution  de  les 
calciner  et  de  les  éteindre  dans  l'eau  :  j'ai  acquis 
la  preuve  de  ce  fait  en  employant  ,  des  deux 
manières ,  la  même  espèce  de  quartz. 
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'^Ai  sable  forme  de  rcxcellent  mortier  avec  de 
la  bonne  chaux  ,  et  fondu  avec  les  alkalis  il 
produit  un  verre  superbe. 

Troisième  sorte.  Silice ,  ahimim  ,  chaux  etfir 
intimement  mêlés. 

L'état  de  finesse  dans  les  principes  constituans,et 
leur  mélange  ou  amalgame  plus  ou  moins  intime, 
nous  paroissent  établir  deux  divisions  parmi  les 
pierres  qui  appartiennent  à  cette  sorte  ;  et  nous 
les  distinguerons  en  silex  grossiers  et  en  silex  fins  : 
les  premiers  forment  les  pierres  à  fusil  ^  les  petro' 
silex  ^  &c.  les  seconds  comprennent  les  agathes^ 
les  calcédoines ,  &:c. 

Première  division.  Silex  grossiers. 

Nous  placerons  ici  deux  pierres  qui  ne  parois- 
sent différer  que  par  la  transparence  plus  ou 
moins  sensible  ;  le  silex  ou  caillou  proprement 
dit,  est  demi-transparent  dans  les  parties  minces, 
telles  que  les  bords  ;  \q  petro- silex  a  une  couleur 
plus  matte. 

1°.  Pierre  à  fusil.  La  pierre  à  fusil  fait  feu  avec 
l'acier  ;  elle  a  ,  pour  l'ordinaire  ,  une  couleur 
brune  ,  et  très-souvent  la  surface  présente  une 
couleur  plus  blanche  que  le  milieu  ,  et  plus  tendre 
que  le  noyau  de  la  pierre  ;  cette  couche  happe 

la 
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ia  langue ,  et  on  peut  y  reconnoitre  un  comrnea- 
cement  de  décomposition. 

Backeley  a  prétendu  que  des  productions  ma- 
rines;, comme  polipiers^  coquilles  j  &c.  pouvaient 
passer  à  l'état  de  pierre  à  fusil.  (  Journal  d&  Phy- 
sique 5  supplément  ^  lySz  ,  tome  ai.  ) 

La  pesanteur  spécifique  de  la  pierre  à  fusil  est 
de  2,65  à  1,700;  cette  pierre  ne  s^.  fond  pas  au 
ÏQW ,  mais  elle  devienj  blanche  et  fragile  par  les 
calcinaticns  répétées. 

Le  silex  brun  ordinaire  a  fourni  par  l'analyse  à 
Wk^kb  ^  par  auintal  ,  8c  silice  ,  18  alumine  ,  a 
fer. 

2^.  Pet'ro-silex,  La  couleur  ordinaire  du  petra- 
silex  est  d'un  bleu  foncé  ou  d'un  gris  jaunâtre  ; 
il  est  répandu  par  veines  dans  les  rochers  ;  et 
c'est  de-là  qu'il  tire  son  nom. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,59  à  237. 

Il  blanchit  au  feu  comme  la  pierre  à  fusil  5 
triais  il  est  plus  fusible ,  car  il  coule  sans  addî<* 
tion  ;  la  soude  ne  le  dissout  pas  totalement  par 
la  voie  sèche  ,  mais  le  borate  de  soude  et  les  phos- 
phates de  l'urine  le  dissolvent  sans  effervescence. 

Klrwan  a  tiré  d'un  petro-siUx ,  employé  à  la  fa*- 
brique  de  porcelaine  de  Laiira^uais  ^  72  silice  ,  21 
alumine  ,  6  chaux  par  quintal. 


Tome  II.  H 
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Seconde  DIVISION.  SiUx fins. 

Cette  division  nous  présente  plusieurs  pierres 
qui,  quoique  distinguées  par  des  noms  et  une  va- 
leur difFérens ,  ne  sont  que  des  variétés  l'une  de 
l'autre.  Nous  nous  contenterons  de  rapporter  les 
principales. 

1°.  Agathe,  C'est  un  silex  demi  -  transparent  , 
d'une  pâte  très- fine  ;  la  cassure  en  est  vitreuse  ,  et 
la  dureté  telle  qu'il  résiste  à  la  lime ,  fait  feu  avec 
le  briquet ,  et  prend  le  plus  beau  poli. 

L'agathe  exposé  au  feu  y  perd  sa  couleur  ^  de- 
vient opaque  ,  et  ne  se  fond  point. 
■  Les  variétés  d'agathe  sont  infinies ,  elles  sont 
sur-tout  établies  sur  la  couleur  ;  et  on  les  distin- 
gue en  agathe  nuée,  ponctuée,  tachée,  irisée, 
herborisée,  mousseuse, &:c.  Voyez  Daubenton,  On 
donne  le  nom  d'agathe  onix  à  celle  qui  est  formée 
par  des  bandes  concentriques.  Daubenton  a  prouvé 
que  c'étoit  réellement  des  brins  de  mousse  qui  co- 
loroient  celle  qui  a  reçu  le  nom  d'agathe  mous- 
seuse. 

L'agathe  la  plus  pure  est  blanche ,  transparente, 
nébuleuse  :  telle  est  V agathe  orientale  qui,  en  outre, 
paroît  comme  pommelée  ou  bouillonnée. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,64. 

Je  regarde  les  agathes  et  les  autres  cailloux 
(dont  nous  allons  parler ,  comme  des  stalactites 
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qiiartzeux.  Les  parcls  des  géodes  qui  sont  a^a^ 
thisées^ti  les  couches  de  ces  cailloux  qu'on  trouve 
dans  les  endroits  oii  se  font  les  infiltrations  qui 
produisent  les  crystaux  de  roche ,  me  paroissent 
établir  cette  doctrine.  Les  agathes  sont  au  quartz , 
ce  que  sont  les  albâtres  aux  pierres  calcaires ,  et 
la  théorie  de  leur  formation  est  la  même.  Dorthes 
a  fourni  plusieurs  preuves  de  cette  théorie  sur  la 
•formation  de  ces  pierres. 

2°.  Opale,  L'agathe  demi  -  transparente  ,  d'un 
blanc  laiteux,  qui  chatoyé  en  bleu,  rouge  et  verd, 
est  connue  sous  le  nom  à^opaU  ;  celle  qu'on  tire 
de  Hongrie  a  pour  gangue  une  espèce  d'argille 
grisâtre.  La  plus  belle  des  opales  est  Vopalc  or'un^ 
taie;  on  la  nomme  quelquefois  opale  à  paillettes  ^ 
parce  que  ses  couleurs  paroissent  comme  des  taches 
égales  distribuées  dans  toute  la  surface.  Ces  opales 
ont  reçu  divers  noms  ,  suivant  la  couleur  qu'elles 
réfléchissent. 

On  doit  regarder  les  pierres  chatoyantes  ,  telles 
que  le  glrasol^Vœil  de  chat^  Vceil  de  poisson^  comme 
des  variétés  de  l'opale. 

Les  reflets  du  girasol  sont  foibles  ,  bleuâtres  et 
mêlés  de  jaune  orangé  :  on  en  a  trouvé  dans  les 
mines  de  plomb  de  Chatelaudren  en  Bretagne.  Lç 
caractère  saillant  du  girasol ,  c'est  d'offrir  dans  son 
intérieur  un  point  lumineux ,  et  de  réfléchir  les 
rayons  de  la  lumière  de  quelque  côté  qu'on  le 

H  2 
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tourne  ,  lorsqu'il  e:)t  taillé   en  globe  ou   deml- 
globc. 

V œil  de  chat  a  un  point  vers  le  milieu  d'où  par- 
tent en  cercle  des  traces  verdâtres  d'une  couleur 
tics-vive;les  pierres  les  plus  belles  de  cette  espcce 
sont  celles  qui  sont  de  couleur  grise  et  mordorée. 
Elles  viennent  d'Egypte  et  d'Arabie. 

Vœil  de  poisson  ne  difiére  de  l'œil  de  chat  que 
parce  que  sa  couleur  est  bleuâtre.  On  en  trouve 
à  Java. 

3°.  Calcédoine,  La  calcédoine  est  une  agathe 
demi-traasparente ,  d'un  blanc  laiteux  ,  qui  diffère 
des  précédentes  en  ce  qu'elle  ne  chatoyé  pas. 

On  en  a  trouvé  dans  les  mines  de  Cornouailles 
en  stalactites  d'une  élégance  singulière.  Ces  cal- 
cédoines sont  presque  toujours  marnmelonnées 
comme  les  stalagmites  ;  ces  protubérances  pa- 
roissent  formées  par  l'apposition  successive  de 
plusieurs  couches. 

On  trouve  dans  le  Montz-hmco ,  territoire  de 
Vicence  ,  des  géodes  de  calcédoine  qui  renferment 
de  l'eau  ;  on  les  appelle  enhydres. 

J'ai  dans  le  cabinet  de  minéralogie  de  Montpellier 
des  calcédoines  d'Auvergne  qui  paroissent  crystal- 
lisées  comme  le  crystal  de  roche  :  les  crystaux 
ont  tous  le  gras  et  l'onctueux  qu'ont  les  petites 
boules  qui  sont  dispersées  sur  la  roche  ;  mais 
en  les    cassant  ,  on    s'apperçoit    que    ce    n'est 
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qu'une  couche~de  calcédoine  qui  revêt  le  quartz. 

Bindhcim  a  tiré  de  la  calcédoine ,  par  quintal , 
83,3  silice  5  1 1  chaux ,  1,6  alumine  ,  et  un  peu  de 
fer.  (  Schrift,  natur.  for,  fre.  t.  3  ,  p.  429.  ) 

Darcet  n'a  pas  pu  fondre  la  calcédoine ,  mais 
elle  a  perdu  sa  couleur. 

La  calcédoine  a  souvent  des  teintes  de  bleu  ,  de 
jaune  ou  de  rouge. 

Caro^  et  Macqiiarù  ont  observé  ,  en  Pologne , 
le  passage  du  gypse  à  l'état  de  calcédoine.  Voyez 
Essai  de  minéralogie ,  par  Macquart  ^  premier  Mé- 
moire. 

4^.  Cacholong,  La  calcédoine  blanche  et  opaque 
est  connue  sous  le  nom  de  cacholong  ;  sa  cassure 
est  celle  du  quartz  ;.  il  devient  blanc  au  feu.  Ctnç 
pierre  est  susceptible  d'un  beau  poli  ;  on  la  trouve 
sur  les  bords  d'un  fleuve  nommé  Cach  ^  près  les 
Kalmouks  de  Bukarie ,  chez  lesquels  le  mot  cho^ 
long  signifie  pierre. 

On  a  donné  une  valeur  chimérique  à  une  mo- 
dification de  cacholong  qui  a  la  propriété  de  deve- 
nir transparente  après  l'avoir  plongée  dans  l^eau: 
c'est  ce  qu'on  appelle  hydrophane ,  lapis  mutahilis , 
oculus  mimdi.  Dant^  a  porté  à  Paris  des  hydro- 
phanes  ,  qui ,  m.ises  dans  l'eau  ,  deviennent  trans- 
parentes. 

Gerhard 3.  lu,  le  18  août  1777  ,  à  l'académie  de 
Berlin  y  des  observations  sur  i'hydrcchane.  Il  a 
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tronvcf  dans  cette  jMerre  deux  tiers  d'aliimîne  et  un 
tiers  de  silice.  Ce  célèbre  naturaliste  dit  que  Thy- 
dror/hane  étoit  connue  de  Boy  le  ,  qui  vit  vendre  à 
Londres  une  de  ces  pierres,  de  la  grosseur  d'un 
pois,  200  livres  sterlings. 

L'hydrophane  est  infusible  au  feu  :  la  soude  la 
dissout  avec  effervescence  ;  le  borate  de  soude  et 
les  phosphates  de  l'urine,  sans  effervescence. 

5°.  Cornaline,  sardoine.  La  cornaline  est  une 
espèce  d'agathe  presque  transparente  ;  on  l'appelle 
carncoU  quand  elle  est  couleur  de  chair.  Sa  dureté 
varie  prodigieusement  ;  celles  qui  sont  blanches 
ou  jaunâtres  n'ont  pas  assez  de  dureté  pour  faire 
feu  avec  l'acier.  Au  feu  elle  perd  sa  couleur  et 
prend  de  l'opacité  :  les  plus  belles  ressemblent  au 
grenat  ;  sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,6  à  2,7. 

La  sardoine  est  un  silex  demi  -  transparent  de 
couleur  orangée  ,  plus  ou  moins  foncée  ;  elle  est 
bosselée  comme  la  calcédoine  ,  dont  elle  a  la  du- 
reté et  la  pesanteur  ;  elle  se  comporte  au  feu 
comme  l'agathe.  Il  y  a  dans  le  garde-meuble  de 
la  Nation ,  des  vases  de  sardoine  d'une  grandeur 
et  d'une  beauté  étonnantes.  Les  fameux  vases 
murrhins  étoientde  sardoine.  Voyez  Sagc^  tome  lî^ 
page  163, 
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Quatrième  sorte.  Silice  j  alumine  et  fer. 

Le  jaspe  est  une  des  pierres  les  plus  dures  que 
nous  connoissions.  Il  est  susceptible  du  plus  beau 
poli,  et  la  couleur  en  vaiie  prodigieusement,  ce 
qui  lui  a  fait  donner  les  noms  de  jaspes  sanguin  p 
jaspe  verd  ,  jaspe  fleuri ,  &c. 

Wedgewood  2L  assuré  à  Kirwan ,  que  le  jaspe  dur- 
cissoit  au  feu  sans  se  fondre  ;  et  Lavolskr  n'a  pas  pu 
obtenir  une  fusion  parfaite  au  courant  d'oxigène  ; 
îa  surface  étoit  simplement  vitreuse. 

Gerhard  prétend  que  quelques  espèces  se  fon- 
dent ,  et  Klrwan  attribue  cette  propriété  au  mé- 
lange de  chaux  et  de  fer  qui  en  opère  la  fusion. 

Son  excès  de  dureté  l'a  fait  employer  par  les 
sauvages  du  Canada ,  pour  en  faire  leurs  casse- 
têtes. 

Dorthes  a  trouvé  dans  nos  atterrissemens  de 
la  Méditerranée  des  casse-têtes  de  porphyre ,  de 
jaspe,  de  pierre  de  corne,  de  schorl  en  masse ^ 
de  variolite  ,  &c.  fabriqués  probablement  par  les 
anciens  habitans  des  Gaules. 

Ces  casse-têtes  sont  connus  vulgairement  sous 
le  nom  de  pierre  de  foudre  ,  et  par  les  Litholo- 
gistes  sous  le  nom  de  dronltes. 
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Cinquième  sorte.  Silice ,  alumine ,  chaux  , 
un  peu  de  magnésie  et  fer. 

Cette  espèce  comprend  tous  les  schorls  et  la 
plupart  des  produits  volcaniques.  Comme  la  tour- 
maline n'est  évidemment  qu'une  variété  du  schorl, 
nous  la  placerons  ici ,  quoique  l'analyse  n'y  ait 
pas  découvert  un  atome  de  magnésie ,  et  que  la 
nature  de  :es  principes  la  confonde  avec  les  pierres 
gemmes  :  au  reste  ,  elle  se  trouve  placée  entre 
celle-ci  et  les  schorls ,  et  c^nt  place  lui  est  éga- 
lement assignée  par  ses  caractères  naturels  et  par 
ses  principes  constituans. 

F.  Tourmaline.  Cette  pierre  a  la  transparence 
du  schorl  f  elle  a  l'apparence  et  la  cassure  vitreuse; 
elle  paroît  composée  de  lames  ;  elle  ccuue  le  verre  : 
chauffée  au  200^  degré  therm.  de  Farlien&lt^  elle 
devient  électrique  ;  à  un  feu  plus  fort  elle  j^rd 
cette  propriété;  elle  fond  au  chalumeau  en  bouil- 
lonnant :  la  tourmaline  pure  s'est  fondue  en  verre 
noir  dans  les  expériences  de  Lavolsier, 

On  a  trouvé  des  tourmalines  dans  l'isle  de 
Ceyian  ,  le  Tirol  et  l'Espagne. 

Sa  forme  est  un  prismeà  neuf  pans  terminés  par 
deux  pyramides  trihèdres  applaties.  Jouherten  pos- 
sédoit  une  dont  le  prisme  a  sept  pouces  et  demi 
de  long  et  onze  pouces  de  circonférence. 

La  tourmaline  prismatique  r.'a  d'effet  électri- 
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tCfueque  suivant  la  direction  ou  lefùt  de  la  colonne. 
La  sphère  d'activité  de  la  tourmaline  d'Espagne 
est  moins  grande  q^ue  cell^  du  Tirol. 

On  peut  voir  des  recherches  précieuses  de 
Btrgmann  sur  cette  pierre  ,  dans  la  dissertation 
qui  a  pour  objet  son  analyse.  Tofani  a  ajouté 
des  notes  intéressantes  à  la  traduction  de  cet 
ouvrage. 

Les  résultats  de  l'analyse  de  Bergmann  nous 
présentent  les  principes  dans  le  rapport  suivant  : 

1°.  Tourmaline  du  TiroL  Alumine  41  ,  silice 
40  5  chaux  12  ,  fer  6. 

2^.  Tourmalint  d:  Czylan,  Alumine  39  ,  silice 
37,  chaux   15  ,  ter  9. 

3^.  Tourmaline  du  Ercsil.  Alumine  50,  silice 
34 ,  chaux  II  ,  fer  5. 

La  pesanteur  spécifique  de  la  tourmaline  de 
Ceyîan  est  de  30541  ;  celle  d'Espagne  et  du  Tirol 
de  30863  ,  celle  de  l'eau  loooo.  Voyez  Brisson. 

ll^.Schorl.  Les  propriétés  distinctives  duschcrl 
sont  une  apparence  de  demi-vitrification  ,  la  fusi- 
bilité à  un  feu  modéré ,  une  dureté  oui  arnro- 
che  de  celle  du  crystal. 

Il  y  a  peu  de  pierres  qui  présentent  plus  de 
variétés  dans  la  forme  et  les  couleurs.  Ils  entient 
dans  la  composition  des  porphyres ,  des  serpen- 
tines ,  des  granits  ,  et  accompagnent  îrès-souvent 
les  pierres  magnésiennes. 
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Nous  distinguons  les  schorls ,  en  schoris  crys- 
tallisés  et  schorls  informes. 

u4.  On  peut  réduire  à  quatre  principales  varié- 
tés toutes  celles  qui  dépendent  de  la  couleur. 

i^.  Schorl  noir.  Le  schorl  noir  se  trouve  prin- 
cipalement dans  les  granits  ;  il  y  est  presque  tou- 
jours en  prismes  plus  ou  moins  prononcés.  Ces 
prismes  varient  par  le  nombre  des  côtés  ;  ils  sont 
quelquefois  cannelés  ,  quelquefois  terminés  par 
des  pyramides  trihèdres ,  obtuses  ,  placées  en  sens 
contraire  ;  ils  présentent ,  dans  quelques  endroits , 
plusieurs  pouces  de  long  ;  et  souvent  la  réunion 
de  ces  prismes  forme  des  grouppes  de  plusieurs 
pouces  de  diamètre;  la  couleur  noire  en  est  plus 
ou  moins  foncée  ;  ils  se  résolvent  au  feu  en  un 
verre  noir ,  uni  et  pâteux. 

L'analyse  des  schorls  noirs  prismatiques  du 
Gévaudan  m'a  fourni  par  quintal  52  silice,  37 
alumine,  5  chaux,  3  magnésie  ,  3  fer. 

2^.  vSc/zor/v^r^.  Celui-ci  nous  présente  la  même 
forme  et  les  mêmes  modifications  ;  mais  la  plus 
commune  de  ces  crystallisations ,  c'est  celle  d'un 
prisme  tétraèdre  terminé  par  des  pyramides  courtes, 
également  tétraèdres. 

3^.  Schorl  violet.  Cette  variété  a  été  décou- 
verte, en  1781  ,  par  Schrcibcr  au-dessous  de  la 
baume  d'Aunis  ,  située  à  une  lieue  du  Bourg- 
d'Oisan    en   Dauphiné.    La   Feyrcusc    l'a    aussi 
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rrouvé  à  la  pique  de  Dretliz  dans  les  Pyrénées. 

Le  schorl  jouit  d'une  certaine  transparence  ;  il 
est  crystallisé  en  rhombes  ;  le  tissu  en  est  lamelleux, 
les  faces  striées  parallèlement  entre  elles  sur  deux 
des  plans  rhomboïdaux  de  chaque  pyramide. 

Le  schorl  perd  sa  couleur  au  feu  et  yr  de  son 
poids;  il  devient  d'un  blanc  grisâtre;  à  un  feu 
plus  fort  il  se  boursouffle  ,  s'affaisse  ,  et  laisse 
un  émail  noir. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  32956.  ^m^o/z. 

4°.  Schorl  blanc.  On  a  trouvé  cette  variété  dans 
les  montagnes  de  Corse  ,  du  Dauphiné  et  des 
Pyrénées.  Il  est  d'un  blanc  mat,  couleur  vitreuse  ; 
il  se  présente  en  crystaux  sur  la  surface  de  quelques 
pierres  de  la  nature  de  la  pierre  ollaire.  J'en  ai 
vu  une  couche  entre  l'amianthe  et  la  pierre  ollaire. 
Il  se  fond  au  feu  en  un  émail  blanc. 

L'analyse  de  celui  des  Pyrénées  m'a  fourni 
par  quintal,  55  silice,  25  alumine,  13  magnésie, 
y  chaux. 

B.  Le  schorl  en  masse  se  rapproche  beaucoup 
des  jaspes  par  ses  caractères  extérieurs  :  on  le 
distingue  cependant  par  la  cassure  qui  est  d'un 
grain  plus  sec  ,  et  qui  présente  une  disposition 
à  la  crystallisation.  Cette  pierre  sert  de  base  à 
plusieurs  porphyres.  La  varia li te  de  la  Durance  , 
pierre  singuHère  qui  a  donné  lieu  à  des  supers- 
titions, est  un  schorl  en  masse  ,  parsemé  de  grains 
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de  même  nature  que  h  fond ,  mais  d'un  verd  plus 
clair. 

Dorthcs  a  observé  des  variolites  dans  les  atter- 
rissemens  de  notre  Méditerranée ,  et  il  s'est  assuré 
que  cette  pierre ,  en  se  décomposant ,  subit  des 
changemens  de  couleur  qui  se  succèdent  dans 
Tordre  du  spectre  solaire. 

IIP.  Produits  volcaniques.  Les  principaux  pro- 
duits des  volcans  sont  le  basalte  ,  la  lave ,  la  poz- 
zolane.  Ce  sont  des  substances  absolument  de 
même  nature  ;  mais  on  leur  donne  principale- 
ment le  nom  de  basalte^  lorsqu'elles  ont  des  formes 
régulières  ;  celui  de  lave  ,  lorsqu'elles  sont  infor- 
mes; et  celui  ô.q  ponolam  ^  lorsqu'elles  sont  consi- 
dérablement atténuées. 

Le  basalte  se  distingue  en  basalte  prismatique 
à  3  ,  4 ,  5  ,  6  ,  7  pans  5  en  basalte  en  table ,  ea 
basalte  en  boule. 

La  lave  se  distingue  en  lave  compacte  ,  lave 
poreuse  ,  lave  cordée  ,  lave  en  larmes  ,  &c. 

Plusieurs  Naturalistes  ont  placé  le  basalte  avec 
les  schorls  ,  et  quelques-uns  leur  ont  assigné  à 
tous  une  même  origine.  Il  paroit  néanmoins  assez 
généralement  convenu  que  le  basalte  est  le  pro- 
duit du  feu. 

Il  diffère  quelquefois  des  schorls  dans  l'analyse 
chymique  ,  en  ce  qu'il  ne  donne  pas  toujours  de 
la  terre  magnésienne. 
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La  couleur  du  basalte  est  d'un  gris  foncé,  pres- 
'que  constamment  recouvert  ou  enveloppé  d'une 
croûte  ferrugineuse  moins  noircie  que  l'intérieur  ; 
le  fer  y  a  passé  à  l'état  d'ocrê. 

Sa  forme  est  constamment  prism.aîique  ;  elle  est 
l'efFet  naturel  du  retrait  qu'a  souffert  la  matière 
en  se  refroidissant.     ^ 

Le  basalte  se  convertit  au  feu  en  un  verre  du 
plus  beau  noir.  Cette  propriété  reconnue  par  tous 
les  Chymistes  m'engagea  à  le  fiire  fondre  et  à 
le  soufUer  en  bouteilles.  On  y  réussit  paiîaiîement 
à  la  verrerie  de  Gïliy  d'Alais  ,  et  à  celle  de  Gïral 
àErép?an.  Je  conserve  encore  les  premiers  vases 
soufflés  de  cette  matière  ;  ils  sont  du  plus  beau 
noir  5  d'une  légèreté  étonnante  ,  mais  sans  trans- 
parence. Enha  :di  par  ces  premiers  succès  ,  je  priai 
Casulvïd ,  propriétaire  d'une  autre  verrerie  ,  de 
vouloir  bien  se  prêter  à  faire  quelques  expériences; 
et  à  force  de  tâtonnemens  ,  nous  parvînmes  à 
fabriquer  des  bouteilles  verd- d'olive  qui  joignoient 
une  légèreté  extrême  à  une  solidité  vraiment  éton- 
nante. Le  basalte  pilé  ,  la  soud?  et  le  sable  ,  em- 
ployés à  proportions  à-peu-près  égales,  formoient 
leur  composition.  Les  propriétés  de  Ces  bouteilles, 
constatées  par  mes  propres  expériences ,  et  par. 
celles  op.e  Joly  de  Fkury  ,  alors  Contrôleur-gé- 
néral, avoir  ordonnées,  lesrendo:ent  précieuses 
au  commerce  j  et  Casulvïd  Vio.  pouvoir  pas  four- 


Îl6  E  L  É  iM  C  N  s 

nir  à  toutes  ks  demandes  qui  lui  étoient  faites. 
Sa  fabrication  se  soutint  avec  succès  pendant 
deux  ans  ;  mais  au  bout  de  ce  temps-là  ,  la  supé- 
riorité des  bouteilles  cessa  d'ctre  la  mcme  ;  le  Fa- 
bricant reccvoit  des  reproches  du  consommateur, 
et  ce  superbe  établissement  perdit  peu  à  peu  de 
son  activité,  et  fut  enfin  abandonné. 

Depuis  cette  époque  ,  j'ai  fait  quelques  expé- 
riences en  grand  ,  et  j'en  ai  tiré  quelques  résultats 
qui  peuvent  servir  à  ceux  qui  voudroient  suivre 
cette  branche  d'industrie. 

i^.  La  nature  du  combustible  employé  dans 
les  verreries  ,  modifie  prodigieusement  les  résul- 
tats des  expériences  :  le  même  basalte  ,  que  Castel- 
rie/ regardoit  comme  trop  réfractaire  dans  son  four 
alimenté  par  du  bois ,  étoit  trouvé  de  nature  trop 
fusible  par  G  irai ,  dont  la  verrerie  étoit  à  l'usage 
du  charbon  de  pierre.  L'un  faisoit  du  verre ,  en 
ajoutant  de  la  soude  à  la  lave  ;  l'autre ,  en  y  mê- 
lant du  sable  très-réfractaire. 

2°.  La  même  lave  fondue  sans  addition  ,  pourra 
être  soufflée  dans  une  verrerie  et  non  dans  une 
autre  :  cette  bizarrerie  m'a  paru  d'abord  tenir  es- 
sentiellement à  l'habileté  des  ouvriers ,  mais  je  me 
suis  convaincu  que  cet  effet  en  étoit  indépendant. 

Dans  un  four  qui  chauffe  fortement ,  la  lave 
fondue  devient  quelquefois  fluide  comme  de  l'eau, 
et  elle  échappe  de  la  canne  dès  qu'on  la  cueille. 
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Cette  même  lave  fondue  dans  d'autres  fourneaux 
conservera  assez  de  consistance  pour  pouvoir 
être  soufflée.  Je  me  suis  assuré  moi-même  qu'on 
pouvoit  travailler  la  lave  dans  une  verrerie  quel- 
conque ,  pourvu  que  l'on  saisît  le  moment  oii 
la  pâte  n'est  ni  trop  fluide  ni  trop  épaisse  pour 
pouvoir  être  travaillée;  mais  ces  attentions  sont 
trop  délicates  et  trop  minutieuses  pour  pouvoir 
être  observées  dans  les  travaux  en  grand. 

30.  Le  basalte  le  plus  dur  donne  le  plus  beau 
verre  ;  lorsqu'il  est  souillé  par  le  mélange  de  prin- 
cipes étrangers ,  tels  que  des  noyaux  de  chaux , 
le  verre  est  fragile  et  n'a  pas  de  lien  ;  c'est ,  je 
crois  ,  ce  qui  a  déterminé  la  mauvaise  qualité  de 
verre ,  qui  a  entraîné  la  chute  de  l'établissement  de 
CastelvicL 

40.  J'ai  vu  des  basaltes  très-durs ,  parsemés  de 
points  noirs  infusibles  ,  de  sorte  que  ces  points 
se  laissoient  envelopper  dans  la  pâte  vitreuse  sans 
s'altérer  sensiblement  :  la  montagne  volcanique  de 
VEscandorgue ,  près  de  Lodève  ,  m'a  fourni  cette 
variété  de  basalte. 

On  peut  voir  ,  dans  l'article  Verrerie  de  l'Ency- 
clopédie par  ordre  de  matières,  les  divers  résultats 
que  nous  avons  obtenus  avec  Allât ,  de  diverses 
expériences  faites  en  commun  à  la  verrerie  na- 
tionale du  Bousquet  et  ailleurs. 
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Je  conclurai  des  observations  que  m'ont  fourni 
jusqu'ici  mes  exjxjriences  : 

j^.  Que  la  lave  peut  être  employée  comme 
fendant  dans  les  verreries,  et  diminuer  la  consom- 
mation de  la  soude.  C'est-là  le  seul  but  que  je 
m'étois  proposé  dans  le  tem-ps  ,  et  je  l'ai  rempli 
pleinement ,  i  ^.  par  les  résultats  des  expériences 
qui  m'ont  prouvé  que  le  sable/éfractaire  dans  ui^e 
verrerie  ,  s'y  fondoit  par  le  mélange  de  la  lave  ; 
2°.  par  les  effets  obtenus  dans  tous  les  travaux  en 
grand,  où  l'addition  de  la  lave. a  permis  qu'on 
diminuât  la  proportion  de  la  soude, 

1^.  Qu'il  est  bien  difficile  de  se  faire  un  pro- 
cédé rigoureux  et  applicable  à  tou^e  circonstance , 
pour  travailler  la  lave  sans  ?ddition.  A  peine  mes 
bouteilles  dans  lesquelles  la  lave  entroit,  furent- 
elles  connues ,  qu'on  publia  que  c'étoit-de  la  lave 
sans  addition  qui  en  faisait  hs  principes ,  et  qu'il 
sufnsoit  de  fondre  la  lave  pour  form^er  des  bou- 
teilles. Ce  bruit  étrange  m'affecta  peu  dans  le 
principe  ,  parce  que  je  n'a  vois  rien  dit ,  rien  écrit 
et  rien  imprimé  qui  put  autoriser  une  telle  erreur  ; 
et  je  me  contentai  de  répendre  à  toutes  les  per- 
sonnes qui  me  demandoient  d^s  renseignemens , 
ce  que  l'expérience  m'avoit  appris ,  que  l'addi- 
tion de  la  lave  diminuoit  la  proportion  de  la 
soude  dans  la  composition  du  verre  ,  et  que  ce 

nouveau 
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îiouveaii  principe  rencIoÎL  les  bouteilles  plus  légères 
et  plus  solides. 

30.  Que  le  seul  parti  qu'on  puisse  tirer  de  la 
lave  fondue  sans  addition ,  c'est  de  la  couler  et 
d'en  former  des  paves ,  des  chambranles  de  che- 
minée ,  &c.  La  facilité  avec  laquelle  on  la  fond 
au  charbon  de  pierre ,  rendroit  ces  ouvrages  peu 
coûteux  ,  et  on  pourroit  aisément  les  décorer  en 
y  incrustant  des  couleurs  métalliques. 

40.  Que  la  diflérence  dans  la  nature   des  pro*-  1 
duits  volcaniques  produit  une  telle  variété  dans 
les  résultats  de  leur  fusion  ^  que  je  cicis  qu'il  est 
impossible  d'assigner  un  procédé  constant  et  in-* 
variable  5  à  tel  point  qu'on  obtienne  infaillible^ 
ment  le  même  résultat ,  ce  qui  nécessite  des  essais 
et  des  tâtonnemens  toutes  les  fois  qu'on  voudra 
employer  les  basaltes  à  la  fabrication  des  bouteilles* 
On  a  assimilé  au  basalte  une  pierre    connue 
sous  le  nom  de  trapp  :  elle  s'en  rapproche  par  plu- 
sieurs propriétés  essentielles; la  couleur,  la  forme ^j 
la  pesanteur  ,  la  nature  des  principes  paroissenf 
les  confondre,  comme  Ta  prouvé  Bcrgmann^  par 
le  beau  rapprochoment  qu'il  a  fait  de  ces  deux 
pierres,  dans  son  Analyse  des  produits  volcaniques 
de  rislande.  Mais  ce  même  Chymiste  a  démontré 
qu'elles  dlfféroient  sous  plusieurs  points  de  vue: 
Le  trapp  ne  présente  aucun  caractère  qui  puisse 
faire  soupçonner   une    origine    volcanique  ;    'il 
Tome  //.  I 
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se  trouve  en  Suède  clans  les  montagnes  de  pre- 
niicie  origine,  et  sur  clés  couches  de  granit  ou  de 
schiste ,  quelquefois  même  sur  des  bancs  de  pierre 
calcLîire. 

Le  trapp  des  montagnes  de  Westro-pthie  est 
ordinairement  en  cubes  quarrcs  ,  irrég'uliers  ;  et 
c'est  cette  ressemblance  avec  les  marches  d'un 
escalier  qui  a  donné  lieu  à  sa  dénomination  ;  il 
présente  aussi  la  forme  d'un  prisme  triangulaire , 
mais  rarement  ;  quelquefois  il  ressemble  à  d'im- 
menses colonnes. 

Le  trapp  a  fourni  à  B^rgm.^Mnles  mêmes  prin- 
cipes 9  et  presque  dans  la  même  proportion  que 
le  basalte.  La  différence  est  à  peine  d'un  centième, 
et  cette  variété  se  trouve  souvent  dans  des  mor- 
ceaux du  même  basalte. 

Sixième  sorte.  Silice  ,  chaux  ,  magnésie ,  fer  , 
cuivre  ^  et  acide  jluorique. 

Cette  combinaison  forme  la  chrisophrasc  ;  elle 
est  verd  de  pomme  et  demi-transparente,  plus 
dure  Qx.d  les  spaths  fusibles  et  les  quartz  de  même 
couleur. 

Elle  perd  au  feu  sa  couleur  verte  ,  devient 
blanche  et  opaque,  et  ïoxiV.t  ^  à  l'aide  dç  l'air 
vital  ,  un  globule  compacte  et  laiteux.  Voyeï 
Erhmann, 
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Achard  en  a  retiré  ,  par  quinîal ,  9  5  silice ,  1 57 
chaux  5  1,2  magnésie,  0,6  cuivre. 

Septième  sorte.  Slllu ,  ^//^/e  dt  chaux  bleu  , 
sulfate  de  chaux  et  fer. 

Cette  singulière  combinaison  forme  le  lapis 
lapilli  ,  pierre  d^a-^iir, 

La  couleur  est  d'un  beau  bleu  opaque  ,  elle  la 
conserve  à  une  forte  chaleur  ,  et  le  contact  de 
l'air  ne  l'altère  point. 

Lorsqu'elle  est  en  poudre  elle  fait  une  légère 
effervescence  avec  les  acides  ;  mais  lorsqu'elle  a 
été  calcinée  ,  elle  forme  une  gelée  avec  eux  sans 
effervescence  sensible. 

Cette  pierre  pulvérisée  forme  cette  couleur  pré- 
cieuse ,  connue  sous  le  nom  ^outremer  :  l'intensité 
de  couleur  en  fait  le  prix  ;  et  elle  perd  de  sa 
valeur  lorsqu'elle  est  parsemée  de  pyrites  ^  parce 
que  leur  mélange  altère  la  vivacité  de  ses  couleurs. 

Le  lapis  donne  de  l'eau  par  la  calcination  ;  et  , 
distillé  avec  le  muriate  d'ammoniaque ,  il  se  forme 
des  fleurs  martiales  ,  ce  qui  annonce ,  suivant 
Sa^e  5  que  la  couleur  en  est  due  au  feu. 

La  pierre  d'azur  se  fond  à  une  forte  chaleur 
en  un  verre  blanchâtre  ,  et  forme  ,  par  le  secours 
de  l'oxigène  ,  ufi  globule  blanc  tirant  sur  le  verd 
transparent,  sans  bulle ,  et  point  attirable  à  l'ai- 
mant. 

I  1 
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La  pesanteur  spccifiqae  du  lapis  de  Sybéiîe  est 
de  19454.  Voyez  Bris  son. 

On  voit  des  plaques  de  lapis  sur  presque  tous 
les  autels  richement  décorés  ;  on  en  fait  des 
bijoux. 

Margraaf  en  avolt  retiré  de  la  pierre  calcaire , 
du  gypse  ,  du  fer  et  du  silex.  Rinmann  y  a  dé- 
couvert l'acide  fluorique. 

Huitième  sorte.  Silict ,  alumine ,  hariu  , 
mamésie. 

Cette  pierre  est  connue  sous  le  nom  de  fild-^ 
spath  ,  quarî^  rhomboïdal  ,  spathum  scintillans  , 
paumée. 

Elle  forme  assez  constamm.ent  un  des  principes 
du  granit  ;  et  les  crystaux  qu'on  en  trouve  épars, , 
proviennent  de  la  décomposition  de  cette  roche 
primitive. 

Le  tissu  du  feld-spaîh  est  serré,  lamelleux,  et 
est  moins  dur  que  le  quartz. 

Il  se  fond  sans  addition  en  un  verre  blanchâtre  : 
)'aî  néanmoins  reconnu  une  très-grande  variété 
dans  les  feld- spaths ,  par  rapport  à  leur  manière 
de  se  comporter  au  feu  :  celui  A^Avène^  en  crys- 
taux blanchâtres  uniquement  mêlés  de  quartz  , 
m'a  fourni  un  verre  transparent  et  très- dur  par  le 
seul  mélange  d'un  tiers  de  chaux  ;  celui  de  VEspù* 
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rou  ,  traité  de  la  même  manière  y  n'a  pas  donné  le 
moindre  signe  de  fusion. 

La  pesanteur  spécifique  du  spath  étinceîant 
blanc  est  de  25946.  Voyez  Br'isson, 

Lefeld-spath  présente  plusieurs  variétés  dans 
sa  forme  et  sa  couleur. 

Presque  tous  les  morceaux  de  feld- spath  en- 
châssés dans  le  granit,  offrent  une  forme  rhom- 
boïdale  ;  lorsque  cette  roche  primitive  se  décom- 
pose, les  crystaux  de  feid-spath  se  détachent  et 
restent  confondus  dans  les  débris.  Les  granits  de 
l'Espérou  sont  presque  tous  lardés  de  ces  crys- 
taux ;  ils  ont  quelquefois  un  pouce  et  demi  de 
diamètre. 

On  a  trouvé  le  feld-spath  crystallisé  en  prismes 
tétraèdres ,  terminés  par  des  pyramides  à  quatre 
pans. 

Je  possède  des  échantillons  de  feld-spath  d'Au- 
vergne ,  dont  les  prismes  tétraèdres  appl^tis  sont 
terminés  par  un  sommet  dihèdre. 

Les  principales  nuances  de  couleur  dans  le  feld- 
spath sont  le  blanc  ,  le  rose  et  le  chatoyant. 

Le  feld-spath  blanc  ,  transparent ,  est  très-rare; 
il  y  en  a  un  m.orceau  dans  le  cabinet  national  de 
l'école  des  mines  ,  qui  vient  du  Mont  S.  Gothar. 

100  parties  de  feld-spath  blanc,  contiennent 
environ  67  silice  ,  14  alumine  ,  n  barite  ,  S 
magnésie. 

13 
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Le  feld-spath  rose  n'est  pas  très-rare ,  nos  mon- 
tagnes en  présentent  beaucoup  ;  le  fer  y  est  abon- 
dant et  à  l'état  d'ochre  :  quelques  expériences 
m'ont  prouvé  que  cette  variété  est  plus  fusible 
que  les  autres.  L'analyse  m'y  a  même  présenté  la 
magnésie  en  plus  grande  proportion  ;  et  la  consis- 
tance m'a  paru  moins  forte  dans  celui-ci  que  dans 
les  autres. 

Le  feld-spath  est  composé  de  lames  rhomboï- 
dales  5  qui  lui  donnent  la  propriété  de  chatoyer 
plus  ou  moins.  On  a  trouvé  ,  sur  les  côtes  septen- 
trionales de  Labrador,  de  grands  morceaux  de 
feld-spath  roulé ,  d'un  gris  bleuâtre ,  chatoyant 
de  la  manière  la  plus  agréable  ;  les  couleurs  sont 
du  plus  beau  bleu  céleste  nuancé  de  verd.  Cette 
pierre  est  connue  sous  le  nom  de  pierre  de  Labra- 
dor. On  trouve  assez  fréquemment  des  granits 
dont  le  feld-spath  chatoie  sans  être  taillé. 

TROISIEME     CLASSE. 

Du  mélange  des  pierres  entre  elles.  Mélanges 
pierreux.  Roches. 

Les  terres  primitives  mélangées  entre  elles  , 
forment  les  pierres  dont  nous  venons  de  parler, 
ces  pierres  réunies  et  liées  ,  pour  ainsi  dire  em- 
pâtées par  un  cirnent  quelconque  ,  constituent 
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la  classe  nombreuse  de  roches  dont  nous  devons 
nous  occuper  en  ce  moment. 

On  voit  évidemment  que  les  mélanges  de  di- 
verses pieires  ont  été  produits,  ou  par  des  révo- 
lutions qui  ont  tout  bouleversé  et  tout  confondu, 
ou  par  le  jeu  des  eaux  qui  ont  formé  successive- 
ment les  couches  de  cailloux  arrondis  ,  répandus 
sur  ce  globe  ,  et  ont  charrié  dans  leurs  interstices 
ces  dépôts  terreux  qui  les  ont  liés  :  ces  mélanges 
ont  acquis  de  la  dureté ,  et  ont  paru  par  la  suite 
ne  faire  plus  qu'un  seul  et  même  corps. 

Nous  établirons  nos  genres  sur  la  présence  des 
pierres  qui  prédominent  ;  et  les  espèces  seront 
déduites  de  la  variété  des  pierres  qui  sont  mêlées 
avec  celle  qui  détermine  le  genre, 

PREMIER      G  E  N  P.  E, 

Roches  fonrJcs  par  h  mélange  des  pierres  calcaires 
avec  d'autres  sortes. 

Quoique  la  base  de  la  pierre  calcaire  entre  dans 
la  composition  de  la  majeure  partie  des  substances 
lirhologiques ,  nous  trouvons  peu  de  roches  qui 
puissent  être  rangées  dans  ce  genre. 
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Première   sorte.   Carbonate  de    chaux  et 
sulfate  de  barite. 

Klrwan  a  trouvé  des  roches  ,  dans  le  Der-*- 
byshire  ,  composées  de  craie  entre -mêlée  de 
noyaux  de  spath  pesant. 

Seconde  sorte.   Carbonate  de  chaux  et  mïca^ 

Le  marbre  verd  ^  ou  cipolin  d'Autun  ,  est  dans 
ce  genre  ;  il  est  composé  de  83  carbonate  de 
chaux  ,  1 1  mica  verd  ,  i  fer.  (  Journal  de  physique.^ 
tome  12,  page  55.)  On  trouve  en  Italie  des  pierres 
calcaires  qui  présentent  des  points  briHans  de 
mica  ,  qu'on  connoît  sous  le  nom  de  maci^no. 

Troisième  sorte.  Mélanges  des  pierres  calcaires 
et  magnésiennes. 

On  trouve  du  sulfate  de  chaux  ,  du  fluate  de 
chaux  ,  du  carbonate  de  chaux,  mêlés  de  stéatite, 
serpentine  ,  talc  ,  amianthe  ,  asbeste  :  tel  est ,  par 
exemple ,  le  marbre  blanc  entre- mêlé  de  taches  de 
Stéatite  ,  décrit  par  Cronstedt, 

Quatrième  S0R.TE.  Pierres  calcaires  et  fragmens 
de  quart^^. 

On  trouve  quelquefois  du  quartz  dans  un  ci- 
ment calcaire.  La  Suède  et  la  Sybérie  offrent  pkn 
sieurs  marbres  qui  étincellent  au  briquet  :  le  grès 
calcaire ,  si  commun  dans  la  partie  méridionale  de 
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notre  République,  est  de  cette  espèce  ;  le  sable  y 
est  composé  de  fragmens  de  cailloux  quartzeux , 
arrondis  et  Hé^  par  un  gluten  ou  ciment  calcaire. 
En  faisant  digérer  le  grès  dans  un  acide ,  on  en  dis- 
sout le  ciment  calcaire  ,  et  on  détermine  aisément 
dans  quelle  proportion  s'y  trouve  le  sable. 

Ce  grès  est  rarement  assez  dur  pour  pouvoir 
être  employé  à  bâtir  ou  à  paver.  ♦    . 

A  Nemours  et  à  Fontainebleau,  on  a  trouvé  ce 
grès  crysîallisé  en  rhombes  parfaits  :  les  cabinets 
des  naturalistes  se  sont  enrichis  de  superbes  échan- 
tillons de  ce  g-'ès. 

On  a  trouvé  aussi  de  la  pierre  à  chaux  servant 
de  cim.ent  à  du  feld-spath  ^  à  du  schorl ,  &c.  mais 
c'est  assez  rare. 

Saussure  a  décrit  une  roche  dont  les  élémens 
sont  le  quartz  et  le  spath. 

Nos  atterrissemens  de  la  Méditerranée  nous 
fournissent  des  galets  de  marbre  dur ,  d'un  gris 
clair ,  semé  de  feld-spath  et  de  quartz. 

SECOND       GENRE. 

Roches  formées  par  le  mclanoe  des  pierres  baritiques 
avec  cT autres  pierres. 

Comme  le  spath  pesant  est  assez  rare  ,  et  qu'on 
le  trouve  presque  toujours  isolé  ,  ce  genre  sefa 
peu  nombreux. 
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Première  sorte.  Spath  pesant  mêlé  cT  un  peu 

di  spath  calcaire. 

Les  districts  cl'Aîais  et  d'Uzès  m'ont  fourni 
cette  sorte  ;  et  j'ai  observé  moi-même  dans  ce 
dernier  les  rhombes  de  spath  calcaire  ,  si  biea 
mêlés  avec  les  lames  du  spath  pesant ,  qu'il  est 
impossible  de  les  séparer  ,  sans  détruire  la  roche. 
C'est  dans  les  filons  du  spath  pesant,  qu'on  trouve 
sur  le  chemin  de  Portes  à  Alais,  que  j'ai  vu  ce 
mélange. 

~   Seconde  sorte.  Spath  pzsant  et  serpentine, 

Klrwan  a  décrit  nne  sorte  de  serpentine 
mêlée  de  taches  de  barite. 

Troisième  sorte.  Spath  pesant  et  spath  fluor. 

Le  spath  pesant  que  nous  fournit  l'Auvergne 
est  mélangé  de  spath  fluor  ;  j'en  possède  plusieurs 
échantillons, 

QUATR.IÈME  SORTE.  Spath  pesant  et  argille  durcie. 

Cette  roche  est  le  kros-tein  des  Allemands  ; 
î'argille  qui  en  fait  le  fond  est  grise ,  et  renferme 
un  spath  pesant  de  couleur  blanche, qui  est  disposé 
dans  cette  argille  en  forme  de  veines  qu'on  pren- 
droit ,  au  premier  coup-d'œil,  pour  à.QS  verml" 
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culltes^  ou  5  en  général,  pour  les  restes  de  quelques 
corps  organisés.  Cette  roche  se  trouve  à  Bochnia 
/  en  Pologne. 

Cinquième  sop.te.  Spath  pesant  a  qiiani. 

J'ai  dans  ma  collection  ,  plusieurs  échantil- 
lons où  le  spath  pesant  est  disposé  en  étoiles 
sur  ime  matrice  de  la  nature  du  silex. 

Sixième  sorte.  Spath pzsant  a  lave. 

Les  volcans  éteints  du  district  de  Béziers  m'ont 
OîTert  des  laves  altérées ,  dont  la  surface  présente 
des  rayons  de  spath  pesant  ,  que  j'avois  pris  à 
rinspection  pour  de  la  zéolithe. 

TROISIÈME      GENRE. 

Roches  formées  par  le  mélange  des  pierres  magnésiennes 
avec  d'autres  sortes. 

Première  sorte.  Pierres  magnésiennes  mélangées 
entre  elles. 

La  même  roche  nous  présente  souvent ,  à  cote 
les  unes  des  autres ,  les  diverses  pierres  magné- 
siennes connues:  c'est  ainsi  que  l'asbeste  se  trouve 
placé  à  côté  de  lamianthe  ,  la  serpentine  à  côté 
de  l'asbeste,  la  stéatite  à  côté  du  talc. 
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Seconde  sorte.  Pierres  mamésknncs  et 

o 

pierres  calcaires. 

On  a  trouvé  la  serpentine  tachetée  de  spath 
calcaire  et  de  gypse. 

Troisième  sorte.  Pierres  magnésiennes   et  pierres 
aluînineuses, 

La  stéatlte  est  souvent  mêlée  avec  l'argille  : 
on  trouve  ses  fibres  couchées  dans  un  lit  aîgll- 
kux.  La  stéatlte  et  la  serpentine  sont  quelquefois 
mêlées  avec  le  schiste. 

Quatrième   sorte.  Pierres  magnésiennes  et 
pierres  siliceuses. 

On  trouve  la  serpentine  mêlée  avec  des  veines 
de  quartz  ,  de  feîd-spath  ,  de  schorl ,  &c. 

L'asbeste  et  l'amianthe  sont  souvent  confon- 
dus ,  quelquefois  incorporés  dans  le  quartz  et  le 
crystal  de  roche. 

Saussure  a  décrit  une  roche  dont  le  quartz  est 
blanc  et  la  stéatlte  verte. 

On  trouve  à  Srerzing  en  Tirol  une  roche  for- 
mée par  le  schorl  et  la  serpentine. 

On  a  découvert  dans  le  comté  de  Mansfeld 
en  Saxe ,  une  roche  composée  de'  jaspe  et  a  as- 
beste. 
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QUATRIÈME       GENRE. 

Roches  formées  par  U  mélange  des  pierres  alumineuses 
avec  (£ uîUres  sortes^ 

Première  sorte.  Schiste  et  mica. 

Ce  mélange  forme  plusieurs  montagnes  pri- 
mitives ;  le  mica  y  est  quelquefois  en  feuillets 
d'une  certaine  grosseur ,  mais  plus  souvent  il  y 
est  en  petits  fragmens  ;  et  la  pierre  prend  un 
coup-d'œll  brillant  argentin  ,  qui  rend  ces  pierres 
agréables  à  la  vue  :  dans  ce  dernier  cas  ,1a  roche 
est  presque  blanche ,  sonore ,  se  déUte  et  forme 
des  feuillets ,  tandis  qu'elle  est  noirâtre  et  moins 
dure  lorsque  le  mica  y  est  dispersé  en  gros  grains. 

Ces  sortes  de  schistes  micacés  ne  se  décompo- 
sent point  ;  ils  diffèrent  essentiellement  du  schiste 
pyriteux  ,  dont  la  formation  paroît  postérieure 
à  celle  de  celui-ci. 

Ce  schiste  micacé  est  une  pierre  primitive;  elle 
ne  recèle  point  ,  ou  au  moins  rarement  ,  des 
minéraux  ,  et  ne  se  décompose  point. 

Seconde   sorte.  Schiste  et  grenat. 

Le  schiste  contient  souvent  des  grenats  qui 
s'élèvent  en  bosses  dans  son  tissu  ,  et  désunissent 
les  couches  qui  le  composent.  Il  y  est  crystalUsé  ; 
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et  l'on  fliroit  que  cette  pierre  a  pousse  et  presque 
vcTcté  clans  celle  qui  lui  sert  d'enveloppe.  Il  y 
a  appnriince  que  le  grenat  a  été  enveloppé  par 
cette  pâte  de  schiste^  ou  qu'il  s'y  est  formé  lorsque 
cette  pierre  étoit  encore  presque  fluide. 

J'ai  trouve  ce  schiste  rempli  de  grenats  dans 
le  lit  de  la  rivière  de  Bramcbiou ,  district  de  Mey- 
riieis. 

TrOISIETvIE  SOR.TE.  Schiste  ,  mica  et  quari?^ 
nicUs  en  puits  fra^rncns. 

Ce  mélange  est  connu  par  les  Allemands  sous 
le  nom  de  gneiss.  Cette  roche  mente  d'ctre  com- 
prise parmi  les  quartzeuses  et  siliceuses  ;  mais , 
comme  elle  se  rapproche  beaucoup  des  schistes 
primitifs  dont  nous  venons  de  parler ,  nous  sui- 
vrons la  méthode  naturelle  pour  classer  celle-ci. 

Le  tissu  de  cette  roche  varie  beaucoup  :  elle 
forme  quelquefois  une  roche  où  l'on  ne  distingue 
ni  couches  ni  fibres  ;  d'autres  fois  elle  paroît  di- 
visée en  filamens  contournés  de  mille  manières, 
et  souvent  elle  présente  un  tissu  lamelleuxet  dur. 

Il  se  trouve  en  grande  masse  ;  la  couleur,  en 
est  d'un  verd  grisâtre  ,  la  surface  luisante  et  polie 
comme  l'ardoise  ,  et  il  paroît  que  ce  n'est  qu'un 
granit  à  petits  grains  ;  auquel  la  finesse  des  parties 
a  permis  de  prendre  la  forme  feuilletée  du  schiste. 

W^ii^hb  a  donné  l'analyse  de  celui  de  Friberg. 
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Quatrième  sorte.  Schiste  et  schorL 
Le  mélange  de  ces  deux  pierres  est  assez  com- 
mun ;  le  schorl  y  est  par  fois  dispersé  en  filamens 
très-menus  qui  donnent  iine  teinte  noirâtre  à  la 
masse  ;  souvent  la  forme  en  est  prismatique ,  et 
alors  les  fibres  du  schiste  et  les  prismes  du  schorl 
forment  des  faisceaux  par  leur  réunion. 

On  a  trouvé  dans  les  Pyrénées  un  schiste  011 
le  schorl  est  répandu  d'espace  en  espace  sous 
forme  de  corps  oblongs ,  et  semés  égalem.ent  sur 
toute  la  masse. 

Cinquième  sorte.  Argilk  et quart^. 

C'est-là  ce  qui  constitue  le  grès  argilleux ,  ou 
cette  pierre  dans  laquelle  des  fiagmcns  de  quartz 
sont  liés  entre  eux  par  un  gluten  argilleux. 

On  peut  distinguer  plusieurs  variétés  de  grès. 

On  le  trouve  souvent  en  masses  informes  , 
grossières  et  compactes  ;  on  en  fait  des  meules  de 
moulin,  des  pavés ,  &c.  La  grosseur  des  fragmens 
quartzeux  en  rend  la  surface  plus  ou  moins  ra- 
boteuse ;  et  c'est  ce  qui  le  rend  propre  à  certaines 
opérations  de  trituration. 

Lorsqu'il  est  d'un  grain  plus  fin  ,  on  en  fait 
des  pierres  à  aiguiser  ;  ce  sont  les  principes  quart- 
zeux qui  rendent  les  meules  des  remouleurs  si 
scintillantes ,  lorsqu'on  les  bat  avec  un  briquet, 
ou  qu'or\les  meut  avec  rapidité  contre  l'acier. 
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Le  grès  argilleux  est  quelquefois  écailleux  :  le 
cos  turcicd  de  Wallcrlus  ^tt  la  pierre  a  fauîx  sont 
de  ce  genre. 

Le  grès  fin  composé  de  particules  impalpables , 
est  connu  sous  le  nom  de  Tripoli ,  du  nom  de  la 
contrée  d'Afrique  d'eii  on  l'a  d'riboi  d  tire  :  on  le 
trouve  aujourd'hui  en  Rouergue ,  en  Bretagne, 
en  Allemagne  et  ailleurs. 

Le  grès  poreux  ,  qu'on  appelle  §ns  à  filtrer^  par 
rapport  à  ses  usages,  est  de  la  nature  de  ceux-ci. 

Le  quartz  est  quelquefois  mélangé  avec  le 
mica  :  notre  département  en  offre  dans  plusieurs 
endroits. 

On  trouve  encore  le  mica  ,  mêlé  : 

i^.  Avec  le  feld-spaîh.  Yoy^z  Fcrber  ^  Kirwan» 

2°.  k^^c  le  schcrl ,  au  mont  Hykie  ,  en  Dalé- 
carlie  ,  en  Suéde  et  à  Sterzing  en  Tirol. 

3°.  Avec  des  grenats ,  à  Paternion  en  Carinthie, 
au  mont  Carpath  en  Hongrie. 

4®.  Avec  le  grenat  et  le  schorl  ,  au  Greyner.- 
Voyez  Mulkr. 

5°.  Avec  le  quartz  5  le  feld-spath ,  le  schorl. 
Cette  composition  forme  un  des  granits  les  plus 
comm.uns. 

Les  mélanges  de  ces  pierres ,  variés  dans  la  pro- 
portion des  principes  ou  élémens  ,  forment  la 
variété  nombreuse  des  granits  ;  les  nuances  de 
couleur  les  modifient  ensuite  prodigieusement. 

Cinquième 
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CINQUIÈME       G  L  ..    P    E, 

Roches  formées  par  U  mélange  et  la  réunion  des  plcrrèS 
qiian^^zuscs  entre  elles. 

Première  sorte.  Qjiarti  et  sckorL 

Le  quartz  est  ,  en  généra! ,  blanc  dans  cette 
roche,  et  le  schoil  de  diverses  couleurs.  Quelques- 
uns  des  pavés  de  Londres  sont  de  cette  sorte  , 
selon  Kuy/an.  On  trouve  aussi  le  schorl  en  crys- 
taux  dans  l'épaisseur  du  quartz. 

Seconde  sorte.    Qjiarti  et  feldspath. 

On  m'a  apporté  des  environs  d'Avesnes  une 
roche  de  cette  nature  :  la  montagne  d'où  l'échan- 
tillon a  été  détaché ,  contient  environ  un  tiers 
de  quartz  ^  le  reste  de  la  roche  est  du  feld-spath 
rhomboïdal  assez  tendre  ,  et  présentant  constam- 
ment le  rhombe  dans  sa  cassure. 

Je  possède  un  superbe  échantillon  de  roche 
semblable  ,  qui  m'a  été  envoyé  de  Fahlun  en 
Dalécarlie. 

Troisième  sorte.  Gris  et  grenat. 

J'ai  reçu  ,  des  mines  de  Tallard  près  de  Gap 
dans  le  Dauphiné,  des  grès  parsemés  de  grenats 
d'une  à  deux  lignes  de  diamèirç  ;  ces  grenats  sent 
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dispersés  sur  toute  la  masse ,  et  placés  à  trois  ou 
quatre  lignes  l'un  de  l'autre. 

Quatrième  sorte.  Quarts  ,  feldspath  et  schorL 

Ce  mélange  est  assez  commun ,  et  forme  une 
grande  partie  des  granits  de  notre  globe. 

Les  proportions  dans  les  élémens  de  cette  ro- 
che ,  varient  beaucoup  ;  mais  la  forme  des  pierres 
qui  la  composent  ne  varie  pas  moins  :  assez  sou- 
vent le  schorl  y  est  crystallisé  en  prismes  ;  pres- 
que toujours  le  feld-spath  présente  des  lames 
rhomboïdales  sur  la  cassure  delà  roche  ;  rarement 
le  quartz  y  offre  des  figures  déterminées  ;  mais  on 
l'a  trouvé  néanmoins  en  superbes  crystaux  à 
Aknçon  et  ailleurs. 

La  couleur  de  ces  pierres  présente  aussi  des 
nuances  infinies  :  le  schorl  est  ordinairement  noir, 
mais  on  le  trouve  quelquefois  verd  ,  et  même 
blanc  comme  dans  quelques  granits  apportés  d'Es- 
pagne. Le  feld-spath  est ,  pour  l'ordinaire  ,  d  un 
gris  cendré;  mais  il  s'est  présenté  couleur  de  chair, 
d'un  blanc  de  lait ,  d'un  rouge  sale ,  &:c.  La  cou-  | 
leur  la  plus  commune  du  quartz  est  celle  d'un 
corps  graisseux  ou  vitreux.  Il  est  quelquefois  noir. 
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Cinquième  sorte.  Fragmcns  de  quarti  lus  par 
un  ciment  siliceux^ 

On  peut  classer  ici  les  poudingues  quartzeux; 
le  ciment  qui  unit  ces  morceaux  de  quartz  com- 
munément arrondis  ,  est  la  pâte  du  pétro-silex. 
Quelques  -  uns  de  ces  poudingues  sont  si  com- 
pactes ,  la  cassure  en  est  si  unie  ,  qu'on  peut  leur 
donner  un  beau  poli  ;  ils  produisent  le  plus  bel 
effet  par  la  variété  de  couleur  qne  fournissent 
les  divers  cailloux  assemblés  par  le  même  gluten. 

Sixième  sorte.  Jaspe  et  feldspath. 

Cette  roche  est  connue  sous  le  nom  de  por- 
phyre :  le  jaspe  en  fait  le  fond  ,  et  le  feld-spath  y 
est  parsemé  en  petites  aiguilles  ou  en  lames  pa- 
rallélipipèdes.  La  couleur  du  porphyre  varie  pro- 
digieusement :  le  feld-spath  qui  entre  dans  sa  com- 
position est ,  ou  blanc  ,  ou  jaunâtre  ,  ou  rouge  ; 
mais  c'est  toujours  la  couleur  du  jaspe  qui  déter- 
mine le  nom  qu'on  donne  au  porphyre;  le  jaspe 
est  tantôt  verd,  tantôt  noir  ,  tantôt  rouge ,  ce  qui 
établit  des  variétés  très-nombreuses. 

Comme  cette  pierre  est  susceptible  du  plus  beau 
poli ,  on  l'a  employée  comme  ornement  ;  et  nos 
temples  et  nos  maisons  en  ont  été  décorés. 

Ferher  a  trouvé  ,  dans  le  Tirol  ^  du  porphyre  en 

K  1 


148  É    L    É    M    E    N    S 

colonnes  prismatiques  ressemblant  à  celles  du  ba- 
salte ;  c'est  ce  qui  ajoute  un  degré  de  probabilité 
de  plus  à  l'opinion  de  ceux  qui  ont  regarde  le  por- 
phyre comme  production  volcanique. 

L'on  trouve  des  porphyres  en  Egypte ,  en  Ita- 
lie ,  en  Allemagne  ,  en  Sucde  ,  en  France ,  Ôcc. 
Dorthcs  a  porté ,  de  diverses  montagnes  d'Auver- 
gne ,  des  échantillons  de  basalte  porph).rique  en 
table  et  en  masse,  contenant  des  crystaux  de  feld- 
spath bien  prononcés  et  peu  altérés. 

Il  a  vu  que  les  rochers  de  Chevanon ,  ancien 
couvent  deGrammontins/a  une  lieue  d'Artonne  en 
Auvergne ,  étoient  de  très-beau  porphyre.  Guet- 
tard  en  a  trouvé  dans  la  forêt  de  i'Esterelle  en 
Provence. 

Dorthcs  a  décrit  plus  de  vingt  variétés  de  por- 
phyres ,  rejettes  en  galets  par  la  Méditerranée  sur 
nos  côtes  ;  ils  sont  portés  par  le  Rhône  :  on 
trouve  dans  plusieurs  du  quartz  transparent  avec 
la  forme  prismatique ,  et  du  feld-spath  crystallisé. 

Le  porphyre  se  fond  en  un  globule  noir  mar- 
qué par  des  points  blancs. 

La  pesanteur  spécifique  du  porphyre  rouge  est 
de  27651,  Celle  du  porphyre  verd  26760.  Voy. 
3  ris  son. 

Le  porphyre  contient  quelquefois  du  schorl  ; 
WalUrius  l'a  décrit  porphir  rubms  cum  spatJio  sein" 
ùllanti  alho  st  hasalto  ni^ro. 
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Septième  sorte.  Jaspe  et  grenat. 

On  a  découvert  ztxxt  roche  en  Llande  ;  le  fond 
en  est  un  jaspe  verd  qui  renferme  ides  grenats  fer- 
rugineux 5  crystallisés  et  de  couleur  rouge. 

Huitième  sorte.  Jcspe  a  calcUolm, 

La  montagne  des  Géants  en  Bohême  ,  a  fourni 
cette  roche  ;  on  l'a  aussi  trouvée  aux  monts  Car- 
path  ,  près  de  Kaschau  en  Hongrie  :  on  a  observé 
aussi ,  à  Oberstein  dans  le  Palatinat  ,  wwQ.  roche 
composée  d'agathe  et  de  jaspe. 

N  EU  V  I  E  ME    SORT  E.  Jûspe  ct  quartT^. 

Cette  roche  appellée  par  Lbmé  ^  Saxum  Sihe^ 
rlcum  ,  a  été  trouvée  en  Sibérie  :  on  en  a  trouvé 
aussi  près  de  Stutgard  ,  dans  le  duché  de  Wur- 
temberg. 

Dixième  sorte.  Jaspe  ,  qicarr^  et  feldspath 

Cette  roche  se  trouve  aux  environs  de  Genève; 
elle  a  pour  fond  un  jaspe  ou  plutôt  un  pétro-silex 
noir  et  opaque  ,  très-dur  ;  cette  matrice  est  parse- 
mée de  petits  crysîaux  rectangulaires  de  fdd-spath 
blanc  et  de  grains  arrondis  de  quartz  transparenr. 
Saussure ,  qui  nous  en  a  donné  la  description ,  la 
place  parmi  les  porphyres. 
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Onzième  sorte.  Schorl  ^  grenat  et  tourmaline, 

MulUr  a  découvert  dans  le  Schneeberg ,  mon- 
tagne du  teriitoire  de  Sterzing  en  Tirol ,  une  sem- 
blable roche  renfermant  de  gros  crystaux  de  tour- 
maline ,  lesquels  contiennent  de  petils  grenats  crys- 
tallisés  ,  transparens  et  de  couleur  rouge. 

Fcrbcr  dit  qu'il  a  trouvé  ,  entre  Faistriz  et  Car- 
jîovitzen  Styrie,des  morceaux  détachés  de  schorl 
verd  qui  renferment  de  grands  grenats  rouges.  îl 
ajoute  que  ce  schorl  est  quelquefois  écailleux  et 
d'un  tissu  micacé. 

Saussure  a  trouvé ,  aux  environs  de  Genève , 
des  pierres  roulées ,  composées  de  schorl  en  masse 
et  de  grenat. 

La  Méditerranée  nous  rejette  plusieurs  variétés 
de  porphyres  roulés ,  qui  ont  pour  base  du  schorl 
en  masse. 

SIXIÈME       GENRE. 

Roches  sur-composies  ,  ou  cdlcs  qui  rcsultcnt  du  mi^ 

lange  a  de  la  réunion  de  plusieurs  genres  dlfférens. 

Première  sorte.  Pétro- silex  ,  alumine  ,  spath 

calcaire. 

On  trouve  cette  roche  à  Schneeberg  en  Saxe. 

Seconde  S0R.TE.  ArgHUy  siêatite^  spath  calcaire. 

Cette  sorte ,  ainsi  que  les  deux  suivantes  ,  sont 
comprises  dans  ce  qu'on  a  désigné  sous  le  nom  de 
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Saxa  glandulosa,  La  stéaîite  ,  le  spath  et  les  autres 
substances  se  trouvent  répandus  dans  la  matière 
qui  fait  le  fond  de  la  roche. 

Troisième  sorte.  Ar^lllc ,  léoHthe ^  schorl ^ 
spath  calcaire. 

Quatrième  sorte.  Ar^ilk ,  serpentine  ; 
spath  calcaire. 

Cinquième  sorte.  Serpentine j>  mica ,  spatk 
calcaire. 

Ferler  a  décrit  cette  dernière  sorte  sous  le  non\ 
depol^evera^  dénomination  qui  lui  a  été  fournie 
par  l'endroit  où  elle  se  trouve.  Voyez  ses  Lettres  sur 
ritalle. 

Sixième  sorte.  Serpentine  ^  schorl  ^pierre  calcaire. 

Cette  roche  environne  les  filons  de  la  mine  de 
SS.  Simon  et  Jude ,  à  Dognaska  dans  le  Bannat 
de  Temes^ar  ;  elle  se  trouve  aussi  aux  mines 
de  cuivre  de  Saska  et  à  Hoferschlag  ,  près  de 
Schemnitz  en  basse  Hongrie. 

Septième  sorte.  Stèatlte^  mica  et  grenats , 

On  trouve  cette  roche  à  Handol  en  Jempter- 
land  ,  vers  le  nord  de  la  Suède.  Born  ind.  foss» 
pars  II. 
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HuiTIKxME  SORTE.   Stéatiu  ,  micd  et  schorL 

Cette  roche  a  ctc  trouvée  à  Salberc  en  Y/est- 
manie,  province  de  Suède,  Born  ind.  foss.  pars  1 1 . 

Neuvième  sorte.  Grenats  ,  quart^ ,  mk.i 
et  serpentine, 

Celle-cî  contient  un  peu  de  pyrite  ;  on  la 
trouve  à  Puslerthal  en  Tiroî.  Yoy^z  Bruchmann, 

Dixième    sorte.    Feld- spath  ,   qitarti  ,   mici  , 
stéutite. 

Plusieurs  granits  sont  formes  par  un  pareil  mé- 
lange :  on  en  trouve  à  Sunneskog  en  Suède  et  au 
Guten  Hoffnansban  ,  près  d'Altwoschirz  en 
Bohême.  C'est  le  granités  steatitz  mixtus  de  Born, 

Onzième  sorte.  Oiiarti  ,  mica  et  ar^.lle. 

Cette  roche  sert  de  matrice  à  la  mine  d'étain 
à  Platte  et  à  Gottesgab  en  Eohcme. 

DouXIExME   sorte.    Qjiart7^ ,  ar^dle  et  stcathe. 

On  trouve  celle-ci  au  mont  Saint-Godard  en 
Suisse. 

BU    D  I  A  M  A  N   r. 

Le  diamant  forme  un  appendlx  à  Thistoire  des 
pierres  ;  sa  combustibilité  ne  l'assimile  à  aucune 
autre  espèce  connue. 
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On  a  regardé  pendant  long-temps  le  dian?zant 
comme  la  pierre  la  plus  dure  ,  la  plus  pesante 
et  la  seule  qui  ne  causât  point  une  double 
refraction  ;  mais  des  observations  ultérieures  ont 
détruit  ces  premières  idées.  Le  spath  adamantin 
paroit  aussi  dur  ;  le  rubis  oriental  et  le  jargon 
de  Ccylan  sont  plus  pesans  ,  et  les  pierres  pré- 
cieuses orientales  ne  présentent  qu'une  réfraction 
de  même  que  le  spath  phosphorique. 

Cette  pierre  précieuse  se  trouve  sur  la  côte 
de  Coromandeljet  principalement  dans  les  royau- 
mes de  Goîconde  et  de  Visapour  ;  la  terre  qui 
lui  sert  de  gangue  est  rouge,  ochreuse,  teignant 
les  doigts. 

En  général ,  pour  exploiter  les  mines  ou  les 
terres  à  diamans ,  on  délaie  la  terre  dans  Teau  , 
on  fait  ensuite  couler  ce  fluide,  et  l'on  t.]e  au 
grand  soleil  le  sable  qui  reste  au  fond.  Voyez 
les  Al  cm.  du   CgîîHc  Maréchal. 

D'autres  naturalistes  nous  ont  appris  que  lors- 
qu'on a  lavé  les  terres ,  on  laisse  dessécher  le 
résidu ,  et  on  le  vanne  dans  des  paniers  faits  exprès; 
les  ouvriers  cherchent  ensuite  les  diamans  à  la 
main.  Voyez  Valmont  de  Bomare. 

Les  diamans  sortant  de  la  terre  sont  encroûtés 
de  deux  couches  ,  l'une  terreuse  ,  l'autre  spathi- 
que.  Voyez  Rome  de  Lisk, 

Lorsque  les  lapidaires  vcuU;nt  les  travailler  , 
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ils  sont  obligés  de  chercher  le  fil  de  la  pierre  pour 
fendre  ou  cliver  le  diamant  ;  si  la  direction  n'est 
pas  uniforme  ,  on  Tappelle  diamant  de  nature.  La 
dureté  du  diamant  est  telle  ,  qu'il  résiste  à  l'acier 
le  mieux  trempé ,  et  qu'il  faut  l'attaquer  par  lui- 
même,  et  employer  à  cet  effet  la  poudre  de  diamant 
qu'on  appelle  égrisée, 

La  manière  dont  les  diamans  sont  taillés  ,  les 
fait  distinguer  en  diamant  rose  et  diamant  brillant 
ou  brillante  :  le  diamant  rose  est  celui  qui  est 
taillé  à  facettes  des  deux  côtés.  La  variété  des 
formes  qu'on  donne  aux  facettes  ,  et  l'inclinaison 
différente  qu'elles  présentent  les  unes  par  i apport 
aux  antres  ,  multiplient  les  réfractions ,  et  con- 
tribuent à  former  ces  reflets  et  ces  jets  de  lumière 
pure  et  vive  qui  caractérisent  le  diamant. 

On  divise  les  diamans  ,  en  diamans  d'Orient 
et  diamans  du  Brésil. 

Le  diamant  d'Orient  crystallise  en  octaèdres ,  et 
offre  toutes  les  variétés  de  cette  forme  primitive. 

Celui  du  Brésil  crystallise  en  dodécaèdres  ;  il 
zs^  moins  dur  ,  moins  pesant ,  moins  parfait ,  et 
moins  précieux  que  celui  d'Oiienî. 

Le  diamant  blanc  a  une  pesanteur  qui  est  à 
celle  de  l'eau  comme  3<2ii  à  loooo.  Brisson 
a  déterminé  cette  gravité  slir  le  pitt  de  la  cou- 
ronne :  un  pied  cube  de  ce  diamant  peseroit 
246  livres  7  onces  5  gros  69  grains. 
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Le  diamant  est  quelquefois  coloré  en  verd  , 
en  violet  5  en  noir,  &c.  Les  verds  sont  les  plus 
estimés ,  parce  qu'ils  sont  les  plus  rares  ;  la  gra- 
vité des  diamans  colorés  est  plus  forte  que  celle 
du  diamant  blanc ,  parce  qu'elle  s'accroît  de  celle 
du  principe  colorant  qui  est  métallique. 

L'éclat ,  la  du?eté  ,  le  feu  et  la  rareté  du  dia- 
ment  lui  ont  conservé  une  valeur  extravagante. 
On  appelle  diamant  d'une  belle  eau  ceux  qui 
ne  présentent  aucune  défectuosité,  aucune  tache; 
et  le  prix  en  est  proportionné  à  la  pureté. 

Lorsqu'un  diam.ant  est  sans  défaut ,  on  estime 
sa  valeur  d'après  son  poids ,  qu'on  détermine  ou 
qu'on  divise  par  karats ,  et  chaque  karat  équivaut 
à  environ  4  grains. 

Les  plus  beaux  diamans  connus  sont,  1°.  le 
grand  sancy  pesant  106  karats  et  le/7/V^qui  pèse 
7  gros  25  ^  grains  ;  il  a  14  lignes  de  long ,  13  1 
de  large  et  9  ^  d'épaisseur.  2^.  Le  diamant  qui 
appartient  aujourd'hui  à  la  Czarine  pèse  779  karats: 
l'Impératrice  l'acheta,  en  1772  ,  douze  tonnes  d'or, 
et  assura  une  pension  de  quatre  mille  roubles  ai; 
vendeur.  On  prétend  que  ce  beau  diamant  étoit 
un  de  ceux  qui  ornoient  les  yeux  de  la  fameuse 
statue  de  Schéringam  qui  a  huit  bras  et  quatre 
têtes,  et  qu'il  fut  enlevé  par  un  déserteur  François, 
qui  étoit  parvenu  à  ctre  préposé  à  la  garde  du 
temple  de  Brama  :  ce  diamant  fut  vendu  d'abord 


1^6  É    L    É  M    E   N    s 

50,000  liv.  puis  environ  400,000  livres  ;  enHti 
acheté  par  l'Inipcraîrice  de  Russie. 

La  combustibilité  du  diamant  est  un  phcno- 
mène  assez  intéressant  .  pour  que  nous  croyons 
devoir  rapporter  ici  l'extrait  fidèle  des  principaux 
travaux  qui  ont  servi  à  avancer  nos  connoissances 
sur  ce  sujet. 

Boyle  avoit  observé ,  depuis  long-temps ,  que 
le  diamant  exposé  à  un  feu  violent  donnoit  des 
vapeurs  acres. 

-  L'Empereur  François  P^  fit  exposer  au  feu 
de  réverbère  ,  pendant  vingt  -  quatre  heures  , 
des  cre^iseîs  dans  lesquels  on  avoit  mis  pour  six 
mille  florins  de  diamans  et  de  rubis  ;  les  diamans 
disparurent  ,  les  rubis  ne  furent  pas  altérés  :  on 
répéta  ces  expériences  avec  magnificence ,  et  on 
s'assura  que  le  diamant  perdoit  de  son  poli ,  s'ef- 
feuilîoit  et  se  dissipoit. 

Le  Grand-Duc  de  Toscane,  en  1694,  fît  faire 
des  expériences  par  Averonl  et  Taroioni  au  miroir 
de  Schlrnausen ,  et  on  vit  que  les  diamans  dispa- 
roissent  en  quelques  minutes. 

En  1772  ,  les  expériences  ont  été  reprises  par 
les  habiles  chymistes  de  Paris,  Durcit^  Laiira^uais  ^ 
Cadet  ,  Lavo'isier  ,  Mitotiard ,  Macquer  ,  &c.  On 
peut  voir  les  détails  des  expériences  intéressantes 
faites  à  ce  sujet ,  dans  les  volumes  de  l'Académie 
des  sciences ,  et  les  journaux  de  physique  de  cett^ 
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année  :  nous  nous  bornerons  à  en  faire  connoître 
les  résultats. 

i*'.  Darcet  QtLaiiraguais  ont  prouvé  que  le  dia- 
mant se  volatilisoit  dans  les  boules  de  porcelaine. 

2^.  Macqiicr  a  observé  que  le  diamant  se  di- 
latoit  et  se  gonfloit  ,  et  qu'on  appercevoit  une 
flamme  bleue  à  la  surface  pendant  la  combustion. 

3  ^.  Lavoisieret  Cadet  ont  prouvé  que  la  combus- 
tion àts>  diamans  ,  dans  les  vaisseaux  clos  ,  cessoit 
dès  quel'oxigène  étoit  détruit;  et  que  le  diamant  ne 
bruloit  qu'en  raison  de  l'oxigène  comme  les  autres 
corps  combustibles.  Les  Jouailliers  qui  exposent 
leurs  diamans  à  des  feux  très-violens  pour  les 
blanchir  ,  ont  soin  de  les  envelopper  de  façon  à 
les  garantir  du  contact  de  l'air. 

Sdussun  a  brûlé  le  diamant  au  chalum.eau.  La- 
roisier  a  prouvé  que  ,  lorsqu'on  l'exposoit  au 
miroir  ardent ,  il  s'en  élevoit  une  poussière  qui 
précipitoit  l'eau  de  chaux. 

Le  diamant  est  donc  un  corps  combustible 
qui  brûle  à  la  façon  des  autres  corps  :  cette  con- 
séquence rigoureuse  est  déduite  de  toutes  les  ex- 
périences qu'on  a  pu  imaginer  pour  acquérir  cette 
démonstration. 

On  a  découvert  en  chymle  ,  depuis  quelques 
années ,  une  pierre  très-singulière  ,  à  laquelle  on 
a  donné  le  nom  de  spath  adamantin  de  Bergmann^ 

Elle  est  noire ,  et  a  une  telle  dureté  que  sa 
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poudre  peut  servir  à  tailler  le  diamant  ;  ce  qui  lui 
a  fait  donner  son  nom. 

Elle  crystallise  en  prismes  hexaèdres  ,  ou  à  six 
pans ,  dont  deux  grands  et  quatre  petits. 

Sa  pesanteur  spécifique  est  de  38732  ,  par  rap- 
port à  celle  de  l'eau  qu'on  suppose  de  loooc. 
Voyez  Brisson.  Le  pied  cube  pèse  271  livres  i 
once  7  gros  63  grains. 

Le  teu  le  plus  violent  ne  produit  qu'un  léger 
ramollissement  sur  ce  spath ,  d'après  les  expé- 
riences de  Lavoisier, 

L'analyse  que  Klaproth  a  faite  de  cette  pierre , 
lui  a  présenté  une  terre  particulière  qu'on  a  soup- 
çonnée pouvoir  être  également  un  des  principes 
des  pierres  précieuses ,  &c. 

Vu  ES  générales  sur  les  décompositions  et 
les  changemens  que  subit  la  partie  pier- 
reuse de  notre  globe. 

S'il  étoit  permis  à  l'homme  de  suivre ,  pendant 
plusieurs  siècles  ,  les  divers  changemens  qu'ap- 
portent à  la  surface  de  notre  globe  les  agens 
nombreux  qui  l'altèrent ,  nous  aurion:>  déjà  des 
connoissances  précises  sur  ces  grands  phéno- 
mènes ;  mais  ,  jettes  presque  au  hasard  sur  un 
point  de  ce  vaste  théâtre  d'observations  ,  nous 
fixons  un  moment  des  opérations  que  la  nature 
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travaille  depuis  des  siècles  ;  et  nous  ne  pouvons 
ni  voir  ni  prédire  les  résultats ,  parce  que  plu- 
sieurs siècles  suffisent  à  peine  pour  rendre  les 
efFets  ou  les  changemens  sensibles.  La  nature  est 
de  tous  les  temps,  son  activité  a  été  liée  à  l'exis- 
tence de  la  matière  ;  ses  opérations  ne  font  point 
circonscrites  par  des  termes  rapprochés  ;  elle  dis- 
pose des  siècles ,  et  les  fait  entrer  dans  ses  com- 
binaisons ,  tandis  que  l'homme  ne  dispose  que  de 
quelques  instans  ,  et  disparoît  au  moment  qu'il 
est  parvenu  à  lier  quelques  faits  :  de-ià  vient  ^  sans 
doute  5  que  la  nature  est  incompréhensible  dans 
quelques-unes  de  ses  opérations  ,  et  inimitable 
dans  toutes  celles  qui  demandent  beaucoup  de 
temps. 

Il  faut  convenir  que  les  hommes  qui  ,  par  le 
seul  secours  de  leur  imagination  ,  ont  tâché  de 
se  faire  des  idées  sur  la  formation  et  les  grands 
phénomènes  de  ce  globe ,  ont  bien  des  droits  à 
notre  indulgence  :  on  ne  voit  ,  dans  cette  con- 
duite, que  les  efforts  du  génie  tourmenté  du  désir 
deconnoître,  et  irrité  du  peu  de  moyens  que  la 
nature  lui  a  confiés  pour  y  parvenir  ;  et ,  lorsque 
ces  naturalistes ,  tels  que  Buffon  ,  ont  su  embellir 
leurs  hypothèses  de  tout  ce  que  l'imagination  et 
l'éloquence  peuvent  fournir  d'ilhision  et  d'a?ré- 
mens ,  nous  leur  devons  alors  de  la  reconnoissance. 
Quant  à  nous  ,  nous  nous  bornerons  à  présenter 
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quelques  idées  sur  les  décompositions  successives 
de  notre  planète  ,  et  nous 'tâcherons  de  ne  pas 
nous  écarter  de  l'observation  et  des  faits. 

Nous  voyons  d'abord  que  les  êtres  vivans  ne 
s'entretiennent  et  ne  se  perpétuent  que  par  des 
décompositions  et  des  combinaisons  successives  : 
un  coup-d'œil  sur  le  règne  minéral  nous  y  pré- 
sente les  mêmes  changemens  ;  et  notre  globe  nous 
offre ,  dans  toutes  ses  productions  ,  des  modifica- 
tions continuelles  ,  et  un  cercle  d'activité  qui 
paroissoit  incompatible  avec  l'inertie  apparente 
des  produits  lithoiogiques.    • 

Pour  classer  nos  idées  avec  plus  de  méthode  , 
nous  pouvons  envisager  ce  globe  dans  deux  états 
différens  :  nous  examinerons  d'abord  la  roche  pri- 
mitive qui  en  fait  le  noyau  ou  le  centre ,  qui  paroit 
ne  contenir  aucun  germe  de  vie  ,  ne  renfermer 
aucun  débris  ,  aucune  dépouille  d'être  vivant,  et 
que  tout  nous  annonce  de  formation  primitive 
et  antérieure  à  la  création  des  corps  animés  ou 
végétans  :  nous  suivrons  les  divers  changemens 
qu'y  apporte  journellement  l'action  destructive 
des  corps  qui  l'altèrent  ou  la  modifient. 

Nous  examinerons  ensuite  quelles  sont  les 
pierres  qui  ont  été  apposées  successivement  sur 
celle-ci ,.  et  quelles  sont  les  décompositions  qui 
surviennent  à  ces  roches  secondaires. 

F.  Les  observations  des  Naturalistes  se  réunis- 
sent 
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sent  pour  prouver  que  le  noyau  du  globe  est  formé 
par  cette  roche  connue  sous  le  nom  de  granit  : 
les  profondes  excavations  que  l'art  ou  les  torrens 
ont  faites  à  notre  planète  ,  ont  toutes  mis  à  nud 
cette  roche  ,  et  n'ont  pas  pu  pénétrer  au-dessous. 
On  peut  donc  la  considérer  comme  le  noyau  du 
globe  ;  et  c'est  sur  elle  que  reposent  toutes  les 
matières  de  formation  postérieure. 

Le  granit  nous  présente  beaucoup  de  variétés 
dans  sa  forme  ,  sa  composition  et  sa  disposition  ; 
mais  c'est  ,  en  général ,  l'assemblage  de  quelques 
pierres  siliceuses  ,  telles  que  le  quartz  ,  le  schori , 
le  feld  -  spath  ,  le  mica  ,  et  la  grosseur  plus  ou 
m.oins  considérable  de  ces  élémens  du  granit,  qui  l'a 
fait  diviser  en  granit  à  gros  grains ,  et  granit  à  petits 
crains. 

Il  me  paroît  qu'on  ne  peut  pas  se  refuser  à 
reconnoître  que  ces  roches  doivent  leur  arrange- 
ment à  l'eau  ;  et  s'il  nous  étoit  permis  de  remon- 
ter par  rimagination  (i)  jusqu'à  cette  époque  où  , 
selon  les  historiens  sacrés  et  profanes ,  la  terre  et 
l'eau  étcient  confondues  ,  et  le  mélange  confus  de 

(i)  C'est  la  première  et  h  dernière  supposition  que  je  me 
permettrai  ;  d'ailleurs  cette  conjecture  est  indifférente  au  fond 
du  sujet  lui-même,  puisqu'elle  n*a  pour  objet  qu'une  hy- 
pothèse sur  la  manière  dont  a  pu  se  former  une  roche  qui 
existe  ,  et  dont  nous  ne  devons  observer  que  les  décom- 
positions. 

Tome.  II,  L 
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tous  les  principes  formoit  le  chaos  ^  nous  verrions 
que  les  loix  de  la  pesanteur  inhérentes  à  la  ma- 
tière, ont  dii  emmener  et  nécessiter  l'arrangement 
que  l'observation  nous  montre  aujourd'hui  :  l'eau, 
comme    plus  légère  ,  a  du    s'épurer  ,  filtrer   et 
gagner  la  surface  ;  les  principes  terreux  ont  du 
se  précipiter  et  former  une  boue  dans  laquelle 
tous  les  éîémens  des  pierres  étoient  confondus  : 
dans  cet  ordre  très-naturel  de  choses ,  la  loi  gé- 
nérale des  affinités  ,  qui  tend  sans  cesse  à  rappro- 
cher toutes  les  parties   analogues ,  s'est  exercée 
avec  toute  son  activité  sur  les  principes  de  cette 
pâte  presque  fluide  :  il   a   du    en    résulter  des 
corps  mieux  prononcés  ,  des  crystaux  plus  ou 
'moins  réguliers;  et,  de  cette  boue,  où  étoient 
confondus  les  principes  des  substances  pierreuses 
qui  composent  le  granit  ,  est  sortie  une  roche 
dans  laquelle  les  pierres  qui  en  forment  les  éîé- 
mens, ont  toutes  leur  forme  et  leurs  caractères 
distincts.  C'est  de  cette  manière  que  nous  voyons 
se  développer  des  sels  de  nature  très-difîerente  dans 
les  eaux  qui  les  tenoient  en  dissolution  ;  c'est  en- 
core de  cette  manière  que  se  forment  les  crystaux 
de  spath  et  de  gypse  dans  les  argilles  qui  en  con- 
tiennent les  principes. 

On  concevra  sans  peine  que  les  loix  de  la  pe- 
santeur ont  dû  influer  sur  l'arrangement  et  la  dis- 
position des  produits.  Les  matières  les  plus  gros- 
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sîères  et  les  plus  pesantes  ont  dû  se  précipiter; 
les  substances  légères  et  divisées ,  s'arranger  à  la 
surface  de  ces  premières  ;  et  c'est  ce  qui  constitue 
les  schistes  primitifs  ,  les  kneis  ,  les  roches  de 
mica  ,  &c.  qui  reposent  assez  communément  sur 
des  masses  de  granit  à  gros  grains. 

La  disposition  du  granit  à  petits  grains  ,  par 
couches  ou  feuillets  ,  me  paroît  dépendre  de  sa 
position  et  de  la  finesse  ou  ténuité  de  ses  par- 
ties :  placé  dans  un  contact  immédiat  avec  l'eau  , 
ce  fluide  a  dû  naturellement  influer  sur  l'arrange- 
ment qu'il  nous  présente  ;  et  les  éïémens  de  cette 
roche  ,  soumis  à  l'effet  des  vagues  et  à  l'action 
des  courans ,  ont  dû  former  des  couches. 

Les  roches  de  granit  une  fois  établies  comme 
noyau  du  globe ,  nous  pouvons ,  d'après  l'analyse 
des  principes  constituans  de  cette  roche,  et  d'après 
l'action  des  divers  agens  qui  peuvent  l'altérer  , 
suivre  pas  à  pas  les  dégradations  qui  sont  sur- 
venues. 

L'eau  est  le  principal  agent  dont  nous  exami- 
nerons les  effets.  Ce  fluide  ,  puisé  dans  le  sein  des 
mers  ,  est  poussé  par  les  vents  jusques  sur  les 
montagnes  les  plus  élevées  :  là  ,  il  se  précipite  en 
pluie  et  forme  des  torrens  qui  se  rendent  avec 
plus  ou  moins  de  rapidité  dans  le  réservoir  com- 
mun :  ce  mouvement  et  cette  chute  non-inter- 
rompus  5  atténuent  peu  à  peu  les  roches  les  plus 

L  1 
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dures, et  entraînent  leurs  débris  pulvéruîens  A  des 
distances  plus  ou  moins  considérables  :  Taction 
de  l'air  et  la  diverse  température  de  Tatmosphère, 
facilitent  l'atténuation  et  la  destruction  de  ces 
roches  ;  la  chaleur  en  dessèche  la  surface  et  la 
rend  plus  accessible  et  plus  perméable  à  l'eau  qui 
succède  ;  le  froid  la  divise  en  gelant  l'eau  dans 
leur  tissu  :  l'air  lui-même  fournit  de  l'acide  car- 
bonique qui  attaque  la  chaux  et  la  fait  effleurir  ; 
l'oxigène  s'unit  au  fer  et  le  calcine  :  de  sorte 
que  ce  concours  de  causes  favorise  la  désunion 
des  principes  ;  et  conséquemment  l'action  de  l'eau 
qui  nettoie  la  surface ,  entraîne  les  débris  et  pré- 
pare une  décomposition  ultérieure. 

Le  premier  effet  de  la  pluie  est  donc  d'abaisser 
les  montagnes.  Mais  les  pierres  qui  les  compo- 
sent doivent  résister  en  raison  de  leur  dureté  ;  et 
nous  devons  être  peu  surpris  de  voir  des  "J^ics  qui 
ont  bravé  l'action  destructive  du  temps ,  et  nous 
attestent  encore  le  niveau  primitif  des  montagnes 
qui  ont  disparu.  Ces  rochers  primitifs  ,  également 
inaccessibles  aux  injures  des  siècles  et  aux  êtres 
animés  qui  couvrent  de  leurs  dépouilles  des  mon- 
tagnes moins  élevées,peuvent  être  regardés  comme 
la  source  ou  l'origine  des  fleuves  et  des  rivières  : 
l'eau  qui  tombe  sur  leur  sommet ,  s'échappe  en 
torrens  par  les  surfaces  latérales  ;  eîle  use  dans 
son  trajet  le  sol  sur  lequel  elle  agit  sans  cesse  ; 
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elle -se  creuse  un  lit  plus  ou  moins  profend  ,  selon 
la  rapidité  de  sa  course ,  le  volume  ce  ses  eaux  , 
la  dureté  de  la  roche  qui  la  retient,  et  emporte 
avec  elle  les  portions  et  les  débris  des  pierres 
qu'elle  arrache  dans  son  cours. 

Ces  pierres  roulées  se  heurtant ,  se  froissant 
dans  leur  trajet,  leurs  angles  saillans  se  brisent  par 
le  choc ,  et  il  en  résulte  bientôt  des  cailloux  arron- 
dis qui  forment  les  galets  des  rivières  :  ces  galets  di- 
minuerai: en  grosseur  à  proportion  qu'on  s'éloigne 
des  montagnes  qui  les  fournissent  ;  et  c'est  à  cette 
cause  que  Dorthcs  a  rapporté  la  grosseur  dispro- 
portionnée des  cailloux  qui  constituent  nos  an- 
ciens atterrissemens  avec  celle  de  ceux  qui  for- 
ment les  nouveaux  :  car  ,  la  mer  s'étendant  autre- 
fois beaucoup  en  deçà  dans  la  direction  du  Rhône , 
les  cailloux  qu'elle  recevoit  des  rivières  et  qu'elle 
rejettoit  sur  les  plages  ,  n'avoient  point  parcouru 
un  si  long  espace  dans  leurs  lits  que  celui  qu'ils 
parcourent  aujourd'hui.  C'est  ainsi  que  les  débris 
des  Alpes  ,  entraînés  par  le  Rhône ,  ont  recouvert 
successivement  l'intervalle  immense  compris  entre 
les  moru:ïgnes  du  Dauphiné  et  du  Vivarais  ,  et 
sont  portés  jusques  dans  l'mtérieur  de  nos  mers, 
qui  les  déposent  en  petits  galets  sur  leurs  bords. 

Les  débris  pulvérulens  des  montagnes,  la  pous- 
sière qui  résulte  de  l'arrondissement  des  cailloux, 
sont  entraînés  avec  plus  de  facilité  que  les  cail- 
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îoiix  eux  -  mêmes  ;  ils  flottent  pendant  long- 
temps dans  Teau  dont  ils  troublent  la  transpa- 
rence ;  et  lorsqu'enfin  ces  mêmes  eaux  sont  moins 
agitées ,  et  que  leur  cours  est  ralenti ,  ils  se  dé- 
posent en  une  pâte  iine  et  légère  qui  forme  des 
couches  plus  ou  moins  épaisses,  et  dont  la  nature 
est  analogue  à  celle  des  roches  qui  leur  ont  donné 
naissance.  Ces  couches  se  dessèchent  peu  à  peu 
par  le  rapprochement  de  leurs  principes ,  prennent 
de  la  consistance ,  acquièrent  de  la  dureté ,  et  for- 
ment les  argilles  siliceuses ,  les  silex ,  les  pétro- 
silex  et  toute  la  classe  nombreuse  de  cailloux  , 
qu'on  trouve  dispersés  par  couches  ou  par  bancs 
dans  les  anciens  lits  des  rivières. 

Pallas  a  observé  le  passage  de  l'argille  au  silex 
dans  le  ruisseau  de  Sunghir  près  de  Wolodimer  : 
7.  W,  BaiimerVa  également  observé  dans  la  Hcsse 
supérieure. 

Plus  souvent  encore  le  limon  se  dépose  dans  les 
interstices  que  laissent  entre  eux  les  cailloux  rou- 
lés ;  il  rem.plit  cet  intervalle  ,  et  il  en  résulte  un 
véritable  ciment ,  qui  prend  de  la  dureté  et  forme 
ce  qui  est  connu  sous  le  nom  de  poudinr^zs  et  de 
grès;  car  ces  deux  espèces  de  pierres  ne  me  pa- 
roissent  différer  que  par  la  grosseur  du  grain  qui 
les  forme  ,  et  du  ciment  qui  les  lie. 

Nous  voyons  quelquefois  des  granits  se  décom- 
poser d'eux  -  mêmes  :  le  tissu  des  pierres  qui  les 
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forment  se  relâche ,  les  principes  se  désunissent 
et  se  séparent ,  et  les  eaux  les  emportent  à  pro- 
portion. J'ai  vu  5  près  de  Mendc ,  à  côté  du  Chastzl^ 
nouvel^  le  plus  beau  kaolin  sur  la  surface  d'un 
granit  en  décomposition  ;  et  cette  même  roche  se 
décompose  dans  plusieurs  autres  endroits  de  notre 
département.  Il  m'a  paru  que  c'étoit  sur-tout  le 
feld-spath  qui  s'altéroit  le  premier. 

La  plupart  des  pierres  siliceuses  formées  par  îe 
dépôt  àzs  eaux  pluviatiles  ,  et  durcies  par  le  laps 
du  temps  ,  subissent  aisément  une  seconde  décom- 
position :  le  fer  est  le  principal  agent  de  ces  alté- 
rations secondaires  ;  et  sa  calcination  déterminée 
par  l'air  ou  l'eau ,  entraîne  la  désunion  des  prin- 
cipes. Oïl  peut  prendre  la  nature  sur  le  fait ,  dans 
l'examen  attentif  des  altérations  des  pierres  à  fu- 
sil ,  des  variolites ,  des  porphyres ,  des  jaspes  ^  ô:c, 

La  décomposition  des  silex  ,  des  calcédoines  ^ 
des  agathes ,  et  généralement  de  toutes  les  pierres 
de  ce  genre  qui  jouissent  d'une  certaine  transpa- 
rence, me  paroît  devoir  être  rapportée  à  la  vola- 
tilisation de  l'eau  qui  fait  un  de  leurs  principes  et 
leur  donne  la  transparence. 

On  peut  confidérer  celle-ci  com.me  des  crystal- 
lisations  ébauchées  ;  et  lorsque  l'eau  se  dissipe  , 
elles  effleurissent  à  la  manière  de  quelques  sels 
neutres  ;  de-là  vient  que  la  décomposition  s'an- 
nonce par  l'opacité,  la  teinte  blanche,  la  perte  ài 

L4 


lé8  É    L    É    M    E    N    S 

consistance  et  de  dureté ,  et  finit  par  présenter  une 
poudre  très  -  ténue  et  quelquefois  très-blanche  ; 
c'est  sur-tout  cette  décomposition  qui  forme  les 
arg'Ues. 

Il  y  a  des  silex  dont  les  altérations  forment  de 
la  marne  etfer  / escente  ;  ceux-ci  ne  me  paroissent 
point  de  la  nature  des  roches  primitives  ;  ils  ont 
la  même  origine  que  les  pierres  calcaires ,  dont  ils 
ne  dioe/ent  que  par  la  proportion  très-forte  de 
l'aigille  ;  c'est  de  cette  nature  que  sont  ceux  que 
nous  trouvons  si  abondamment  dans  les  dépôts 
calcaires  qui  nous  entourent. 

L'eau  qui  s'infiltre  dans  les  montagnes  de  roche 
primitive ,  entraîne  souvent  avec  elle  les  parti- 
cules très-divisées  de  quartz,  et  va  former  ,  en  les 
déposant,  des  stalactites,  des  agathes,  des  crys° 
U\\y.  de  roche  ,  &:c.  Ces  stalactites  quartzeux , 
différemment  colorés  ,  ont  une  formation  assez 
analogue  à  celle  des  albâtres  calcaires ,  et  nous  ne 
trouvons  de  différence  que  dans  les  principes  qui 
les  constituent. 

Iî°.  Nous  venons  d'exposer  en  peu  de  mots  les 
principaux  changemens  et  les  diverses  modifica- 
tions qui  ont  é:é  apportés  à  la  roche  primitive. 
Nous  n'y  avons  observé  ni  germe  ni  vie  ;  et  les 
métaux  ,  le  soufre ,  les  bitumes  ne  se  sont  point 
présentés  à  nos  yeux  ;  leur  formation  parok  pos-^ 
téïieure  à  Texistence  de  ce  globe  primitif.  Les 
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aîtcraîîons  et  décompositions  qu'il  nous  reste  à 
examiner  à  présent ,  paroissent  produiles  par  la 
classe  des  êtres  vivans  ou  organisés. 

Nous  voyons ,  d'un  coté  ,  la  classe  nombreuse 
d'animaux  à  coquilles ,  accroître  de  leurs  débris 
la  masse  pierreuse  de  notre  globe  ;  leurs  dépouil- 
les ,  long-temps  agitées  et  brassées  par  les  vagues, 
plus  ou  moins  altérées  par  le  choc  et  les  secousses, 
forment  ces  couches  ou  ces  bancs  de  pierre 
à  chaux  ,  dans  lesquels  nous  app^ercevons  très- 
souvent  l'empreinte  de  la  coquille  qui  leur  donne 
naissance. 

Nous  voyons ,  d'un  autre  côté ,  des  végétaux 
nombreux  croître  et  périr  dans  la  mer  ;  et  ces 
plantes  ,  pareillement  déposées  et  amoncelées  par 
les  courans  ,  forment  des  couches  qui  se  décom- 
posent ,  se  désorganisent ,  et  laissent  tous  les  prin- 
cipes du  végétal  confondus  avec  le  principe 
terreux  :  c'est  là  l'origine  qu'on  donne  ordinaire- 
ment au  charbon  de  pierre  et  au  schiste  secon- 
daire; et  cette  théorie  est  établie  sur  l'existence  du 
tissu  très-reconnoissable  des  végétaux  décomposés 
dans  les  schistes  et  les  charbons ,  et  sur  la  pré- 
sence des  coquilles  et  des  poissons  de  mer  dans 
la  plupart  de  ces  produits. 

Il  me  paroît  que  l'on  doit  encore  rapporter  la 
formation  de  la  pyrite  à  la  décomposition  végé- 
tale :  elle  existe ,  plus  ou  moins  abondamment , 
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dans  tous  les  schistes  et  charbons.  J'ai  trouvé 
une  pelle  de  bois ,  enfouie  dans  les  dépôts  de  la 
rivière  de  Cèze ,  convertie  en  jayet  parsemé  de 
pyrite.  On  peut  faire  concourir,  avec  cette  cause  , 
la  décomposition  des  matières  animales.  Ce  qui 
me  paroît  autoriser  ces  idées  ,  c'est  que  nous 
trouvons  beaucoup  de  coquillages  passés  à  Tétat 
de  pyrite. 

Non-seulement  les  végétaux  marins  forment 
des  couches  considérables  par  leurs  décompo- 
sitions ;  mais  les  débris  de  ceux  qui  croissent  à 
^M  la  surface  du  globe  ,  doivent  être  comptés  parmi 
les  causes  ou  agens  qui  concourent  à  produire 
des  changemens  sur  ce  globe. 

Nous  considérerons  séparément  ce  qui  est  du 
à  ces  diverses  causes  ,  et  nous  en  suivrons  les 
eiiets ,  comme  si  chacune  étoit  seule  employée 
à  modifier  et  à  altérer  notre  planète. 

i*^.  Les  montagnes  calcaires  sont  constamment 
apposées  sur  la  surface  des  montagnes  primitives  ; 
et  si  quelques  observations  éparses  nous  pré- 
sentent un  ordre  contraire ,  nous  devons  regarder 
cette  interversion  et  ce  dérangement  comme  pro- 
duits par  des  bouleversemens  qui  ont  changé  la 
disposition  primitive  :  j'observerai  même  que  ^ 
quelquefois  ,  le  désordre  n'est  qu'apparent  ;  et 
des  Naturalistes  peu  instruits  ont  décrit  des  mon- 
tagnes calcaires  comme  gissantes  sous  le  granit. 
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parce  que  celui-ci  perce ,  pour  ainsi  dire ,  cette 
enveloppe ,  s'élève  à  une  plus  grande  hauteur  , 
et  laisse  à  ses  pieds ,  et  presque  soiis  lui ,  les  débris 
calcaires  déposés  à  sa  base.  Quelquefois  même 
la  pierre  à  chaux  rempht  ,  dans  une  très-grande 
profondeur  ,  les  crevasses  ou  fentes  pratiquées 
dans  le  granit  :  j'ai  vu  dans  la  Lozère ,  du  côté 
de  Florac ,  une  profonde  ouverture  faite  dans  le 
granit  et  remplie  par  de  la  pierre  calcaire  ;  ce 
filon  a  une  profondeur  connue  de  plus  de  150 
toises ,  sur  2  à  3  de  diamètre. 

Il  arrive  encore  assez  souvent  que  les  eaux 
qui  se  chargent  des  débris  du  granit  primitif,  les 
entassent ,  et  forment  des  granits  secondaires  qui 
peuvent  exister  sur  la  pierre  calcaire. 

Ces  montagnes  calcaires  se  décomposent  par 
l'action  combinée  de  l'air  et  de  l'eau  ;  et  le  pro- 
duit de  leur  décomposition  forme  quelquefois  de 
la  craie  ou  de  la  marne. 

La  légèreté  de  cette  terre  permet  facilement 
à  l'eau  de  la  transporter  :  ce  fluide  ,  qui  n'a 
point  la  propriété  de  la  tenir  en  dissolution ,  la 
dépose- bientôt ,  et  forme  les  gurhs ,  les  albâtres, 
les  stalactites ,  &c.  Les  spaths  ne  reconnoissent 
pas  d'autre  cause  pour  leur  formation  ;  cette  crys- 
tallisation  est  postérieure  à  l'origine  des  monta- 
gnes calcaires. 

Les  eaux    entament  et  décharnent  plus  aisé- 
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ment  les  montagnes  calcaires  ;  leurs  débris,  comme 
très-légers,  sont  entraînés  et  plus  ou  moins  broyés; 
quelquefois  ,  les  fragmens  de  ces  roches  sont  liés 
par  un  gluten  ou  un  ciment  de  même  nature , 
et  il  en  résulte  le  grès  calcaire  et  les  brèches  ; 
d'autres  fois ,  ces  débris  calcaires  se  déposent  sur 
du  sable  quartzeux  ;  et  cette  réimion  de  matière 
primitive  et  de  produits  secondaires  donne  nais- 
sance à  une  roche  mi-partie  commune  dans  notre 
département. 

i"^.  Les  montagnes  de  schiste  secondaire  ne 
nous  présentent  souvent  qu'un  pur  mélange  de 
principes  terreux  ,  sans  le  moindre  vestige  de 
bitume:  ces  roches  fournissent,  par  l'analyse,  de 
la  silice  ,  de  l'alumine ,  de  la  magnésie  ,  de  la 
chaux  à  l'état  de  carbonate  et  du  fer  ;  ces  prin- 
cipes y  sont  plus  ou  moins  unis  ,  plus  ou  moins 
liés,  et  conséquemment  plus  ou  moins  accessibles 
à  l'action  des  agens  qui  détruisent  les  roches  dont 
nous  venons  de  parler. 

Ces  mêmes  principes  désunis  et  transportés 
par  les  eaux  ,  donnent  naissance  à  une  grande 
partie  des  pierres  que  nous  avons  comprises  dans 
le  genre  des  mciànésienms.  Ces  mêmes  élémens 
charriés  par  l'eau  ,  et  déposés  avec  les  précau- 
tions convenables  pour  faciliter  la  crystallisation, 
forment  les  schorls  ,  la  tourmaline  ,  les  gre- 
nats,  &c. 
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Nous  ne  prétendons  pas  exclure  par -là  ,  et 
rejetter  absolument  le  système  des  Naturalistes 
qui  attribuent  la  formation  des  pierres  magné- 
siennes à  la  décomposition  des  rocHes  primitives  ; 
mais  nous  croyons  qu'on  ne  peut  pas  se  refuser 
à  reconnoître  cette  formation  pour  plusieurs 
d'entre  elles ,  sur-tout  pour  celles  où  la  magnésie 
est  plus  abondante. 

Il  arrive  souvent  que  les  schistes  secondaires 
sont  parsemés  de  pyrites  ;  et  ,  dans  ce  cas  ,  le 
simple  contact  de  l'air  et  de  l'eau  en  facilite  la 
décomposition  :  il  se  forme  de  l'acide  sulfurique 
qui  se  combine  avec  les  divers  principes  cons- 
tituans  de  la  pierre ,  et  il  en  résulte  des  sulfates 
de  fer  ,  de  magnésie  ,  d'alumine ,  de  chaux ,  qui 
efîleurissent  à  la  surface ,  et  restent  confondus. 
On  exploite  des  schistes  de  cette  nature  dans 
presque  tous  les  endroits  où  l'on  a  établi  des 
atteliers  d  alun  ;  et  les  plus  pénibles  travaux  de 
cette  exploitation  consistent  à  séparer  entre  eux 
les  sulfates  de  fer ,  de  chaux  et  de  magnésie  qui 
y  sont  mêlés  ;  quelquefois  la  magnésie  y  est  assez 
abondante  pour  que  ce  sulfate  prédomine  :  j'ai 
vu  des  montagnes  de  schiste  de  cette  nature. 
Le  sulfate  de  chaux  ,  comme  peu  soluble  dans 
l'eau  ,  est  entraîné  par  ce  liquide ,  et  déposé  pour 
former  des  couches  de  gypse  ;  tandis  que  les  autres 
sels  beaucoup  plus  solubles  restent  en  dissolu- 
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tion ,  et  forment  les  eaux  minérales  vitrîoliques. 

Les  schistes  pyriteiix  sont  souvent  imprégnés 
de  bitume  ,  et  les  proportions  forment  les  diverses 
qualités  de  mines  de  charbon. 

Il  me  paroît  qu'on  peut  poser  comme  un 
principe  incontestable, que  la  pyrite  y  est  d'autant 
plus  abondante  que  le  principe  bitumineux  y 
est  plus  rare  :  cle-là  vient  que  les  charbons  de 
inauvaise  qualité  sont  plus  sulfureux,  et  détruisent 
les  chaudières  de  métal  en  les  pyritisant.  C'est 
im  schiste  de  cette  nature  qui  paroît  former  le 
foyer  des  volcans  ;  et  nous  retrouvons  dans  l'ana- 
lyse des  matières  pierreuses  qui  sont  rejettées  , 
les  mêmes  principes  que  ceux  qui  constituent 
ce  schiste.  Nous  devons  donc  être  peu  surpris 
de  trouver  des  schorls  dans  les  produits  vol- 
caniques ;  nous  devons  l'être  moins  encore 
de  voir  que  les  feux  souterrains  nous  portent , 
des  entrailles  de  la  terre  ,  des  sels  sulfuriques , 
du  soufre  et  autres  produits  analogues. 

3°.  La  dépouille  des  végétaux  terrestres  nous 
présente  un  mélange  de  terres  primitives  plus 
ou  moins  colorées  par  le  fer.  On  peut  donc  la 
regarder  comme  une  matrice  dans  laquelle  sont 
dispersés  les  germes  de  toutes  les  combinaisons 
pierreuses  :  les  principes  terreux  s'assortissent  par 
les  loix  de  leurs  affinités  ;  il  s'y  forme  des  crystaux 
de  spath  ,  de  plâtre ,  et  même  des  crystaux  de 
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roche  ,  selon  toutes  les  apparences  ;  car  nous 
trouvons  des  terres  ochreuses  dans  lesquelles  ces 
crystaux  sont  abondamment  dispersés  ;  nous  les 
voyons  presque  se  former  sous  nos  yeux.  J'ai 
observé  assez  souvent  des  ochres  durcies  ,  pleines 
de  ces  crystaux  à  deux  pyramides. 

Les  terres  ochreuses  me  paroissent  mériter  la 
plus  grande  attention  de  la  part  des  Naturalistes  : 
c'est  un  des  moyens  les  plus  fertiles  que  la  nature 
connoisse  ;  c'est  même  dans  des  tevres  à~peu-près 
semblables  qu'elle  paroît  travailler  le  diamant  dans 
les  royaumes  de  Golconde  et  de  Visapour  ;  et  l'on 
diroit ,  s'il  étoit  permis  de  finir  par  une  fiction  pu- 
rement poétique  ,  que  l'élément  du  feu  ,  bien  loin 
de  se  perdre  par  la  dissipation  des  principes  com- 
bustibles du  végétal ,  s'est  épuré  pour  former  cette 
pierre  précieuse  éminemment  combustible ,  et  que 
la  nature  a  voulu  nous  prouver  que  les  termes 
de  destruction  et  de  mort  sont  relatifs  à  la  gros- 
sièreté de  nos  sens ,  et  qu'elle  n'est  jamais  plus  fé- 
conde que  lorsque  nous  la  jugeons  au  moment 
de  s'éteindre. 

La  dépouille  des  animaux  qui  vivent  à  la  sur- 
face du  globe, mérite  quelque  considération  dans 
le  nombre  des  causes  que  nous  assignons  pour 
expliquer  les  divers  changemens  qu'éprouve  notre 
planète.  On  trouve  des  ossemens  assez  conservés 
d?.ns  certains  endroits  ;  on  peut  môme  assez  sou- 
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vent  distinguer  l'espèce  d'animaux  à  laquelle  ils 
ont  appartenu  ;  c'est  mcme  ,  d'après  ces  sortes  de 
témoignages ,  qu'on  a  prétendu  pouvoir  expli- 
quer le  déplacement  de  certaines  espèces ,  et  con- 
clure de-là,  ou  un  refroidissement  sensible  dans 
notre  planète  ,  ou  un  changement  sensible  dans  la 
position  de  l'axe  de  la  terre.  Les  sels  phosphori- 
ques  et  le  phosphore ,  qu'on  a  trouvés  ,  de  nos 
jours ,  combinés  avec  le  plomb  ,  le  fer  ,  &:c.  an- 
noncent ,  qu'à  mesure  que  les  principes  se  dé- 
gagent par  la  décomposition  animale  ,  ils  se  com- 
binent avec  d'autres  corps ,  ce  qui  forme  l'acide 
nitrique  ,  les  alkalis  ,  et  généralement  la  liste 
nombreuse  des  sels  nitreux. 
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TROISIÈME    PARTIE. 

DES     SUBSTANCES     MET  ALU  qu  E  S^ 

INTRODUCTION. 

JL ES  substances  métalliques  sont  distinguées  de 
toutes  les  autres  productions  du  globe ,  par  une 
opacité  absolue  ,  une  pesanteur  plus  fone  que 
celle  des  autres  matières  ,  et  un  brillant  qui  n'ap- 
partient qu'à  cette  classe  de  corps. 

Les  usages  multipliés  des  métaux  dans  les  arts , 
leur  emploi  dans  la  médecine ,  la  place  qu'ils  oc* 
cupent  dans  l'histoire  naturelle  de  notre  planète , 
rendent  leur  étude  intéressante  et  nécessaire. 

i^.  Un  des  caractères  distinctifs  des  métaux, 
c'est  leur  opacité  :  la  pierre  la  plus  opaque ,  di- 
visée en  feuillets  très- minces ,  prend  de  la  trans- 
parence ,  tandis  que  la  lame  la  plus  ténue  de  métal 
conserve  la  même  opacité  que  la  masse  ;  c'est  ' 
cette  propriété  vraiment  caractéristique  qui  les 
fait  employer  dans  les  arts ,  pour  réfléchir  ou  ren- 
voyer l'image  des  objets  ;  une  couche  assez  mince 
d'étain  et  de  mercure  fixée   sur  la  surface  d'un 
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verre ,  en  fait  une  glace  ou  miroir  ,  et  Tacier  bien 
poli  forme  les  miroirs  de  télescopes.  La  dureté 
d'un  mcral  contribue  singulièrement  à  faciliter  la 
réflexion  des  objets  ,  puisqu'elle  lui  permet  de 
prendre  un  beau  poli  ;  mais  la  couleur  doit  néces- 
sairement concourir  pour  le  rendre  parfait  ;  car 
SQS  nuances  font  qu'il  absorbe  plus  ou  moins  de 
rayons.  Le  grand  défaut  c\es  miroirs  de  métal ,  c'est 
que  la  surface  se  salit  par  l'altération  inévitable 
que  l'action  de  l'air  et  de  l'humidité  doit  produire. 

1^.  La  pesanteur  est  encore  un  caractère  d'après 
lequel  nous  pouvons  reconnoÎLre  une  matière  mé- 
tallique :  un  pied  cube  de  marbre  pèse  1 90  livres  ; 
un  pied  cube  d'étain  en  pèse  510,  et  un  pied  cube 
d'or  1348. 

3°.  Les  métaux  ont  aussi  en  général  la  facilité 
de  s'étendre  et  de  s'applatir  quand  on  les  frappe  ou 
qu'on  les  soumet  à  une  pression  forte  et  graduée  : 
cette  propriété  est  connue  sous  le  nom  de  ducn- 
lue.  Tous  les  métaux  ne  jouissent  point  de  cette 
qualité  ;  mais  ceux  qui  possèdent  le  plus  émi- 
nemment les  qualités  métalliques  en  sont  pourvus, 
et  nous  pouvons  distinguer  trois  états  de  duc- 
tilité relativement  à  la  manière  dont  elle  est  mo- 
difiée par  les  divers  procédés  usités:  i^.  la  ductilité 
sous  le  marteau  ;  2°.  la  ductilité  à  la  filière;  3*^.  la 
ductilité  au  laminoir. 

Les  métaux  ductiles  sous  le  marteau ,  se  pré- 
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Sentent  dans  l'ordre  suivant  ,  l'or  ,  l'argent  ,  le 
cuivre ,  le  fer  ,  l'étain  et  le  plomb. 

Les  métaux  ductiles  à  la  filière  forment  la  série 
qui  suit  :  l'or  ,  le  fer ,  le  cuivre  ,  l'argent,  l'étain  , 
le  plomb.  Comme  dans  l'opération  de  la  filière  on 
tire  à  force  le  métal  pour  le  faire  passer  à  travers 
des  trous  de  divers  calibres  et  le  réduire  en  fils , 
les  métaux  ne  résistent  à  cette  prodigieuse  exten- 
sion que  par  leur  ténacité  plus  ou  moins  forte  ; 
aussi  Fourcroy  a-t-il  distingué  cette  ductilité  de  la 
première ,  en  l'attribuant  uniquement  à  la  téna- 
cité des  métaux. 

Il  est  des  métaux  qui  ne  sont  ductiles  ni  au 
marteau  ni  à  la  filière  ,  et  qui  le  deviennent  très- 
fortement  lorsqu'on  leur  applique  une  pression  - 
égale  et  graduée;  tel  est  le  zinc  que  Sage  a  réduit  en 
lames  très-minces  et  très  -  flexibles  par  le  moyen 
du  laminoir. 

La  chaleur  favorise  la  ductilité  de  tous  les 
métaux;  elle  écarte  les  parties  intégrantes  et  forme 
des  espaces  ou  des  interstices  qui  permettent  aux 
molécules  comprimées  de  s'applatir  et  de  s'étendre; 
c'est  ce  qui  engage  les  artistes  à  emprunter  le 
secours  de  la  chaleur  pour  travailler  aisément  les 
métaux  ;  sans  cette  précaution  ils  s'écroulsscnt  ou 
se  déchirent ,  parce  que  les  molécules  trop  rap- 
prochées ne  peuvent  pas  céder  sous  le  marteau. 

La  ductilité  des  métaux  nous  permet  d'en  dis- 
Aï  2 
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poser  à  notre  gré  ;  et  c'est  sur  cette  admirable  pro- 
priété que  sent  fondes  presque  tous  les  arts  qui 
ont  le  travail  des  raétaux  pour  objet  :  sans  elle 
ce  seroient  des  blocs  informes  ou  des  masses 
grossières ,  tels  que  la  fonte  pourroit  nous  les  four- 
nir ;  mais  nous  serions  privés  de  cette  foule  d'ob- 
jets variés  que  les  arts  ont  successivement  fournis 
à  nos  besoins  ou  à  notre  luxe. 

La  nature  ne  nous  présente  que  rarement  les 
métaux  avec  ces  degrés  de  perfection  ;  elle  les  a 
cachés  dans  l'intérieur  de  la  terre,  les  a  combinés 
avec  diverses  substances  qui  en  masquent  ou  en 
altèrent  les  propriétés  métalliques  ,  et  a  laissé  à 
l'industrie  de  l'homme  le  pénible  soin  de  les  extrai- 
re ,  de  les  débarrasser  de  leurs  entraves,  et  de  leur 
donner  les  qualités  précieuses  qui  n'appartiennent 
qu'au  métal.  Les  métaux ,  ainsi  cachés ,  ainsi  en- 
fouis ,  form^ent  des  mines  :  les  mines  existent  or- 
dinairement dans  des  fentes  ou  crevasses  de  ro- 
chers ,  qu'on  dé^.i,:^ne  par  le  nom  Aq filon  :  les  filons 
sont  plus  ou  m.oins  inclinés  à  l'horizon  ;  et  les 
degrés  d'inclinaisons  leur  font  donner  les  noms  de 
filon  droit ,  filoîi  dévoyé ,  fdon  obllquz  ,  filon  plat , 
selon  l'angle  qu'ils  font  avec  l'horizon.  La  partie 
du  rocher  qui  repose  sur  le  côté  supérieur  du 
filon ,  est  appelle  k  toit;  et  on  donne  le  nom  de  lit 
à  la  paroi  sur  laquelle  le  filon  est  couché.  Ces 
filons  ont  plus  ou  moins  de  largeur ,  ce  qui  leur 
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fait  donner  les  noms  à^  filet ,  de  vc'mc  ou  à^  filon. 

Ils  ont  plus  eu  moins  de  continuité  ou  de  suite, 
ce  qu'on  désigne  sons  les  noms  àe  fiJon  suivi  ,  de 
filon  déserteur^  et  scus  cel;!!  de  mine  en  rognons  lors- 
que le  minerai  se  présente  en  boules  ou  amas  d'es- 
pace en  espace.  On  désigne  sous  le  nom  de  coureur 
de  gd-{on  un  ûlon  qui  ne  pénètre  pas  dans  k  pro- 
fondeur. 

Les  caractères  d'ap'-'ès  lescfuels  on  prétend  s'as- 
surer de  l'existence  d'une  mine  dans  l'intérieur  de 
la  terre  ,  sont  tous  équivoques  et  suspects. 

L'aspect  sauvage  d'une  montagne  ,  la  nature 
des  plantes  qui  y  croissent  ,  les  exhalaisons  qui 
s'élèvent  du  sein  de  la  terre  ,  donnent  des  indices 
trop  douteux  pour  qia'iin  homme  raisonnable 
risque  sa  fortune  d'après  ces  seuls  caractères.  Les 
baguettes  ^^vi/z.'zrc^/V^iSont  le  fruit  de  la  supersîitioii 
et  de  l'ignorance  ;  et  le  ridicule  qu'on  a  jette  suc- 
cessivement sur  cette  classe  d'imposteurs  en  a 
rendu  le  nombre  plus  rare  ,  comme  les  dupes 
nombreuses  qui  ont  été  faites  par  ces  sortes  de 
gens  ont  rendu  leurs  successeurs  plus  prudcns. 

La  nature  des  pierres  qui  composent  une  mon- 
tagne peut  fournir  quelques  indications  :  nous 
savons,  par  expérience  ,  que  les  mines gissent  rare- 
ment dans  le  granit  et  les  autres  montagnes  primi- 
tives ;  nous  savons  aussi  que  les  montagnes  de 
format'on  trop  moderne  en  contiennent  très-rare- 
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ment  ,  et  nous  ne  les  trouvons  que  dans  celles  de 
seconde  formation  ,  dans  celles  de  schiste  et  d'an- 
tique pierre  calcaire  dépouillée  de  toute  impres- 
sion de  coquille. 

La  présence  du  spath  pesant  formant  une  couche 
ou  filon  à  la  surface  de  la  terre,  a  été  regardée  par 
plusieurs  minéralogistes  comme  d'un  très  -  bon 
augure  :  il  m^e  paroît  même  que  c'est  de  cette 
pierre  qu'a  prétendu  parler  Bêcher  dans  ses  ou- 
vrages 5  et  que  c'est-là  sa  terre  vitrifiable ,  ou  celle 
qu'il  a  regardée  comme  principe  des  métaux  ,  et 
qu'on  a  prise  mal  à  propos  pour  le  quartz. 

La  pierre  vitrifiable  de  Bêcher ,  lapïdïs  species  , 
quœ  in  igné  finit  et  fiuens  vitrum  exhihet  ;  et  autre 
part  :  transparens  enim  non  nihll  est ,  albus  et  quasi 
argenteis  foliis  interspcrsus  ad  ignem  facile  liquabilis. 
Bêcher  la  regardoit  comme  un  indice  certain  de  la 
présence  des  mines ,  comme  il  paroît  par  le  pas- 
sage suivant  :  sine  quo  Livide ,  nulla  minera  hona 
est  5  nec  fertilitatem  promittït  ,  adeo  enim  iste  lapis 
mineris  necessarius  est ,  ut ,  vel  nude  ,  et  sine  ullo  mé- 
tallo in  montihus  existens  infaillibile  signum  futuri 
metalli  sit  ,  quod  ,  hoc  signo  freti  ,  non  sine  magnis 
interdum  sumptibus  quœrunt  minerarum  indagatores  ; 
hanc  ergo  sive  terram  sive  lapidem  ,  non  sine  pregnan- 
îibus  causis  pro  principio  primo  omnium  métallo- 
rum  minerarum  et  lapidum  ac  gemmarum  statuimus 
et  agnoscimus  certis  freti  experimentis  ut  in  sequen-^ 
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iihus  demonstrahïmus  ^  qïiibus  evinccre  possumus  prcz" 
fatam  terram  actu  in  mztallïs  et  mineralihus  omnibus 
nec-non  lapidibus  et  gemmis  existere ,  eorumque  mix- 
tum  utbasim  et  fundamentum  ingredi^undc  ea  hypos- 
tasin  suam  opacitatem^diaphandtatem  ctfiuxum  nan" 

ciscuntur Hœc  ergo  terra  non  modo  cum  prcesens 

adest ,  infaillibile  signum  affuturi  metaili  est ,  sed  et 
absens  idem  signum  existit  ^  defuturi  nempe  metaili.., 
defectus  hujiis  term  proxima  etfrequentissima  causa 
sterilium  miner  arum  existit....  lapis  de  qiio  egimus  , 
non  modo  ut  matrix  sed  ut  ingrediens  et  principium. 

Lorsqu'on  a  des  indices  de  l'existence  d'une 
mine  dans  un  endroit ,  on  peut  employer  la  sonde 
ou  tarière  de  montagne  pour  confirmer  ou  détruire 
à  peu  de  frais  ces  s  upçons. 

Il  arrive  souvent  que  les  filons  sont  à  nud  :  le 
mélange  des  pierres  et  des  métaux  forme  une 
espèce  de  ciment  qui  résiste  plus  à  l'action  des- 
tructive du  temps  que  le  reste  de  la  m.ontagne  ; 
et  comme  ces  parties  de  roches  liées  par  un  ciment 
métallique,  présentent  plus  de  résistance  à  l'action 
des  eaux ,  qui  sans  cesse  rongent  et  abaissent  les 
montagnes,  et  entraînent  leurs  débris  dans  la  mer, 
nous  voyons  souvent  des  filons  saillans  sur  le 
ilanc  des  montagnes  ,  incrustés  de  quelque  légère 
impression  métallique  altérée  par  le  laps  du  temps. 

Avant  de  parler  des  travaux  en  grand  ,  il  est 
bon  de  faire  connoître  les  moyens  de  juger  de  la 
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nature  et  de  la  richesse  d'une  mine ,  afin  que  le 
citoyen  ne  confie  point  sa  fortune  au  h^isard.  On 
juge  de  la  nature  d'une  mine  à  l'inspection  ;  un 
homme  un  peu  versé  connoît  dans  le  moment 
la  nature  d'une  mine  ;  le  chalumeau  est  un  instru- 
ment à  l'aide  duquel  on  peut  en  peu  de  temps 
connoîîre  aussi  l'espèce  de  mine.  Cette  science 
forme  l'art  docim^istique  ou  la  docimasic  :  pour  faire 
l'essai  d'une  mine  en  général  (  car  toutes  ne  de- 
mandent pas  le  même  procédé ,  comme  nous  le 
verrons  dans  la  suite  )  on  trie  des  morceaux  de 
minerai ,  qu'on  débarrasse  des  matières  cirangères 
et  pierreuses  autant  que  faire  se  peut  ;  on  pile  alors 
le  minerai  bien  pur ,  et  on  en  pèse  une  certaine 
quantité  qu'on  met  à  torrcuer  dans  \\n  vase  plus 
large  et  moins  profond  qu'un  creuset  ordinaire  : 
on  fait  dissiper  par  ce  moyen  le  soufre  ou  l'arsenic 
qui  sont  avec  le  métal  ;  et ,  par  la  perte  de  poids 
qui  résulte  de  cette  calcination  ,  on  juge  de  la  pro- 
portion dans  laquelle  ces  substances  étrangères  y 
étoient  contenues. 

On  connoît ,  par  cette  première  opération  ,  la 
proportion  et  la  quantité  de  soufre  ou  d'arsenic 
mêlés  avec  le  métal  ;  Fodeur  sulfureuse  peut  aisé- 
ment se  distinguer  de  l'odeur  d'ail  qui  caractérise 
l'arsenic  :  on  appelle  ces  substances  étrangères 
jointes  au  métal ,  les  miner alhatcurs. 

Pour  avoir  le  poids  rigoureux  du  minéralisateurg 
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il  faut  ajouter  à  la  perte  qui  a  été  faite  par  la 
calcination  l'augmentation  en  pesanteur  qu'a  subi 
le  métal  ,  en  passant  de  son  état  métallique  à 
celui  d^GxUe  ou  chaux. 

On  prend  ensuite  200  grains  de  cette  mine 
grillée  ;  on  la  mêle  avec  des  flux  ou  fondans  ca- 
pables de  la  fondre  et  de  la  réduire  ;  et  on  em- 
ploie à  cette  opération  un  creuset  et  un  feu  suf- 
fisant :  le  métal  se  précipite  au  fond  du  creuset 
en  un  bouton  ou  culot  qui  fait  connoitre  la  quan- 
tité de  métal  que  contient  le  minerai. 

Ces  flux  doivent  varier  selon  la  nature  à^s 
mines  qu'on  a  à  traiter.  Ils  doivent  tous  contenir 
le  principe  charbonneux  pour  dégager  Foxigène 
dont  ces  métaux  se  sont  imprégnés  par  la  cal- 
cination ;  mais  la  nature  du  fondant  doit  varier 
selon  la  fusibilité  des  métaux.  Les  trois  suivans 
peuvent  remplir  toutes  ces  indications. 

1°.  Le  fondant  qu'on  appelle  j^^^a:  noir  ,  est 
fait  avec  deux  parties  de  tartre  et  une  partie  de 
nitre  qu'on  fait  fuser  ensemble  ;  on  emploie  le  ré- 
sidu charbonneux  et  alkalin  pour  réduire  les  mines 
de  plomb  ,  de  cuivre  ,  d'antimoine  ,  occ, 

2^.  200  grains  de  borax  calciné  ,  ico  grains  de 
nitre  ,  20  grains  de  chaux  éteinte,  et  100  grains 
delà  mine  à  essayer,  fornient\  le  Ûwk  àQ  scopoli  ^ 
dont  j'ai  reconnu  l'avantage  dans  Tessai  des  mines 
de  fer, 
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Le  flux  vitreux  de  Morvcau  fait  avec  8  parties 
verre  pilé  ,  i  borax  ,  \  poussière  de  charbon  , 
peut  servir  au  même  objet. 

3^.  L'arsenic  et  le  nitre  employés  à  parties 
égales  5  forment  aussi  un  fondant  très-actif. 

Le  sel  neutre  arsenical  a  été  employé  avec 
succès  pour  fondre  le  platine. 

Une  fois  qu'on  est  assuré  de  l'existence  d'une 
mine,  de  sa  nature  et  de  sa  richesse ,  11  faut  encore 
s'assurer  d'une  abondance  et  d'une  continuité  d'eau 
suffisantes  pour  fournir  aux  usines  ;  il  faut  aussi 
s'assurer  d'une  suffisante  quantité  de  bois  ou  de 
charbon.  Il  faut  s'assurer  sur- tout  d'un  bon  direc- 
teur, car  je  préfère  une  mauvaise  mine  bien  ad- 
ministrée à  une  riche  mal  conduite. 

Ce  préliminaire  rempli ,  on  emploie  les  pro- 
cédés les  plus  simples  et  les  moins  dispendieux 
pour  extraire  le  minerai  du  sein  de  la  terre  : 
pour  cet  effet ,  on  pratique  des  puits  ou  des  ga- 
leries 5  suivant  la  position  du  filon  et  la  nature  du 
local. 

Lorsqu'on  peut  parvenir  au  flanc  du  filon  et  à 
une  certaine  profondeur  par  une  galerie  horizon- 
tale ,  alors  les  travaux  deviennent  plus  simples 
et  plus  économiques  ;  la  même  ouverture  sert 
d'écoulement  aux  eaux  et  d'extraction  pour  le  mi- 
nerai, Oïï  pousse  alors  des  galeries  à  droite  et  à 
gauche;  on  établit  des  puits  qui  vont  au  jour  g^ 
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et  d'autres  qui  plongent  dans  le  filon; on  construit 
des  galeries  les  unes  sur  les  autres ,  et  on  travaille 
par  échelons.  Lorsque  la  roche  est  tendre  et  peu 
solide,  on  a  soin  d'étançonner  avec  des  poutres 
assez  fortes  pour  prévenir  les  éboulemens. 

Pour  détacher  le  minerai,  on  emploie  des  pics  , 
des  coins  et  des  leviers  ^  lorsque  la  roche  est 
tendre  ;  mais  le  plus  souvent  on  est  obligé  d'em- 
ployer la  poudre  et  de  miner. 

Le  manque  d'air  et  l'abondance  d'eau  nuisent 
et  dérangent  presque  toujours  les  travaux  :.  on 
se  défait  de  l'eau  par  des  pompes  à  feu  ,  des 
machines  à  molettes  et  autres  appareils. 

En  établissant  des  communications  avec  les 
galeries  par  des  ouvertures  qui  viennent  aboutir 
à  Fhoriscn ,  on  détermine  des  courans  d'air.  Des 
fourneaux  qu'on  établit  sur  le  bord  d'un  puits  , 
et  auxquels  on  adapte ,  à  la  portière  du  cendrier, 
un  long  tuyau  qui  plonge  dans  le  puits  pour 
aller  pomper  l'air  ;  des  ventilateurs  placés  au 
même  endroit  ,  remplissent  la  même  indication. 
En  rendant  une  lessive  de  cendres  caustique  ,  et 
aspergeant  les  souterrains  avec  cette  liqueur  ,  on 
détruit  de  suite  le  mauvais  air  ;  la  chaux  vive 
fait  aussi  cet  effet. 

Une  compagnie  prudente  doit  extraire  le  plus 
de  minerai  possible ,  avant  de  se  décider  à  cons- 
truire les  usims  nécessaires  pour  les  travaux  ul- 
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térieiirs.  On  ne  volt  point  dans  rintérîeiir  de  la 
terre  :  les  apparences  sont  trop  souvent  trom- 
peuses ;  et  on  a  vu  des  compagnies  ruinées  ou 
découragées ,  parce  qu'elles  avoient  employé  des 
sommes  immenses  à  construire  les  atteliers  né- 
cessaires pour  travailler  un  minerai  dont  l'exis- 
tence ctoit  douteuse.  Quand  on  marchera  avec 
les  précautions  convenables  ,  et  qu'on  ne  dépen- 
sera qu'autant  que  la  matière  extraite  ,  dont  la 
richesse  est  connue  ,  peut  représenter  de  valeur, 
alors  on  ne  s'expose  qu'à  de  légères  pertes ,  même 
dans  la  plus  mauvaise  mine. 

Les  travaux  doivent  varier  selon  la  nature  et 
l'état  du  minerai  ;  on  le  trouve  sous  trois  états  : 
i^.  sous  forme  de  métal  natif,  et  alors  on  n'a 
besoin  que  d'extraire  ,  de  trier  et  de  fondre  ; 
2^.  sous  forn\e  de  chaux  ou  oxide  ,  et  dans  cet 
état,  il  suffit  de  trier  et  de  fondre  ;  3°.  com- 
biné avec  le  soufre  ou  l'arsenic  ,  et  dans  ce  cas 
il  faut  lui  faire  éprouver  quelques  autres  opé- 
rations. 

Quoique  ,  dans  ce  dernier  cas  ,   les  travaux 

/  ultérieurs  à  l'extraction   varient  selon  la  nature 

du   minerai  ,  il  y  a   cependant    des    opérations 

générales  qu'on  fait  sur  toutes  sortes  ,  et  dont 

nous  paîlerons  ici. 

Le  métal  est  toujours  mélangé  de  substances 
pierreuses    qu'on  appelle  la  gangue.  Le   premier 
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soin  est  de  débarrasser  le  méral  de  cette  subs- 
tance étrangère:  pour  cet  effet ,  lorsqu'on  a  extrait 
le  minerai ,  on  le  livre  à  des  enfans  qui  le  trient 
et  séparent  la  mine  pure  ou  mine  grasse  d'avec 
celle  qui  est  mêlée  avec  la  gangue.  Comme  dans 
cette  seconde  qualité  ,  la  pierre  est  mélangée 
avec  le  minerai  ,  on  pulvérise  ce  mélange  par 
le  moyen  du  hocard.  Le  bocard  est  formé  par 
des  pilons  de  bois  terminés  par  une  masse  de 
fer ,  et  armés  de  mantonnets  qui  sont  soulevés 
par  les  lèves  de  l'axe  d'une  roue  qui  tourne  sans 
cesse  ;  par  ce  moyen  le  minerai  est  écrasé  et 
pulvérisé  ,  et  l'eau  qu'on  fait  passer  dessus  en- 
traîne le  métal  et  les  débris  de  pierre;  elle  dépose 
les  parties  métalliques  dans  les  premières  caisses 
cil  on  la  fait  circuler  ,  et  entraîne  au  loin  les 
portions  de  pierre  comme  plus  légères. 

Ce  minerai  pulvérisé  est  appelle  scUch  ;  et  pour 
en  séparer  toutes  les  portions  terreuses  ,  on  le 
lave  sur  des  tables  légèrement  inclinées ,  sur  les- 
quelles on  fait  couler  de  l'eau  sans  interruption; 
on  agite  le  sclich  avec  des  balais  ,  l'eau  en- 
traîne tous  les  fragmens  de  pierre  ,  et  laisse  la 
mine  pure  sur  la  table. 

La  calcination  du  minerai  succède  au  lavage: 
dans  cette  opération  ,  on  lui  enlève  le  minéra- 
lisateur  qui  lui  est  uni.  Le  feu  est  toujours  l'agent 
qu'on  emploie  :  quelquefois  on  dispose  le  minerai 
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concassé  par  piles  sur  des  couches  de  bois  ;  on  le 
chauffe  fortement ,  et  le  mincralisateur  s'cchappe. 
Cette  calcination  a  le  double  avantage  de  dis- 
poser le  métal  à  la  fonte  ,  et  de  le  débarrasser 
de  son  minéralisateur.  Lorsque  la  mine  est  plus 
tendre ,  alors  on  l'étend  sur  le  fourneau  de  ré- 
verbère ;  et  la  flamme  du  foyer  qui  réverbère 
dessus  5  la  dépouille  de  son  minéralisateur  et  la 
fond  en  partie. 

Exchaquct  a  proposé  de  détruire  le  soufre 
par  le  nitre  :  ce  procédé  est  excellent  pour  les 
mines  de  cuivre;  la  quantité  de  nitre  varie  selon 
la  quantité  de  soufre  ;  mais  on  ne  risque  rien 
d'en  mettre  plus  :  à  cet  effet ,  on  jette  le  mélange 
dans  un  creuset  rougi ,  et  on  le  tient  à  une  chaleur 
modérée  pendant  quelques  minutes. 

La  fusion  se  fait  dans  des  fourneaux  où  le 
courant  d'air  est  entretenu  par  le  moyen  de  gros 
soufrlets  ou  d'une  trompe. 

La  trompe  est  formée  par  un  arbre  creux ,  qui 
repose  sur  un  tonneau  défoncé  par  le  bas  ,  lequel 
plonge  dans  l'eau  par  ses  bords  ;  on  fait  tomber 
dans  cet  arbre  un  courant  d'eau  qui  se  préci- 
pite sur  une  pierre  qui  s'élève  au  milieu  du  tonneau, 
l'air  se  dégage  et  est  obligé  d'entiler  une  ouver- 
ture collatérale  qui ,  par  le  moyen  d'un  conduit , 
le  porte  au  bas  du  fourneau  :  cet  air  est  fourni , 
1°.  par  celui  que  Teau  entraîne  avec  elle  ;  2^.  par 
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un  courant  qui  s'établit  par  les  ouvertures  qu'on 
pratique  à  six  pieds  du  sommet  de  l'arbre  ,  et 
qu'on  appelle  trompilks. 

Les  dimensions  d'une  bonne  trompe  sont  les 
suivantes. 

Longueur  de  l'arbre  depuis  le  sommet  jusqu'aux 
trompilles ,  six  pieds. 

Longueur  de  l'arbre  depuis  les  trompilles  jus- 
qu'au tonneau  ,  dix-huit  pieds. 

Hauteur  du  tonneau  ,  cinq  pieds. 

Diamètre  du  tonneau ,  quatre  pieds  six  pouces. 

L'intérieur  de  la  partie  de  l'arbre  au-dessus 
destrompilleSjforme  un  entonnoir  dont  l'ouverture 
supérieure  est  de  dix-huit  pouces  ,  et  l'inférieure 
de  cinq. 

Le  diamètre  de  la  cavité  de  l'arbre  au-dessous 
des  trompilles  est  de  huit  pouces. 

Le  diamètre  des  trompilles  est  de  six  pouces. 

La  pierre  sur  laquelle  l'eau  se  précipite  a  dix- 
huit  pouces  de  diamètre. 

Le  minerai  une  fois  débarrassé  de  sa  gangue , 
de  son  minéralisateur  et  de  toute  autre  matière 
étrangère  ,  forme  ce  qu'on  appelle  métal  ou 
réoule. 

Tout  paroît  démontrer  que  le  métal  est  un 
être  simple.  Les  diverses  altérations  qu'on  lui 
fait  éprouver  sont  des  combinaisons  du  métal 
en  nature  avec  d'autres  substances  ;  aucune  ri\n 
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dégage  ou  Isole  un  principe  constituant ,  comme 
nous  le  verrons. 

Tout  métal  entre  en  fusion  à  un  degré  de 
chaleur  plus  ou  moins  fort  ;  ils  présentent  dans 
cet  état  une  surface  convexe. 

Macquzr  et  Lavoisur  ayant  exposé  de  Tor  au 
foyer  de  la  lentille  à^Schirnausen^  ont  vu  ce  métal 
s'exhaler  en  fumée  sans  être  décomposé,  puisqu'on 
peut  le  recueillir  en  nature  en  présentant  à  cette 
fumée  une  lame  d'argent  qui  se  dore.  L'argent 
se  volatilise  de  même  sans  se  décomposer. 

Les  métaux  fondus  et  refroidis  lentement 
offrent  des  crystallisations  assez  bien  prononcées. 
Mon^z^  et  Brongnart  sont  parvenus  à  les  faire 
crystalliser  /presque  tous  en  variant  le  procédé 
par  lequel  le  célèbre  R.ouzlk  faisoit  crystalliser 
le  soufre. 

La  plupart  des  métaux  tenus  en  fusion  perdent 
leur  éclat  métallique ,  et  se  convertissent  en  une 
poudre  opaque  qu'on  appelle  oxidz  ou  chaux 
métallique.  Les  oxides  poussés  a  un  feu  plus  vif 
se  réduisent  en  une  substance  vitriforme  qu'on 
connoîî  sous  le  nom  de  verre,  métallique.  Les  métaux 
passant  à  l'état  d'oxide  ,  acquièrent  de  la  pesan- 
teur ;  et  c'est  ce  qui  a  induit  en  erreur  plusieurs 
adeptes  qui  s'imaginent  avoir  augmenté  le  poids 
du  métal. 

Geher  dit ,  uhi  yel  minimum  augmmti  metallici 

ïnvmeris 
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invmerls^lbl u  dkïmus  esfe  anu fores  Philos.ophorzini, 
Et  sanc  cGiivenicns  judicium  est  ^  ajoute  Bêcher^ 
id  cnim  per  quod  corpus  tiGnio^encum  aiLgirizntum, 
caplt  id  Ipsum  est  quod  pro  principïo  istlus  corpcrls 
hahiri  potcst.  Phys,  subt, 

Stlial  a  prétendu  que  la  calcination  des  métaux 
étoit  due  au  dégagement  du  phlogistique  ;  et  il  re- 
gardoit  leur  chaux  comme  une  terre  ou  base  mé- 
tallique. 

BoyU  a  soutenu  que  l'accrétion  en  pesanteur  des 
métaux  étoit  due  à  la  combinaison  du  feu  ;  et 
Bozrhaavc  a  osé  l'attribuer  aux  corps  em.bians  qui 
se  déposoient  sur  le  métal.  De  toutes  les  hypo- 
thèses créées  à  ce  sujet ,  celle  de  SthaLd.  eu  le  plus 
de  partisans  ;  et  le  zèle  aveugle  de  ses  sectateurs 
a  été  jusqu'à  se  déguiser  une  difficulté  sans  ré- 
plique. C'est  ce  qu'on  ne  concevra  jamais  que 
les  métaux  ,  en  perdant  un  principe  et  n'en  acqué- 
rant aucun ,  puissent  augmenter  en  pesanteur.  La 
réduction  des  oxides  sans  addition  de  charbon  ne 
peut  point  s'expliquer  dans  cette  hypothèse. 

Il  faut  convenir  que  tous  les  chymistes  n'ont 
pas  pensé  de  même  ;  et  nous  trouvons  dans  les 
écrits  de  Jean  Rcy  ,  médecin  Périgourdin  ,  qu'il 
attribuoit ,  en  1630  ,  l'accrétion  en  pesanteur  des 
métaux  calcinés  à  la  combinaison  de  l'air  avec  le 
métal:  il  prétend  que  l'agitation  facilite  cette com- 
Tomc  IL  N 
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binaison  non  autrtmmt  que  Ccau  appesantit  le  sahU 
que  vous  jette:^  et  agite^  dans  ïcelle. 

Il  raisonne  en  assez  bon  chymiste  pour  prouver 
que  Taccrétion  ne  peut  plus  augmenter  après  un 
point  de  saturation  ;  et  il  finit  par  nous  prévenir 
que  pour  parvenir  à  cette  vérité  ,  le  travail  a 
été  mien  ,  le  profit  en  son  au  lecteur  ,  et  à  Dieu  seul 
la  gloire  (i). 

Tous  ces  apperçus  n'ont  jamais  fait  un  ensemble 
de  doctrine;  et  c'étoit  même  complètement  ignoré, 
lorsque  Lavoisier  nous  a  démontré  que  la  calcina- 
tion  des  métaux  n'étoit  due  qu'à  la  fixation  du  gaz 
oxigène  ;  et  la  réduction  ,  au  dégagement  de  ce 
gaz  opéré  par  la  simple  chaleur ,  ou  par  sa  com- 
binaison avec  diverses  bases  lorsque  son  adhésion 
au  métal  est  trop  forte  pour  que  la  seule  chaleur 
puisse  la  vaincre.  Les  preuves  dont  ce  célèbre 
chymiste  a  étayé  son  opinion  sont  les  suivantes: 

i^.  Les  métaux  ne  s'oxident  ni  dans  le  vuide  nî 
dans  un  air  qui  ne  contient  aucun  atome  de  gaz 
oxigène.  Morono  ,  Priestley  ,  Lamettherie  ,  Pictet , 
prétendent  avoir  oxidé  le  plomb  ,  l'étain ,  le  mer- 


(i)  C'est  ce  même  Jean  Rty  qui ,  étant  obligé  de  contre- 
dire Lihavlus  son  ami  sur  la  théorie  de  la  calcination  des 
métaux ,  s*écrie  :  6  vérité ,  que  tu  m'es  chère  de  me  faire  estrlver 
CQran  un  si  cher  ami  ! 
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turc  dans  raciJe  carbonique.  (  Mémoire  de  S'en;. c- 
hier  ^  Journal  de  Phys.  février  1787.)  Mais  cette 
prétendue  oxidaîion  n'est  qu'un  carbonate  métal- 
lique ,  ou  la  combinaison  d'un  métal  avec  un 
acide  ,  ce  qui  est  bien  éloigné  de  la  calcination  ou 
oxidation, 

2?,  Les  métaux  enfermés  sous  cloche  et  chauffés 
convenablement  ,  ne  s'oxident  qu'en  absorbant  le 
gaz  oxigène  contenu  dans  la  masse  d'air  qu'on  a 
isolée  ;  et  lorsque  ctit^  absorption  est  faite ,  alors 
il  est  impossible  de  pousser  plus  loin  l'oxidation. 

3^.  Les  métaux  oxidés  dans  une  atmosphère 
de  gaz  oxigène ,  l'absorbent  jusqu'à  la  dernière 
goutte. 

4°.  Ceux  des  métaux  oxidés  qui  peuvent  ctre 
réduits  dans  des  vaisseaux  clos ,  rendent  la  même 
quantité  de  gaz  oxigène  qu'ils  avoient  absorbée  , 
€n  repassant  à  leur  état  métallique. 

Cette  doctrine  me  paroît  établie  sur  la  suite 
de  preuves  la  plus  complète  cu'cn  puisse  désirer 
dans  des  matières  susceptibles  de  démonstration. 

Le  concours  de  l'air  et  de  l'humidité  favorise 
singulièrement  l'altération  des  métaux.  L'eau  se 
décompose  dans  cette  circonstance  ,  et  son  hy- 
drogène se  dissipe,  tandis  que  rcxigène  se  com- 
bine avec  le  métal.  Voilà  sans  doute  la  théorie 
des  oxidations  qui  s'opèrent  sous  l'eau  ;  et  si 
nous  trouvons  des  oxidés  dans  l'intérieur  de  la 

N  a 
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terre  et  à  Tabri  du  contact  de  l'air  ,  on  ne  doit 
en  rapporter  la  formation  qu'à  la  décomposition 
de  l'eau  ou  des  acides  qui  ont  pour  base  l'oxigène. 

Il  s'ensuit  de- là  que  l'altération  d'un  métal  sera 
d'autant  plus  prompte  ,  i".  que  l'affinité  du  métal 
avec  le  gaz  oxigène  sera  plus  forte  ;  2".  que  la 
quantité  du  gaz  oxigène  sera  plus  grande;  3°.  que 
l'air  sera  plus  humide  ,  &Cc.  Les  métaux  décom- 
posent certaines  substances  pour  s'unir  à  leur  oxi- 
gène et  passer  par-là  à  l'état  d'oxide  ;  c'est  ce  que 
nous  voyons  lorsque  nous  faisons  digérer  l'acide 
nitrique  sur  quelques-uns. 

Les  substances  métalliques  étant  assez  nom- 
breuses ,  il  est  nécessaire  de  les  classer ,  afin  de 
rapprocher  celles  qui  ont  des  propriétés  analo- 
gues ,  et  de  séparer  celles  qui  diffèrent  les  unes  des 
autres. 

La  ductilité  nous  sert  de  premier  caractère,  et 
on  peut  les  distinguer  en  métaux  ductiles  et  mé- 
taux 720/7  ductiles  :  on  a  consacré  le  nom  de  mé- 
taux à  ceux  de  la  première  division ,  et  celui  de 
demi-métaux  à  ceux  de  la  seconde. 

Parmi  les  métaux  il  en  est  qui  sont  altérables  à 
l'air  5  tandis  que  les  autres  ne  le  sont  pas  sensi- 
blement ;  et  cette  différence  les  a  fait  subdiviser 
en  métaux  parfaits  et  métaux  imparfaits. 

Nous  commencerons  par  traiter  des  demi-mé- 
taux ^  parce  qu'ils  se  rapprochent, pour  la  plupart, 
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des  substances  salines  ou  pierreuses  ;  et  nous  fini- 
rons par  les  métaux  parfaits  ,  comme  possédant 
à  un  plus  haut  degré  les  qualités  métalliques. 

CHAPITRE    PREMIER. 

De  U Arsenic. 

Ce  qu'on  vend  dans  le  commerce  sous  le  nom 
êiarsmic  ,  est  un  oxide  métallique  ,  d'une  blan- 
cheur luisante  ,  quelquefois  vitreuse  5  excitant  sur 
la  langue  une  impression  d'âcreté  ,  et  se-voldtili- 
sant  au  feu  ,  en  répandant  une  fumée  blanche  et 
une  odeur  d'ail  très-caractévisée. 

Quoique  l'arsenic  se  présente  presque  toujours 
sous  cette  forme  ,  on  peut  le  faire  passer  à  l'état 
de  métal ,  en  le  traitant ,  dans  des  vaisseaux  fer- 
més ,  avec  des  huiles  ,  des  savons  ou  du  charbon 
en  nature  :  le  célèbre  Bêcher  avoit  une  connoissance 
exacte  de  ce  procédé  :  5/  oleum  vd  qiiodcumquz 
pinoue  arsenico  misçcjs  etper  retortam  distillés  urgente 
igné  y  subiunahitur  in  coltum  arsenicum\  insignitcr 
antimonii  instar  TTÎetiillisaium,  L'arsenic  qui  se  su- 
blime est  d'un  gris  brillant  comme  l'acier  ,  mais  il 
noircit  promptement  à  Tair  ;  il  forme  de5;  crys- 
taux  que  Rome  de  Lisk  regarde  comme  des  octaèdres 
aluminiformes. 

L'arsenic  est  quelquefois  natif,  et  il  se  rçn- 
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contre  en  stalactites  ou  par  dépôts  mnmmelonnés 
formés  de  couches  plus  ou  moins  distinctes  et 
concentriques  qui  se  séparent  comme  celles  d'un 
oignon  ou  les  lames  des  coquilles  ,  d'où  est  venu 
le  nom  à^arscnic  testacé.  D'autres  fois  les  masses 
sont  en  très-petites  écailles ,  ce  qui  rend  la  surface 
du  morceau  tantôt  granuleuse  et  tantôt  comme 
criblée  de  petits  trous  ;  on  le  nomme  alors  arsenic 
icaiLkux.  On  le  trouve  aussi  en  masses  friables 
et  presque  sans  consistance.  L'arsenic  a  été  trouvé 
sous  ces  diverses  formes,  en  Bohême,  en  Hongrie, 
en  Saxe  ,  à  Sainte-Marie-aux-Mines  ,  £^c. 

L'arsenic  se  volatilise  au  feu  à  une  chaleur  de 
144  dcg-és  de  Réaumur.  Pour  enflammer  ce  métal 
IlI  faut  le  jetter  dans  un  creuset  bien  rougi  ;  il 
donne  alors  une  flamme  bleue  et  se  volatilise  en 
oxide  blanc. 

Si  on  le  sublime  par  wnç.  douce  chaleur  ,  il 
crystallise  en  pyramides  trièdres  ou  en  octaèdres. 

L'arsenic  n'est  point  soluble  dans  l'eau  ,  sa 
pesanteur  spécifique  est  de  5763  3 .  (Voyez  Brïsson^ 
Sa  cassure  est  comme  celle  de  l'acier  ;  mais  elle 
ternit  facilement. 

L'arsenic  paroît  être  encare  à  l'état  de  métal 
dans  ses  combinaisons  avec  le  cobalt  dans  le 
cobalt  testacé ,  ou  avec  le  fer  dans  le  mispickel , 
d'après  l'observation  de  Bcrgmann, 

L'arsenic  s'allie  par  la  fusion  avec  la  plupart 
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des  métaux; mais  ceux  qui  étoient  ductiles  devien- 
nent cassans;  ceux  qui  fondent  diiïicilement  seuls 
coulent  plus  aisément  au  feu ,  et  ceux  qui  sont 
très-fusibles  deviennent  réfractaires  ;  ceux  qui 
tirent  au  jaune  ou  au  rouge  blanchissent. 

L'arsenic  est  souvent  combiné  dans  les  mines 
avec  divers  métaux  ;  et  c'est  en  calcinant  ces 
métaux  qu'on  le  dégage.  Dans  plusieurs  endroits 
on  a  établi  de  longues  cheminées  tortueuses 
qu'enfilent  les  vapeurs  arsenicales ,  et  oii  elles  s'at- 
tachent ;  on  enlève  la  croûte  qui  se  forme  avec 
le  temps  sur  les  murs  ou  parois  de  ces  chemi- 
nées ,  et  c'est  là  ce  qui  est  introduit  dans  le 
commerce  sous  le  nom  à^arsenic  :  les  mines  de 
cobalt  de  Saxe  ,  qu'on  torréfie  pour  en  séparer 
ce  demi-métal  ,  fournissent  presque  tout  celui 
du  commerce.  Cet  oxide  d'arsenic  est  quelquefois 
natif;  on  l'a  trouvé  en  Sdxe  et  en  Bohême.  Il  est 
très-abondant  dans  les  endroits  où  il  y  a  des  feux 
souterrains  ,  tels  que  la  SolfcUara  ;  il  s'y  trouve 
souvent  crystallisé  en  octaèdre.  Voyez  Sa^ye. 

Cet  oxide  est  volatil ,  mais  moins  que  le  métal; 
il  exhale  une  odeur  d'ail  très-caractérisée  ;  si  on 
le  sublime  à  un  feu  plus  fort  dans  des  vaisseaux 
fermés,  il  devient  transparent  comme  du  verre  , 
mais  sa  surface  redevient  bientôt  opaque  à  l'air. 
Il  n'est  point  rare  de  trouver  du  verre  arsenical 
dans   l'arsenic   du  commerce  ;  il  est  jaurâtrc  es 
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perd  bientôt  sa  transparence  à  l'air  ;  ce  verre 
est  mcme  quelquefois  natif  sur  les  mines  de 
cobalt  et  les  produits  des  volcans. 

Il  faut  80  parties  d'eau  distillée ,  à  îa  tempé- 
rature de  iidL'grés,  pour  dissoudre  une  partie 
d'oxide  d'arsenic  ;  15  suffisent  à  la  chaleur  de 
rébullition. 

70  à  80  parties  d'alkool  en  dissolvent  une 
d'arsenijc  à  la  chaleur  de  rébullition. 

L'oAîde  d'arsenic  participe  donc  des  propriétés 
des  substances  salines  ,  et  diftêre  des  autres  oxides 
métalliques  ;  1°.  en  ce  qu'il  est  parfaitement  sohi- 
bîe  dans  l'eau  ;  2^.  en  ce  que  les  oxides  métal- 
liques sont  inodores  et  fixes  au  feu  ;  3°.  en  ce 
que  les  autres  oxides  métalliques  ne  contractent 
point  d'union  avec  les  métaux. 

Il  se,  rapproche  des  autres  acides  métalliques  ; 
ï^.  en  ce  que  poussé  à  un  feu  violent ,  il  se  con- 
vertit en  un  verre  métallique  ;  2°.  en  ce  que 
privé  d'oxigène  ,  il  forme  une  substance  opaque , 
insoluble  et  ayant  le  brillant  métallique, 

L'oxide  d'arsenic  est  susceptible  de,  se  com- 
biner avec  le  soufre ,  et  il  en  résulte  de  Vorpin 
ou  ài\  rèdlgar ,  selon  la  manière  d'opérer. 

La  plupart  des  Ch;/mistes  sont  dans  l'idée  que 
le  réalgar  contient  plus  de  soufre  que  Vorpin  ; 
et  ils  ont  prescrit  dès  proportions  différentes  pour 
former  ces  deux  substances  ;  mais  il  a  été  prouvé 
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par  Bucqiut  ^  que  cette  différence  de  cciileur  ne 
provenoit  que  de  la  manière  d'appliquer  le  feu  ; 
il  suivit  d'exposer  l'orpiment  à  une  chaleur  vive 
pour  le  convertir  en  réalgar  ;  et  avec  le  même 
mélange  on  peut  obtenir  à  volonté  l'un  ou  l'autre 
de  ces  produits,  d'après  la  manière  d'y  administrer 
le  ïtw, 

L'orpin  et  le  réalgar  se  trouvent  tous  formés 
dans  certains  tvAioiis  \  L'innl  ^  W\dUrius  ^  Berg- 
mann  ,  Cronstedt  en  ont  donné  la  description. 

On  trouve  des  crystaux  de  réalgar  ,  à  la  Sol- 
fiitara  près  de  Naples ,  selon  Fcrher ;  dans  les  mines 
deNa3yag  en  Transylvanic^^voyez  Forsur^  catal.) 
dans  les  mines  de  Felsobanya  ,  en  haute  Hongrie  ; 
dans  celles  de  Joachimsîhal  en  Bohême  ,  de  Ma- 
rienberg  en  Saxe. 

Le  réalgar  est  commun  dans  la  Chine  :  on  en 
fait  des  vases ,  des  pagodes  et  autres  ouvrages  d'or- 
nement. Les  Indiens  se  servent  de  ces  vases  pour 
se  putger  ,  en  y  laissant  séjourner,  pendant  quel- 
ques heures  ,  du  vinaigre  ou  du  jus  de  limon  qu'ils 
boivent  ensuite. 

Le  réalgar  est  commun  dans  les  bouciies  vol- 
caniques :  je  l'ai  presque  toujours  observe  en 
prism.es  hexaèdres  comprimés ,  termines  par  deux 
sommets  tétraèdres. 

L'orpiment  est  moins  rare  que  le  réalgar  ;  il 
accompagne    presque    toujours   cette  substance  ; 
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mais  celui  du  commerce  nous  est  envoyé  de 
diverses  contrées  du  Levant  ,  en  masses  irrégu- 
lières ,  solides  ou  lamelleuses ,  d'un  beau  jaune 
citrin. 

Born  nous  dit  qu'on  en  rencontre  en  crystaux 
polyèdres  dans  une  argille  bleuâtre  des  environs  de 
Newsol  en  Hongrie. 

La  chaux  et  les  alkalis  décomposent  ces  deux 
substances ,  et  dégagent  l'oxide  d'arsenic. 

Les  acides  et  les  alkalis  présentent  des  phé- 
nomènes intéressans  avec  l'arsenic. 

L'acide  sulfurique  qu'on  fait  bouillir  sur  l'oxide 
d'arsenic  l'attaque  et  le  dissout  ;  mais  cet  oxide 
se  précipite  par  le  refroidissement  :  si  on  fait 
dissiper  tout  l'acide  par  un  coup  de  feu  violent , 
il  reste  de  l'acide  arsenique. 

L'acide  nitrique  aidé  de  la  chaleur  dissout 
l'oxide  d'arsenic  ,  et  forme  un  sel  déliquescent 
dont  nous  parlerons  dans  le  moment. 

L'acide  muriatique  attaque  bien  foiblement 
l'arsenic  :  Bayen  et  Charlard  ont  trouvé  son  action 
très-foible  ,  soit  à  chaud  ,  soit  à  froid. 

Pour  faire  le  muriate  d'arsenic  sublimé  ,  ou 
hcurrc  d'arsenic  ,  on  mcle  ensemble  parties  égales 
d'orpiment  et  de  mercure  sublimé  corrosif  ;  on 
distille  ce  mélange  à  petit  feu  ;  on  trouve  dans 
le  récipient  une  liqueur  noirâtre  corrosive  qui 
forme  le  muriate  d'arsenic  sublimé.  Il  se  sublime 
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du  cinabre  si  on  augmente  le  feu  ,  d'après  l'ob- 
servation de  Sage, 

Si  l'on  fait  bouillir  de  la  potasse  pure  sur  de 
l'oxide  d'arsenic  ,  l'alkali  brunit  ;  il  s'épaissit  peu 
à  peu  et  finît  par  former  une  masse  dure  et  cas- 
sante. Ce  sel  arsenical  de  Macquer  est  déliquescent  ; 
il  est  soluble  dans  l'eau  qui  en  précipite  des  flo- 
cons bruns  ;  il  se  décompose  au  feu  ,  et  l'arsenic 
s'échappe  ;  les  acides  lui  enlèvent  l'alkali ,  £cc. 

La  soude  présente  des  phénomènes  à  peu  près 
semblables  avec  cet  oxide ,  et  Macquer  prétend 
même  avoir  fait  crystaîliser  ce  sel. 

J'ai  prouvé  que  l'ammoniac  dissolvoit  à  chaud 
l'oxide  d'arsenic  ,  et  j'ai  obtenu  plusieurs  fois  des 
crystaux  d'arsenic  par  l'évaporation  spontanée. 
Je  crois  même  que  dans  ces  circonstances  ,  l'alkali 
se  décompose  ,  et  que  le  nitrcgène  se  dissipe , 
tandis  que  l'hydrogène  s'unit  à  l'oxigène  de  l'oxide 
et  forme  de  l'eau. 

L'oxide  d'arsenic  accélère  la  vitrification  de 
toutes  les  terres  ;  mais  les  verres  dans  la  compo- 
sition desquels  il  entre  ,  ont  la  propriété  de  ternir 
facilement. 

Parties  égales  de  nitre  et  d'oxide  d'arsenic  dis- 
tillées dans  une  cornue,  donnent  un  acide  nitrique 
très-rouge,  presque  incoercible,  S  thaï  et  Kunckzl 
Tobtenoient  par  un  procédé  à  peu  près  semblable. 
Macquer  ayant  repris  ce  travail ,  a  examiné  avec 
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soin  le  résidu  de  la  cornue  ;  et  il  y  a  vu  qu'il  y 
resroit  .un  sel  soluble  dans  l'eau ,  susceptible  de 
crysîal^iser  en  prismes  tétraèdres  terminés  par  des 
pyramides  à  quatre  pans ,  inaltérable  à  l'air ,  fu- 
sible à  une  chaleur  médiocre ,  mais  sans  s'alkaliser. 
Macquer  l'a  aoDellé  sel  neutre  arsenical :\\  avoit 
cru  qu'aucun  acide  ne  pou  voit  le  décomposer;  mais 
Pelletier  a  prouvé  que  l'acide  sulfurique  distillé 
dessus  en  dégageoit  l'acide. 

L'arséniate  de  soude  diffère  peu  de  Tarséniate 
de  potasse  :  PelUtier  a  obtenu  celui-  ci  crystaîlisé 
en  '^y  ;^  re^  hexaèdres ,  terminés  par  des  plans  per- 
pendiculaires à  leur  axe. 

Par  ces  diverses  expériences  Macquer  avoît  fait 
voir  que  l'arsenic  servoit  d'acide  dans  ces  com-bi- 
naisons  ;  il  n'y  avoit  qu'un  pas  à  faire  pour  dé- 
montrer que  réellement  il  étoit  métamorphosé  en 
acide  dans  ces  diverses  opérations  ;  et  c'est  au  cé- 
lèbre Scluele  que  nous  devons  cette  découverte. 
Ses  superbes  expériences  sur  le  manganèse  l'y  ont 
conduit  naturellement. 

Il  nous  a  donné  deux  procédés  pour  obtenir 
cet  acide  arsenique  :  l'un  ,  par  l'acide  muriatique 
oxigéné  ;  l'autre  ,  par  l'acide  nitrique.  On  distille 
ces  acides  sur  i'oxide  d'arsenic  ;  l'acide  muriatique 
abandonne  son  oxigène  à  I'oxide  d'arsenic  ,  et 
reprend  les  caractères  de  l'acide  muriatique  ordi- 
naire ;  l'acide  nitrique  s'y  décompose  ^  et  i'un  de 
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ses  principes  se  dissipe  ,  tandis  que  l'autre  se  fixe 
et  se  combine  avec  l'oxide  arsenical. 

On  obtient  aujourd'hui  cet  acide  en  distillant 
six  parties  d'acide  nitrique  sur  une  d'oxide  d'ar- 
senic. 

PdUtkr  propose  encore  de  décomposer  îe  ni- 
trate d'ammoniaque  par  l'oxide  d'arsenic  ;  il  t-esîe 
dans  la  cornue  de  l'arséniate  d'ammoniaque ,  dont 
on  dégage  l'alkali  par  \\n  feu  soutenu  ;  le  résidu 
est  une  masse  vitreuse,  attirant  fortem.ent  l'humi- 
dité ,  tombant  en  deliquium  ;  et  c'est  l'acide  ar^ 
seniquc  pur. 

Pdletkr  a  aussi  décomposé  le  sel  neutre  arse- 
nical ,  en  le  mêlant  avec  demi-partie  d'huile  de 
vitriol  ;  et  poussant  au  feu  jusqu'à  faire  rougir 
les  vaisseaux  ,  il  reste  au  fond  une  masse  blanche 
qui  attire  l'humidité  ,  et  c'est  l'acide  arsenique  : 
on  observe  une  poudre  blanche  qui  n'est  que  le 
sulfate  de  potasse  ou  celui  de  soude  ,  selon  que  le 
sel  arsenical  est  à  base  de  soude  ou  de  potasse. 

D'après  les  divers  procédés  usités  pour  faire 
l'acide  arsenique  ,  il  est  évident  que  ce  n'est  que 
l'oxide  arsenical  saturé  de  l'oxigène  qu'il  prend 
aux  diverses  substances  qu'on  fait  digérer  dessus  : 
l'acide  nitrique  ou  les  nitrates  qu'on  emploie  s'y 
décomposent ,  le  gaz  nitreux  passe  très-abondant, 
et  l'oxigène  reste  mèld  et  uni  à  l'oxide  d'arsenic. 

Cet  acide  est  sous  forme  concrète  j  mais  il  at- 


ÎC6  i    L   £    M    E   N   s 

tire  rhumldité  de  l'air  et  se  résout  en  liqueur. 

Il  est  fixe  au  feu  ;  mais ,  s'il  a  le  contact  d'un 
corps  charbonneux  ,  il  se  décompose  et  l'oxide 
s'exhale  en  fumée.  En  faisant  passer  du  gaz  hy- 
drogène à  travers  ,  il  le  réduit  en  arsenic  ,  selon 
Pdletkr. 

Cet  acide  n'exige  ,  à  une  chaleur  de  1 2  degrés 
du  thermomètre  de  Réaumur ,  que  les  deux  tiers 
de  son  poids  d'eau  pour  la  dissolution  ,  tandis 
qu'à  la  même  température  une  partie  d'oxide 
d'arsenic  en  exige  quatre-vingt. 

Cet  acide  dissous  dans  l'eau  peut  être  rapproché 
et  poussé  à  l'état  de  verre  transparent  sans  aucune 
altération  ,  puisqu'il  ne  cesse  pas  d'attirer  l'humi- 
dité de  l'air. 

Lorsqu'il  est  ainsi  concentré  ,  il  agit  fortement 
sur  le  creuset  et  dissout  l'alumine  ,  d'après  l'expé- 
rience de  BenhoUet. 

L'acide  arsenique,  saturé  d'ammoniaque  et  éva- 
poré convenablement ,  forme  un  sel  crystallisé 
en  rhomboïdes  qui ,  poussé  au  feu  ,  perd  son  eau 
de  crystallisation  ,  cède  son  alkali  et  se  résout  en 
une  masse  vitreuse. 

La  barite  et  la  magnésie  paroissent  avoir  aussi 
plus  d'affinité  avec  cet  acide  que  n'en  ont  les  alka- 
lis ,  d'après  Bergman,  La  chaux  décompose  les  sels 
neutres  à  base  d'alkali ,  d'après  les  expériences  du 
même  cbymiste. 


DE      C    H    Y    M    I    E.  207 

L'arsenic  est  employé  dans  les  teintures  ;  on  s'en 
sert  aussi  comme  d'un  fondant  dans  les  verreries 
et  dans  les  travaux  docimastiques  ;  on  le  fait  en- 
trer dans  quelques  vernis.  L'orpin  et  le  réalgar 
sont  très-usités  dans  la  peinture  ;  mais  l'arsenic 
est  une  de  ces  productions  dont  les  avantages  ne 
rachètent  point  les  mauvais  effets.  Ce  métal ,  très- 
abondant   et  très- fréquent  dans  les  mines  ,  fait 
périr  nombre  d'ouvriers  destinés  à  les  exploiter  : 
comme  très-volatil  il  forme   une  poussière  qui 
affecte  et  détruit  les  poumons  ;  et  les  malheureux 
mineurs  périssent  tous  au  bout  de  quelques  années, 
ou  traînent  une  vie  languissante.  La   propriété 
qu'il  a  de  se  dissoudre  dans  l'eau  ,  multiplie  et  fa- 
cilite ses  vertus  vénéneuses  ;  et  la  loi  rigide  ,  qui 
défend  de  livrer  ce  poison  à  des  mains  inconnues, 
devroiî  en  proscrire  le  commerce.  La  scélératesse 
ou  l'imprudence  font  journellement  des  victimes 
par  ce  poison  :  on   le  confond  souvent  avec  le 
sucre  ,   et  ces  méprises  ont  des  suites   affreuses. 
Lorsqu'on  a  la  moindre  méfiance  ,  on  peut  s'é- 
clai  er  en  jettant  un  peu  de  la  poudre  suspecte  sur 
les  chaibons  ;  l'odeur  d'ail  et  la  fumée  blanche 
dénotent  l'arsc-nic.  Les  symptômes  qui    ca'-acté- 
risent  ce  poison  sont  un  serrement  de  gosier  con- 
sidérable ,  un  agacement  d^s    dents    et    l'ardeur 
dans  la  houchr  ,  un  c:-achTment  involontaire  ,  des 
Couleurs  vives  à  l'estomac  ,  des  vomissemens  de 
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matières  glaireuses  et  sanguinolentes ,  des  sueurs 
froides  et  des  convuli,ions. 

On  a  donné  pendant  long-temps  des  boissons 
mucilagineiises  aux  personnes  empoisonnées  par 
l'arsenic.  Le  lait ,  l'huile  douce ,  le  beurre  ,  &cc, 
ont  été  employés  successivement.  Navkr  a  pro- 
posé un  contre- poison  plus  direct  :  il  prescrit 
un  gros  de  sulfure  de  potasse  dissous  dans  une 
pinte  d'eau  qu'il  fait  boire  au  malade  à  plusieurs 
reprises  ;  le  soufre  s'unit  à  l'arsenic  ,  et  en  dé- 
truit la  causticité  et  l'effet.  Lorsque  ces  premiers 
symptômes  sont  dissipés ,  il  conseille  l'usage  des 
eaux  mmérales  sulfureuses  ;  il  approuve  aussi  la 
boisson  du  lait  ,  et  condamne  celle  de  l'huile. 
Le  vinaigre  qui  dissout  Tarsenic  a  été  recommandé 
par  Sd^e. 

CHAPITRE    II. 

Du  Cobalt, 

Le  cobalt  étoit  employé  dans  les  atteliers  ,  à 
donner  une  couleur  bleue  au  verre ,  long-temps 
avant  qu'on  soupçonnât  que  c'étoit  un  demi- 
métal  particulier  :  c'est  à  Brandt ,  célèbre  miné- 
ralogiste Suédois ,  que  nous  devons  la  connois- 
sance  de  ses  propriétés  et  de  son  caractère  mé- 
tallique. 

La 
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La  pesanteur  spécifique  du  cobalt  fondu  est 
de  781 19.  Voyez  Brisson. 

Le  cobalt  est  combiné  ,  dans  les  entrailles  de 
la  terre ,  avec  le  soufie  ,  l'arsenic ,  et  autres  subs- 
tances métalliques. 

1°.  Lamine  de  cobalt  arsenicale  est  d'un  gris  plus 
ou  moins  foncé  ,  mat  dans  sa  cassure ,  noircissant 
à  l'air  par  l'altération  de  l'arsenic. 

Cette  mine  de  cobalt  crystallise  en  cubes  lisses, 
et  en  affecte  quelques  variétés  ;  j'en  ai  un  morceau 
qui  est  en  pyramides  tétraèdres  ,  adossées  base  à 
base.  Cette  espèce  de  cobalt  affecte  quelquefois 
une  crystallisation  confuse  en  dendiites  ,  et  on 
l'appelle  alors  mine  de  cobalt  tricotée  :  quelque- 
fois elle  se  présente  en  mammelons  ,  en  stalac- 
tites 5  &c. 

2^.  La  mine  de  cobalt  sulfureuse  ressemble 
dans  sa  structure  à  la  mine  d'argent  gris  :  elle 
contient  du  fer  et  de  l'argent  ,  elle  eifleurit  en 
couleur  lilas  mêlée  d'un  verd  jaunâtre.  Voyez 
Sage  ,  Analyse  chym.  t.  2. 

Rome  de  Lisle  possédoit  des  échantillons  de  ce.ttQ 
espèce,  qui  venoient  de  la  mine  de  Batnaès  à  Rid- 
daihittan. 

3^.  Le  cobalt  est  minéralisé  par  le  soufre  et 

l'arsenic  dans  la  mine  deTunabergenSudermanie. 

La  crystallisation  de  cette  espèce  est  le  cube 

strié  sur  les  six  faces ,  mais  communément  tron- 
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que  plus  ou  moins  profondément  dans  ses  bords. 

Cvftte  mine  contient ,  suivant  Sage ,  ^  ^  livres 
arsenic  ,  S  livres  de  soufre  ,  2  livres  de  fer  et 
3  5  de  cobalt. 

4°.  Les  mines  de  cobalt  sont  quelquefois  en 
eiîiorescence  :  et  la  mine  sulfureuse  forme  par 
sa  décomposition  du  sulfate  de  cobalt. 

Le  sulfure  de  cobalt  et  le  cobalt  arsenical  en 
se  décomposant  passent  à  l'état  d'oxide  ,  et  la 
surfacese  recouvre  d'une  couleur  fleur  de  pêcher 
plus  ou  m.oins  intense  ;  elle  est  quelquefois  par- 
semée de  fleurs  en  étoiles  formées  par  des  rayons 
appliqués  l'un  à  côté  de  l'autre ,  et  tendant  tous 
vers  un  centre  commAin  ;  c'est  une  crystallisa- 
ticn  mal  prononcée,  où  de  Lisle  a  cru  reconnoître 
des  prismes  tétraèdies  terminés  par  des  sommets 
Jihèdres  :  souvent  les  fleurs  de  cobalt  ne  sont 
qu'une  poussière  plus  ou  moins  colorée.  On 
appelle  /nines  de  cobalt  molUs  ou  terreuses  ,  celles 
qui  sont  dans  un  état  de  décomposition  complète. 

Pour  faire  l'essai  d'une  mine  de  cobalt  ,  on 
commence  par  la  torréfier ,  puis  on  en  fond  deux 
cents  grains  avec  une  once  et  demie  de  flux  noir. 
Sage  s'est  assuré  qu'on  obtenoit  plus  de  métal  en 
mc;iant  l'oxide  de  cobalt  avec  deux  parties  de 
verre  blanc  et  wn  peu  de  charbon. 

Lorsque  ie  cobalt  est  mêlé  de  bismuth  et  de  fer, 
il  faut  distiller  son  oxide  avec  parties  égales  de 
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muriate  d'ammoniaque,  jusqu'à  ce  que  le  sel  qui 
se  sublime  dans  le  col  de  la  cornue  ait  pris  une 
teinte  verte.  Sage^  qui  donne  ce  procédé  ,  observe 
qu'il  fîuit  quelquefois  sept  à  huit  sublimations 
pour  enlever  au  cobalt  tout  le  ter  et  le  bismuth 
qu'il  contient. 

Le  cobalt  est  d'un  gris  tendre,  compacte  et 
fragile  ;  il  entre  en  fusion  difficilement ,  ne  se 
volatilise  point ,  résiste  à  la  coupelle ,  et  refuse  de 
s'amalgamer  avec  le  mercure.v 

Le  travail  des  mines  de  cobalt  est  trcs-simple  : 
il  se  borne  à  g'iller  le  minerai  dans  des  fourneaux 
de  réverbère  terminés  par  une  longue  cheminée  , 
dans  laquelle  les  vapeurs  sont  reçues  ;  ces  vapeurs 
eu  fumée  arseniczile  s'attacheni:  sur  les  parois ,  et 
y  forment  une  croûte  qu'on  fait  détacher  par  des 
hommes  qui  ont  mérité  la  mort.  Les  mines  de 
cobalt  de  Saxe  fournissent  tout  l'arsenic  du  com- 
merce. L'oxide  de  cobalt  dépouillé  d'ax^senic  est 
connu  sous  le  nom  de  saffre  ;  celui  du  commerce 
est  mclé  avec  trois  quarts  de  sable.  Cet  oxide  fondu 
avec  trois  parties  de  quartz  et  une  de  potasse , 
forme  un  verre  bleu  qui ,  bocardé ,  tamisé  dans 
des  cribles  et  porphyrisé  sous  des  meules  ren- 
fermées dans  des  tonneaux  ,  forme  le  smalth. 
Pour  obtenir  du  bleu  de  divers  degrés  de  finesse , 
en  agite  le  smalt  dans  des  tonneaux  remplis  d'eau 
tt  percés  de  trois  ouvertures  à  diflcrcntes  hau- 
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teurs  ;  l'eau  du  rolAnet  le  plus  élevé  entrains  le 
bleu  le  plus  léger  ,  c'est  Va^ur  du  premier  feu  ;  les 
parties  les  plus  pesantes  se  précipitent,  et  l'azur  en- 
traîné par  l'eau  des  trois  robinets  forme  divers 
degrés  de  finesse  connus  sous  les  noms  d'azur  du 
premier  ,  du  second  et  du  troisième  feu, 

La  Bohême  et  la  Saxe  ont  été  jusqu'ici  en  pos- 
session de  nous  fournir  ces  produits.  On  peut  con- 
sulter la  description  de  ces  superbes  étabiissemens 
dans  les  voyages  minéralogiques  de  Jars,  Les  fa- 
briques de  Saxe  ont  été  alimentées ,  pendant  quel- 
ques années  ,  par  une  mine  de  cobalt  découverte 
dans  les  Pyrénées ,  dans  la  vallée  de  Gisîen.  Beust 
y  avoit  formé  des  étabiissemens  qui  nous  appro- 
prioient  ce  commerce  ;  il  avoit  été  même  assez 
heureux  que  de  trouver  ,  près  du  village  de  Juget, 
un  quartz  suffisamment  chargé  de  cobalt  pour 
pouvoir  être  fondu  sans  addition  de  matière  co- 
lorante. Il  est  à  désirer  que  cet  attelier  soit  rétabli. 

L'établissement  de  Bcust  peut  fabriquer  six  mille 
quintaux  d'azur  ou  bleu  d'émail  ;  et  il  est  en  état , 
non- seulement  de  fournir  à  nos  besoins ,  mais  de 
concourir  avec  avantage  avec  les  fabriques  de 
Saxe  pour  la  consommation  des  pays  étrangers  (i). 


(i)  On  peut  consulter  la  description  cleTattelier  de  Bnisty 
dans  la  description  des  gîtes  des  minerais  ^  des  forges  et  ds« 
saisis  des  Pyrénées  ,  par  Dictrlch, 
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.  îl  a  même  trouvé ,  de  concert  avec  Dlctrich  y 
le  procédé  pour  faire  la  poudre  bleue ,  dont  le 
secret  avoit  appartenu  exclusivement  aux  Hol- 
iandois  jusqu'à  nos  jours. 

Les  smalths  sont  employés  à  donner  l'ap- 
prêt aux  toiles  ,  batistes ,  linons ,  mousselines  ^ 
fils ,  &c. 

Les  azurs  se  mêlent  à  l'amidon  et  forment  Fem- 
pois  ,  dont  les  usages  pour  l'apprêt  du  linge  blanc 
sont  très-connus. 

On  l'emploie  encore  pour  donner  le  bleu  aux 
peintures  sur  la  fayance  5  la  porcelaine  et  autres 
poteries;  on  en  colore  en  bleu  des  crystaux ,  des 
salières  ^  des  verres.  L'azur  est  encore  employé 
dans  la  peinture  à  fresque. 

Les  azurs  les  plus  grossiers  servent  airx  confi- 
seurs ,  aux  oiHciers  ,  pour  sabler  les  plateaux.  On 
les  emploie  en  Allemagne  pour  poudrer  les  éai- 
tures. 

On  évalue  la  consommation  des  smalths ,  azurs, 
sables  et  safFres ,  pour  la  seule  République  de 
Frartce  ,  à  quatre  mille  quintaux  ,  qui  se  vendent 
depuis  72  jusqu'à  600  livres  le  cent. 

Le  cobalt  est  solublc  dans  les  acides. 

Une  partie  de  ce  métal  distillé  avec  quatre  par- 
ties acide  sulfavique  ,  fournit  de  l'acide  sulfureux , 
ce  qui  reste  dans  la  cornue  est  du  sulfate  de  cobalt 
5olubledans  Teau  et  susceptible  de  crystalliser  ea 
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prismes  tétraèdres  ,  rhomboïdaux  ,  terminés  par 
un  sommet  dihèdre. 

La  barite  5  la  magnésie  ,  la  chaux,  les  aVkalis 
décomposent  ce  sel ,  et  en  précipitent  le  cobalt  en 
oxidc  :  cent  grains  de  cobalt  dissous  dans  l'aclda 
sulfurique ,  précipités  par  la  soude  ,  fournissent 
140  grains  de  précipité  ,  et  160  par  la  craie. 

L'acide  nitrique  dissout  le  cobalt  avec  effer- 
vescence :  la  dissolution  fournit  des  crystaux  en 
aiguilles  qui  n'ont  pas  été  rigoureusement  déter- 
minés. Ce  sel  est  déliquescent ,  il  bouillonne  sur 
les  charbons  sans  détonner  ,  et  il  laisse  une  chaux 
rouge  foncée;  j'ai  vu  ce  sel  en  beaux  crystaux 
hexaèdres  très- courts  ;  il  décrépite  et  fuse  sur  les 
charbons. 

L'acîtle-  muriatique  ne  dissout  par  le  cobalt  à 
fi'did^^;'- ma^s  à  l'aide  de  la  chaleur  ,  il  en  dissout 
luïë' portion  :  cet  acide  agit  mieux  sur  le  saftre  , 
et  la  dissolution  est  d'un  verd  magnifique.  Cette 
dis^'eïïi'tiô'n  étendue  d'eau  est  une  encre  de  sym^ 
/7  7r/?7è  très-singulière,  puisqu'elle  passe  de  la  cou- 
leur lilas  ou  violette,  au  pourpre  ,  au  verd  et  au 
noir. 

L'acide  nitro-  muriatique  dissout  aussi  le  cobalr, 
et  forme  l'encre  de  syn:'paihie  o^\\Hellot^.  appellée 
encre  de  bismuth. 

L'ammoniaque  dissout  aussi  le  safFre  ;  il  en  ré- 
sulte une  liqueur  d'un  beau  rouge. 
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CHAPITRE     III. 

Du  NkkcL 

Hyerîie  paroît  être  le  preniier  qui  ait  pané 
du  nickel  sous  le  nom  de  kupfernickel ,  en  1694, 
dans  un  ouvrage  sur  les  minériiux. 

Hcuckel  l'a  regardé  comme  une  espèce  de  co- 
balt ou  d'arsenic  mêlé  de  cuivre. 

Cramer  Ta  aussi  placé  parmi  les  mines  de 
cuivre;  et  ce  n'est  qu'en  175 1  que  Cronstedt  a 
retiré  un  nouveau  demi- métal  de  ce  préiendu 
mélange. 

Le  kupfernickel  ne  se  trouve  pas  seulement 
dans  les  contrées  d'Allemagne  ;  on  l'a  trouvé  dans 
le  Daupiiiné  et  les  Pyrénées.  En  arrachant  de  la 
pierre  calcaire  pour  baiir  à  Barèges  et  vis-à-vis 
S.  Sauveur ,  on  trouve  de  petits  filons  et  de  petits 
rognons  de  nickel  dans  le  spath  calcaire  ;  il  y  en 
a  de  réduit  à  l'état  d'oxide  verd.  Sa^^e  qui  a  ana- 
lysé celui  de  Biber  en  Hesse  et  celui  d'AUemcnt , 
y  a  trouvé  de  l'or. 

Pour  obtenir  le  nickel ,  on  torréEc  le  minersi , 
on  en  dégage  l'arsenic  par  ce  moyen  ,  et  on  fond 
Toxide  qui  s'est  formé  avec  trois  parties  de  fiux 
noir  et  un  peu  de  charbon.  Ce  métal  est  d'un  g,'  is 
îougeâire, 
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La  pesanteur  snécihque  du  nickel  fondu  est 
de  78070.  Voyez  Brisson, 

Comme  il  est  très-difficile  d'enlever  tout  l'ar- 
senic par  une  torréfaction  préliminaire  ,  le  mitai 
poussé  à  un  feu  violent  laisse  encore  échapper 
de  l'arsenic. 

Les  moyens  indiqués  par  Bergmann  et  Arvïdson 
pour  purifier  le  nickel ,  consistent  dans  des  calci- 
nations  et  des  réductions  répétées  ;  mais  ces  opé- 
rations n'en  séparent  que  l'arsenic.  Beromann 
convient  n'avoir  pas  pu  parvenir  à  le  dépouiller 
complètement  de  son  fer ,  quoiqu'il  l'ait  traité  par 
toutes  les  méthodes  convenables  ;  et  il  est  même 
tenté  de  le  regarder  comme  une  modification  du 
fer. 

On  peut  consulter  sur  la  nature  de  ce  métal 
la  dissertation  de  Bergmann  ,  De  nlccolo  opuscuL 
t.  2  ;  l'Analyse  chymique  de  Sage ,  &c. 

L'acide  sulfurique  distillé  sur  le  nickel  donne 
de  l'acide  sulfureux  ,  et  laisse  un  résidu  grisâtre 
qui ,  dissous  dans  l'eau ,  lui  communique  une  cou- 
leur verte. 

Le  sulfate  de  nickel  efHeurit  à  l'air. 

Le  nickel  est  attaqué  très-vivement  par  Tacide 
nitrique;  la  dissolution  évaporée  fournit  des  crys- 
taux  d'un  beau  vcrd  en  cubes  rhomboïdaux. 

L'acide  nitrique  dissout  également  Toxide  de 
nickel ,  et  forme  avec  lui  des  crystaux  d'un  beau 
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verd  d'émeraude  ,  déliquescens ,  dont  la  forme  est 
rhomboïdale ,  selon  Bcrgmann. 

L'acide  muriatique  dissout  à  chaud  le  nickel  : 
la  dissolution  produit  des  crystaux  du  plus  beau 
verd  émeraude  en  octaèdres  rhomboïdaux  alongés. 

Cronsttdt  nous  a  appris  que  le  nickel  se  cona- 
binoit  avec  le  soufre  par  la  fusion  ,  et  qu'il  en 
résultoit  un  minerai  dur  ,  jaune  et  à  petites 
facettes  brillantes  ;  le  même  Chymiste  a  dissous 
ce  dernier  métal  dans  le  sulfate  de  potasse ,  et  a 
formé  un  composé  semblable  aux  mines  de  cuivre 
jaune. 

Le  nickel  ne  s'amalgame  pas  avec  le  mercure. 

CHAPITRE     IV, 
Du  Bismuth. 

Le  bismuth  ou  ka'm  de  gUcc  est  un  demi- 
métal  d'un  blanc  jaunâtre  ,  brillant  ,  disposé  en 
feuillets  et  chatoyant.  Il  a  de  l'analogie  avec  le 
plomb  :  comme  lui  il  passe  à  la  coupelle  et  fournit 
le  gvdin  de  fin, 

La  pesanteur  spécifique  du  bismuth  fondu  est 
de  98227.  Voyez  Brisson. 

Le  bismuth  est  de  tous  les  demi-métaux  ,  après 
rétain ,  celui  q-ii  entre  le  plus  fiicllement  en  fu- 
sion ;  il  n'exige  que  le  deux-centième  degré  de 
chaleur. 
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Le  bismuth  se  trouve  sous  divers  états  dan? 
le  sein  de  la  rerre  :  il  y  est  ou  natif  ou  combimé 
avec  le  soufre ,  l'arsenic  ou  l'oxigène. 

i'^.  Le  bismuth  natif  est  quelquefois  crystaî- 
lisé  en  cubes  :  Walkrlus  et  Cronsudt  l'ont  trouvé 
sous  cette  forme  dans  les  mines  de  Schneeberg  en 
Saxe;  souvent  ces  crystaux  se  réunissent  en  façon 
de  dentrites  dans  des  gangues  spathiques  et  quart- 
zeuses.  On  trouve  du  bismuth  natif  en  masse 
mammelonnée  à  la  manière  des  stalactites. 

Le  bismuth  natif  est  souvent  altéré  par  une 
légère  décomposition  de  la  surface  métallique. 

Le  bismuth  natif  de  Saxe  est  quelquefois  strié 
et  mêlé  d'arsenic  ;  il  a  pour  gangue  un  jaspe  rou- 
geâtre. 

2*.  Le  bismuth  arsenical  est  d'un  gris  blan- 
châtre et  brillant.  Cette  mine  se  recouvre  quel- 
quefois d'une  ocre  de  bismuth^  et  contient  souvent 
du  cobalt  :  j'ai  vu  des  morceaux  de  bismuth  arse- 
nical de  Schneeberg  en  forme  de  dendrites  sur  une 
gangue  de  }aspe. 

3^.  Nous  devons  à  Cronsudt  la  ccnnoissance; 
de  la  mine  de  bismuth  sulfureuse  :  celle  qu'il  a  dé- 
crite est  d'un 'gris  bleuâtre  et  brillant. 

Cette  espèce  a  souvent  le  tissu  lamelleux  de  la 
galène  à  grandes  facettes  ;  ce  qui  lui  a  fait  don- 
ner par  L'mnè ^  WalkrliLs  et  autres,  le  nom  de 
câline  ds,  bismuth»  On  Ta  trouvée  à  Batnaès ,  à  Rid- 
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darrhîtan  en  \Y€Stîn3nie.  Elle  décrépite  sur  les 
charbons  ,  et  il  faut  la  pulvériser  pour  pouvoir 
la  torréfier  sans  perte. 

La  galène  rie  bismuth  est  quelquefois  striée. 

La  mine  cl2  bismuth  sulfureuse  ,  quelquefois 
compacte,  d'une  couleur  obscure, est  parsemée  de 
petits  points  brillans  :  telle  est  celle  de  Schneeberg 
en  Saxe. 

Lapeyrouse  découvrit,  en  1773  ,  sur  les  mon- 
tagnes de  Melles  en  Cominges ,  au  quartier  appelle 
les  Raiti ,  une  mine  de  bismuth  qui  ressemble  à 
une  galène  à  petites  écailles  ;  et  elle  n'en  diFrere 
extérieurement  que  par  plus  de  légèreté.  Cette 
mine  est  minéralisée  par  le  soufre  dans  la  propor- 
tion de  35  livres  au  quintal. 

4^.  Cronsudt ,  Lïnnc  ^  Justî ,  de  Born  ,  ont  parlé 
d'une  mine  de  bismuth  d'un  jaune  verdatre  , 
trouvée  en  Saxe  et  en  Suède.  Saoz  a  donné  à 
FAcadémie ,  le  17  août  17S0  ,  l'analyse  de  la  mine 
de  bismuth  terreuse  ,  solide  ,  d'un  verd  JHunât'-e  ; 
il  en  a  retiré  du  quartz  dans  la  propo'  tion  d'un 
tiers  ,  de  l'acide  carbonique  ,  36  livres  de  bismuth 
par  quintal ,  et  24  grains  d'argent  ;  il  uy  a  trouvé 
ni  cuivre  ni  ï^r.  Outre  cette  mine  verte  ,  il  en  a 
analysé  une  jaune  ,  solide  ,  un  peu  brillante  et 
quelquefois  dcmi-transpaiente  ;  elle  lui  a  fourni 
a-peu- près  \^s  mêmes  résultats  ,  mais  9  livres  de 
plus  de  bismuth. 
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Cet  oxide  doit  être  fondu  au  fourneau  à  man- 
che. 

La  fusibilité  du  bismuth  rend  rexploitntion  de 
ses  mines  fort  simple  :  on  peut  varier  l'appareil 
de  bien  des  manières  :  il  suffit  de  jetter  le  mi- 
nerai sur  le  feu  ,  et  de  pratiquer  une  casse  pour 
recevoir  le  demi- métal. 

Le  bismuth  chauffé  jusqu'à  rougir ,  brùlg  avec 
ime  flamme  bleue  peu  sensible;  son  oxide  s'évapore 
sous  la  forme  d'une  fumée  jaunâtre  qui  ,  con- 
densée ,  forme  les  fimrs  de  bismuth.  Il  augmente 
de  II  livres  par  quintal  en  passant  à  Tétat  d'oxide. 

Darcct  a  converti  le  bismuth  en  un  verre  d'un 
violet  sale. 

Le  bismuth  peut  être  substitué  au  plomb  dans 
la  coupellation  ;  sa  vitrificaîion  est  môme  plus 
prompte. 

L'acide  sulfurique  bouilli  sur  le  bismuth  laisse 
échapper  de  l'acide  sulfureux  et  le  dissout  en 
partie  ;  le  sulfate  de  bismuth  ne  crystallise  point 
et  est  trop  déliquescent. 

L'acide  nitrique  attaque  le  bismuth  et  s'y  dé- 
compose très-promptement;  le  gaz  nitreux  se  de- 
gage  ,  tandis  que  l'oxigène  se  fixe  avec  le  métal.  IL 
y  en  a  cependant  une  portion  de  dissoute ,  laquelle 
forme  v.n  sel  en  prismes  tétraèdres  rhomboïdaux 
terminés  par  une  pyramide  tétraèdre  à  faces  iné- 
gales. Ce  nitre  détonne  foiblemcnt  et  par  scintil^ 
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ïations  roiigeâîres.  Il  se  fond ,  se  boursoufHe  et 
laisse  un  oxide  d'un  jaune  verdârre. 

Ce  sel  perd  sa  transparence  à  l'air  ,  en  même 
temps  que  son  eau  de  crystallisation. 

L'acide  muriatique  n'agit  qu'à  la  longue  sur  ce 
métal ,  et  lorsqu'il  est  très-concentré.  Le  muriate 
crystallise  dilHcilement  ;  il  attire  fortement  l'hu- 
midité de  l'air. 

L'eau  précipite  ce  demi -métal  de  toutes  ses  dis- 
solutions y  et  le  précipité  bien  lavé  est  connu  sous 
les  noms  de  blanc  de  fard  ^  magistère  de  bismuth.  Ce 
blanc  est  employé  à  enduire  et  à  peindre  la  peau 
des  petites  maîtresses  ;  mais  le  teint  ne  tarde  pa9 
à  se  plomber  ;  les  vapeurs  fortes  ,  les  sulfures  , 
la  seule  transpiration  animale  en  altèrent  la  cou- 
leur. Les  perruquiers  qui  veulent  noircir  les  che- 
veux, les  enduisent  d'une  pommade  préparée  avec 
le  magistère  de  bismuth. 

Le  bismuth  est  employé  par  les  potiers  d'étaîn 
pour  donner  de  la  dureté  à  ce  dernier  métal. 

Fott  a  publié  une  dissertation  dans  laquelle  il 
avance  que  des  Modecins  ont  employé  quelques 
préparations  de  ce  dem.i-métal  ;  mais  il  est  pru- 
dent de  le  proscrire  ,  parce  qu'il  retient  presque 
toujoLU-s  de  l'arsenic  ,  et  qu'il  partage  les  pro- 
priétés malfaisantes  d.i  plomb. 

Le  blanc  de  bismuth  est  nès-employé  comme 
fard.  Ses  diverses  dissolutions  forment  de*  encre* 
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de  sympathie  plus  ou  moins  curieuses  par  la  fa- 
cilité avec  laquelle  cet  oxide  s'altère  et  passe  au 
noir. 

Schlutcr^  dans  son  traite  sur  la  fonte  des  mines, 
prétend  qu'on  peut  l'employer  à  faire  le  verre 
bleu  d'azur  ;  mais  il  paroît ,  d'après  ce  qu'il  dit  , 
qu'on  s'est  servi  dans  ces  circonstances  d'une 
mine  de  bismuth  très-riche  en  cobalt ,  puisqu'il 
ajoute  qu'à  un  feu  doux  cet  Le  mine  laisse  suin- 
ter du  bismuth,  et  que  le  résidu  est  une  terre 
grise  et  fixe  qui  est  employée  avec  avantage  iX)ur 
faire  le  bleu. 

Ce  demi- métal  s'allie  avec  tous  les  métaux  ; 
mais  il  ne  s'unit  que  ti es- difficilement  par  la  fu- 
sion avec  les  autres  demi- métaux  et  oxides  mé- 
talliques. L'antimoine  ,  le  zinc ,  le  cobalt  et  l'ar- 
senic se  refusent  à  cette  union. 

Le  bismuth  fondu  avec  l'or  le  rend  aigre  et 
lui  communique  sa  couleur  ;  il  ne  rend  point 
l'argent  si  cassant  que  l'or  ;  il  diminue  le  rouge 
du  cuivre  ;  il  perd  lui-même  sa  couleur  avec  le 
plomb,  et  ces  deux  métaux  forment  un  alliage  d'un 
gris  sombre.  Mêlé  en  petite  quantité  avec  l'étain  , 
illui  donne  plus  ce  brillant  et  de  dureté  ;  il  peut 
s'unir  au  fer  à  l'aide  d'un  feu  violent. 

Le  bismuth  s'am^algame  avec  le  mercure  ,  et 
fcrm.e  un  alliage  coulant  ;  c'est  ce  qui  engage 
quelques  droguistes  de  mauvaise  foi  à  .le  mcler 
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svec  ce  métal.  On  peut  reconnoître  la  fraude , 
en  ce  que  le  mercure  n'est  plus  aussi  coulant  ; 
d'ailleurs  on  n*a  qu'à  dissoudre  cet  alliage  dans 
l'esprit  de  nitre  ,  on  en  précipitera  le  bismuth 
psr  le  moyen  de  l'eau. 

Néanmoins  cette  propriété  de  s'amalgamer 
complètement  avec  le  mercure  ,  peut  le  faire 
servir  avec  avantage  dans  l'étamage  des  glaces, 
en  amalgamant  l'étain  ,  le  bismuth  et  le  mer- 
cure. Cest  peut-être  ce  qui  lui  a  mérité  son  nom 
^étaïn  de  glace. 

L'alliage  fusible  de  Darcet  est  un  mélange  de 
huit  parties  de  bismuth  ,  cinq  de  plomb ,  trois 
d'étain.  Il  fond  dans  l'eau  au  soixante-treizième 
degré  de  lUaumur  ^  et  coule  comme  du  mercure, 

CHAPITRE    V. 

De  r Antimoine. 

L'antimoine  est  un  demi-métal  dont  les  alchy- 
mistes  se  sont  singulièrement  occupés.  Ils  le  regar- 
doient  comme  la  base  du  grand  œuvre ,  et  on  le 
trouve  désigne  dans  leurs  écrits ,  sous  les  noms 
de  racine  des  métaux  ,  plomb  sacré  ^  &Cc. 

Ce  demi-métal  est  fameux  par  les  disputes  qu'il 
suscita  au  commencement  du  seizième  siècle  :  il  fut 
prohibé  par  un  an  et  du  parlement  ,  à  la  solli- 


224  E    L    E    M    E    N    S 

citation  de  la  faculté  de  Paris.  Paumler  de  Caen^ 

médecin  et  chymiste  habile,  fut  dégradé  par  le 

corps   de  médecine   pour  l'avoir  employé  ,  en 

3609. 

Ce  même  métal  proscrit  fut  rétabli  en  1624  ,' 
et  fournit  aujourd'hui  les  remèdes  les  plus  héroï- 
<jues  à  la  médecine. 

BdiUe  Valmdn  ,  zélé  partisan  de  l'antimoine  ,' 
iplaida  sa  cause  avec  chaleur  et  enthousiasme , 
dans  un  ouvrage  intitulé  Currus  triomphalls  and'- 
*monii,  Lemcry  a  employé  un  gros  volume  à 
décrire  les  préparations  qu'on  peut  retirer  de  ce 
demi-métal. 

Comme  cette  substance  a  long-temps  occupé 
les  alchymistes  ,  il  n'en  est  point  dont  l'étude 
soit  plus  difficile  ,  par  rapport  à  la  multiplicité 
des  préparations ,  à  la  barbarie  des  noms  qu'on 
leur  a  donnés  ,  et  à  la  variété  des  procédés.  Mais 
en  confondant  les  préparations  identiques  ,  en 
rapprochant  les  analogues  ,  élaguant  cette  foule 
de  noms  barbares  qu'on  a  donnés  à  la  même  chose, 
et  réduisant  les  procédés  à  la  simplicité  dont 
des  préparations  bien  connues  sont  susceptibles  , 
on  peut  se  faire  une  idée  bien  nette  et  bien 
précise  de  la  nature  et  des  propriétés  de  ce 
métal. 

L'antimoine  se  trouve  sous  quatre  états  dans 
le  sein  4e  la  terre. 


D  E       C  H  Y  M  I  E.  22 5 

î^.  Sous  forme  de  métal. 

2*^.  Combiné  avec  rarsenic, 

3^.  Minéralisé  parle  soufre. 

4"".  A  l'état  d'oxide. 

i^.  Quelques  auteurs  prétendent  que  l'anti- 
moine ,  à  rétat  de  métal  ,  a  été  découvert  en 
1748  par  Ant.  Swah  dans  la  mine  de  Sahlberg 
en  Suède.  Swab  dit  qu'il  a  la  couleur  de  l'argent , 
qu'il  a  des  facettes  larges  ,  brillantes  ,  et  qu'il 
s'amalgame  facilement  avec  le  mercure.  Cronstcdt^ 
Wallerius  ,  Linné  ,  Cartheuser ,  n'hésitent  point  à 
admettre  un  antimoine  natif  ;  mais  Lehmann  , 
Jiistï^  Vo^el ,  nient  son  existence ,  et  dd  L'isU  pense 
que  ce  prétendu  régule  n'est  que  la  mine  d'an- 
timoine blanche  arsenicale.  Monge^  prétend  avoir 
trouvé  à  Aliemont  en  Dauphiné  de  l'antimoine 
natif  ;  c'est  le  même  minerai  que  Sage  a  fait 
connoître  sous  le  nom  de  mine  d'antimoine  arse- 
nicale. 

Si  cet  antimoine  natif  existe  ,  il  crystallise 
probablement  comme  le  métal  qui  nous  est  connu, 
dont  les  crystaux  sont,  ou  des  octaèdres  impLinies 
les  uns  dans  les  autres  ,  ou  des  cubes  posés  en 
retrait  les  uns  sur  les  autres. 

2^.  La  mine  d'antimome  arsenicale ,  doit  être 
regardée  comme  un  vrai  régule  par  ceux  qui , 
d'après  Bergmann^  ne  veulent  point  que  l'arsenic 

Tcmc  II.  P 
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soit  minérallsateur  ;  car  alors  cette  mine  est  l'al- 
liage de  deux  rcguks. 

Cette  mine  est  blanche  comme  l'argent  ,  et 
offre  de  larges  facettes  comme  l'antimoine.  Cette 
espèce  a  été  envoyée  à  Sage ,  d'Allcmont  en 
Dauphiné  ;  le  quartz  lui  sert  de  gangue  ;  on 
trouve  quelquefois  dans  les  cavités  de  cette  pierre 
de  petits  faisceaux  de  mine  d'aniimoine  gris  et 
rouges ,  striés  et  radiés ,  qui  ne  contiennent  point 
d'arsenic. 

L'antimoine  et  l'arsenic  sont  à  l'état  de  métal 
dans  cette  mine  ;  l'arsenic  est  si  adhérent  à  l'an- 
timoine ,  que  les  torréfactions  ne  peuvent  point 
l'en  dégager  :  Sage  a  combiné  la  mine  avec  le 
soufre  ,  et  a  obtenu  de  l'orpin  et  du  réaîgar  ;  ce 
minéralogiste  a  conclu  ,  d'après  ses  analyses ,  que 
l'arsenic  y  étoit  dans  la  proportion  de  ï6  livres 
par  quintal. 

3*^.  L'antimoine  est  ordinairement  minéralisé 
par  le  soufre  ,  et  alors  il  se  présente  sous  trois 
ou  quatre  va^-iétés  bien  distinctes  :  il  est  quel- 
quefois crystallisé  ,  la  couleur  est  gàse  et  tire  sur 
îe  bleuâtre  ;  les  crystaux  sont  assez  souvent  d^ 
prismes  minces ,  oblongs ,  hexaèdres ,  terminés  par 
des  pyramides  tétr.'tedres;  les  mines  qu'on  exploite 
en  Auvergne  nous  ont  fourni  des  prismes  superbes 
demême  forme  g-éométrique ,  mais  plus  gros  que 
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ceux  de  rantimoine  ïc  Hor.giic  ;  <>es  crystaux  se 
revêtent  facilement  d'une  couleur  irisée  ;  ceux 
des  mines  d'Auvergne  s'altèrent  plus  difficilement 
que  ceux  de  Hongrie.  Je  possède  un  gros  échan- 
tillon d'antimoine  des  environs  d'Alais  ,  qui  est 
'  uit  hérissé  de  crystaux  parfaitement  sem.blable^ 
a  ceux  de  Hongrie.  Il  arrive,  scuvtnt  que  ces 
crystaux  sont  confondus  et  mal  prQaçncés ,  et 
alors  la  mine  paroît  formée  par  àzs  prismes  très- 
minces  ,  couchés  et  réunis  les  uns  aux  aunes.  Ce 
u'on  appelle  antimoine  en  plume. no.  diffère;  dg  ce^ 
variétés ,  qu'en  ce  quel  les  crystaux  ^§,915^  tiès^ 
minces  et  détachés;  ils  soaU  ordinairement  d'un 
gris  noirâtre  :  on  a  rangé-  cette,  variétj  .parmi 
les  mines  d'argent.^  parce.  qi^!elle  en  conti^-ot  Iç 
plus  souvent. 

On  a  trouvé  des  n.:i>v  .  (.wa;uû.viîie.^ç:ri^.,]:i,Ur 
rieurs  endroits  de  la  RéjuibJiqiie  ;  .nvûs,,  If^/cij- 
devant  Langj^edoc  en  ofF^e^de  tî-ès-inîéjr^s^ançes",: 
nous  en  avons  à  Mé^lb-ps.^  4^  "^^^.^.^'Ai-^i- 

on  en  exploite.  4an^k3  051  vji uns, dU^è^^  le 

manque  de,consommatlon  a  ralenti  l'explojt^itioQ 
de  ces  mdnes.  Genssarc.  -'  '^'-;o'.  v  '  dgLnsle,Vi.vaî"ais5 
un  gros  filop  démine  dansuucçauch^ 

de  charbon  de  terre. 

L'altération   d-eT^int'  ,  :    dqi^ne 

naissance^ i\  la  n^ine  rot'i,. .  ^ .  ujc  ;  cette  mine 

rouge  accompagna  ^u.--'  'oine  spjijcuUir^ 

P  1 
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de  Toscane.  Les  surfc;ces  paroissent  cariées  par 
la  décomposition  ;  et  lorsqu'on  en  casse  un  mor- 
ceau ,  il  s'en  exhale  une  poudre  qui  a  les  pro- 
piiétés  du  kermès, 

La  décomposition  de  l'antimoine  sulfureux 
produit  aussi  quelquefois  du  sulfate  d'antimoine  : 
en  peut  voir  encore  quelques  variétés  de  ces 
décompositions  antimoniales  ,  dans  VJnafysc 
chymiqîu  dz  SAGE, 

On  trouve  l'antimoine  sous  deux  états  dans 
le  commerce  ,  sous  forme  d'antim.oine  crud  et 
sous  fo.me  de  métal. 

L'antimoine  crud  n'est  que  l'antimoine  sulfu- 
reux débarrassé  de  sa  gangue  ;  pour  cet  efret  , 
on  mtt  le  minerai  dans  des  pots  percés  d'un 
trou  dans  leur  fond  ,  et  disposes  sur  d'autres  pots 
enfouis  dans  la  terre;  on  chauiFe  les  pots  supérieurs 
qu'on  a  remplis  de  minerai^l'antimoine  se  fond,  en- 
traîne son  soufre  et  se  fige  dans  les  vases  inférieurs, 
tandis  que  la  gangue  reste  dans  le  pot  supérieur. 

Comme  le  mélange  d'antimoine  et  de  soufre 
est  très- fusible  ,  on  peut  varier  le  procédé  de 
mille  manières  :  Bérard  et  moi  exploitons  une 
mine  d'antimoine  dans  les  Corbiens  ^  département 
de  ÏJude. ,  par  un  procédé  qui  nous  économise  , 
beaucoup  de  temps  et  de  combustible. 

Les  pets  qui  contiennent  le  minerai  sont  placés 
dans  un  fourneau  de  réverbère  oii  l'aspiration  est 
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très-forte  ;  ces  pots  communiquent  par  des  trous 
pratiqués  à  leurs  fonds  avec  d'autres  vases  ou 
récipients  qui  sont  disposés  sous  ces  premiers 
sans  être  exposés  au  feu  ;  à  mesure  que  la  matière 
fond  ,  elle  coule  dans  les  récipients  ,  elle  s'y  nge 
par  le  seul  refroidissement  du  fourneau  ,  et  la 
masse  à' antimoine  crud  a  constamment  la  plus  belle 
forme  aiguillée. 

Pour  priver  l'antimoine  crud  de  son  soufre  , 
nous  connoissons  deux  moyens  :  1°.  une  calci- 
nation  lente  et  graduée  du  minerai ,  ce  qui  donne 
un  oxide  gris  qui ,  poussé  à  un  feu  violent ,  se 
convertit  en  verre  d'antimoine  rougeâtre  et  un 
peu  transparent  ;  il  ne  prend  cette  transparence 
que  lorsqu'il  est  bien  fondu.  Ce  verre  est  un 
violent  corrosif;  mais  il  est  susceptible  d'être 
corrigé  en  le  m.êlant ,  le  pétrissant  et  le  faisant 
brûler  avec  de  la  cire  jaune  ,  ou  bien  en  le  tri- 
turant avec  une  huile  volatile  ;  c'est  alors  Vantl" 
moine  ciré  de  Prinole  ,  si  vanté  pour  combattre 
les  dyssenteries  ;  2^.  enprojettant  dans  un  creuset 
rougi  un  mélange  de  8  parties  d'antimoine  crud, 
6  de  tartre  et  3  de  nitrate  de  potasse  ;  et  tenant 
ce  mélange  en  fusion  pendant  quelque  temps , 
on   obtient  l'antimoine  à  l'état  de  métal. 

Dans  les  travaux  en  grand  on  torréfie  l'anti- 
moine dans  \m  fourneau  semblable  à  celui  des 
boulangers;  en  mcle  50  livres  de  lie  de  vin  des- 
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séchée  ou  de  tartre,  avet  ;oo  ir.:::.  d  cxiac 
d'antimoine  ,  et  on  fond  ce  mélange  dans  des 
creusets  appropriés  :  le  culot  de  métal  conserve 
la  forme  du  creuset  \  les  pains  d'antimoine  of- 
frent une  étoile  à  leur  surface ,  qui  a  été  regardée 
comme  sionijicutîve  ;  mais  ce  n'est  qu'une  crystalli- 
satibn  confuse  ,  formée  par  des  octaèdres  im- 
plantés les  uns  dans  les  autres. 

Le  cuivre, l'argent, le  fer, fondus  avec  le  sulfure 
d'antimoine ,  s'em.parent  de  son  soufre  et  le  ré- 
duisent à  l'état  de  régule,  qiii^ porte  le  nom  du 
métal  employé  :  on  l'appelle  régule  de  M.irs  ^  do 
FtTius  ,  ^vc.  — 

L'antimoine  fond  difRciiement  ;  mais ,  une  fois 
qn'il  est  en  fusion  ,  il  laisse  échapper  une  fumée 
blanche ,  connue  sous  le  nom  de  Tieige  argentine 
d'iimlmolne  ;  cette  fumée  recueillie  forme  des  crys- 
tauxtrès-brillans  prismatiques  tétraèdres  :  Pelktkr 
les  a  obtenus  en  octaèdres  transparens.  Les  fleurs 
argentines  d'antimoine  sont  solubles  dans  l'eau 
qu'elles  rendent  émétique  ;  la  volatilité  et  la  solu- 
bilité de  cet  oxide  sublimé  le  rapprochent  de  celui 
d'arsenic  dont  nous  avons  déjà  parlé.  C'est  à 
Roiulte,  que  nous  devons  ces  observations  sur  les 
propriétés  de  c^\  oxide  antimonial. 

L'antimoine  n'est  que  peu  altéré  par  l'air,  il 
c^"--ve  long'-^-"'""-  '/^-'^  ''':'lat. 

esant::^ 
^.  de  G'^q: 
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L'acide  sulfurique  qu'on  fait  bouillir  kntcment 
sur  ce  métal  se  décompose  en  partie;  il  s'échappe 
d'abord  du  gaz  sulfureux  ,  et ,  sur  la  fin  ,  il  se 
sublime  du  soufre  en  nature.  Quand  on  emploie, 
quatre  parties  d'acide  sur  une  d'antimoine  ,  ce 
qui  reste ,  après  l'action  de  l'acide  ,  est  de  l'oxide 
métallique  mêlé  d'une  petite  quantité  de  sulfate 
d'antimoine ,  qu'on  peut  en  séparer  par  le  moyen 
de  l'eau  distillée  :  ce  sulfate  est  très-déliquescent 
et  se  décompose  facilement  au  feu. 

L'acide  nitrique  se  décompose  aisément  sur  ce 
demi- métal  ;  il  en  oxide  une  grande  partie  ,  et 
en  dissout  une  portion  qui  peut  être  entraînée 
par  l'eau  ,  et  forme  un  sel  très-déliquescent  qui 
se  décompo<îe  au  feu;  l'oxide  préparé  parce  moyen 
est  très-blanc  et  très-difficile  à  réduire  ;  cet  oxide 
est  un  véritable  bc:ioard  miner  al. 

L'acide  muriatique  n'agit  sur  l'antimoine  que 
par  une  longue  digestion  :  Foiircroy  a  observé 
que  cet  acide  ,  long-temps  digéré  sur  ce  métal , 
le  dissout  ,  et  que  le  muriate  d'antimoine  ,  qu'on 
obtient  par  une  f^^rte  évaporation  en  petites 
aiguilles,  est  très-déliquescent  ;  il  se  fond  au  feu 
et  se  volatilise.  Monnet  a  constaté  que  i  2  grains 
d'oxide  d'antimoine  suffisent  pour  saturer  demi- 
once  d'acide  muriatique  ordinaire.  Monnet  et 
Foitrcroy  ont  toujours  vu  que  dans  les  mii:iares 
d'antimoine  il  y  a  une  portion  qui  ne  se  vola- 
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tilise  pas  par  le  feu  ;  cela  dépend  de  ce  qu'elle 

a  été  fortement  oxidée. 

Si  on  distille  deux  parties  de  muriate  de  mer- 
cure corrosif  et  une  d'antimoine  ,  il  passe  ,  au 
feu  le  plus  léger ,  une  matière  butyreuse ,  qu'on 
appelle  beurre  £  antimoine  ,  muriate  oxigcnc  d'an- 
timoine sublimé.  Il  est  à  présumer  que  dans  cette 
composition ,  l'acide  y  est  à  l'état  d'acide  m\iria- 
tique  oxigéné  comme  dans  le  sublimé  corrosif. 

Le  muriate  d'antimoine  sublim.é  devient  fluide 
à  une  très-légère  chaleur  ;  c'est  ce  qui  permet  de 
le  transvaser  commodément  ;  car  il  ne  s'agit  que 
de  plonger  dans  l'eau  chaude  la  bK)uteille  qui  le 
contient ,  alors  on  peut  le  transvaser  comme  \\n 
liquide. 

J'ai  observé  plusieurs  fois  ce  muriate  oxi- 
géné crystallisé  en  prismes  hexaèdres  à  sommet 
dihèdre  ;  deux  côtés  du  prisme  sont  inclinés  et 
forment  ce  que  l'ancienne  chymie  appelloit  crys- 
utux  en  tombeau.  Ce  muriate  est  employé  comme 
scarotique.  Ce  sel  étendu  d'eau  ,  laisse  précipiter 
une  poudre  blanche  appellée  poudre  dalgaroth  ou 
mercure  de  vie.  Cette  poudre  ne  retient  pas  ua 
atome  d'acide  muriatique  ,  et  n'est  qu'un  oxide 
d'antimoine  par  l'acide  muriatique. 

L'eau  simple  a  de  l'action -sur  ce  demi-métaî, 
puisqu'en  séjournant  dessus  elle  devient  purgative. 
Le  vin  et  l'acide  acéteux  le  dissolvent  complète- 
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ment.  Mais  le  vin  émétique  est  un  remède  suspect, 
puisqu'il  est  impos-rible  d'en  déterminer  irrévoca- 
blement et  invariablement  le  degré  d'énergie  ,  qui 
dépend  de  l'acidité  trop  variable  des  vins  em- 
ployés :  on  ne  doit  employer  le  vin  émétique 
qu'en  lavage  ou  en  lavemens. 

Les  liqueurs  gastriques  dissolvent  aussi  ce  demi- 
métal  ,  comme  le  prouvent  les  fameuses  pilules 
perpétuelles.  On  a  désigné  ce  purgatif  sous  le  nom 
à^  pilules  perpétuelUs  ^  parce  qu'étant  peu  altéra- 
ble, on  pouvoit  le  transmettre  de  génération  à  gé- 
nération. L'acide  du  tartre  forme  avec  l'antimoine 
un  sel  très-connu  ,  et  très- employé  dans  la  méde- 
cine ,  sous  les  noms  de  tartre  émétique  ,  de  tartre 
stibic  ^  ou  simplement  à^ émétique  ;  c'est  ce  sel  qu'on 
a  appelle  dans  la  nouvelle  nomenclature  tartritc 
de  potasse  antimoniè. 

En  parcourant  les  divers  auteurs  qui  ont  parlé 
des  préparations  de  ce  remède  ,  et  jettant  un  coup- 
d'œil  sur  les  plus  célèbres  dispensaires  ,  nous  n'en 
trouvons  pas  deux  qui  proposent  un  procédé  uni- 
forme ,  constant  et  invariable  dans  les  effets. 

Les  uns  prescrivent  le  safran  des  métaux  ou 
oxidz  £  antimoine  sulfuré  demi-vitreux  ;  les  autres  , 
le  verre  £  antimoine;  quelques-uns,  le  foie  £  anti- 
moine ou  oxide  d! antimoine  sulfuré;  d'autres  ,  \oxidc 
sublimé  ;  et  quelques-uns  combinent  plusieurs  de 
ces  substances  ;  mais  tous ,  en  général ,  adoptent 
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la  crcim  de  tartre  ou  turtrltc  acïduk  de  potasse  pour 
dissolvant. 

Les  procédés  varient  ,  non-seulement  dans  le 
choix  des  matières  qu'on  emploie  ,  mais  même 
dans  les  proportions  dans  lesquelles  il  convient 
de  les  emi)loyer.  On  trouve  encore  de  la  variété , 
dans  la  quantité  d'eau  employée  comme  véhicule , 
ce  qui  n'est  pas  indifférent  ;  dans  le  temps  pres- 
crit pour  faire  digérer  les  substances  ,  ce  qu'il 
importe  d'autant  plus  de  fixer,  que  la  saturation  de 
l'acide  dépend  absolument  et  essentiellement  de 
cette  circonstance.  Le  choix  des  vaisseaux  doit 
encore  influer  sur  l'eflet  du  remède  :  Hoffmann  a 
soutenu  que  l'émétique  perdoit  son  efret  par  une 
longue  ébuliition  :  Baume  a  prouvé  que  le  fer 
précipitoit  l'antimoine  à  la  longue  ;  et  conséquem- 
ment  les  vaisseaux  de  fer  prescrits  par  quelques 
pharmacopées  doivent  être  rejettes. 

Cette  variété  dans  les  procédés  doit  nécessai- 
rement influer  sur  le  résultat  ;  et  on  doit  être 
peu  surpris  que  Geoffroy  ,  qui  a  fait  l'analyse  de 
plusieurs  tartrites  de  potasse  antimoniés  ,  ait 
trouvé  depuis  30  grains  jusqu'à  2  gros  10  grains 
de  métal  par  once  de  sel. 

De  quelle  conséquence  n'est- il  dcî'nc  pas  de 
prescrire  un  procédé  uniforme  dont  le  produit 
soit  invariable  ?  Ces  remèdes  héroïques  qui  opè- 
rent à  petite  dose  ,  devroient  avoir  des    effets 
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constans  et  invariables  dans  toute  l'Europe  ;  il 
seroit  bien  plus  avantageux  qu'on  procédât  avec 
solemnitc  à  la  préparation  de  ces  remèdes  actifs  , 
c|ii'à  la  confection  de  la  theriaque ,  vrai  nionstre 
•harmaceutiqne  ,  dont  la  dose  peut  varier  im- 
i)unément  depuis  quelques  grains  jusqu'à  trois 
cents.  Il  sait  de  la  variété  de^  efrets  de  ces  re- 
mèdes souverains ,  que  les  consultations  devien- 
nent presq'ue  nulles  ,  puisqirim  médecin  prescrit 
toujours  d'après  l'elFeî  des  remèdes  qu'il  em- 
ploie journellement  ;  et  la  médecine  n'est  plus 
qu'une  décourageante  alternative  de  succès  et 
de  reveiT.  A  Montpellier  l'émétique  agit  à  i  ou 
2  g  ains  ;  à  Avignon  il  n'opère  qu'à  10  à  12  ;  çt 
le  tartve  stibié  ,  vendu  par  ces  colporteurs  de 
remèdes  qui  fournissent  aux  apothicaires  des  cam- 
pagnes ,  n'est  ,  pour  l'ordinaire  ,  que  du  sulfate 
de  potasse  arrosé  d'une  dissolution  d'émçtiquc. 
il  seroit  bien  à  désirer  que  le  Gouvernement,  oui 
n'appose  son  sceau  d'approbation  à'djs  objets 
de  luxe  qu'après  une  inspection  rigide  ,  ne  lais.^at 
p35  circuler  impunément  des  produits  d'où  dépend 
si  essentiellement  la  sari^té  des  citoyens.  Ce  sont 
ces  fraudes  ,  ces  malversations  ,  qui  m'ont  engagé 
à  former  im  établissement  de  produits  chymiqiies, 
011  l'intelligence  et  la  probité  président  à  toutes 
l:s  opérations  :  et  j'ai   réussi  dans  mes  attelicrs 
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pouvoir  donner  des  produits  fidèles  et  invariables 
au  prix  de  ces  drogues  sophistiquées  avec  lesquelles 
on  a  empoisonné  jusqu'ici  le  public. 

Le  procédé  le  plus  exact  pour  faire  de  l'excel- 
lent émétique ,  consiste  à  prendre  du  verre  d'anti- 
moine bien  transparent;  on  le  porphyrise  ^et  on 
le  fait  bouillir  dans  l'eau  avec  parties  égales  de 
crème  de  tartre,  jusqu'à  ce  que  cette  dernière  soit 
saturée  ;  on  filtre  et  on  fait  évaporer  à  une  chaleur 
douce  ;  on  obtient ,  par  le  repos  et  le  refroidis- 
sement ,  des  crystaux  de  tartrïu  de  potasse  antimorùl 
dont  les  degrés  d'éméticité  paroissent  assez  cons- 
tans.  On  peut  obtenir  des  crystaux  à  plusieurs 
reprises  par  plusieurs  évaporations  successives. 

Macquer  proposa  la  poudre  d'algaroth  comme 
plus  égale  dans  ses  vertus  :  Las  sonne  et  Durands 
ont  adopté  l'opinion  de  Macquer  :  le  célèbre 
B'zrgmann  a  suivi  les  idées  des  Chymistes  fran- 
çois  5  et  n'y  a  apporté  que  quelques  légères  modi- 
fications. 

Prenez  cinq  onces  de  crème  de  tartre  réduite 
en  poudre,  et  deux  onces  deux  gros  de  poudre 
d'algaroth  précipitée  par  l'eau  chaude,  lavée  et 
séchée ,  ajoutez- y  de  l'eau  ,  et  faites  bouillir  dou- 
cement ;  on  filtre  ,  on  évapore ,  et  on  obtient 
des  crystaux  de  tartre  émétique  ,  qui  peuvent 
être  donnés  à  trois  grains  sans  fatiguer  l'estomac 
ni  les  intestins. 
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Le  tartrite  de  potasse  antimonié  crystallise  en 
pyramides  trihèdr es  ;  il  est  plus  transparent,  il 
se  décompose  sur  le  feu  en  pétillant ,  et  laisse 
un  résidu  charbonneux  ;  il  se  dissout  dans  60  par- 
ties d'eau  ,  il  efïleurit  à  l'air  et  devient  farineux. 
Les  dissolutions  de  ce  sel  laissent  précipiter  un 
mucilage  qui  se  fige  et  forme  une  peau  assez 
épaisse  ;  c'est  le  mucilage  de  la  crème  de  tartre  : 
il  est  insoluble  dans  l'eau  ,  en  partie  soluble  dans 
l'alkool  ,  l'acide  sulfurique  le  noircit  ,  et  ne  se 
colore  lui-même  qu'à  la  longue  ;  l'acide  nitrique 
en  dissout  une  partie  et  se  décompose  ,  il  s'exhale 
beaucoup  de  gaz  nitreux. 

Les  aîkalis  et  la  chaux  décomposent  le  tartrite 
de  potasse  antimonié.  L'antimoine  mêlé  conve- 
nablement avec  le  nitrate,  décompose  complète- 
ment ce  sel  :  en  jettant  dans  un  creuset  roi-gi  au 
feu  parties  égales  de  ce  demi-mc-al  et  de 'nitrate 
de  potasse  ,  ce  sel  détonne,  son  acide  se  décom- 
pose ;  l'opération  finie  ,  on  trouve  dans  le  creuset 
l'alkali  qui  servoit  de  base  au  nitrate ,  et  l'anti- 
moine réduit  à  l'état  d'oxide  blanc;  c'est  ce  qu'on 
appelle  antimoine  diaplLorctiqiu.  On  peut  faire  cette 
préparation  en  se  servant  de  sulfure  d'antimoine  , 
et  alors  on  emploie  trois  parties  de  nitrate  contre 
une  d'antimoine  ;  ce  qui  reste  dans  \z  creuset , 
après  la  détonnation  ,  est  composé  de  l'oxide 
d'antimoine  ,  d'alkali  fixe  ,  d'une  portion  de  ni- 
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trate  non  décom])osé  et  d'un  peu  de  sulfate  de 
potasse.  Ce  composé  est  encore  connu  sous  le 
nom  àe  fondant  de  Rotrou.Oa  peut  le  dépouiller 
par  l'eau  de  tous  les  sels  qui  y  sont  contenus  ; 
il  ne  reste  alors  que  l'oxide  d'antimoine  qu'on 
appelle  antimoine  diapJw^ùqui  lavé  ;  si  on.  verse 
un  peu  d'acide  sur  la  liqueur  qui  tient  ces  sels 
en  dissolution ,  on  précinite  un  peu  d'oxide  d'an- 
timoine dissous  par  Talkali  du  nitrate  ,  c?  qui 
forme  la  ccrnsc  £  antimoine  ,  ïj.  matière  perlée  de 
Kerkringius. 

Parties  égalée  de  sulfure  d'antimoine  et  de  ni- 
trate, qu'on  fait  détonner  dans  un  creuset  rougi-, 
forment  le  foie  d'antimoine^  oxifk  d^ antimoine  sul- 
furé qui  ,  réduit  en  poudre  et  lavé ,  produit  le 
safran  des  métaux  ,  crocus  metallorum. 

On  a  regardé  les  oxides  d'antimoine  comme 
très- difficiles  à  être  réduits  ,  et  j'ai  été  très-surpris 
de  la  facilité  avec  laquelle  on.  peut  les  réduire 
tous  par  le  seul  secours  du  flux  noir  :  ce  préjugé 
s'étoit  établi  et  propagé  faute  d'avoir  fait  des  essais 
ccnvenablef. 

Les  alkalis  n'agissent  pas  sensiblement, sur  Tan- 
timoine  :  mais  les  sulfures  d'alkali  le  dissolvent 
complètement  ;  et  c'est  sur  ce  principe  qu'est  fon- 
dée l'opération  par  laquellie  on  obtient  un  remède 
précieux  connu  sous  le  nom  -de  kermès  Tninéral\ 
pour  le  distinguer   du  kermès  végétal  employ 
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dans  la  teinture.  Cette  préparation  n'est  qu'un  o^ri^e 
d'' antimoine  sulfure  rouge.  Ce  remède,  indiqué  par 
Glauber^  qui  le  faisoit  avec  Tantimoine  et  la  li- 
queur de  nitre  fixé  par  les  charbons ,  ne  doit  sa 
célébrité  qu'aux  cures  merveilleuses  qu'il  opéra 
entre  les  mains  du  frère  Simon ,  chartreux  ;  c'est 
ce  qui  la  ïiùt  connoître  sous  le  nom  de  poudre 
des  Chartreux  :  ce  religieux  tenoit  cette  compo- 
sition d'un  chirurgien  nommé  la  Literie  ,  à  qui 
elle  avoit  été  donnée  par  Chastenay  ,  lieutenant  à 
Landau.  Dodart  fit  acheter  ce  secret  en  1720  ,  et 
la  Z./^eri(jlerendit  public.  On  fait  bouillir,  d'après  ce 
procédé ,  pendant  deux  heures ,  du  sulfure  d'anti- 
moine concassé,  dans  le  quart  de  son  poids  de  li- 
queur de  nitre  fixé  ,  ou  potasse ,  avec  le  double  de 
son  poids  d'eau  très-pure  ;  et  on  filtre  :  le  kermès 
se  précipite  par  le  refroidissement ,  et  on  le  fait  sé- 
cher. La  Literie  prescrit  de  faire  digérer  de  la  nou- 
velle liqueur  de  nitre  fixé  jasqa'à  ce  qu'elle  ait 
complètement  dissous  le  métal  ;  la  Ligerie  brûloit  de 
l'esprit- de- vin  ou  de  l'eau-de-vie  dessus.  La  li- 
queur qui  rest?  ,  après  que  le  kermès  s'est  préci- 
pité ,  contient  encore  du  kermès ,  qu'on  peut  dé- 
gager par  le  moyen  d'un  acide  ;  ce  kermès,  plus 
pâle  que  le  premier  ,  est  connu  sous  le  nom  de 
soufre  doré  d* antimoine ,  oxide  çC antimoine  orangé. 

Cepiocédé  n'est  plus  usité  :  celui  qui  me  réussit 
le  mieux,  consiste  a  faire  bouillir  dix  à  douze  livres 


140  É   L    É    M    E    N   s 

d'alkalî  pur  en  liqueur ,  avec  deux  livres  de  sul- 
fure d*antinioin£  ;  on  soutient  rébullition  pendant 
demi-heure  ,  on  filtre,  et  on  obtient,  par  le  simple 
refroidissement,  beaucoup  de  kermès  :  je  fais  di- 
gérer du  nouvel  alkali  sur  l'antimoine  j^usqu'à 
ce  qu'il  soit  épuisé  ;  le  kermès  que  j'obtiens  par 
ce  moyen  est  d'un  velouté  superbe. 

Geoffroy ,  qui  a  donné  l'analyse  du  kermès  en 
1734  et  3  5  5  a  trouvé  qu'un  gros  de  kermès  con- 
tenoit  16  à  17  grains  d'antimoine,  13  à  14  d'al- 
kali ,  40  à  41  de  soufre  ;  mais  Baume  ,  Deyeux  , 
la  Rochefoucauld  et  Fourcroy  ,  se  sont  convaincus 
que  le  kermès  lavé  ne  contient  plus  un  atome 
d'alkali ,  qui  n'est  pas  nécessaire  à  ses  vertus. 

Le  kermès  est  encore  un  de  ces  remèdes  sur 
la  préparation  desquels  on  devroit  porter  le  plus 
grand  soin;  c'est  néanmoins  une  substance  dont 
tous  les  apothicaires  de  la  campagne  se  pourvoient 
en  foire  de  Beaucaire.  L'analyse  que  j'ai  faite 
plusieurs  fois  de  ce  kermès ,  m'a  convaincu  que 
ce  n'étoit  le  plus  souvent  que  de  la  brique  pi- 
Ice  ,  mêlée  avec  du  kermès  végétal  et  arrosée 
d'une  forte  dissolution  de  tartre  émétique.  J'en  ai 
trouvé  qui  n'étoit  qu'un  mélange  de  beau  brun- 
rouge  et  d'oxide  d'antimoine. 

La  chaux  et  l'eau  de  chaux  mises  en  digestion 
sur  l'antimoine  en  poudre ,  donnent  ,  même  à 
froid  ,  au  bout  de  quelque  temps,  une  espèce  de 

kermès 
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kermès  ou  de  soufre  doré ,  d'une  belle  couleur 
rouge. 

L'antimoine  entre  dans  la  composition  des 
caractères  d'imprimerie.  On  le  mêle  encore  à 
l'étain  pour  lui  donner  de  la  dureté.  On  s'en  sei-  -: 
voit  autrefois  pour  se  purger  :  à  cet  effet  ^  on 
en  faisoit  des  tasses  dans  lesquelles  on  laissoit 
séjourner  de  l'eau  ou  du  vin  pendant  une  nuit ,  et 
on  prenoit  cette  boisson  le  lendemain. 

On  emploie  encore  le  sulfure  d'antimoine 
comme  sudorifique  dans  les  maladies  de  la  peau  ; 
pour  cet  effet ,  on  le  met  dans  un  nouet  et  on  le 
fait  digérer  dans  les  tisanes  appropriées  à  ces 
maladies  ;  on  l'administre  en  pilules  pour  le  même 
usage. 

Le  fondant  de  Rotrou  a  été  fort  en  usage  pour 
dissiper  les  concrétions  lymphatiques  et  les  engor- 
gemens  pitaiteux. 

L'antimoine  diaphorétique  lavé  est  employé 
à  assez  haute  dose  pour  exciter  la  transpiration  : 
quelques  médecins  l'ont  mis  dans  la  classe  des 
médicamens  sans  effet  ;  et  Boerhaave  a  soutenu 
qu'il  n'avoit  pas  plus  d'effet  que  la  terre  de  Lemnos. 

Le  kermès  minéral  est  un  des  remèdes  les  plus 
précieux  que  la  médecine  connoisse;  il  est  incisif, 
et  on  peut  l'administrer  dans  tous  les  embarras 
pituiteux  ,  lorsque  l'estomac  languit ,  ou  que  le 
poumon  est  engorgé  :  ;V  plus  haute  dose  il  est 
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suclonfîqiie,et,àpliis  forte  encore, il  estëmétiqiie; 
on  l'emploie  depuis  demi-grain  jusqu'à  trois. 

Le  Tartre  cmétique  a  reçu  son  nom  de  ses 
usages  ;  on  le  fait  dissondrer  dans  l'eau,  et  cette 
dissolution  produit  son  effet. 

Le  foïc  (T antimoine  ,  V antimoine  et  le  crocus  me^ 
tallorum  ^  sont  sur -tout  employés  dans  la  médecine 
vétérinaire  comme  purgatifs  ;  on  les  donne  à  la 
dose  d'une  once  pour  purger  les  chevaux. 

CHAPITRE    VI. 

Du  Zinc^ 

L  E  zinc  est  une  substance  métallique  d'un  blanc 
bleuâtre  et  billant  ,  très- difficile  à  réduire  en 
poudre  ,  et  susceptible  de  s'étendre  en  lames  très- 
minces  par  la  pression  égale  et  graduée  du  lami- 
noir :  on  pourroit,  d'après  cette  dernière  propriété 
constatée  par  Sùge  ,  regarder  le  zinc  comme  le 
passage  des  demi-métaux  aux  métaux. 

Le  zinc  nous  est  offert  sous  divers  états  par  la 
nature. 

i^.  Cronstedt  dit  avoir  vu  une  crystallisation 
rayonnée ,  d'apparence  métallique  qui  se  trouve 
à  Schneeberg  ,  oii  on  lui  donne  le  nom  de 
Jleurs  de  bismuth  ,  mais  qu'il  a  reconnu  pour  être 
du  rê^uU  de  ^inc.  Ce  célèbre  minéralogiste  n'ose 
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point    prononcer   que    ce    soit   du    zinc    natif. 

Boman  dit  en  avoir  trouvé  ,  par  petits  mor- 
ceaux, dans  les  mines  de  pierre  calaminaire  du 
duché  de  Limbourg  ,  et  dans  les  mines  de  zinc  ds 
Goslard  ;  ce  régule  peut  provenir  de  scories  de 
fourneaux  ou  d'anciens  travaux.  L'existence  du 
zinc  natif  est  encore  regardée  comme  très-dou- 
îeuse  par  ces  minéralogistes. 

1^.  Le  zinc  est  ordinairement  minéralisé  par  le 
soufre  :  ce  minerai  est  connu  sous  le  nom  de 
,  bkndc ,  qui ,  en  allemand  ,  signifie  qui  aveugU  ou 
qui  trompe  ;  et  cela  peut  être ,  parce  que  les  en- 
droits où  ce  minerai  abonde  sont  stériles  en  autres 
mines. 

La  crystallisation  déterminée  de  la  blende  pa- 
roît  être  l'octaèdre  aluminiforme  ;  quelquefois  le 
tétraèdre  :  mais  les  modifications  de  ces  formes 
primitives  sont  si  nombreuses ,  que  ces  crystaux 
présentent  une  variété  de  formes  étonnante.  Ce 
sont  presque  toujours  des  crystaux  polièdres  dont 
la  forme  est  indéterminée ,  ou  à  peine  pronon- 
cée ;  c'est  ce  qui  forme  la  blende  à  grandes  ou 
à  petites  écailles  ,  la'  blende  striée  ,  la  blende 
compacte  et  autres  espèces  qu'on  peut  consulter 
dans  les  ouvrages  de  Sage ,  de  Rome  de  Liste  ^  &:c. 

La  couleur  varie  à  l'infini  dans  ces  blendes  ; 
il  s'en  trouve  de  jaunes  ,  de  rouges ,  de  noires , 
de  demi-transparentes ,  &c, 

Q  » 
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Toutes  les  blendes  répandent  une  odeur  hépa- 
tique quand  on  les  gratte  ou  qu'on  les  triture. 

Parmi  les  blendes  il  en  est  qui  laissent  apper- 
cevoir  une  traînée  d'une  flamme  phosphorique 
lorsqu'on  les  gratte  avec  un  couteau  et  même 
avec  un  cure-dent  :  Bournon  a  trouvé  de  cette 
blende  jaunâtre  ,  transparente  et  phosphorique  , 
semblable  à  celle  de  ScharfFemberg  ,  à  Maronne 
dans  les  montagnes  de  TOisan  ,  à  neuf  lieues  de 
Grenoble.  La  blende  phosphorique  ne  contient 
presque  point  de  fer. 

Pour  faire  l'essai  d'une  blende  ,  Monnet  con- 
seille de  dissoudre  les  mines  dans  l'eau-forte  ;  elle 
s'unit  au  métal  et  en  sépare  le  soufre  ;  on  obtient 
ensuite  ,  par  la  distillation ,  Toxide  de  zinc ,  et 
on  le  réduit.  Bergmann  en  retire  une  partie  de 
soufre  par  la  distillation  ;  il  dissout  le  résidu 
dans  les  acides  et  précipite  le  métal  de  ses  disso- 
lutions. Sage  distille  la  blende  avec  trois  parties 
d'acide  sulfurique ,  le  soufre  se  sublime  par  cette 
opération  ;  ce  qui  reste  dans  la  cornue  est  un 
sulfate  de  zinc  mêlé  avec  un  peu  de  sulfate  de 
fer  et  autres  matières  mélangées  avec  le  zinc. 
Je  ne  connois  pas  de  pays  où  on  exploite  la 
blende  pour  en  retirer  le  zinc  ;  mais  elle  est  quel- 
quefois mêlée  avec  le  plomb ,  et  en  exploitant 
celui  -  ci  on  la  retire  par  occasion  ;  telle 
est  la  mine  qu'on  exploite  à  Rammelsberg  près 
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de  Goslard  dans  le  bas-Hartz,  Une  grande  partie 
du  zinc  se  dissipe  pendant  la  fonte  de  la  mine 
de  plomb  ;  mais  on  en  obtient  une  portion  en 
métal  par  un  procédé  très-ingénieux  :  on  a  soin 
de  rafraîchir  la  partie  antérieure  du  fourneau ,  sur 
laquelle  on  a  disposé  une  pierre  légèrement  in- 
clinée ;  les  vapeurs  de  zinc  qui  sont  portées  contre 
cette  pierre  s'y  condensent  et  retombent  en  gre- 
naille dans  la  poussière  de  charbon  dont  on  a 
couvert  une  pierre  placée  dans  le  bas.  Le  demi- 
métal  est  garanti  de  Toxidation  par  le  moyen  du 
charbon.  On  le  fond  de  nouveau  et  on  le  coule. 

Ce  zinc  est  toujours  uni  à  un  peu  de  plomb , 
et  il  est  moins  pur  que  celui  qui  nous  vient  de 
l'Inde  sous  le  nom  de  toutcnague. 

J'ai  calciné  fortement  de  la  blende  de  Saint- 
Sauveur  ,  dont  j'ai  mêlé  la  poussière  avec  du  char- 
bon ;  j'ai  mis  le  tout  dans  une  cornue  dont  le 
bec  plongeoit  dans  l'eau ,  et  ai  entretenu  un  feu 
violent  pendant  deux  heures  ;  par  ce  moyen  , 
j'ai  retiré  beaucoup  de  zinc  qui  se  précipite  dans 
l'eau. 

3^.  La  blende  qui  se  décompose  donne  lieu  à 
la  formation  du  sulfate  de  zinc.  L'opération  de 
la  nature  est  lente  ,  mais  l'art  y  a  suppléé.  A 
Rammelsberg  on  prépare  tout  le  sulfate  de  zinc 
connu  dans  le  commerce  :  pour  cet  effet  ,  après 
avoir  grillé  la  galène  mêlée  de  blende  ,  on   la 

Q  } 
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,ette  encore  rouge  clans  des  cuves  pleines  d'eau  ; 
où  on  la  laisse  durant  vingt- quatre  heures  ;  on 
éteint ,  à  trois  reprises  ,  ce  minéral  grillé,  dans  la 
même  eau ,  on  fait  ensuite  évaporer  la  lessive , 
on  la  met  dans  des  baquets  ;  et ,  au  bout  de  quinze 
jours,  on  décante  l'eau  pour  détacher  les  crystaux 
de  sulfate  de  zinc  ;  on  fond  ensuite  ces  crystaux 
dans  des  vases  de  fer  ,  on  verse  la  liqueur  dans 
des  baquets,  et  on  agite  jusqu'à  ce  que  la  masse 
soit  figée.  Nous  examinerons  dans  son  temps 
les  propriétés  de  ce  sel. 

4°.  On  trouve  encore  le  zinc  à  l'état  d'oxide  : 
il  me  paroît  que  la  nature  connoît  deux  moyens 
pour  porter  ce  métal  à  cet  état.  i'^.  Le  soufre  se 
dissipe  quelquefois ,  sans  qu'il  en  résulte  du  sul- 
i^te  ;  alors  il  est  remplacé  par  l'oxigène  ,  et 
il  résulte  de  l'oxide  de  zinc  connu  sous  le  nom 
de  pierre  calamînalre.  Nous  avons  trouvé  à  Saint- 
Sauveur  des  couches  de  pierre  calaminaire  entre- 
mêlées de  couches  de  blende  ;  on  peut  y  suivre  le 
passage  de  la  blende  à  la  pierre  calaminaire  de 
îa  îiianière  la  plus  intéressante.  2^.  Le  sulfate  de 
zinc  ,  produit  par  la  décomposition  de  la  blende 
dans  quelques  circonstances,  est  lui-même  décom- 
posé par  les  pierres  calcaires  :  on  voit ,  dans  les 
riches  collections  de  Sa^e ,  de  Lisie  ,  &c.  des  crys- 

t  aux  de  spath  calcaire  convertis  en  calamine  par 

ua  bo  ut  j  çt  calcaires  par  l'autre. 
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La  calamine  crystailise  en  prismes  tétraèdres 
thomboïdaiix  ,  ou  en  pyramides  hexaèdres. 

Elle  est  quelquefois  mammelonnée  ,  souvent 
vermoulue  ,  d'autres  fois  spongieuse  ou  com- 
pacte. 

Elle  varie  beaucoup  par  la  couleur  :  le  comté  de 
Sommerset  en  fournit  de  blanche ,  de  verte  ,  &c* 

Pour  bien  analyser  la  calamine  ,  Bergmann 
conseille  de  la  dissoudre  dans  l'acide  sulfurique  ; 
il  obtient  des  sulfates  de  fer  et  de  zinc  ;  on  décorti- 
pose  celui  de  fer  par  un  poids  connu  de  zinc,  et 
on  précipite  ensuite  par  le  carbonate  de  soude  : 
il  a  déterminé  que  93  grains  de  ce  précipité  équi- 
valent à  100  grains  de  zinc  ;  il  défalque  de  ce 
poids  celui  du  zinc  employé  pour  précipiter  le 
fer. 

On  peut  retirer  le  zinc  de  la  calamine  par  la 
distillation  :  j'ai  employé,  pour  cet  effet ,  le  même 
procédé  que  celui  que  j'ai  mis  en  usage  pour  la 
blende. 

Le  zinc  cède  sous  le  marteau  sans  s'étendre  ; 
si  on  le  coule  en  petites  lames  ,  on  peut  alors  le 
passer  au  laminoir  et  le  réduire  en  feuilles  très- 
minces  et  très-flexibles. 

La  pesanteur  spécifique  du  zinc  fondu  est 
71 908.  Voyez  Brisson, 

Le  zinc  chauffé  peut  être  pulvérisé  facilement  : 
sans  cette  précaution  indiquée  par  Macqmr  ,  oî: 

Q  4 
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est  très-embarrassé  ;  car  il  use  les  limes  et  les 
détruit  en  peu  de  temps  ;  en  outre  elles  ont  peu 
d'action  sur  lui.  On  peut  encore  le  mettre  en 
fusion  et  le  couler  dans  l'eau  ;  ce  sont  là  les 
moyens  les  plus  convenables  pour  le  pulvériser. 

Le  zinc,  traité  dans  des  vaisseaux  clos,  se  sublime 
sans  se  décomposer  :  mais  lorsqu'on  le  calcino 
en  plein  air  ,  alors  il  se  recouvre  d'une  poudre 
grise  qui  est  un  véritable  oxide;  et  si  on  le  chauffe 
jusqu'à  le  faire  rougir  ,  il  s'enflamme  ,  donne  une 
flamme  de  couleur  bleue ,  et  répand  des  flocons 
blancSjqu'on  appelle  lana  philosophie  a  ,  pompholix  ^ 
nihil  album.  Cet  oxide  peut  être  fondu  en  verre 
par  un  feu  des  plus  violens;  ce  verre  est  d'ua 
beau  jaune.  Le  zinc  laminé  en  feuilles  très-minces  , 
prend  feu  à  la  flamme  d'une  bougie  et  brûle  ,  en 
donnant  une  couleur  d'un  bleu  mêlé  de  verd. 

Lassonne ,  qui  a  donné  plusieurs  excellens  mé- 
moires sur  le  zinc  ,  le  regarde  comme  une  espèce 
de  phosphore  métallique. 

L'eau  paroît  avoir  de  l'action  sur  le  zinc  ;  lorsque 
ce  demi-métal  commence  à  rougir ,  si  on  verse 
de  l'eau  dessus  ,  ce  fluide  se  décompose ,  et  il 
se  dégage  beaucoup  de  gaz  hydrogène.  Lavoisier 
et  Mcusnur  se  sont  assurés  de  ce  fait ,  dans  leurs 
belles  expériences  sur  la  décomposition  de  l'eau. 

L'acide  sulfurique  le  dissout  à  froid  ;  il  se  pro-» 
4uit  beaucoup  de  gaz  hydrogène  ;  et  on  peut  ob- 


DE      C    H  Y    M    î    E.  249 

temr  par  l'evaporation  un  sel  dont  les  erystaux 
sont  un  prisme  tétraèdre  ,  terminé  par  une  pyra- 
mide à  quatre  pans  :  Bucqmt  a  observé  que  ces 
prismes  étoient  rhomboïdaax.  Ce  sel  est  connu 
sous  le  nom  de  Wmo/  ck  linc  ,  de  vitriol  hlanc  , 
de  siilfatt  de  iinc;n  a  une  saveur  styptique ,  assez 
forte  ;  il  ne  s'altère  que  peu  à  l'air  quand  il  est 
pur  ;  il  laisse  aller  son  acide  à  un  degré  de  chakai 
moindre  que  le  sulfate  de  fer. 

L'acide  nitrique  l'attaque  avec  véhcmence,même 
lorsqu'il  est  étendu  d'eau  :  dans  cette  opération  , 
une  grande  partie  de  l'acide  se  décompose  ;  mais 
si  on  rapproche  le  résidu  ,  on  peut  obtenir ,  par 
une  évaporation  lente  ,  des  crystaux  en  prismes 
tétraèdres  comprimés  et  striés  ,  terminés  par 
des  pyramides  à  quatre  pans.  Fourcroy ,  à  qui  nous 
devons  cette  observation,  ajoute  que  ce  sel  fond 
sur  les  charbons  et  fuse  en  pétillant  ;  qu'il  répand, 
en  détonnant ,  une  petite  flamme  rougeâtre  ;  si  on 
l'expose  à  la  chaleur  dans  un  creuset,  il  laisse  échap- 
per des  vapeurs  rouges  ,  il  prend  la  consistance 
d'une  gelée  ,  et  conserve  cette  mollesse  pendant 
quelque  temps.  Le  nitrate  de  zinc  et  très-déli- 
quescent. 

L'acide  muriatique  attaque  le  zinc  avec  effer- 
vescence ;  il  se  produit  du  gaz  hydrogène  ,  et  il  se 
précipite  des  flocons  noirs  que  les  uns  ont  pris 
pour  du  soufie  ,  tl'autres  pour  du  f«r  ,  et  qu« 
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Lassonne  regarde  comme  un  oxide  de  zinc  irré- 
ductible :  cette  dissolution  évaporée  s'épaissit  et 
refuse  de  crystalliser  ;  elle  laisse  échapper  de  l'acide 
très-concentré  quand  on  la  rapproche ,  et  il  se 
sublime  même  du  muriate  par  la  distillation. 

Les  alkalis  purs  que  Ton  fait  bouillir  sur  le  zinc 
se  colorent  en  jaune  et  en  dissolvent  une  partie , 
comme  l'a  prouvé  Lassonne  :  l'ammoniaque  mise 
en  digestion  à  froid  sur  ce  demi-métal  ,  dégage 
du  gaz  hydrogène  ;  cela  tient  évidemment  à  la 
décomposition  de  l'eau  qui,  d'elle-même  et  sans 
mélange ,  se  décompose  sur  le  zinc  rougi  au  feu , 
comme  nous  l'avons  déjà  observé. 

Le  zinc  mêlé  avec  le  nitrate  de  potasse  ,  et 
jette  dans  un  creuset  rougi ,  fait  détonner  ce  sel 
avec  vivacité. 

Le  zinc  décompose  le  muriate  d'ammoniaque 
par  la  simple  trituration  ,  d'après  Monnet, 

Pou  a  observé  qu'une  dissolution  d'alun  ,  que 
l'on  fait  bouillir  avec  de  la  limaille  de  zinc,  se 
décompose  et  fournit  du  sulfate  de  zinc. 

Le  zinc  fondu  avec  l'antimoine,  forme  un  alliage 
dur  et  cassant. 

Il  s'allie  avec  l'étain  et  le  cuivre ,  et  forme  le 
bronze.  Combiné  avec  le  cuivre  seul,  il  fournit  le 
laiton. 

On  le  mêle  à  la  poudre  pour  produire  les  étoiles 
bkn^es  et  brillantes  de  l'artifice, 
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On  a  proposé  de  le  substituer  à  l'étaln  pour 
rétamage  ;  et  il  résulte  des  travaux  de  Malouin , 
que  cet  étamage  seroit  plus  également  étendu  sur 
le  cuivre ,  qu'il  seroit  plus  dur  que  l'étain.  Ort 
a  objecté  que  les  acides  végétaux  pburroient  le 
dissoudre  ,  et  que  ces  sels  étoient  dangereux.  Mais 
la  Flanche  a  fait  à  ce  sujet  toutes  les  expériences 
qu'ont  pu  lui  inspirer  ses  connoissances  et  son 
zèle  pour  le  bien  public  ,  et  il  s'est  convaincu  que 
les  sels  de  zinc ,  pris  à  plus  haute  dose  que  n'en 
pourroient  contenir  les  alimens  préparés  dans  des 
vaisseaux  éîamés  avec  ce  demi-métal ,  n'étoient 
point  dangereux. 

L'oxide  de  zinc  sublimé  est  très-employé  par 
les  médecins  allemands ,  sous  le  nom  à^fieurs  de 
linc  ;  ils  donnent  ce  reiîiède  comme  antispasmo- 
dique. On  peut  l'administrer  en  pilules  à  la  dose 
d'un  grain.  On  emploie  la  tutkle  ou  pomphoUx  ^ 
qu'on  mêle  avec  du  beurre  frais  ,  comme  un 
excellent  remède  dans  les  maladies  des  yeux. 

Morveau  a  substitué  le  précipité  de  zinc  au 
blanc  de  plomb  avec  le  plus  grand  avantage  ;  il 
remplit  parfaitement  l'intention  de  l'artiste  ,  et 
n'entraîne  aucune  suite  fâcheuse  dans  son  emploi. 
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CHAPITRE     VIL 

Du  Manganèse, 

On  connoissolt  depuis  long- temps  ,  dans  le 
commerce ,  un  minéral  de  couleur  grise  ou  noire, 
salissant  les  doigts ,  et  employé  dans  les  verreries 
sous  le  nom  de  savon  des  Verriers  :  la  plupart  des 
naturalistes,  tels  que  Hmckel  ^  Cranur  ,  Gdlerty 
Cartheuser  ^  Walltrïus  ,  l'avoient  rangé  parmi  les 
naines  de  fer  :  Pou  et  Cronsudt  ne  le  regardoient 
point  comme  une  substance  ferrugineuse  :  ce  der- 
nier y  trouva  de  l'étain  ;  et  Sage  a  cru  ,  pendant 
long-temps  ,  que  c'étoit  un  alliage  intime  de  zinc 
et  de  cobalt. 

Le  célèbre  Bergmann  imprima,  en  1764,  que 
la  magnésie  noire  devoit  contenir  usp  métal  par- 
ticulier; il  essaya  en  vain  de  l'extraire:  mais  Gahn  , 
médecin  à  Stockholm  ,  parvint  à  en  tirer  un  métal 
à  l'aide  du  feu  le  plus  violent.  Nous  ferons  con- 
noître  son  procédé ,  après  avoir  parlé  des  diverses 
formes  sous  lesquelles  se  présente  le  manganèse 
dans  la  terre. 

Le  manganèse  paroît  être  toujours  à  l'état 
d'cxide  ;  mais  cet  oxide  présente  plusieurs  va- 
riétés. 
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ï^.  Il  est  quelquefois  gris,  brillant  et  crystal- 
lisé  ;  il  est  formé  par  des  prismes  très-fins ,  entre- 
lacés confusément  ,  et  ressemble  à  de  la  mi^is 
d'antim^oine ,  dont  il  est  facile  de  la  distinguer  : 
en  l'exposant  sur  un  charbon  ,  l'antimoine  se  fond 
et  donne  des  vapeurs ,  tandis  que  le  manganèse 
n'y  éprouve  pas  de  changement. 

Les  cry staux  de  manganèse  sont  des  prismes 
tétraèdres  rhomboïdaux  striés  ;,  et  terminés  par  des 
pyramides  à  quatre  pans;  ils  partent  souvent  d'un 
centre  et  vont  en  rliyergeant  vers  la  circonfé- 
rence. 

i^.  Le  manganèse  est  très-souvent  noir  et 
friable  ;  on  en  trouve  de  cette  nature  dans  les 
cavités  des  hématites  brunes  des  Pyrénées. 

J'en  ai  découvert  une  mine  à  Saint-Jean-de- 
Gardonenque  dans  les  Cévennes  :  il  est  prodir 
gieusement  léger ,  il  se  présente  dans  le  granit  par 
couches  et  en  morceaux  dont  là  forme  est  pres- 
que toujours  celle  d'un  prisme  hexaèdre  de  i8 
lignes  de  long  sur  13  à    14  de  large. 

Cette  mine,  sur  laquelle  j'ai  fait  les" expériences 
dont  je  rendrai  compte  dans  le  moment  ,  est  la 
plus  pure  et  la  plus  belle,  que  je  connoisse. 

3^.  Le  manganèse  est  quelquefois  d'un  blanc 
rougeâtre  ,  et  composé  de  raammclons  grouppts  ; 
sa  cassure  est  îamclleuse.  Celui  du  Piémont  a 
souvent  une  teinte  d'un  gris  rougeâtre  j  il  paroît 
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composé  de  petits  feuillets ,  et  fait  feu  avec  k 
briquet. 

Celui  de  Mâcon  dans  la  ci-devant  Bourgogne  , 
est  d'un  gris  plus  foncé  que  celui  du  Piémont. 

Celui  de  Périgueux  est  entremêlé  d'ochre  mar- 
tiale jaune  ;  on  le  trouve  en  rognons  et  non  en 
filons  comme  celui  du  Piémont. 

4°.  Presque  toutes  les  mines  de  fer  spaîhiques , 
blanches  ,  contiennent  du  manganèse  ;  et  on  peut 
les  considérer  comme  àes  mines  de  ce  demi-métal. 
Le  manganèse  est  encore  mêlé  avec  le  spath  cal- 
caire ,  le  gypse  ,  le  jaspe  ,  les  hématites ,  &c. 
Lapeyrouse  a  décrit  treize  variétés  de  manganèse 
crystallisé  ,  trouvées  dans  les  Pyrénées.  Voye:^ 
Journal  ds,  Physique  ,  Janvier  lySo^  pa^e  6y, 

5°.  Scheele  a  prouvé  que  la  cendre  des  végétaux 
contenoit  du  manganèse  ;  et  c'est  à  ce  minéral 
qu'est  due  la  couleur  de  la  potasse  calcinée  : 
pour  l'extraire,  il  faut  fondre  ensemble  trois  parties 
d'alkali  fixe,  une  de  cendres  tamisées  et  un  huitième 
de  nitrate  ;  on  verse  le  mélange  fondu  dans  un 
mortier  de  fer ,  où  il  se  fige  en  une  masse  ver- 
dâtre  ;  on  le  concasse  ,  et  on  le  fait  bouillir  dans 
de  l'eau  pure  ;  on  filtre  ,  on  sature  cette  lessive 
d'acide  sulfurique  ;  au  bout  de  quelque  temps 
il  se  dépose  une  poudre  brune  qui  a  les  pro- 
priétés du  manganèse. 

Pour  réduire  le  manganèse  à  l'état  de  métal ^^ 
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on  brasque  un  creuset ,  on  met  dans  le  troiv 
de  labrasque  une  boule  de  manganèse  pétri  avec 
de  l'huile  ou  de  l'eau  gommée ,  et  on  recouvre  le 
tout  d'une  couche  de  poudre  de  charbon  ;  on 
adapte  un  autre  creuset  par-dessus  ,  et  on  donne 
un  coup  de  feu  violent  pendant  une  heu^  e  ou  une 
heure  et  demie  :  en  suivant  ce  procédé,  j'ai  obtenu 
plusieurs  fois  le  métal  de  l'oxide  de  manganèse 
des  Cévennes  :  je  suis  même  parvenu  à  le  réduire 
en  mettant  simplement  de  la  poudre  de  manga- 
nèse dans  la  brasque. 

Le  culot  qui  en  résulte  offre  presque  toujours 
des  aspérités  à  la  surface  ;  on  y  apperçoit  des  glo- 
bules qui  adhèrent  à  peine  à  la  masse  ,  et  ces  por- 
tions sont  ordinairement  d'un  verd  assez  foncé , 
tandis  que  l'intérieur  a  un  coup-d'œil  bleuâtre. 

Ce  métal  est  plus  infusibîe  que  le  fer  ;  il  m'est 
arrivé  plusieurs  fois  ,  lorsque  le  feu  n'a  pas  été 
assez  violent  pour  fondre  le  manganèse ,  de  trou- 
ver plusieurs  globules  de  fer  dispersés  dans  l'uxide 
agglutiné. 

Les  fondans  salins  doivent  être  rejettes  comme 
insuffisans  :  la  grande  disposition  q^i'a  ce  d'  mi- 
métal  à  se  vitrifier,  fait  qu'il  se  disperse  dans  le 
flux  et  y  reste  suspendu.  J'ai  obtenu  plusieurs 
fois  ,  en  me  servant  du  fondant  vitreux  de 
Morvcau  ,  des  grains  métalliques  ,  formant  un 
culot,  ou  dispersés  dans  le  flux,  qui,  examinés  de 
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plus  près  ,  ne  se  sont  trouvés  que  du  ter  ,  du 
cobalt  ou  autres  métaux  ,  selon  la  nature  du  mi- 
nerai de  manganèse  :  j'ai  même  obtenu  quelque- 
fois des  globules  de  plomb  ,  parce  que  le  verre 
le  plus  grossier  ,  oii  on  en  soupçonne  le  moins , 
et  qu'on  fait  entrer  dans  la  composition  du  flux 
de  Morvcau^  en  contient  très-souvent. 

La  pesanteur  spécifique  du  manganèse  a  été 
évaluée  par  Bcrgmann  ,  par  rapport  à  celle  de 
l'eau  ,  à-peu-près  comme  6,850. 

L'oxide  de  manganèse  chauifé  fortement  dans 
des  vaisseaux  clos ,  donne  une  quantité  prodi- 
gieuse de  gaz  oxigène,  et  commence  à  le  fournir 
à  un  degré  de  chaleur  moindre  que  celui  qui 
est  nécessaire  pour  le  dégager  des  oxides  de  mer- 
cure :  on  a  besoin  d'un  coup  de  feu  violent  pour 
dégager  les  dernières  portions  :  quatre  onces  de 
manganèse  des  Cévennes  m'ont  donné  neuf  pintes 
de  gaz  oxigène  ;  ce  qui  a  resté  dans  la  cornue 
ctoit  un  oxide  gris  ,  dont  une  partie  étoit  incrus- 
tée dans  le  verre  fondu  ,  et  lui  avoit  communiqué 
une  couleur  d'un  violet  superbe. 

L'oxide  de  manganèse,  distillé  avec  du  carbone^ 
donne  de  l'acide  carbonique  ;  mais  si  on  le  calcine 
sans  addition  à  vaisseau  ouvert ,  il  se  réduit  en 
une  poudre  grise  qui  diminue  considérablement 
lorsque  le  feu  est  très-fort ,  finit  par  s'aggUuiner 
€t  former  une  masse  verte. 

Le 
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Le  manganèse  exposé  à  un  feu  très-violent  se 
vitrifie ,  et  donne  un  verre  d'un  jaune  obscur  ;  le 
fer  qui  lui  est  mêlé  conserve  sa  forme  métal- 
lique. 

Le  manganèse  s'altère  facilement  à  l'air ,  et  se 
résout  en  une  poussière  brune  qui  augmente  en 
pesanteur  ,  ce  qui  annonce  une  vraie  oxidation. 

Le  manganèse  se  fond  facilement  avec  tous  les 
métaux ,  excepté  avec  le  mercure  pur.  Le  cuivre 
allié  d'une  certaine  quantité  de  manganèse  est 
encore  très-malléable. 

Si  l'on  met  sur  un  charbon  un  mélange  de 
phosphate  de  l'urine  ,  avec  un  peu  d'oxide  de 
manganèse ,  et  qu'on  le  fasse  couler  ,  seulement 
pendant  quelques  instans  ,  par  le  moyen  de  la 
flamme  bleue  intérieure  du  chalumeau ,  on  aura 
un  verre  transparent  d'un  bleu  tirant  au  rouge, 
qui  ,  étant  chargé  d'une  plus  grande  quantité  de 
sel ,  prend  la  couleur  de  rubis  ;  si  on  le  remet 
en  fusion  ,  et  qu'on  l'y  tienne  plus  long-temps  , 
on  apperçoit  une  légère  effervescence ,  et  toute 
la  couleur  disparoît  ;  si  on  ramollit  à  la  flamrne 
extérieure  le  globule  transparent ,  la  couleur  re- 
vient bientôt ,  et  on  l'efface  de  nouveau  en  entre- 
tenant la  fusion  pendant  un  temps;  la  plus  petite 
partie  de  nitrate  ajoutée  au  verre  ,  restitue  sur  le 
champ  la  couleur  rouge  ;  elle  s'efface ,  au  con- 
traire /par  l'addition  des  sels  sulfuriques  :  ce  glo- 
Tomc  11,  R 
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bille  de  verre  ,  prive  de  couleur ,  enlevé  de  dessus 
le  charbon  et  fondu  dans  la  cuiller  ,  redevient 
rouge  et  ne  change  plus.  Ces  expériences  sont 
du  célèbre  Bcrgmann, 

L'acide  sulfurique  attaqxie  le  manganèse  et  pro- 
duit du  gaz  hydrogène  :  ce  métal  s'y  dissout  plus 
lentement  que  le  fer  :  il  se  dégage  une  odeur 
pareille  à  celle  que  donne  la  dissolution  de  fer 
par  l'acide  muriatique  ;  la'  dissolution  est  sans 
couleur  et  comme  de  l'eau  pure  ;  elle  fournit  , 
par  Tévaporation  ,  des  crystaux  transpatens  , 
amers  et  sans  couleur  en  parallélipipèdes  :  Sa^c 
les  a  obtenus  en  prismes  tétraèdres ,  terminés  par 
des  pyramides  à  quatre  pans.  Ce  sel  eflîeurlt  à  l'air. 

Si  on  verse  de  l'acide  sulfurique  sur  de  l'oxide 
de  manganèse  ,  et  qu'on  aide  son  action  par  un 
feu  très-doux  ,  il  se  dégage  une  quantité  éton- 
nante de  gaz  oxigène.  L'oxide  de  manganèse  des 
Cévennes  m'en  fournit  cinq  pintes  et  demie  par 
once  :  lorsque  cet  oxlde  est  privé  de  son  oxigène, 
alors  il  reste  une  poudre  blanche ,  soluble  dans 
l'eau ,  qui  fournit  par  évaporatlon  le  sulfate  de 
manganèse  décrit  cl- dessus. 

Le  célèbre  Bergmann  a  observé  que  l'addi- 
tion des  matières  charbonneuses  ,  telles  que  le 
sucre  ,  le  miel ,  la  gomme  ,  aidoit  l'action  de 
l'acide  ;  cela  dépend  de  ce  qu'alors  l'oxigène  se 
combine  avec  ces  agens  pour  former  de  l'acide 
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carbonique  ,  et  l'acide  svilfurique  agit  plus  faci«^ 
kment  sur  le  mctal. 

Le  manganèse  est  précipité  de  ses  dissolutions 
par  les  alkalis  sous  forme  d'une  matière  gélati- 
neuse blanchâtre  ;  mais  ce  précipité  perd  bientôt 
sa  couleur  ,  et  devient  noir  par  le  contact  de 
Tair.  Témoin  de  ce  phénomène ,  je  ne  pus  l'at- 
tribuer qu'à  l'absorption  du  gaz  oxigène  ;  je 
me  convainquis  de  cette  vérité  en  agitant  le  préci- 
pité dans  des  bocaux  remplis  de  ce  gaz  ;  alors 
la  couleur  noire  est  décidée  en  uns  ou  deux 
minutes ,  et  une  bonne  partie  du  gaz  absorbée. 
J'en  ai  construit  un  eudiomètre ,  tout  aussi  sûr, 
tout  aussi  invariable  que  celui  que  nous  a  fourni 
le  sulfure  de  potasse  liquide  ;  mais  il  faut  beau- 
coup de  précipité  et  l'agiter  sur  les  parois  des 
vases  ,  afin  qu'il  présente  plus  de  surface  à  l'air, 
et  que  l'absorption  soit  plus  prompte.  Je  juge 
de  l'absorption  en  faisant  communiquer  le  vase , 
par  un  tube  calibré  ,  dans  de  l'eau  stagnante  ; 
l'ascension  de  cette  eau  dans  le  tube ,  est  propor- 
tionnée au  volume  de  gaz  oxigène  absorbé. 

L'acide  nitrique  dissout  le  manganèse  avec 
effervescence  ;  il  reste  toujours  un  corps  noir 
spongieux  et  friable  ,  qui  a  présenté  à  Bcr^mann 
tous  les  caractères  du  molybdène.  Les  autres  dis- 
solvans  présentent  un  semblable  résidu.  La  dis- 
solution d\i  nitrate  de  manganèse  a  souvent  une 
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couleur  sombre  ,  elle  prend  difficilement  la  cou- 
leur rouge  ;  cette  dissolution  ne  donne  point  de 
crystaux  solides  ,  même  par  Tévaporation  lente. 

Les  oxides  de  manganèse  sont  solubles  dans 
l'acide  nitrique  ;  et  il  est  à  observer  que  cet  acide 
ne  se  décompose  point  sur  eux ,  parce  qu'il  y 
trouve  le  métal  oxidé  :  il  en  résulte  de  l'acide 
carbonique  ,  quand  on  mêle  des  corps  char- 
bonneux qui  aident  la  dissolution.  Qaand  on 
emploie  un  acide  nitreux  ,  la  dissolution  se  fait 
sans  le  secours  de  ces  corps  charbonneux ,  parce 
qu'alors  le  gaz  nitreux  excédant  s'empare  de  l'o^i- 
gène  de  l'oxîde  :  ces  dissolutions  ne  crystallisent 
point. 

L'acide  muriatique  dissont  le  manganèse  ;  mais 
lorsqu'on  le  fait  digérer  sur  l'oxide  ,  il  se  saisit  de 
l'oxigène  et  passe  en  vapeurs  à  travers  l'eau  ; 
c'est  ce  qu'on  appelle  acide  muriatique  oxigéné,  dont 
nous  avons  déjà  fait  connoître  les  propriétés. 

Ce  qui  reste  dans  la  cornue  est  une  portion 
d'acide  combiné  avec  le  manganèse  :  il  en  résulte , 
par  l'évaporation  ,  une  masse  saline  qui  attire 
l'humidité  de  l'air. 

L'acide  fluorique  forme ,  avec  le  manganèse  , 
un  sel  peu  soluble.  Cet  acide  en  dissout  peu  ; 
mais ,  en  décomposant  le  sulfate  ,  le  nitrate  ou 
le  muriate  de  manganèse  par  le  fluate  d'ammo- 
niaque 5  il  se  précipite  un  fluate  de  manganèse. 
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Le  même  phénomène  a  lieu  avec  l'acide  phos- 
phoiique. 

L'acide  acéteux  n'a  qu'une  fcible  action 
sur  cette  substance  :  si  on  fait  digérer  cet  acide 
sur  l'oxide  de  manganèse  ,  il  acquiert  la  pro- 
priété de  dissoudre  le  cuivre  et  de  former  du  bel 
acétate  de  cuivre  (  crystaux  dt  Venus  )  ,  tandis  que 
le  même  acide  digéré  sur  le  cuivre  forme  du  viT- 
du  5  ou  le  corrode  simplement  ;  ce  qui  prouve 
que  l'acide  acéteux  se  charge  du  gaz  oxigène ,  à 
l'aide  duquel  il  dissout  le  cuivre. 

L'acide  oxalique  dissout  non  -  seulement  k 
manganèse  ,  mais  aussi  l'oxide  noir  de  manga- 
nèse :  la  dissolution  saturée  laisse  précipiter  une 
poudre  blanche,  s'il  n'y  a  pas  excès  d'acide.  Ce 
sel  noircit  au  feu  et  reprend  ensuite  facilement 
la  couleur  laiteuse  dans  le  même  acide  ;  l'acide 
oxalique  le  précipite  sous  forme  de  petits  grains 
crystallins  ,  dans  les  dissolutions  faites  par  les 
acides  sulfurique  ,  nitrique  et  muriatique. 

Le  tartrite  acidulé  de  potasse  dissout ,  même  à 
froid  5  l'oxide  noir  :  le  tartrite  de  potasse  ajouté 
à  une  dissolution  quelconque  de  manganèse  ,  y 
occasionne  un  précipité  qui  est  un  vrai  tartrite 
de  manganèse. 

L'acide  carbonique  attaque  le  manganèse  et 
l'oxide  noir  ;  la  dissolution  se  recouvre  à  l'air 
d'une  pellicule  qui  n'est  formée  que  par  le  man- 
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ganèse  qui  se  sépare  et  s'oxide  ;  elle  est  blanche 
quand  il  n'y  a  pas  de  fer. 

Si  on  distille  le  muriate  d'ammoniaque  avec  cet 
oxidc  de  manganèse  ,  il  se  dégage  ,  d'après  l'obser- 
vation de  Schceh  ,  un  fluide  élastique  qu'il  regarde 
comme  un  des  principes  de  l'ammoniaque  sans  en 
déterminer  la  nature,  Bznholkt  a  prouvé  que  , 
lorsqu'on  dégageoit  l'ammoniaque  par  un  oxide 
métallique ,  il  y  en  avoit  alors  une  portion  de 
décomposée  :  l'oxigène  de  l'oxide  s'unit  au  gaz 
hydrogène  de  l'alkali  pour  former  de  l'eau  ,  et  le 
gaz  nitrogène  s'échappe. 

Huit  parties  de  manganèse  oxidé  prennent ,  à 
\in  feu  doux  dans  une  cornue  de  verre  ,  trois 
parties  de  soufre ,  et  produisent  une  masse  d'un 
jaune  verdâtre ,  que  les  acides  attaquent  avec  ef- 
fervescence et  odeur  hépatique. 

Le  manganèse  à  l'état  de  métal ,  paroît  ne  point 
se  combiner  avec  le  soufre. 

Pour  séparer  le  fer  du  manganèse  ,  on  dissout 
l'alliage  dans  l'acide  nitrique ,  et  on  évapore  à 
siccité  :  on  calcine  fortement  le  résidu  ,  on  fait 
digérer  sur  ce  résidu  de  l'acide  nitrique  affoibli 
avec  un  peu  de  sucre  ,  et  on  dissout  le  manganèse 
qu'on  précipite  par  le  carbonate  de  potasse. 

On  peut  encore  mettre  l'alliage  dans  une  dis- 
solution de  sulfate  de  fer  ;  l'acide  abandonna  Iq 
fer  pour  s'unir  au  manganèse. 
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Le  fer  ayant  moins  d'affinité  avec  l'acide  que 
n'en  a  le  manganèse,  peut  aussi  être  précipité  par 
quelques  gouttes  d'alkali. 

On  emploie  principalement  l'oxide  de  man- 
ganèse dans  les  verreries ,  pour  enlever  au  verre 
la  teinte  verte  ou  jaune  que  prennent  ordinaire- 
ment la  soude  et  le  sable  fondus  ensemble  ;  c'est 
pour  cela  qu'on  l'a  appelle  sa^n  des  Verriers,  On 
l'emploie  encore  à  colorer  le  verre  et  les  porce- 
laines en  violet. 

La  consommation  est  devenue  plus  considé- 
rable ,  depuis  la  découverte  de  l'acide  muriatique 
oxigéné  ,  qui  l'a  fait  employer  pour  les  blanchis- 
series de  toile  ,  de  coton,  &c, 

CHAPITRE    VIII. 

Du  Plomb. 

Le  plomb  est  le  métal  le  plus  mou  ,  le  moins 
tenace  ,  le  moins  sonore,  le  moins  élastique  et  un 
des  plus  pesans  :  un  pied  cube  de  plomb  fondu  pèse 
794  livres  10  onces  4  gros  44  grains  ;  sa  pesanteur 
spécifique  est  à  celle  de  l'eau  comme  115523  à 
loooo.  Voyez  Brisson.  Sa  cassure  est  d\\n  bîa ne 
bleuâtre  ,  plus  sombre  que  l'étain  ,  se  ternissant  à 
l'air;  il  a  une  odeur  particulière  qu'on  développe 
par  le  frottement. 
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Il  fond  i\  une  douce  chaleur  ;  et  Mongei  l'a  ob* 
tenu  en  crystaux  qui  représentent  des  pyramides 
quadrangulaires  couchées  sur  le  côte. 

Quelques  auteurs  assurent  que  le  plomb  est 
quelquefois  natif  :  Wallcrlus  cite  trois  morceaux 
de-  cette  espèce.  Des  minéralogistes  allemands 
disent  encore  ,  qu'on  en  a  trouvé  de  natif  à 
Villach  en  Carinthie.  Gmsannc  en  a  trouvé  dans 
le  Vivarais  en  quatre  endroits  :  à  Serremejanes , 
à  Fayet  près  l'Argentière  ,  à  Saint-Etienne  de 
Boulogne  et  près  de  Villeneuve- de- Berg.  «  Les 
M  grains  de  plomb  natif,  depuis  la  grosseur  d'un 
»  marron  jusqu'à  une  petitesse  presque  imper- 
»  ceptible ,  sont  tous  renfermés  dans  une  terre 
»  métallique  très-pesante  ,  qui  est  précisément  de 
»  la  couleur  des  cendres  de  hêtre  ou  de  la  litharge 
»  réduite  en  poussière  impalpable.  Cette  terre  se 
»  coupe  avec  le  couteau,  mais  il  faut  le  marteau 
»  pour  la  casser  ».  Il  en  a  trouvé  des  morceaux 
qui  renfermcient  dans  leur  intérieur  une  matière 
semblable  à  la  litharge. 

Lïnnc  parle  aussi  d'un  plomb  natif  en  crystaux. 

Presque  tous  les  naturalistes  s'accordent  à 
regarder  le  plomb  natif  comme  d'une  existence 
très- problématique  :  les  divers  échantillons  qu'on 
trouve  dans  les  cabinets ,  sont  dus  probablement 
à  des  travaux  anciens;  le  temps  les  a  dénaturés  , 
les  a  encroûtés  de  diverses  matières  qui  paroisser^ 
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attester  qu'ils  ne  doivent  point  leur  formation  à 
Faction  du  feu  ,  et  c'est  ce  qui  a  pu  en  imposer  à 
quelques  naturalistes. 

i^.  Le  plomb  est  ordinairement  minéralisé  par 
le  soufre  :  ce  minerai  est  connu  sous  le  nom  de 
galène. 

Cette  mine  crystallise  ordinairement  en  cubes, 
dont  elle  présente  toutes  les  variétés. 

On  distingue  la  galène  en  plusieurs  espèces , 
î^.  galène  à  larges  facettes  ;  2^.  galène  à  petites 
facettes;  3°.  galène  écailleuse  ou  feuilletée;  4^. 
galène  compacte  à  petits  grains  brillans  comme 


l'aciei 


Ces  distinctions  sont  d'autant  plus  nécessaires, 
que  ces  espèces  sont  très-différentes,  par  la  richesse 
et  l'alliage  de  l'argent  qui  est  inséparable  de  la 
galène.  En  général  la  galène  à  grandes  facettes  est 
pauvre  en  argent;  on  l'emploie  pour  vernisser 
\qs  poteries,  sous  le  nom  ^alquïjoux.  Celle  qui  est 
à  petits  grains  est  plus  riche  ,  et  on  l'explcite 
comme  mine  de  plomb  tenant  argent. 

La  galène  est  la  seule  espèce  de  mine  de  plomb 
qu'on  exploite  :  nous  y  rapporterons  tout, ce 
que  nous  avons  à  dire  du  travail  et  de  l'essai 
des  mines  de  plomb  ,  après  avoir  parlé  des  autres 
espèces  de  mines. 

2^.  Le  plomb  a  été  trouvé  minéralisé  par  l'acide 
sulfuriqne  :  Monnet  a  appelle  cette  mine  ,  mine  de 
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ploml^  pyrluusc  ;  elle  est  friable  ,  terne  ,  noire  et 
presque  toujours  crystallisée  en  stries  fort  alon- 
gées  ou  en  stalactites  ;  elle  efïleurit  à  l'air  et  donne 
un  vrai  sulfate  de  plomb  ;  celle-ci  paroît  de  la 
nature  de  la  galène.  Comme  le  sulfate  ne  se  dé- 
veloppe que  par  Tefiloresccnce  de  la  mine  ,  on 
peut  conclure  que  l'acide  sulfurique  n'existe  point 
dans  la  mine  vierge. 

Le  plomb  mêlé  au  fer  est  quelquefois  combiné 
avec  l'acide  sulfurique  :  il  en  existe  une  grande 
quantité  dans  l'isle  d'Anglesey  ;  il  ne  peut  pas 
être  réduit  sur  le  charbon  avec  le  chalumeau  , 
mais  il  se  fond  en  un  verre  noir.  Wathaing  a 
fait  connaître  cette  mine. 

3^.  L'acide  carbonique  minéralisé  très-souvent 
le  plomb ,  et  nous  présente  quelques  variétés  que 
nous  allons  décrire. 

A.  Mine  de  plomb  blanche.  Elle  se  trouve  presque 
toujours  dans  les  cavités  de  galène  décomposée, 
dans  les  filons  de  roche  pourrie  contenant  de  la 
galène  ;  elle  est  pesante  et  souvent  de  couleur 
graisseuse  ;  elle  décrépite  au  feu  et  se  réduit  aisé- 
ment ;  si  on  la  distille  ,  elle  ne  donne  que  de 
l'eau  et  de  l'acide  carbonique  ;  elle  est  presque 
toujours  en  crystaux ,  dont  la  forme  varie  pro- 
digieusement :  sa  forme  primitive  paroit  être  un 
dodécaèdre  à  plans  triangulaires  isocèles  :  j'ai 
vu  des  crystaux  qui  offroient  exactement  la  formg 


DE      C    H    Y    M    I    E.  267 

d'un  prisme  hexaèdre  ,  quelquefois  terminé  par 
une  pyramide  à  six  pans  :  les  mines  de  Saint- 
Sauveur  dans  les  Cévennes  nous  ont  fourni  cette 
variété.  Sage  possède  du  plomb  blanc  de  Gerold- 
seck  crystallisé  en  cubes. 

On  a  trouvé  en  Angleterre  et  en  Sybérie  du 
plomb  blanc  ,  transparent  comme  le  flint-glass. 

L'analyse  du  plomb  blanc  de  Sybérie  a  fourni 
à  Macquart^  par  quintal  ,  plomb  67,  acide  car- 
bonique 24,  oxigène  6  ,  eau  3. 

B.  M'im  de  plomb  vcrtz.  Celle-ci  ne  dilïerG  de 
la  précédente  que  par  les  modifications  qu'y  ap- 
porte le  principe  colorant ,  qui  est  dû  au  cuivre, 
selon  Spidmann  ,  et  au  fer  ,  d'après  le  plus 
grand  nombre  de  chymistes.  Sa  forme  est  ordi- 
nairement celle  d'un  hexaèdre  tronqué  ;  cetre 
luine  se  réduit  moins  facilement  que  la  mine 
blanche. 

C.  Mim  de  plomb  noire.  Le  plomb  peut  repasser 
à  l'état  de  galène  en  reprenant  le  soufre  qu'elle 
a  perdu  ,  et  cette  régénération  n'est  point  rare  : 
il  suffit  qu'une  vapeur  hépatique  frappe  sur  cette 
mine  pour  opérer  cette  conversion.  Les  mines 
de  Tschopau  en  Saxe ,  celles  d'Huelgoét  en  basse 
Bretagne  ,  nous  présentent  de  beaux  exemples 
de  ce  phénomène. 

Les  nuances  de  ces  différentes  mines  établîroient 
un  nombre  infini  d'espèces  que  le  naturaliste  n'ad- 
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mettra  jamais  que  comine  des  variétés  :  le  passage 
du  plomb  blciiic  a  i  plomb  noir  nous  présente 
des  nuances  de  couleur  qu'il  est  très-superflu  de 
décrire. 

Lchmann  a  fait  connoître  ,  en  1766  ,  une  nou- 
velle espèce  de  mine  de  plomb  ,  qu'on  appelle 
plomb  rouge  :  elle  a  été  trouvée  en  Sybérie  dans 
les  environs  de  Catherine-bourg.  Ses  crystaux 
sont  grouppés  et  adhèrent  à  du  quartz  ,  à  des 
mines  de  cuivre  ou  de  fer  ,  et  quelquefois  à  de 
la  galène  avec  des  crystaux  de  plomb  blanc  et 
verd  ;  elle  est  souvent  crystaliisée  en  prismes 
tétraèdres  rhomboïdaux,  courts  et  tronqués  obli- 
quement. 

Sage  a  considéré  ce  plomb  comme  une  variété 
des  précédentes  espèces ,  colorée  par  du  fer  ,  dont 
Lehmann  a  prouvé  l'existence.  Mongei  pense  qu'elle 
est  minéralisée  par  l'acide  arsenique. 

Macqiian  nous  a  donné  les  plus  précieux  ren- 
seignemens  sur  le  plomb  rouge ,  et  il  a  prouvé 
par  une  analyse  rigoureuse,  qu'il  contenoit,  par 
quintal  ,  plomb  36  ,  oxigène  37  ,  fer  25  ,  alu- 
mine 2. 

4^.  On  a  encore  trouvé  l'acide  phosphorique 
combiné  naturellement  avec  le  plomb.  Cette  mine 
décou/e»te  par  Cahn  ^  doit  sa  couleur  verte  au 
fer  ;  elle  ne  fait  pas  effervescence  avec  les  acides. 
Pour  ça  faire  l'essai  il  faut  la  dissoudre  à  l'ay» 
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de  la  chaleur  clans  Tacide  nitrique  ;  on  précipite 
le  plomb  de  cette  dissolution  par  l'acide  sulfuiique, 
La  liqueur  décantée  et  évaporée  à  siccité  ,  donne 
de  l'acide  phosphorique. 

Cette  mine  se  fond  au  chalumeau  et  donne  une 
masse  globuleuse  opaque,  mai>  sans  se  rtd.ire. 
Avec  le  flux  elle  se  comporte  comme  le  plomb  et 
ses  oxides. 

LarîzcnJicnc  nous  a  dit  que  M.  ***,  gentilhomme 
anglois  ,  en  traitant  des  mines  de  plorr;b  au  cha- 
lumeau ,  avoir  observé  qu'il  y  en  avoit  dont  le 
globule  crystallisoit  par  le  refroidissement  après 
avoir  été  en  parfaite  fusion  ,  et  que  ces  mines 
étoient  irréductibles  au  chalumeau  ;  il  soupçon- 
noit  qu'elles  étoient  minéralisées  par  l'acide  phos- 
phoiique.  Lamcttherie  et  lui ,  prirent  sept  onces  de 
la  mine  de  plomb  vert  d'Hoffigruard  ,  près  de  Fri- 
bourg  en  Brisgaw  ,  qui ,  traitées  par  le  procédé  ci- 
dessus ,  leur  donnèrent  de  l'acide  phosphorique, 
L'.icide  phosphorique  combiné  avec  le  minium  , 
leur  donna  une  matière  verte. 

5°.  La  décomposition  des  mines  que  nous 
venons  de  décrire ,  forme  souvent  des  oxides  ds 
plomb. 

Ces  oxides  donnent  d'abord  une  poudre  qui , 
charriée  par  les  eaux  ,  se  mcle  souvent  avec  de 
la  terre  argilleuse ,  calcaire  ou  quartzcuse. 

Ces  oxides  varient  sur-tout  par  la  couleur,  qui 
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les  assimile  plus  ou  moins  parfaitement  à  la  céru5e^ 

au  massicot  ou  au  mânium. 

Pour  faire  Tessai  d'une  galène ,  on  la  pile  ,  on 
la  torréfie  ,  on  mêle  le  minerai  torréfié  avec  trois 
parties  de  fltix  noir,  on  fond  et  on  obtient  un 
culot  métallique  qui  indique  la  proportion  du 
plomb  au  quintal  de  minerai. 

Bergmann  propose  de  faire  l'essai  des  mines  de 
plomb  sulfureuses  par  l'acide  nltiique ,  qui  dissout 
le  plomb  et  non  le  soufre  :  on  précipite  par  le 
carbonate  de  soude,  et  132  équivalent  à  100  de 
métal.  Si  la  mine  contient  de  l'argent ,  on  fait 
digérer  de  l'ammoniaque  sur  le  précipité  3  qui 
dissout  l'oxide  d'argent. 

Les  diverses  opérations  qu'on  fait  subir  à  la 
mine  de  plomb  pour  en  obtenir  le  métal ,  con- 
sistent,  i*^.  à  la  trier  pour  séparer  la  mine  grasse 
ou  pure  5  de  la  mine  de  bocard ,  et  de  la  gangue 
qui  n'en  contient  point  ;  2°.  à  bocarder  le  mi- 
nerai ,  et  à  en  dégager  la  gangue  par  le  lavage  ;  3°. 
à  griller  le  minerai  dans  un  fourneau  de  réverbère, 
oii  on  l'agite  pour  qu'il  présente  toutes  les  sur- 
faces ;  et ,  lorsque  la  surface  commence  à  devenir 
pâteuse ,  on  la  recouvre  de  charbon  ,  on  remue 
le  mélange,  on  augmente  le  feu  ,  le  plomb  ruisselle 
de  tous  côtés  et  se  rend  au  fond  d  u  bassin  du 
fourneau  ,  on  perce  et  on  fliit  couler  le  plomb 
dans  la  casse  brasquée.  Les  scories  qui  retiennent 
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encore  beaucoup  de  plomb  sont  fondues  au  four- 
neau à  manche.  Le  plomb  se  moule  en  saumons , 
et  s'appelle /?/<9/;z^  d^ œuvre. 

Pour  dégager  l'argent  que  contient  le  plomb , 
on  le  porte  au  fourneau  de  raffinage,  oîi ,  par  le 
concours  du  feu  et  du  vent  des  soufflets  qui  y 
est  dirigé  sur  le  plomb  fondu ,  on  réduit  le  métal 
en  un  oxide  jaune, écailleux, qu'on  appelle  Ihharge; 
on  f^iit  couler  cette  litharge  à  mesure  qu*elle  se 
forme  ,  et  l'argent  reste  seul  dans  le  milieu  de  la 
coupelle.  La  couleur  fait  distinguer  la  litharge  en 
litharge  d'or  et  litharge  ^argent. 

Cette  litharge  ,  fondue  à  travers  les  charbons, 
reprend  son  état  de  métal  ;  et  le  plomb  est  d'au- 
tant meilleur  ,  qu'il  a  été  mieux  dépouillé  de  l'ar- 
gent qu'il  contenoit  :  le  plus  petit  alliage  à^fin  le 
rend  aigre  et  cassant. 

Le  plomb  se  fond  à  une  douce  chaleur  :  si  on 
le  tient  quelque  temps  en  fusion ,  il  se  recouvre 
d'un  oxide  gris  ;  cet  oxide  exposé  à  un  feu  plus 
violent  et  capable  de  le  tenir  au  rouge  ,  prend 
une  couleur  d'un  jaune  foncé  ;  on  l'appelle  alors 
massicot.  Le  m.assicot  peut  être  porté  à  l'état  d'oxide 
rouge  ou  de  mùnium  ,  par  le  procédé  suivant  : 
lorsque  le  plomb  est  converti  en  massicot  ,  on 
le  fait  tomber  du  fourneau  à  terre,  et  l'on  jette 
de  l'eau  dessus  pour  le  refroidir  :  on  le  passe 
ensuite  au  moulin  ,  et  on  le  divise   en  poudre 
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très-fine  ,  on  le  lave  dans  Veau  ;  les  morceaux 
de  plomb  cjui  n'ont  pas  été  divisés  sous  la  meule, 
restent  dans  îa  bassine  où  se  fait  le  lavage. 

On  étend  cet  oxîde  de  plomb  sur  l'aire  du 
fourneau  où  on  le  ciilcine  ;  on  trace  des  raies 
sur  la  surface  ,  et  l'on  remue  de  temps  en  temps 
pour  qu'il  ne  prenne  pas  corps  :  le  feu  est  entre- 
tenu pendant  quarante-huit  heures.  Lorsqu'on  a 
retiré  le  minium  du  fourneau  ,  on  le  met  dans 
de  grandes  sébiles  de  bois  ,  on  le  passe  dans  des 
tamis  de  fer  très-fins  posés  sur  des  tonneaux  où 
l'on  reçoit  le  minium.  Nous  devons  ces  connois- 
sances  aux  frères  Jars ,  qui  nous  ont  donné  des 
détails  très- curieux  sur  les  fabriques  de  minium 
dans  le  comté  de  Derby. 

Geoffroy  avoit  cru  que  pour  former  le  minium  , 
il  ne  falloir  pas  que  la  chaleur  excédât  i  lo  degrés 
au  thermomètre  de  Réaumur  ;  mais  cette  chaleur 
n'est  point  proportionnée  à  celle  des  fabriques 
en  grand  ,  où  on  entretient  la  voûte  des  four- 
neaux au  rouge.  Le  plomb  dans  la  calcination 
augmente  de  dix  pour  cent. 

Tous  ces  oxides  ,  poussés  à  un  feu  plus  violent , 
se  réduisent  en  un  verre  de  couleur  jaune  ;  ce  verre 
est  si  fusible ,  qu'il  pénètre  et  détruit  les  meil- 
leurs creusets  ;  c'est  sa  fusibilité  qui  le  fait  em- 
ployer dans  les  verreries  :  outre  qu'il  facilite  la 
fonte  ,  il  rend  le  verre  plus  doux ,  plus  pesant, 

plus 
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plus  gras  et  plus  susceptible  d'être  taillé  et  poli  ; 
c'est  pour  cela  qu'on  le  fait  entrer  dans  la  com- 
position du  flint-glass  et  du  crystal. 

Les  oxides  de  plomb ,  distillés  sans  addition  , 
donnent  du  gaz  oxigène  à  un  feu  violent  :  PriestUy 
en  a  retiré  du  minium  ,  et  a  obtenu  quelques  glo- 
bules de  métal. 

En  fondant  ces  oxides  avec  des  corps  char- 
bonneux ,  on  revivifie  le  métal. 

L'acide  sulfurique  bouilli  sur  le  plomb ,  donne 
beaucoup  d'acide  sulfureux,  et  il  se  forme  un 
oxide  qui  provient  de  la  combinaison  de  l'oxi- 
gène  de  l'acide  avec  le  plomb  :  il  y  a  néanmoins 
une  portion  de  plomb  qui  est  dissoute  ;  car  si  on 
verse  sur  le  résidu  une  suffisante  quantité  d'eau, 
on  obtient ,  par  l'évaporation  ,  un  sel  en  prismes 
tétraèdres  très-caustique,  soluble  dans  dix-huit 
parties  d'^au  ;  ce  sulfate  est  décomposé  par  le 
feu  ,  la  chaux  ,  les  aikalis ,  &c. 

L'acide  sulfurique  très-chaud,  versé  dans  un 
vase  de  plomb ,  le  corrode  et  le  détruit  dans  le 
moment. 

L'acide  nitrique  concentré  se  décompose  facile- 
ment sur  le  plomb  et  le  convertit  en  oxide  blanc  ; 
mais  lorsqu'il  est  foible  il  le  dissout  ,  et  forme 
des  crystaux  d'un  blanc  mat,  qui  représentent 
des  segmens  de  prisme  à  trois  côtés.  J'ai  du  ni- 
trate de  plomb  dans  mon  laboratoire ,  qui  pré- 

Tomc  IL  S 
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sente  des  prismes  hexaèdres  troncjiiL'S ,  dont  trois 
côtés  sont  plus  larges  que  les  autres  ,  exactement 
semblables  k  ceux  que  Fourcroy  a  obtenus  par 
une  cvaporation  insensible. 

Ce  sel  dccrcpite  au  feu  ,  et  fuse  avec  une 
flamme  jaunâtre  lorsqu'on  le  met  sur  un  charbon: 
l'oxide  de  plomb  devient  jaune  et  se  réduit  en 
globules  de  métal.  L'acide  sulfuiique  enlève  le 
plomb  à  l'acide  nitrique. 

L'acide  muriatique ,  aidé  de  la  chaleur  ,  oxide 
le  plomb  et  en  dissout  une  partie  :  ce  sel  crys- 
tallise  en  prismes  hexaèdres  striés. 

Le  muriate  n'est  que  peu  déliquescent  :  la  chaux 
et  les  alkalis  le  décomposent. 

Le  mcme  acide  versé  sur  la  liiharge,  la  décom- 
pose sur  le  champ  ;  il  se  produit  une  chaleur 
de  50  à  60  degrés  ;  cette  dissolution  donne  de 
beaux  crysîaux  octaèdres  d'un  blanc  mat  ,  d'ime 
saveur  styptique  et  d'une  pesanteur  très-considé- 
rable. 

Ce  sel  décrépite  sur  les  charbons  ;  et  lorsqu'on 
le  pousse  au  feu  ,  il  laisse  échapper  l'eau  de  crys- 
tallisation ,  et  se  réduit  en  une  masse  d'un  beau 
jaun€. 

Trois  parties  d'eau  à  i  5  degrés  de  température, 
en  dissolvent  une  ,  et  l'eau  bouillante  plus  que 
ion  poids. 

Les  alkalis  purs  le  précipitent  en  un  magma , 
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qiti  occasionne  une  espèce  de  miraculum  mundl, 

L'afîinitc  de  l'acide  muriatiquc  avec  Toxide 
de  plond)  est  si  forte,  que  c'est  en  vertu  de  cette 
force  cju'il  décompose  toutes  ses  combinai- 
'>ons  :  le  minium  et  la  litharge  décomposent  le 
niuriate  d  ammoniaque  '<^  les  mûmes  oxides  tritu- 
rés avec  le  sel  marin  ,  en  séparent  la  soude;  et 
c'est  d'après  ces  faits  que  Turmr  et  autres  ont 
établi  des  fabriques  où  on  se  procure  la  soude 
j)ar  la  décomposition  du  sel  marin. 

Les  muriates  de  plomb  calcines  ou  fondus , 
donnent  une  couleur  jaune  superbe  ;  les  attelicrs 
de  soude  en  ont  fourni  wm-  nuantité  très-considé- 
rable au  commerce  ,  et  on  en  a  remplacé  le  beau 
jaune  de  Naplcs. 

4*.  L'acide  acéteux  corrode  le  plomb,  et  il  en 
résulte  un  oxide  blanc  ,  qu'on  connoit  sous  le 
nom  de  blanc  de  plomb. 

Pour  préparer  cette  couleur  ,  on  coule  le 
I)lomb  en  lames  de  l'épaisseur  d'une  demi-ligne 
'.ur  quatre  à  cinq  pouces  de  largeur  et  deux  pieds 
de  longueur  :  on  les  roule  en  spirale  ,  de  façon 
qu'il  y  ait  demi  -  pouce  d'intervalle  entre  ce3 
lames  ;  on  les  place  dans  des  pots  sur  trois 
pointes  saillantes  qui  sont  pratiquées  vers  le  tiers 
de  la  hauteur;  on  met  du  vinaigre  de  bicrrc  dans 
ces  pots ,  jusqu'à  la  hauteur  ^\u  plomb  ,  et  on 
les   enfouit    'ons  rir-s    hanijars  duns    du    fumier; 
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on  en  dispose  plusieurs  rangées  li  côte  les  unes 
des  autres ,  et  on  en  forme  plusieurs  lits  ;  on  a  la 
précaution  de  recouvrir  chaque  pot  d'une  lame  de 
plomb  et  de  planches.  Au  bout  d'un  mois  ou  ds 
cinq  semaines  on  les  retire  et  on  détache  la  cou- 
che de  blanc  de  plomb;  on  divise  ce  blanc  sous 
des  meules  ,  et  on  le  met  ensuite  dans  un  cuvier 
d'où  on  le  retire  pour  le  faire  sécher.  L'exsic- 
cation  se  fait  à  Tom^bre ,  le  soleil  le  colore  ;  on 
le  met  ,  pour  cet  effet ,  dans  de  petits  pots  de 
terres  coniques  ,  d'où  on  le  tire  pour  l'enve- 
lopper de  papier  et  le  répandre  dans  le  com- 
merce. 

La  céruse  ne  diffère  du  blanc  du  plomb ,  qu'en 
ce  qu'elle  est  altérée  par  son  mxélange  avec  une 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  Ciaie. 

Tous  les  oxides  de  plomb  sont  solubles  dans  le 
vinaigre  ;  la  dissolution  d'acétite  de  plomb  ,  rap- 
prochée convenablement ,  crystallise  en  prismes 
tétraèdres  efflorescens ,  et  forme  le  sel  di  satunic 
ou  sucre  de  saturnc. 

Les  alkalis  caustiques  dissolvent  les  oxides  de 
plomb  ,  d'où  on  peut  précipiter  ce  métal  par  les 
acides  ;  en  rapprochant  la  dissolution  ,  on  fait  re- 
paroître  le  plomb  presque  sous  forme  métallique, 
et  l'âlkali  prend  une  saveur  fade  très-particulière. 

Les  usages  de  plomb  sont  très- multipliés  dans 
les  arts.  On  l'emploie  à  faire  des  conduits  y  des 


DE      C    H    Y    M    I   E.  277 

chaudières ,  des  couverts,  des  boîtes  ;  et  on  le  rend 
propre  à  ces  usages  ,  en  le  laminant ,  ou  bien  en  le 
coulant  sur  une  couche  de  sable  fin  bien  tassé ,  ou 
sur  une  étoffe  de  coutil. 

On  l'emploie  encore  à  faire  des  balles  ou  du 
plomb  pour  la  chasse  :  les  balles  se  coulent  dans 
des  moules.  Le  plomb  en  grenaille  se  prépare  de  la 
manière  qui  suit  :  on  fait  fondre  le  plomb  avec 
un  peu  d'arsenic  pour  le  rendre  plus  aigre  :  lors- 
qu'il est  à  un  tel  degré  de  chaleur  qu'on  puisse 
y  plonger  une  carte  sans  la  brûler  ,  on  le  verse 
sur  une  cuiller  percée  de  plusieurs  trous ,  dans 
laquelle  on  entretient  des  charbons  allumés  ;  on 
tient  cette  cuiller  sur  l'eau ,  le  plomb  s'arrondit 
en  tombant  dans  ce  liquide. 

On  fait  entrer  le  plomb  dans  l'étamage ,  ce  qui 
est  une  fraude  pernicieuse  ,  accréditée  par  l'usage 
et  tolérée  par  le  défaut  de  vigilance  de  la  police. 
Cet  usage  est  d'autant  plus  dangereux  ,  que  les 
graisses  ,  les  huiles ,  le  vinaigre  corrodent  ou  dis- 
solvent le  plomb,  et  que  par-là  il  se  mêle  à  nos 
alimens. 

La  mine  de  plomb  est  encore  employée  à  ver- 
nisser les  poteries  :  pour  cet  effet  on  pulvérise  la 
galène ,  on  la  délaie  dans  l'eau  ,  on  y  trempe  le 
vase  qui  a  supporté  un  premier  feu  ,  il  se  revct 
d'une  couche  de  cette  galène  qui ,  exposée  à  un 
feu  un  peu  violent ,  passe  à  l'état  de  verre ,  et 

S  ^. 
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forme  un  enduit  de  verre  de  plomb  sur  toute  la 
surface  ;  ce  procédé  a  l'inconvénient  d'introduire 
dans  nos  cuisines  un  poison  dangereux ,  dont  les 
effets  ne  peuvent  qu'altérer  sensiblement  la  santé. 

On  fait  entrer  le  plomp  oxidé  dans  la  compo- 
sition des  verres  ,  crystaux  ,  émaux  ;  il  a  l'avan- 
tage de  faciliter  la  fusion  ,  et  de  donner  au  verre 
un  onctueux  et  une  mollesse  qui  le  rendent  sus- 
ceptible d'être  taillé  et  poli. 

On  se  sert  du  blanc  de  plomb  et  de  la  céruse 
dans  la  peinture  ;  ces  oxides  ont  le  rare  avantage 
de  n'être  pas  sensii)lement  altérés  par  leur  mélange 
avec  l'huile,  et  de  former,  par  leur  blancheur 
et  leur  poids  ,  une  base  et  un  excipient  très- con- 
venable pour  les  diverses  couleurs.  Les  personnes 
qui  broient  ces  couleurs  en  sont  incommodées , 
et  sont  tôt  ou  tard  affectées  de  la  colique  des 
plombiers  ou  des  peiiures, 

La  litharge  est  employée  aujourd'hui  à  décom- 
poser le  sel  marin  ,  et  le  muriate  de  plomb  fondu 
forme  un  superbe  jaune  très-employé  dans  les 
vernis. 

5°.  La  céruse  est  encore  très-usitée  pour  des- 
sécher les  suintemens  de  la  peau  et  les  légères 
écorchures  ;  on  en  saupoudre  la  peau,  et  on  ne 
connoît  pas  de  remède  plus  prompt. 

Le  sel  de  saturne  se  consomme  presqu'en  entier 
<ians  les  fabriques  d'indiennes. 
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Le  vinaigre  de  saturne  ,  ou  l'eau  vcoéto-miniraU 
de  Goulard  ^  est  un  astringent  très-convenable 
dans  les  suites  ou  restes  des  maladies  vénériennes  ; 
on  l'emploie  aussi  pour  laver  les  écorchures  ,  les 
plaies  et  faciliter  les  cicatrices. 

On  se  sert  encore  de  c^\  extrait  pour  clariiîer 
les  liqueurs  ,  pour  décolorer  les  eaux- de-vie;  ce 
procédé  vicieux  pratiqué  à  Cette  ,  il  y  a  quelques 
années  ,  a  été  proscrit  sous  àzs  peines  graves.  Les 
marchands  de  vin  n'abusent  que  trop  souvent  de 
cette  composition ,  ou  tout  simplement  de  la  îi- 
tharge  pour  adoucir  les  vins  aigres  :  cette  fraude 
s'étoit  prodigieusement  répandue  à  Paris  en  1750 , 
et  il  fut  prouvé  que  dans  l'intervalle  de  trois 
années ,  trente  mille  muids  de  vinaigre  avoient  été 
adoucis  et  vendus  comme  vin. 

On  emploie  encore  les  oxides  de  plomb  à  durcir 
les  huiles  ou  à  les  rendre  plus  siccatives  :  dans 
cette  opération  l'oxigène  de  l'oxide  se  combine 
avec  l'huile  et  la  rapproche  des  résines.  C'est 
encore  une  dissolution  de  plomb  dans  les  huiles  5 
qui  sert  de  base  aux  emplâtres. 


:>.  4 
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CHAPITRE    IX. 

De  rEtain. 

TtJÉTA IN  a  une  blancheur  qui  tient  le  milieu 
entre  celle  du  plomb  et  celle  de  l'argent  ;  il  se  plie 
facilement  et  laisse  enîenJre  un  bruit  qu'on  appelle 
h  cri  de  Cétain  ;  aucun  autre  métal  ne  possède 
cette  propriété  ,  à  l'exception  du  zinc ,  oii  elle 
est  même  infiniment  moins  marquée. 

Ce  métal  est  très-mou  ^  le  plus  léger  de  tous  : 
îa  pesanteur  spécifique  de  Tétain  fondu  est  de 
72914.  Voyez  Brisson,  Un  pied  cube  de  ce  métal 
pèse  environ  510  livres  ;  il  est  très-ductile  sous 
le  marteau  ,  et  sa  ténacité  est  telle  qu'un  fil  d'-^  de 
pouce  de  diamètre  peut  supporter  49  livres  8  onces 
sans  se  rompre.  La  Chenayc  a  fait  crystalliser  l'étain 
en  le  faisant  fondre  à  plusieurs  reprises  ;  il  a  obtenu 
par  ce  moyen  un  assemblage  de  prismes  réunis  en 
faisceaux. 

L'étain  a  été  trouvé  à  l'état  de  métal  dans  le 
sein  de  la  terre  :  Sri^c  en  possède  un  échantillon 
des  mines  de  Cornouailles  ;  et  de  Lisk  en  a  aussi 
dans  sa  collection.  Cet  étain ,  loin  de  présenter 
aucune  trace  de  fusion  ,  a  l'apparence  extérieure 
du  molibdène  ;  il  se  brise  facilement  ;  mais  les 
molécules  qu'on  en  détache,  s'applatissent  sous 
le  marteau. 
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La  mine  d'étain  est  ou  blanche  ou  colorée. 

1°.  La  blanche  ,  qu'on  a  souvent  confondue 
avec  le  tungstène ,  crystallise  en  octaèdres  ;  son 
tissu  est  lamelleux  ,  elle  renferme  souvent  àes 
portions  d'étain  rougeâtre.  Celle  de  Cornouailles 
a  produit  à  Sage  64  livres  d'étain  au  quintal. 

2°.  La  mine  d'étain  colorée  ne  diffère  de  la 
précédente ,  qu'en  ce  qu'elle  contient  du  fer  et 
quelquefois  du  cobalt.  Cette  mine  se  présente 
ordinairement  en  polyèdres  irréguliers. 

Ces  mines  donnent  de  l'acide  carbonique  par 
la  distillation  ;  exposées  au  feu  dans  un  creuset, 
elles  y  décrépitent ,  perdent  un  peu  de  leur  cou- 
leur et  diminuent  d'un  dixième. 

Bcrgmann  a  trouvé  de  l'étain  sulfureux  parmi 
des  minéraux  qu'il  avcit  reçus  de  la  Sybérie  ;  il 
prétend  que  cette  mine  étoit  dorée  à  l'extérieur 
comme  de  l'or  massif,  et  oiTroit  à  l'intérieur  une 
masse  en  crystaux  rayonnes ,  blanche  ,  brillante , 
fragile,  et  prenant  à  l'air  des  couleurs  changeantes. 

Pour  faire  l'essai  d'une  mine  d'étain  ,  il  ne 
s'agit  que  de  la  fondre  à  travers  les  charbons. 
La  calcination  à  feu  ouvert  fait  dissiper  beau- 
coup de  métal ,  selon  l'observation  de  Cramer, 

Pour  exploiter  la  mine  d'étain  ,  il  faut  trier  le 
minerai  bien  exactement ,  après  quoi  on  le  bocarde 
et  on  le  lave  sur  des  tables  garnies  de  toile  ;  on 
temue  et  on  agite  avec  un  râteau  ;  par  ce  moyea 
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la  gangue  est  entraînée ,  et  le  minerai  ci'étain  reste 
pur. 

Le  fourneau  qu'on  emploie  en  Saxe  pour  la 
fonte  des  mines  d'étain  est  une  variété  du  four- 
neau à  manche  ,  dans  le  sol  duquel  on  pratique 
une  rigole  qui  reçoit  le  métal  fondu  ,  et  le  trans- 
met dans  un  bassin  ,  d'où  il  est  tiré  pour  être 
coulé  sur  des  tables  de  cuivre  ou  de  fer. 

Les  mines  d'étain  de  Cornou ailles  sont  souvent 
mêlées  avec  du  cuivre  et  de  la  pyrite  arsenicale , 
le  quartz  qui  leur  sert  de  gangue  est  très-dur  , 
et  pour  cet  eiTet ,  on  commence  par  torréfier  la 
mine  avant  de  la  bocarder  ;  lorsqu'on  la  lave  , 
on  promène  dessus  des  pierres  d'aimant  pour  en 
séparer  le  fer.  On  fond  ordinairement  la  mine 
au  fourneau  de  réverbère. 

En  Saxe  ,  en  Angleterre  ,  on  fond  à  trois  repri- 
ses les  scories  pour  en  séparer  l'étain  ;  en  les  bo- 
carde  ensuite  pour  en  séparer  les  dernières  portions 
de  métal.  Comme  dans  les  mines  de  Cornouailles, 
le  filon  d'étain  est  toujours  mêlé  ou  accompagné 
d'un  filon  de  cuivre ,  l'étain  doit  contenir  de  ce 
dernier  métal ,  quelques  précautions  qu'on  apporte 
dans  les  travaux  de  l'exploitation. 

Nous  connoissons  dans  le  com.merce  trois  es- 
pèces d'étain  :  i^.  l'étain  pur,  tel  que  celui  de 
Malaca ,  celui  de  Banqua ,  et  l'étain  doux  d'An- 
gleterre. Celui  de  Malaca  a  été  coulé  dans  des 
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moules  qui  lui  donnent  la  forme  d'une  pyramide 
quadrangulaire,  troncp.iée ,  avec  un  rebord  mince  à 
la  base  ;  on  l'appelle  kaïn  en  chapeau  ou  en  écrholn. 
Chaque  lingot  pèse  une  livre,  l'étain  de  Banqua 
est  en  lingots  cblongs  de  40  à  45  livres. 

2°.  L'étain  d'Angleterre  en  gros  saumons  est 
coulé  en  baguettes  de  dix  à  douze  lignes  de 
diamètre  sur  un  pied  et  demi  de  longueur. 

3^.  L'étain  des  plombiers  est  déjà  allié  avec 
divers  métaux  :  l'ordonnance  leur  permet  d'y 
ajouter  du  cuivre  et  du  bismuth  ;  et  eux,  de  leur 
autorité  ,  y  mêlent  du  zinc ,  du  plomb  et  de  l'an- 
timoine. 

L'étain ,  quel  qu'il  soit ,  entre  en  fusion  avec 
assez  de  facilité  ;  c'est  le  plus  fusible  des  métaux  ; 
si  on  le  tient  en  fonte  pendant  quelques  momens 
exposé  à  l'action  de  l'air  ,  la  surface  se  ride  et  se 
couvre  d'une  pellicule  gtisc  :  si  on  enlève  cette 
première  couche,  on  découvre  l'étain  avec  tout 
son  brillant  ;  mais  il  perd  bientôt  cet  éclat  et 
s'oxide  de  nouveau.  L'étain  augmente  d'un  di- 
xième de  son  poids  par  cette  calcination.  Lorsque 
l'oxide  est  blanc  on  l'appelle  alors  potée  (Tltaïn  ; 
c'est  cet  oxide  d'étain  que  les  fondeurs  qui  cou- 
rent les  campagnes  appellent  crasses  de  Cétam;\\s 
ont  grand  soin  d'ccumer  le  plus  souvent  possible 
pour  dkrûsser  le  métal ,  et  ils  ne  rendent  au  paysan 
que  ce  qu'ils  ne  peuvent  pas  lui  enlever.  Ils  savent 
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très-bien  fondre  ces  prétendues  crasses  à  travers 
le  cha;  bon  ,  et  en  retirer  du  bon  étain. 

La  potée  d'etain  est  employée  h  polir  des 
corps  durs ,  et  à  rendre  le  verre  opaque ,  ce  qui 
forme  l'émail.  L'étain  s'enflamme  à  un  feu  violent,' 
selon  Geoffroy  ^  et  il  se  sublime  un  oxide  blanc  , 
tandis  qu'une  partie  de  l'étain  est  convertie  en  un 
verre  couleur  d'hyacinthe. 

Si  on  tient  l'étain  en  fusion  dans  \m  creuset 
brasqué ,  et  qu'on  recouvre  la  surface  avec  une 
couche  de  charbon  pour  empêcher  la  calcination , 
ce  métal  y  devient  plus  blanc  ,  plus  sonore  et 
plus  dur ,  pourvu  qu'on  entretienne  le  feu  pen- 
dant huit  à  dix  heures. 

On  peut  encore  donner  à  l'étain  et  à  quelques 
autres  métaux  un  éclat  qu'ils  n'ont  pas  ordinaire- 
ment ,  en  les  coulant  au  moment  qu'ils  vont  se 
figer  dans  le  creuset  ;  alors  on  les  garantit  de  l'oxida- 
tion  qu'ils  éprouvent  en  se  refroidissant  lorsqu'on 
les  coule  trop  chauds  ;  par  ce  moyen ,  qui  est  bien 
simple  ^  j'ai  procuré  à  l'étain  et  au  plomb  un 
brillant  dont  on  ne  les  croyoit  pas  susceptibles. 

L'étain  distillé  dans  les  vaisseaux  clos ,  forme 
lin  sublimé  blanc  au  col  delà  cornue ,  que  Margraaf 
a  pris  pour  de  l'arsenic  ;  mais  Baycn  et  Char  lard 
ont  prouvé  que  cela  n'en  étoit  pas. 

L'action  des  acides  sur  l'étain  varie  selon  le  degré 
de  pureté  du  métal. 
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L'acide  suifuriqiie  du  commerce  dissout  Ictain 
à  l'aide  de  ia  chaleur  ;  mais  une  partie  de  l'acide 
est  décomposée  ,  et  se  dégage  en  gaz  sulfureux  , 
très-piquant.  L'eau  seule  en  précipite  ce  métal 
oxidé.  Monna  a  obtenu ,  par  le  refroidissement, 
des  crystaux  semblables  à  des  aiguilles  fines, entre- 
lacées-les  unes  dans  les  autres.  L'acide  sulfurique 
dissout  beaucoup  mieux  l'oxide  d'etain. 

L'acide  nitrique  dévore  l'étain  ;  la  décompo- 
sition de  ce  dissolvant  est  si  prompte ,  qu'on  voit 
dans  le  moment  se  précipiter  le  métal  en  un  oxlde 
blanc;  si  on  charge  cet  acide  de  tout  l'étain  qu'il 
peut  calciner ,  et  qu'on  lave  cet  oxide  avec  une 
quantité  considérable  d'eau  distillée  ,  l'évapora- 
tion  fournit  un  sel  qui  détonne  seul  dans  un  creu- 
set bien  échauffé ,  et  qui  brûle  avec  une  flamme 
blanche  et  épaisse  comme  celle  du  phosphore.  Le 
nitrate  d'étain  distillé  dans  une  cornue  se  bour- 
souffle  5  bouillonne  et  remplit  le  récipient  d'une 
vapeur  blanche  et  épaisse  ,  qui  a  l'odeur  de  l'acide 
nitrique. 

Baume  prétend  même  que  l'acide  nitrique  ne 
dissout  pas  l'étain  ;  mais  Kunckcl  et  les  frères 
Rouelle  ont  soutenu  le  contraire  ;  Bayci  et  Char^ 
lard  en  ont  dissous  5  grains  dans  2  gros  d'acide 
nitrique  pur  affoibli  par  4  gros  d'eau  distillée. 

L'acide  muriatique  dissout  l'étain  à  froid  et  à 
chaud  :  il  se  dégage  pendant  reifervescence  un  gaz 


2u6  É    L    É    M    E    N    s 

très- fétide;  la  dissolution  est  jaunâtre,  et  fournît, 
par  révaporation ,  des  crystaux  en  aiguilles  qui 
attirent  l'humidité  de  l'air.  Baume  a  préparé  ce 
sel  en  grand  pour  les  fabriques  de  toile  peinte. 
Sur  1 2  livres  d'étain  dissous  dans  48  livres  d'acide, 
il  lui  est  resté  2  onces  69  gros  d'une  poudre  grise 
insoluble ,  que  Margraûfav c'it  prise  pour  de  l'arse- 
nic. Baume  a  observé  que  les  crystaux  de  muriate 
d'étain  difFèrent  selon  l'état  de  l'acide  :  il  en  a 
obtenu  en  crystaux  semblables  à  ceux  du  sulfate 
de  soude ,  en  aiguilles  ou  en  écailles  comme  celles 
de  l'acide  boracique.  Monmt  dit  avoir  retiré ,  par 
la  distillation  du  muriate  d'étain  ,  une  matière 
grasse  ,  un  vrai  beurre  d'étain  et  une  liqueur  sem- 
blable à  celle  de  Libavius, 

L'acide  muriatique  oxigéné  dissout  l'éîain 
promptemenî  ,  et  le  sel  qui  en  provient  a  tous 
les  caractères  du  muriate  ordinaire  ,  selon  Four- 
croy,       ' 

Ce  qui  est  connu  sous  le  nom^  de  liqueur  fu- 
mante de  Libavius  ,  me  paroit  être  un  muriate 
d'étain  où  l'acide  est  à  l'état  d'acide  muriatique 
oxigéné  :  pour  faire  cette  préparation  ,  on  amal- 
game de  l'étain  avec  un  cinquième  de  mercure , 
et  on  m.êle  cette  amalgame  pulvérisée  avec  parties 
égales  de  sublimé  corrosif  ;  on  introduit  le  tout 
dans  une  cornue  ,  on  lui  adapte  un  récipient ,  et 
on  distille  à  une  chaleur  douce  :  il  passe  ung 
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liqueur  insipide  ,  et  puis  une  bourTée  de  vapeurs 
blanches  qui  se  condensent  en  une  liqueur  trans- 
parente ,  qui  répand  une  quantité  considérable 
de  vapeurs  par  ia  seule  exposition  à  l'air  :  ce  qui 
est  resté  dans  la  cornue ,  dont  nous  devons  l'ana- 
lyse à  RoiidU  le  jeune,  forme  une  couche  légère 
au  col  qui  contient  un  peu  de  liqueur  furxianîe, 
du  muriate  d'éîain  ,  du  muriate  de  mercure  et  du 
mercure  coulant.  Le  fond  du  vaisseau  contient 
une  amalgame  d'étain  et  de  mercure,  au-dessus 
de  laquelle  on  trouve  \\n  muriate  d'éîain  d'un  gris- 
blanc  ,  solide  et  compacte  qui  peut  être  volatilisé 
par  une  chaleur  forte. 

L'acide  nitro-muriatique  dissout  l'étain  avec 
véhémence  ;  il  s'excite  une  chaleur  violente  ,  et 
il  arrive  souvent  qu'on  obtient  un  magma  qui 
ressemble  à  de  la  poix-résine  ,  et  qui  acquiert  de 
la  dureté  par  le  temps  :  cela  vient  de  ce  que  l'acide 
très-concentré  a  dissout  trop  de  métal  :  on  obvie 
à  ces  inconvéniens  en  ajoutant  de  l'eau  à  mesure 
que  la  dissolution  se  fait. 

La  dissolution  d'étain  qui  fait  la  composition 
pour  Cécarlate^QSX  faite  avec  l'cau-forte  du  com- 
merce ,  préparée  avec  le  salpêtre  de  la  première 
cuite.  C'est  une  espèce  d'acide  nitro-muriatique 
qui  varie  malheureusement  selon  les  proportions 
trop  variables  du  muriate  de  soude  et  du  nitrate 
de  potasse  :  aussi  les  teinturiers  se  plaignent-ils 
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journellement  ,  ou  de  ce  que  l'eau-forte  préci- 
pite ce  qui  provient  de  ce  qu'elle  contient  trop 
peu  d'acid'i  muriatique  ,  ou  de  ce  qu'elle  donne 
une  couleur  obscure,  ce  qui  dépend  d'un  excès 
d'acide  muriatique  :  on  remédie  au  premier  in- 
convénient ,  en  dissolvant  du  sel  marin  ou  du  sel 
ammoniac  dans  l'eau  -  forte  ,  et  au  second ,  en 
y  ajoutant  du  salpêtre. 

Les  proportions  les  plus  exactes  pour  faire  un 
bon  dissolvant  de  l'étain  ,  sont  deux  parties  d'acide 
nitrique  et  une  d'acide  muriatique. 

L'étain  est  également  soluble  dans  les  acides 
végétaux  :  SchuUi ,  dans  sa  dissertation  de  moru 
in  olU  ,  a  démontré  la  solubilité  de  ce  métal  dans 
les  acides.  Le  vinaigre  le  corrode  à  un  feu  doux , 
d'après  l'expérience  de  Margraaf, 

Presque  tout  l'étain  du  commerce  est  allié  avec 
divers  métaux  :  celui  d'Angleterre  est  allié  de 
cuivre  et  d'arsenic  ,  artificiellement  selon  Gcof^ 
froy  et  naturellement  selon  Dutrich ,  Sage ,  ÔCc. 
L'uîain  des  plombiers  contient  divers  métaux  ; 
l'ordonnance  leur  permet  d'y  mêler  un  peu  de 
cuivre  et  de  bismuth  :  le  premier  métal  lui 
^onne  de  la  dureté ,  et  le  second  fait  reparoître 
le  brillant  altéré  par  le  cuivre  et  le  rend  plus  sonore  ; 
les  potiers  prennent  sur  eux  d'y  mêler  de  l'an- 
timoine 5  du  zinc  et  du  plomb  ;  l'antimoine  le  dur- 
cit, le  zinc  le  blanchit  et  le  plomb  en  diminue  la 

valeur 
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Valeur.  Il  étoit  intéressant  de  pouvoir  reconnoître 
îa  nature  et  les  proportions  de  ces  alliages  ,  et 
nous  devons  les  procédés  suivans  à  Baym  et  Cliar" 
lard. 

A.  Lorsque  l'étain  contient  de  l'arsenic  ,  la  dis- 
solution par  l'acide  muriaîique  laisse  appercevoir 
une  poudre  noire  qui  n'est  que  l'arsenic  séparé 
de  l'étain  :  ce  moyen  rend  sensible  la  ~—  partie 
d'alliage. 

B.  Si  l'étain  contient  du  cuivre ,  l'acide  muria- 
tlque  qui  attaque  l'étain  avec  facilité  ,  précipite 
le  cuivre  sous  forme  de  poudre  grise ,  pourvu 
que  l'acide  ne  soit  pas  excédent,  et  que  la  dis- 
solution se  fasse  à  froid  ;  le  cuivre  est  également 
précipité  par  une  lame  d'étain  qu'on  plonge  dans 
la  dissolution. 

C.  Le  bismuth  se  manifeste  par  le  même  pro- 
cédé que  le  cuivre. 

D.  Pour  reconnoître  l'alliage  du  plomb,  il  faut 
employer  l'acide  nitrique  qui  corrode  l'étain  et 
dissout  le  plomb. 

Les  potiers  d'étain  ont  deux  méthodes  pour 
essayer  ce  métal. 

i^.  V essai  à  la  pierre  ,  qui  consiste  à  le  couler 
dans  une  cavité  hémisphérique  creusée  dans  une 
pierre  calcaire  et  terminée  par  une  rigole  :  l'ou- 
vrier observe  attentivement  les  phénomènes  du 

Tome  II.  T 
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refiViclissemcnt  ;  et  il  juge  p?îr-la  de  la  pureté  cîu 
métal,  ou  par  le  cri  que  fait  la  queue  de  l'essai 
lorsqu'il  la  plie. 

2^.  L'essai  à  la  balle  n'est  que  la  comparaison 
des  poids  de  l'ctain  pur  et  de  l'étain  allié  coulés 
dans  le  même  moule. 

On  sent  au  premier  coup-d'œil  que  ces  méthodes 
sont  très- fautives. 

Les  divers  métaux  préjudiciables  à  la  santé 
ne  sont  point  alliés  à  Tétain  à  assez  forte  dose 
pour  qu'ils  soient  dangereux  :  il  paroît  que  Mar-^ 
graaf  s'en  est  laissé  imposer  par  quelque  circons- 
tance étrangère  ,  lorsqu'il  a  avancé  que  l'étain  de 
Morlaix  contient  36  grains  d'arsenic  par  demi- 
once  5  puisque  cette  quantité  est  plus  que  suffi- 
sante pour  rendre  ce  m  fiai  aussi  fragile  que  le 
aine  Bayen  et  Charlard  n'ont  point  trouvé  d'ar- 
senic dans  l'étain  de  Banqua  ni  de  Malaca.  L'étain 
d'Angleterre  ne  contient  jamais  au-delà  de  trcis- 
quarts  de  grain  d'arsenic  par  once  de  métal  ;  et , 
en  supposant  ce  maxwzum  ,  l'usage  journalier  de 
rétain  ne  peut  pas  être  dangereux  ,  puisqu'une 
assiette  oii  l'arsenic  étoit  dans  ces  proportions  n'a 
perdu  que  trois  grains  par  mois  à  \\n  service  jour- 
nalier ;  ce  qui  fait  la  5760^  partie  d'un  grain  d'ar- 
senic perdu  par  jour.  Les  expériences  que  ces  deux 
habiles  chymistes  ont  faites  sur  des  animaux  ^  en 
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înèîangeant  l'arsenic  à  l  eîain  à  haute  dose  j  doivent 
rassurer  sur  les  craintes  qui  s'étoient  répandues  sur 
l'usage  de  ce  métal. 

Le  plomb  seul  peut  être  dangereux  ,  parce  que 
les  potiers  l'emploient  à  très-haute  dose. 

La  combinaison  de  Vétain  avec  le  soufre  forme 
Vuurum  musivum  ^  or  muss'ij ^  or  de.  mosaïque.  Le 
procédé  qui  m'a  le  mieux  réussi  pour  le  ïo  mer , 
est  celui  qui  a  été  décrit  par  Bullion  :  il  consiste 
à  former  une  amalgame  de  8  onces  d'étain  et  de 
8  onces  de  mercure  :  pour  cet  effet ,  on  fait  chauf- 
fer un  mortier  de  cuivre  ,  on  y  met  le  mercure; 
et  lorsqu'il  a  acquis  un  certain  degré  de  chaleur , 
on  verse  dessus  l'étaîn  fondu  ;  on  agite  et  on 
triture  cet  alliage  jusqu'à  ce  qu'il  soit  froid  ;  alors 
on  le  mêle  avec  6  onces  de  soufre  et  4  onces 
de  sel  ammoniac  :  on  met  ce  mélange  dan^  un 
marras  ,  on  place  le  matras  à  un  bain  de  sable 
qu'on  chaulle  de  manière  à  faire  rougir  obscuré- 
ment le  fond  du  matras  ,  on  entretient  le  feu 
pendant  trois  heures.  On  retire  ordinairement  du 
bel  or  musslf  ;  mais  si,  au  lieu  de  placer  le  matras 
sur  le  sable  ,  on  rc::pc:c  :mmédiatement  sur  les 
charbons ,  et  qu'on  donne  un  coup  de  fed  violent , 
on  enflammera  le  mélange,  et  il  se  formera  un 
sublimé  ,  au  col  du  ballon  ,  qui  .est  de  Vuurum 
musivuîn  de  la  plus  grande  beauté.  J'en  ai  obtenu, 
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par  ce  procédé  ,  d'une  couleur  éclatante  en  la^-ges 
écailles  hexagones. 

Le  mercure  et  le  sel  ammoniac  ne  sont  pas 
strictement  nécessaires  à  la  confection  de  l'or 
mussif  :  8  onces  d'éîain  dissoutes  dans  l'acide  mu- 
riatique  ,  précipitées  par  le  carbonate  de  soude  et 
mêlées  avec  4  onces  de  soufre ,  ont  produit  à  Bul^ 
lion  du  bel  aiirum  muslvum  ;  mais  celui-ci  n'est  pas 
propte  à  augmenter  les  effets  de  la  machine  élec- 
trique ,  ce  qui  prouve  que  cette  composition  doit 
cette  vertu  au  mercure  qui  y  est  contenu  dans  le 
rapport  de  6  à  i  ,  lorsqu'on  le  prépare  par  le  pre- 
mier procédé.  Cette  préparation  est  usitée  pour 
donner  une  belle  couleur  au  bronze  ,  et  pour  exci- 
ter les  effets  de  la  machine  électrique  en  en  frot- 
tant les  coussinets. 

Kicn-Maycr  a  fait  connoître  l'amalgame  sui- 
vante ,  composée  de  deux  parties  de  mercure , 
une  de  zinc ,  une  d'étain  ;  on  fond  le  zinc  et  l'étain , 
on  les  môle  ensuite  avec  le  mercure  ,  on  agite  le 
mélange  dans  une  boîte  de  bois  enduite  intérieu- 
rement  de  craie ,  et  on  le  réduit  en  poudre  fine  : 
on  l'emploie  en  poudre  ou  raclé  avec  la  graisse. 
L'effet  en  est  surprenant ,  les  machines  électriques 
ont  un  eff3t  inconcevable  par  ce  moyen. 

L'amalgame  d'éfain  est  susceptible  de  crystaî- 
liser  :  le  procédé  qu'indique  Sa^c  consiste  à  versée 


DE      C    H    Y    M    T    E.  293 

étux  onces  d'étaln  fondu  dans  une  livre  de  mer- 
cure; après  avoir  introJait  ce  mélange  dans  une 
cornue ,  on  lui  fait  éprouver  un  feu  violent  de 
cinq  heures  au  bain  de  sable  ;  il  ne  se  dégage  point 
de  mercure ,  l'éîain  se  trouve  crystallisé  ,  et  re^ 
pose  sur  le  mercure  qui  n'a  pas  été  combiné  : 
la  partie  inférieure  de  cette  amalgame  est  compo- 
sée de  crystaux  gris ,  b,iiians ,  en  lampes  quarrées, 
amincies  vers  leurs  bords  ;  elles  laissent  entre  elles 
des  cavités  polygones.  Chaque  once  d'étain  re^ 
tient,  pour  crystalliser,  trois  onces  de  mercure. 

On  emploie  l'amalgame  d'étain  pour  étamer  les 
glaces  ou  pour  les  mettre  au  tain.  Pour  cet  effet , 
on  étend  sur  une  table  une  feuille  d'étain  de  la 
grandeur  de  la  glace  ,  on  y  verse  dessus  du  mer- 
cure qu'on  étend  avec  une  brosse  ;  oa  répand 
alors  beaucoup  de  mercure  sur  l'itain  ,  il  s'y 
établit ,  et  forme  une  couche  de  plus  d'une  ligns 
d'épaisseur  ;  on  glisse  la  glace  sur  cette  couche 
en  la  présentant  par  un  dej  côtés ,  et  ayant  l'at- 
tention de  prendre  le  niveau  sous  celui  du  mer* 
cure  pour  chasser  les  impuretés  qui  empêche*- 
roient  le  contact  ;  on  charge  alors  la  table  avec 
des  poids  qu'on  distribue  également  sur  toute 
la  suvffice  ,  on  exprime  tout  le  mercure  excé- 
dent qui  coule  par  des  rigoles  pratiquées  sur  les 
bords  de  la  table.  L'air  chassé  par  cette  forte 
compression  sert  singulicrem^nt  à  rendre  l'amalr 
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game  adhérente.  Il  faut  quelques  jours  pour  qu'elle 

soit  sèche,  et  qu'on  puisse  lever  la  glace. 

L'étain  allié  au  cuivre  forme  rairain.  7  parties 
de  bismuth,  5  de  plomb  et  3  d'étain,  forment  im 
alliage  qui  se  liquéfie  dans  l'eau  bouillante, 

CHAPITRE    X. 

Du  Fer. 

Le  fer  est  le  métal  le  plus  répandu  dans  îâ 
nature  :  presque  toutes  les  substances  minérales 
de  ce  globe  en  sent  colorées  ;  et  ses  diverses 
altérations  produisent  cette  variété  vraiment  éton- 
nante de  couleurs  qui  comprend  depuis  le  bleu 
jusqu'au  rouge  le  plus  foncé.  Ce  métal  existe 
aussi  dans  le  règne  végétal  ;  il  en  est  un  principe 
presque  inséparable  :  il  paroit  même  un  des  pro- 
duits de  l'organisation  ou  de  la  végétation  ,  puis- 
qu'on l'a  trouvé  dans  les  végétaux  qui  se  nour- 
rissent seulement  d'air  et  d'eau.  Il  est  contraire 
à  la  bonne  physique  de  supposer  que  tout  le  fer 
dont  les  terres  sont  imprégnées  provient  du  dc^ 
tritas  des  charrues  :  car  ,  outre  que  la  charrue 
n'a  pas  passé  partout,  nous  voyons  le  fer  se 
former  journellemenî  dans  les  végétaux.  II  ne 
faut  pas  craindie  pour  cela  que  ce  métal  devienne 
trop  abondant ,  parce  qu'il  se  détruit  à  chaque 
îïioment  en  passant  à  l'état  d'oxide» 
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Si ,  d'un  autre  côté ,  nous  jetîons  un  coup- 
d'œil  sur  les  usages  infinis  auxquels  on  emploie 
ce  métal  dans  la  société ,  nous  verrons  que  c'est 
peut-être  le  plus  essentiel  à  connoîîre  ,  parce  qu^il 
est  le  plus  répandu  ,  le  plus  utile  et  le  plus  em- 
ployé. 

Ce  métal  est  d'une  couleur  blanche ,  livide  , 
tirant  sur  le  gris  ,  attirable  à  l'aimant ,  donnant  du 
feu  avec  le  quartz,  ce  qu'on  aît-i'ibue  à  la  fonte 
et  combustion  rapide  des  parcelles  de  ce  métal 
détachées  parle  choc.  Il  est.le  plus  léger  dv^s  mé- 
taux ,  après  l'étain  ;  un  pied  cube  de  fer  forgé  pèse 
545  livres  ;la  pesanteur  spécifique  du  fer  fondu  est 
"jXQjQ,  Y oytz  Bris ':.on. 

ïl'est  très-dur  ,  susceptible  d'un  beau  poli,  t'i'ès- 
diiîicile  à  fondre  ;  on  peut  le  tirer  en  fils  îrès- 
fins  dont  on  fait, des  cordes  de  ckvdcin  ;il  s'écrouit 
à  froid  sous  le 'marteau;  maisii^à-rarde  de  la 
chaleur  ,  on  peut  lui  donner  toutes  les  formes 
imaginables. 

Le  fer  est  répandu  par-tout ;.mïiis  on  est  con- 
venu de  n'appeller  mines  de  fer  que  ces  endroits  ou 
ces  matrices  où  le  fer  est  assez  abondant  pour  per- 
mettre une  exploitation. 

On  a  trouvé  le  fer  natif  sans  -mélange  dans 
plusieurs  endroits.  Nous  ne  parlt^rons  point  de 
ces  assertions  ridicules  ,  qui  n'ont  d'autre  mérite 
que  d'être  autorisées  par  le  suffrage  de  quelques 
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hommes  célèbres  :  Albertus  magnvs  ^  de^ 
cidisse  cœlo  ,  imbrc  ,  massam  ferri  cmtum  librarum, 
PeTERMANNUS  ,  magna,  tcmpestate  cum  projccm 
multorum  lapidum  cœlo  molern  fini  decidîsse  ,  quce 
in  lon^tudim  sexdecim  ,  in  latltudinc  quindccim  ,  in 
crasshk  duos  pedcs  habuerit  :  pesant  48000  livres  , 
et  ayant  480  pieds  quarrcs.  Voyez  Bêcher,  sup^ 
pkm.  in  phys.  suhur,  cap.  3  ,  /?.  ^95). 

Nous  devons  à  Lchmann  la  description  d'un 
jnorceaiT  de  fer  natif  que  possédoit  Margraafy  et 
qui  venoit  rrEibcnstock  en  Saxe;  on  y  distinguok 
les  deux  c6x(:s  du  filon. 

Henckel  en  possédoit  un  morceau  encroûté  de 
terre  jaune;  et  le  cabinet  de  l'école  nationale  des 
mines  en  possède  un  qui  est  recouvert  de  fer  spa- 
thique.  Adanson  et  V/alUrius  assurent  qu'on  en  a 
trouvé  dans  le  Sénégal.  Rouelle  en  avoit  reçu  un 
morceau  très-r malléable.  Simon  Pallas  parle  d'une 
masse  de  fer  natif  trouvée  près  la  grande  rivière 
Jenisei  en  Sybérie  ;  ce  fer  est  spongieux,  très-pur , 
parfaitement  fl.exible ,  et  propre  à  faire  des  ins>^ 
trumens  à  un  feu  modéré;  il  est  naturellement 
incrusté  d'une  espèce  de  vernis  qui  le  préserve  de 
Ja  rouille. 

Macquart  révoque  en  doute  la  légitimité  du  fer 
natif  décrit  par  Pallas  ;  il  croit  qu'on  peut  îe  con- 
sidérer comme  fer  fondu  :  Morvcau  ne  croit  pas  à 
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Quoîqu  on  puisse  former  quelque  doute  sur  la 
légitimité  de  ces  morceaux ,  et  qu'on  soit  auto-? 
risc  à  en  regarder  quelques-uns  comme  le  fruit  de 
Faction  du  feu ,  on  ne  peut  pas  cependant  se  re^ 
fuser  à  admettre  du  fer  natif  d'après  les  dépo- 
sitions ,  les  faits  et  les  témoignages  qui  se  pré- 
sentent de  toutes  parts  pour  afîrmer  cette  vé- 
rité. 

Le  fer  qu'on  laisse  refroidir  lentement  crys- 
tallise  en  octaèdres  presque  toujours  implantés 
les  uns  dans  les  autres  ;  c'est  à  Grîgnon  que  nous 
devons  cette  observation.  Je  possède  un  morceau 
de  fer  tout  hérissé  de  petites  pyramides  téîraèdi-es 
appîaties  et  tronquées  :  il  y  a  des  pyramides  qui 
ont  une  ligne  de  base  ;  il  provient  des  fonderies 
du  pays  de  Foix.  On  trouve  très-rarement  ce 
fer  sans  qu'il  soit  altéré  par  des  mélanges  étran- 
gers ;  mais  je  crois  qu'on  peut  considérer  toutes 
les  mines  de  fer  aîtirables  à  l'aimant  ,  comme 
contenant  du  métal  natif  dispersé  dans  une  gan- 
gue quelconque  ;  et  nous  nous  occuperons  de 
ces  espèces  avant  de  parlei;  des  oxides  et  des  se's 
fnartiaux. 
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ARTICLE     PREMIER. 

Des  mines  de  fer  attirahles  a  Calmant, 

1°.  Mine  de  fer  octaèdre.  Cette  mine  est  en 
octaèdres  isolés  et  dispersés  dans  une  gangue  de 
schiste  ou  de  pierre  calcaire  :  les  crystaux  sont 
gris,  très-réguliers  dans  leur  forme,  fortement 
enchâssés  dans  la  pierre  ;  ils  ont  depuis  une  demi- 
ligne  jusqu'à  six  à  sept  de  diamètre  :  la  Corse 
et  la  Suède  en  fournissent. 

Sû^e  observe  qu'on  trouve  quelquefois  ^^s 
crystaux  de  fer  octaèdres  dans  le  plus  beau  mar- 
bre blanc  de  Carrare.  Le  sable  noir  ferrugi- 
neux qui  accompagne  les  hyacinthes  dans  Iç  ruis- 
seau d'Expailly ,  est  de  la  mine  de  fer  octaèdre 
aîtirable! 

2**.  Mine  de  fer  en  petites  écailles.  Les  paillettes 
attirables  à  l'aimant  qu'on  trouve  dans  presque 
toutes  les  rivières  qui  charrient  de  l'or  ,  sont 
une  mine  de  fer  presque  à  l'état  de  métal  :  le 
sable  est  ce  qui  reste  après  que,  par  l'amalgame, 
en  s'est  emparé  des  métaux  précieux  ;  il  est  mêlé 
de  débris  de  quartz,  de  grenats  ,  &c.  J'en  ai  trou- 
vé beaucoup  dans  les  sables  de  la  rivière  de  Cèse  ; 
il  m'en  a  été  envoyé  des  environs  de  Nantes  ; 
?en  ai  reçu  d'Espagne  :  et  ce  sable  m'a  présenté 
quelques  phénomènes  ,  qui  paroissent  lui  assigner 
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un  rang  particulkr  parmi  les  métaux  :  les  acides 
le  dissolvent  à  chaud ,  et  toujours  sans  efferves- 
cence et  sans  dégagement  de  gaz  :  il  donne  à 
l'acide  nitro  -  m^uriaiique  la  même  couleur  que 
îe  plarine  ;  il  est  indécomposable  au  feu  dans 
les  vaisseaux  clos  ou  fermés  ;  j'ai  tenté  de  le  ré- 
duire par  tous  les  flux  connus  ^  mais  toujours 
vainement  ;  il  se  précipite  dans  le  flux ,  se  mêle 
avec  lai  ^  et  y  en  le  pulvérisant  ,  on  lui  rend 
et  sa  forme  et  sa  vertu  magnétique  :  il  a  plu- 
sieurs caractères  de  la  sidérotite  ou  phosphate 
ds  fer. 

3^.  Le  fer  dispersé  dans  les  roches  les  rend  atti-* 
râbles  à  l'aimant  :  les  ophites,  les  serpentines,  leS 
mica  5  les  pierres  ollaires,  et  quelques  marbres  sont 
dans  ce  cas  :  le  fer  disséminé  dans  une  gangue  de 
quartz  ou  de  jaspe  très-dur  forme  l'émeril  qui ,  à 
Raison  de  sa  dureté  ,  est  employé  à  user  le  verre 
et  à  le  polir  :  on  le  tire  de  Jersey  et  de  Guernesey , 
cù  il  est  très- abondant. 

L'aimant  lii^-même  n'est  autre  chose  que  lé  fer 
dont  nous  parlons ,  modifié  de  manière  à  livrer 
passage  au  fluide  magnétique ,  et  à  présenter  les 
phénomènes  connus  :  l'aimant  présente  quelque- 
fois une  form.e  régulière  ;  Sage  dit  qu'il  possède  un 
morceau  d'aimant  de  Saint-Domingue  ,  oii  l'on 
distingue  des  octâèdreSi  On  lit  aussi  dans  THis- 
toire  générale  des  voyag^^s ,  qu'à  vingt  lieues  de 
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Solikams-Kaïa  en  Sybérie,  on  trouve  de  raîmant 
cubique  et  verdâtre  ,  dont  les  cubes  sont  d'un 
brillant  vit ,  et  qui  se  réduisent  en  paillettes  bril- 
lantes quand  on  les  pulvérise. 

L'aimant  varie  par  sa  richesse  ;  ceux  de  Suède 
et  de  Sybérie  sont  très-riches  en  fer  ;  mais  la  force 
magnétique  n'est  point  en  raison  du  fer  qui  y  est 
contenu. 

4^.  On  trouve  en  Suède  des  mines  de  fer  noires 
attirables  à  l'aimant ,  dont  les  molécules  métalli- 
ques sont  quelquefois  si  foiblement  liées ,  qu'elles 
se  réduisent  en  poussière  :  nous  avons  dans  le  ci- 
devant  Languedoc  plusieurs  mines  de  cette  na-^ 
ture. 

Cette  espèce  est  en  général  fort  riche ,  et  donne 
jusqu'à  oo  livres  de  fer  par  quintal. 

5^.  Le  fer  paroît  être  à  l'éîat  métallique  dans 
quelques  autres  espèces ,  telles  que  les  mines  de 
fer  spéculah'e  :  mais  l'état  métallique  y  est  moins 
prononcé,  moins  caractérisé;  les  qualités  métal- 
liques y  sont  plus  ahérées  ;  ces  mines  sont 
moins  attirables  à  l'aimant. 

Souvent  ces  mines  oitrenî  des  lames  métalliques 
d\in  brillant  aussi  vif  que  celui  de  l'acier  et  inal- 
térables à  l'air  :  la  mine  du  Mont- d'or  ,  celle  de 
Framont  dans  la  Principauté  de  Salm  ,  celles  des 
montagnes  des  Vosges ,  nous  ont  fourni  des  échan-» 
tillons  très-curieux  :  ces  lam^?  sorkt  quelquefois 
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hexagones, formées  par  deux  pyramides  hexaèdreâ 
tronquées  près  de  leur  base. 

La  mine  de  fer  spéculaire  de  Framont  a  pro* 
duit  à  Sage  5 1  livres  de  fer  au  quintal  :  le  fer  est 
très-ductile ,  et  a  beaucoup  de  nerf. 

La  fameuse  mine  de  fer  de  l'isle  d'Elbe  est  dans 
ce  genre  ;  mais  elle  n'est  point  en  lames  :  elle 
offre  des  crystaux  lenticulaires  à  facettes  brillantes, 
qui  sont  des  dodécaèdres  à  plans  triangulaires  : 
ces  beaux  grouppes  de  crystaux  sont  quelquefois 
nuancés  des  couleurs  les  plus  vives  ;  on  y  ren- 
contre de  l'argille  blanche,  des  crystaux  de  roche , 
<les  pyrites  cuivreuses ,  &c. 

Les  Lucquois  exploitent  cette  mine  à  la  Cata- 
lane, en  stratifiant ,  couche  par  couche ,  du  char- 
bon et  du  minerai  ;  on  entretient  le  feu  par  de 
bons  soufHets  ;  lorsque  tout  le  charbon  est  con- 
sommé ,  on  trouve  le  fer  réuni  en  une  masse  ou 
loupe  qu'on  porte  sous  le  marteau* 

L'eisen-mann  est  une  mine  spéculaire  écailleuse: 
lorsqu'on  la  frotte  ,  il  s'en  détache  des  parcelles 
brillantes,  ce  qui  lui  a  fait  donner  le  nom  ds 
busard  par  les  mineurs  du  Dauphiné. 

L'eisen-ram  est  une  mine  de  fer  rouge  brillante, 
qui  contient  du  plombagine  et  du  fer. 
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ARTICLE     II. 

Des  mines  de  fer  sulfureuses  ,  ou  Sulfures  défera 

L'union  ou  la  combinaison  du  fer  et  du  soufre 
forme  la  mine  de  fer  suljureusz  ,  pyrite  indrùale  , 
sulfure  de  fer  y  &:c. 

Ces  sulfures  sont  îrès-abondans  :  ils  accompa- 
gnent presque  toujours  la  décomposition  vcgé* 
taie  ;  j'ai  trouvé  plusieurs  fois  des  échantillons  de 
bois  enfouis  ,  parfaitement  incrustés  de  py/ite. 
L'embrasement  des  feux  souterrains  n'est  dû  qu'au 
mélange  de  ces  sulfures  avec  les  débris  des  végé- 
taux. Les  ciiarbons  qui  efïïeurissent  à  l'air  ne 
doivent  cette  décomposition  qu'à  la  pyrite  dont 
ils  sont  pénétrés  :  c'est  aussi  à  la  décomposition 
des  pyrites  que  nous  devons  rapporter  la  cha- 
leur de  presque  toutes  les  eaux  minérales.  Le  sul- 
fure de  fer  crystallise  quelquefois  en  cubes ,  sou- 
vent en  octaèdres;  lu  réunion  de  plusieurs  pyran^i- 
des  octaèdres  vers  un  centre  commun ,  forme  les 
pyrites  globuleuses. 

Lorsque  le  soufre  se  dissipe  ,  il  arrive  quelque- 
fois que  la  pyrite  ne  perd  ni  sa  forme  ni  son 
poids  ;  elle  brunit ,  et  devient  attirabîe  :  c'est  ce 
qu'en  appelle  mine  de  fer  brune  ou  hépatique» 
Voyez  de  Lis  le. 

Mais  presque  toujours  la  décom.positicn  de  la 
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pyrite  donne  naissance  à  la  formation  de  l'acide 
sulfiirique  ^  qui  se  porte  sur  le  fer ,  le  dissout  , 
et  forme  une  efilorescence  à  sa  surface.  On  a 
même  profité  de  cette  propriété  de  la  pyrite  pout 
établir  des  fabriques  de  sulfate  de  fer  ou  couperose. 
Les  deux  beaux  établissemens  qui  existent  dans 
ce  genre  ,  aux  environs  d'Aîais ,  exploitent  des 
couches  d'une  pyrite  dure  et  pesante,  dont  on 
forme  des  tas  sur  des  aires  ou  le  sol  est  lég;é- 
rement  incliné  ;  on  facilite  refïîorescjînce  en  arro- 
sant les  pyrites  grossièrement  concassées  ;  l'eau 
des  arrosages  dissout  tout  le  sel  qui  s^est  formé, 
et  le  porte  dans  des  réservoirs  ,  où  cette  disso- 
lution laisse  précipiter  les  matières  étrangères  qui 
y  ont  été  entraînées  ;  on  laisse  reposer  dans  ces 
réservoirs  ;  et  la  dernière  évapcraîicn  se  fait  dans 
des  chaudières  de  plomb ,  où  Ton  met  du  vieux  fer 
pour  saturer  Tacide  de  tout  le  métal  dent  il  peut  se 
charger.  On  fait  crystalliser  dans  des  bassins  où 
l'on  a  disposé  des  morceaux  de  bois  pour  facili- 
ter le  àà^ot  des  crystaux  :  ces  deux  atteliers  de 
Languedoc  pourroient  fabriquer  dans  l'état  actuel 
plus  de  400CO  quintaux  de  couperose  ,  si  la  con- 
sommation l'exîgeoit. 

Pour  faciliter  la  vitriollsaîion  ,  il  faut  donner 
accès  a  Falr,  dont  le  concours  est  nccessaiie  pour 
former  l'acide  sulfuriquc. 

Le  sulfate  de  fer  crystallise  en  rhombes. 
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Il  eHleurit  à  Tair  ,  et  y  perd  peu  à  peu  sa  belle 
couleur  verte  par  la  volatilisation  de  l'eau  de  crys* 
tallisaîion. 

Si  on  expose  au  feu  dans  un  creuset  du  sulfate  de 
fer,  il  se  liquéfie ,  bouillonne ,  s'épaissit ,  et  se  réduit 
en  poudre  :  cette  poudre  mêlée  avec  de  la  noix 
de  galle  pulvérisée  ,  forme  une  encre  scehe  ,  que 
plusieurs  vendent  comme  secret ,  et  qui  n'a  besoin 
que  d'être  humectée  pour  servir  aux  usages  ordi-» 
naires. 

Cette  même  poudre  poussée  à  un  feu  plus  fort 
laisse  échapper  son  acide  ;  il  ne  reste  plus  alors 
qu'une  terre  martiale  ,  ou  oxide  métallique  con- 
nu sous  le  nom  de  colchotar» 

C'est  à  une  semblable  décomposition  de  pyrite 
que  j'attribue  la  formation  de  toutes  les  terres 
jaunes  ou  rouges  qu'on  appelle  communément 
des  ochres.  La  chaleur  produite  par  la  décom- 
position des  pyrites  a  décidé  de  la  couleur  de 
ces  terres ,  et  on  peut  les  faire  passer  artificielle- 
ment par  ces  diverses  nuances ,  en  les  traitant  à 
divers  degrés  de  feu  ;  j'ai  trouvé,  dans  le  district 
d'Uzès  ,  des  bancs  d'ochre ,  d'une  telle  finesse  et 
d'une  si  grande  pure.é  ,  que  la  caîcination  les 
convertit  en  un  brun- rouge,  supérieur  à  tout  ce 
qui  étoit  connu  dans  le  commerce.  L'établisse* 
ment  qui  en  a  été  formé  par  mes  soins  a  acquis 
cette  céiébrité ,  que  la  supériorité  de  ses  produits 

de  voit 
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devoit  nécessairement  lui  donner.  On  peut  con- 
sulter mon  travail  sur  ces  ochres,  et  le  parti  qu'on 
peut  en  tirer  dans  les  arts  ,  dans  l'ouvrage  que 
j'ai  publié  à  ce  sujet ,  chez  DidotVainé ,  à  Paris. 

J'ai  trouvé  au  Mas-Dieu  ,  près  d'Alais  ,  une 
couche  d'ochre  rouge  d'une  si  belle  couleur  ,  que 
l'on  pourroit  à  peine  l'imiter. 

ARTICLE     ï  I  î. 

Des  mines  de  fer  spaihiques  ,  ou  carbonate  defir. 

L'acide  carbonique  est  quelquefois  combiné 
avec  le  fer  dans  les  mines  :  la  ressemblance  de 
cette  mine  avec  le  spath  lui  a  fait  donner  le  nom 
de  mine  de  fer  spathique, 

La  formation  de  cette  mine  paroît  due  à  Is 
décomposition  réciproque  des  carbonates  de  chaux 
et  des  sulfates  de  fer.  Une  dissolution  de  cou- 
perose dans  laquelle  on  fait  séjourner  du  spath 
calcaire  produit  cette  mine  ,  d'après  les  expérien- 
ces de  Sage, 

Bergmann  a  retiré  ,  des  mines  de  cette  nature 
qu'il  a  analysées,  38  onces  oxide  de  fer,  24 
onces  oxide  de  manganèse ,  et  50  onces  terre 
calcaire  ;  il  paroît  donc  que  cette  mine  contient 
deux  métaux  ,  liés  et  retenus  par  un  ciment  cal- 
caire qui  crystallise  toujours  à  sa  manière,  comme 

Tome  IL  ^  V 
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nous  le  voyons  dans  les   pierres  calaminaires  ; 

les  grès  calcaires ,  ôcc. 

On  exploite  des  mines  de  fer  spathiques  à 
Cascastel ,  district  de  Narbonne  ;  à  Bendorf  sur 
les  bords  du  Rhin  ;  à  Eisenartz  en  Styrie  ,  &:c. 

ARTICLE     IV. 

Des  mines  de  fer  lïmonneuses  et  ar^illeuscs. 

Ces  mines  ne  sont  qu'un  oxide  martial ,  plus 
ou  moins  pur  ,  mêlé  avec  des  substances  terreuses 
de  la  nature  des  argilles. 

Ces  mines  paroissent  avoir  été  déposées  par 
les  eaux  ;  elles  sont  ordinairement  disposées  par 
couches;  ces  couches  sont  souvent  cloisonnées 
et  comme  séparées  en  petits  prismes  ,  dont  la 
formation  n'est  due  qu'au  retrait  de  l'argille. 

i^.  La  pierre  d'aigle  ou  œùu  doit  être  rangée 
parmi  les  mines  de  fer  limonneuses  ;  ce  sont  des 
géodes  de  forme  ronde  ou  ovale  ,  dont  l'écorce 
est  dure  ,  tandis  que  la  cavité  renferme  un  noyau 
détaché  libre  ;  et  c'est  à  l'isolement  de  ce  noyau 
qu'est  du  le  bvuît  qu'en  entend  lorsqu'on  secoue 
ime  de  ces  pierres. 

L'idée  où  l'on  fut  jadis  que  les  aigles  en  met- 
toient  dans  leurs  nids  pour  faciliter  là  ponte  ,  lui 
a  mérité  son  nom  ;  et  dans  les  temps  de  supersti- 
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tlon  ,  on  lui  a  attribué  des  vertus  merveilleuses 
pour  faciliter  les  accouchemens. 

2^.  Nous  connoissons  une  mine  de  fer  en  mor- 
ceaux ronds  comme  des  boules  du  diamètre  de 
quelques  lignes  ,  qui  ne  doit  être  regardée  que 
comme  une  variété  de  la  précédente  :  on  avoit 
commencé  à  exploiter  une  mine  de  cette  nature 
à  Fontanez  près  Sommières  ;  nous  trouvons 
dans  nos  terres  rouges  des  environs  de  Mont- 
pellier ,  une  quantité  considérable  de  ces  globules 
métalliques. 

3^.  L'oxide  de  fer  le  plus  pur,  charrié  par  l'eau 
et  déposé  convenablement,  forme  des  couches 
qui  affectent  diverses  formes ,  prennent  diverses 
couleurs  :  on  les  appelle  hématites . 

Les  couleurs  proviennent  des  divers  degrés 
d'altération  de  l'oxide  ;  elles  peuvent  varier  depuis 
le  jaune  jusqu'au  rouge  le  plus  foncé.  L'hématite 
rouge  est  employée  dans  le  commerce  à  brunir 
l'or  ou  l'argent  :  on  H  taille  en  crayons  ;  et  lors- 
qu'elle est  travailles  ,  on  lui  donne  le  nom  de 
brunissoir.  Cette  sanguine  est  quelquefois  assez 
molle  pour  permettre  d'être  employée  comme 
crayon ,  et  on  la  fait  servir  pour  dessiner. 

La  forme  varie  aussi  prodigieusement  :  elle 
paroît  souvent  composée  de  petits  prismes  adossés 
l'un  à  l'autre ,  et  on  l'appelle  hématite  fibreuse  ; 

V  1 
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d'autres  fois  elle  est  mammelonnce  ;  plus  souvent 
elle  est  en  masse  compactes ,  irrégulières ,  telles 
que  celles  qui  forment  les  mines  du  pays  de  Foix  : 
elle  doit  naturellement  présenter  les  mcmes  va- 
riétés de  forme  que  les  stalactites  calcaires ,  puis- 
que sa  formation  est  à-peu-près  la  mOme. 

ARTICLE     V. 

Du  bku  de  Prusse  natifs  ou  prussiate  defer^ 

Bêcher  parle  d'une  terre  bleue  qu'on  tire  de 
Turinge  ;  Henckel  nous  apprend  qu'on  trouve  , 
à  Schneeberg  et  à  Eibenstock  ,  une  terre  bleue 
martiale  :  Cronstedt  a  décrit  un  bleu  de  Prusse 
natif  :  Sage  en  a  trouvé  dans  la  tourbe  de  Picar- 
die ;  on  en  trouve  en  Ecosse ,  en  Sybérie ,  &c. 
et  je  possède  du  sulfure  de  fer  en  décomposi- 
tion ,  qui  présente  du  vrai  prussiate  de  fer  sur 
une  de  ses  surfaces. 
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ARTICLE      VL 

Du  plombagine  y  on  carbure  de  fer. 

On  ne  connoîî  aujourd'hui  sous  le  noGi  de 
plombagine ,  que  cette  substance  luisante  et  d'un 
bleu  noirâtre  qui  est  employée  à  faire  les  crayons 
noirs  :  elle  est  grasce  au  toucher  ;  elle  présente 
une  cassure  tuberculeuse  ;  elle  tache  les  mains  , 
et  laisse  sur  le  papier  un  trait  noirâtre. 

On  trouve  le  plombagine  dans  beaucoup  d'en- 
droits :  celui  du  commerce  nous  vient  d'Alle- 
magne ;  il  nous  en  vient  aussi  d'Espagne  ,  d'Amé- 
rique ,  d'Angleterre  ;  nous  en  avons  aussi  en 
France. 

Il  est  presque  toujours  disposé  en  rognons  dans 
l'intérieur  de  la  terre  :  c'est  peut-être  par  rapport 
à  cette  forme  que  les  anciens  l'ont  désigné  par  ces 
mots  5  glebczplumbariis. 

Le  plombagine  d'Angleterre  diffère  des  autres , 
en  ce  que  celui-ci  est  d'une  texture  bien  plus  fine 
et  d'un  brillant  plus  éclatant  ;  les  Anglois  n'en 
retirent  qu'à  proportion  du  besoin,  afin  d'en  main- 
tenir le  prix.  La  mine  la  plus  abondante  est  dans 
le  duché  de  Cumberland. 

Le  plombagine  d'Espagne  est  toujours  accom- 
pagné de  pyrites  qui  efileurissent  à  la  surface  des 
morceaux ,  soit  en  petits  crystaux  semblables  à 
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ceux  du  sulfate  cle  fer ,  soit  en  une  espèce  de  végé- 
tation soyeuse  analogue  à  Talun  de  plume.  On 
l'exploite  aux  environs  de  la  ville  de  Ronda ,  à 
quatre  lieues  de  la  Méditerranée  ;  c'est  la  plus 
mauvaise  cî^pèce  du  commerce,  et  on  ne  l'emploie 
qj3  pour  les  ustensiles  de  fer  qu'on  veut  plomber. 

Le  plombagine  d'Ârncrique  que  îFoulf  procura. 
à  Pelletier ,  se  brise  facilement ,  et  laisse  voir  dans 
son  intérieur  de  petits  grains  quartzeux ,  ainsi  cuô 
de  légères  traces  d'une  argilîe  blanchâtre  ;  il  est 
formé  par  rognons  ;  mais  la  masse  paroît  être  la 
réunion  d'une  infinité  de  petits  corps  qui  piC- 
sentent  des  écailles  ,  qui ,  au  premier  coup-d'œil, 
la  feroient  prendre  pour  le  molybdène. 

La  France  possède  aussi  du  plombagine  ,  et 
LcLTTianon  en  a  vu  dans  la  haute  Provence  :  la 
mine  est  située  près  du  col  de  BUoux.  Le  crayon 
noir  se  trouve  entre  deux  couches  d'argille  qui 
n'ont  que  quelques  lignes  d'épaisseur  ;  la  mine 
forme  une  couche  de  quatre  pouces  d'épaisseur  ; 
ou  plutôt  ce  sont  des  rognons  qui  ont  quelquefois 
plusieurs  pieds  de  longueur.  Elle  est  accompagnée 
d'un  filon  de  nyiite.  Les  habitans  de  Bleoux  ven- 
dent ce  produit  à  Marseille  à  raison  d'environ  i  j 
livres  le  quintal. 

La  Peyrouse  a  trouvé  du  plombagine  avec  les 
tourmalines  du  pays  de  Foix  ;  et  Darcet  en  a  voit 
apporté  dts  Pyrénées. 
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Le  plombagine  est  indestructible  par  la  chaleur 
sans  le  secours  de  l'air  ;  PelUùcr  l'a  distillé  à  l'ap- 
pareil pneumato-chymique  ,  à  un  feu  violent, 
pendant  six  heures  ,  sans  que  le  plombagine  ait 
diminué  de  poids  ni  changé  en  aucune  manière  ; 
il  en  a  exposé  200  grains  dans  un  creuset  de  por- 
celaine bien  bouché  au  feu  de  la  manufacture 
de  Sèves ,  et  il  n'a  perdu  que  dix  grains. 

Mais  lorsqu'on  le  calcine  avec  le  concours  de 
l'air  5  alors  il  brûle,  et  ne  laisse  que  peu  de  résidu, 
Quist  y  Gahn  et  Hïdtn  avoient  observé  que  100 
•grains  traités  dans  une  capsule  sous  la  moufïle  ne 
laissoient  que  dix  grains  d'oxide  de  fer.  Fahroni 
a  fait  dissiper  en  totalité  du  plombagine  exposé 
sous  la  moufïle.  Cette  calcination  est  une  combus- 
tion lente,  qu'on  facilite  en  faisant  présenter  beau-, 
coup  de  surface  ,  et  agitant  la  matière. 

Si  on  chaufie  dans  une  cornue  ,  à  l'appareii 
pneumato-chymique,  une  portion  de  plombagine 
et  deux  d'alkali  bien  caustique  sec ,  on  obtient  du 
gaz  hydrogène  ;  l'alkali  devient  effervescent,  et 
il  ne  reste  plus  de  plombagine.  Cette  belle  expé- 
rience annonce  que  le  peu  d'eau  contenue  dans  le 
sel  se  décompose ,  et  que  son  oxigène ,  en  se  com- 
binant avec  le  carbone  du  plombagine ,  forme 
l'acide  carbonique.  L'expérience  publiée  par  ^c/i^^/e 
a  été  répétée  et  confirmée  par  Pelletier. 

L'acide  sulfurique  n  agit  point  sur  le  plomba* 

y  4 
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gine  ,  suivant  SchceU  :  Pelletier  a  observé  que  loo 
grains  de  plombagine  et  quatre  onces  d'huile  de 
vitriol  digérés  à  froid  pendant  plusieurs  mois  , 
ont  donné  à  cet  acide  une  couleur  verte  et  la 
propriété  de  se  congeler  à  un  très-léger  degré  de 
froid.  L'acide  sulfarique  distillé  sur  le  plombagine 
passe  à  l'état  d'acide  sulfureux  ;  on  retire  en  même 
temps  de  l'acide  carbonique  ,  et  on  trouve  dans 
la  cornue  de  Toxide  de  fer. 

L'acide  nitrique  n'a  d'action  sur  le  plombagine 
que  lorsqu'il  est  impur  :  huit  onces  d'acide  nitri- 
que distillées  sur  dcmi-grcs  de  plombagine  purifié, 
n'en  ont  pas  terni  l'cclat ,  ni  altéré  l'onctuosité. 

L'acide  muriaîique  dissout  le  fer  et  l'argille  qui 
salissent  le  plombagine.  Benhollet  et  Scheeh  se  sont 
servis  de  ce  moyen  pour  le  purifier  :  on  décante 
la  liqueur  qu'on  a  fait  digérer  sur  le  plombagine^ 
on  lave  le  résidu  et  on  le  soumet  à  la  distillation 
pour  en  séparer  le  soufre.  L'acide  muriatique  par 
lui-même  n'a  aucune  action  sur  le  plombagine  ; 
mais  l'acide  muriatique  oxigéné  le  dissout  ,  et 
il  en  résulte  une  véritable  combustion  opérée 
par  l'oxigène  de  l'acide  et  le  carbone  àv.  plom- 
bagine. 

Si  on  fait  fondre  dix  parties  de  nitrate  de 
potasse  dans  un  creuset ,  et  qu'on  y  jette  peu  à 
peu  une  partie  de  plombagine ,  le  sel  fusera  et  1? 
plombagine  sera  détruit;  il  ne  reste  dans  le  creuset 
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que  de  l'alkali  très-effervescent  et  un  peu  d'ochre 
martiale. 

Si  on  distille  le  plombagine  avec  du  muriate 
d'ammoniaque  ,  il  se  sublime  du  muriate  coloré 
par  le  fer. 

Tous  ces  faits  prouvent  que  le  plombagine  est 
une  substance  combustible  particulière ,  un  vrai- 
carbone  combiné  avec  une  base  martiale.  Le  plom- 
bagine est  plus  commun  qu'on  ne  se  l'imagine  :  le 
charbon  brillant  de  quelques  substances  végétales, 
sur-tout  quand  il  est  fait  par  la  distillation  dans 
des  vaisseaux  clos ,  a  tous  les  caractères  du  plom- 
bagine. Les  charbons  des  substances  animales  en 
ont  les  caractères  plus  particuliers  :  comme  lui,  ils 
sont  difficiles  à  brûler  ;  ils  laissent  la  même  im- 
pression sur  les  mains  et  le  papier  ;  ils  contiennent 
également  du  fer  ,  ils  se  changent  en  acide  carbo- 
nique par  la  combustion.  Lorsqu'on  distille  des 
substances  animales ,  il  se  sublime  à  un  feu  fort 
une  poudî-e  très-fine  qui  s'attache  à  la  naissance 
du  col  de  la  cornue ,  avec  laquelle  on  peut  faire 
d'excellens  crayons  noirs,  comme  je  l'ai  fait  exé- 


cuter moi-même. 


Le  plombagine  peut  se  former  dans  la  terre 
par  la  décomposition  des  bois  pyritisés  ;  mais 
son  origine  me  paroît  due  principalement  à  la 
portion  ligneuse  du  bois  ,  vraiment  indécom- 
posable ^  et  qui  résiste  à  l'action  destructive  de 
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l'eau  qui  dénature  les  végétaux.  Cette  substance 
ligneuse  dégagée  de  toutes  les  autres ,  doit  former 
des  dépôts  et  des  couches  particulières  :  Fabroni 
m'a  assuré  que  la  formation  du  plombagine  dans 
Teau  étoit  un  phénomène  commun  dont  il  avoit 
été  témoin  plusieurs  fois  :  ce  Chymiste ,  par  sa 
lettre  du  13  janvier  1787  ,  me  marque  que  dans 
les  Etats  de  Naples  il  y  a  des  puiti  creusés  exprès 
pour  y  ramasser  une  eau  acidulé ,  au  fond  des- 
quels ,  tous  les  six  mois ,  on  fait  une  récolte  de 
plombagine. 

Il  soupçonne  que  la  boue  noire  qu'on  trouve 
sous  les  pavés  de  Paris ,  est  du  plombagine  fermé 
par  la  voie  humide. 

li  y  a  des  endroits  en  Toscane  oîi  le  plom- 
bagine se  forme  par  la  voie  humide. 

Les  usages  du  plom.bagine  sont  assez  multi- 
pliés :  on  s'en  est  servi  de  tout  temps  pour  faire 
des  crayons  ,  dont  les  plus  estimés  sont  ceux 
qui  viennent  d'Angleterre  ;  on  les  prépare  à  Resmck 
dans  le  duché  de  Cum.berland.  On  scie  le  rognon 
de  plombagine  en  tablettes  très-minces  ,  on  adapte 
ces  tablettes  dans  des  rainures  pratiquées  dans 
des  cylindres  de  bois  ,  et  on  coupe  la  tablette 
de  plombagine  de  manière  que  la  cavité  du  petit 
cylindre  se  trouve  bien  remplie. 

On  emoloie  la  sciure  à  G;raisser  certains  îns- 
trumens ,  ou  l'on  ea  fait  àzs  crayons  de  qualité 
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inférieure,  en  l'empâtant  avec  un  mucilage  ou 
la  fondant  avec  du  soufre.  On  reconnoît  la  fraude , 
à  l'aide  du  feu  qui  brûle  le  soufre  ,  et  par  le 
moyen  de  l'eau  qui  dissout  le  mucilage. 

Le  plombagine  sert  aussi  pour  garantir  le  fer 
de  k  rouille  :  les  poêles,  plaques  de  cheminée ,  &c, 
qui  paroissenttrès-brillans,  doivent  cette  couleur 
au  plombagine.  Homherg  a  communiqué  un  pro- 
cédé,  en  1699  ,  cil  il  fait  usage  du  plombagine: 
on  prend  huit  livres  de  panne  de  cochon  ,  on  la 
fond  avec  un  peu  d'eau ,  on  y  ajoute  quatre 
onces  de  camphre  ;  lorsque  celui-ci  est  fondu , 
on  retire  du  feu  ;  et ,  pendant  que  la  dissolution  ' 
est  chaude  ,  on  y  ajoute  la  quantité  de  plom- 
bagine nécessaire  pour  lui  donner  une  couleur 
plombée  ;  on  fait  chauffer  les  ustensiles  au  point 
qu'on  ait  de  la  peine  à  les  tenir  entre  les  mains  , 
et  on  les  frotte  avec  cette  composition  ;  on  essuie 
lorsque  la  pièce  est  sèche. 

Ceux  qui  préparent  le  plomb  de  chasse  s'en  ser- 
vent pour  adoucir  et  brunir  leur  grain  ;  il  suffit  de 
rouler  ces  grains  dans  le  plombagine.  On  en  cou- 
vre les  cuirs  à  repasser  les  rasoirs  ,  &c.  Pétri 
avecl'argillejil  forme  des  creusets  excellens  qu'on 
fabrique  à  Passai  en  Saxe.  Une  partie  de  plom- 
bagine ,  trois  de  terre  argilleuse  et  un  peu  de 
bourre  de  vache  coupée  tiès-fincmcnt ,  forment 
un  lut  excellent  pour  les  cornues.  Fclktkr  s'en 
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est  servi  avec  avantage.  Ce  lut  est  très-réfrac- 
taire  ,  et  le  verre  peut  fondre  sans  que  l'enve- 
loppe change  de  forme. 

Pour  faire  l'essai  d'une  mine  de  fer ,  je  me 
sers  avec  avantage  du  flux  suivant  :  je  mêle  400 
grains  de  borax  calcine  ,  40  grains  de  chaux 
éteinte ,  200  grains  de  nitrate  et  200  de  la  mine 
à  essayer  :  je  pulvérise  ce  mélange  et  le  mets 
dans  un  creuset  brasqué  que  je  recouvre  de  son 
couvercle  :  demi-heure  de  feu  de  forge  suffit  pour 
opérer  la  réduction  ;  on  trouve  le  bouton  de 
métal  déposé  dans  le  fond  du  flux  vitrifié. 

Le  procédé  pour  exploiter  les  mines  de  fer, 
varie  selon  la  nature  du  minerai  :  quelquefois  ce 
métal  est  si  peu  altéré  et  si  abondant  ,  qu'il  ne 
s'agit  que  de  le  mêler  avec  les  charbons ,  et  de 
le  fondre  ;  ce  procédé  simple  et  économique  fait 
la  base  de  la  mkhodz  Catalane  :  cette  méthode 
peut  être  employée  pour  traiter  les  mines  spathi- 
ques  ,  celle  d'elbe  ,  les  hématites  ,  et  autres 
mânes  riches  et  pures  ;  mais  elle  ne  peut  avoir 
lieu  pour  celles  qui  contiennent  beaucoup  de 
matières  étrangères  susceptibles  de  se  convertir 
en  laitier  :  aussi  les  expériences  qu'on  a  faites  dans 
le  pays  de  Foix  ,  sur  des  mines  de  divers  pays  et  de 
diverses  qualités ,  n'ont-elles  pas  réussi.  On  peut 
consulter  l'ouvrage  de  la  Feyrouse  ^  et  les  Mémoi- 
res de  Dktrich. 
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Les  fourneaux  dans  lesquels  on  fond  le  fer  ont 
12  à  18  pieds  de  hauteur;  leur  cavité  représente 
deux  pyramides  à  quatre  pans  jointes  base  à 
base.  Le  seul  fondant  qu'on  ajoute  à  la  mine  , 
c'est  de  la  mêler  avec  de  la  pierre  calcaire  ,  qu'on 
nomme  castine^  si  elle  est  argilleuse  ;  et^  si  la  gangue 
est  calcaire,  on  emploie  de  la  terre  argilleuse  qu'on 
nomme  herbue. 

On  charge  le  fourneau  par  le  haut  ;  il  est  ali- 
menté par  des  soufflets  ou  des  trompes;  le  minerai 
se  fond  en  passant  à  travers  le  charbon  ;  il  se 
ramasse  dans  le  fond  où  il  est  tenu  au  bain 
liquide  ;  et  on  le  fait  couler  ,  de  huit  en  huit 
heures  ,  dans  le  moule  ou  canal  creusé  dans  le 
sable.  La  fonte  coulée  dans  les  moules  convena- 
bles ,  forme  des  plaques  de  cheminée  ,  des  mar- 
mites ,  des  chaudières  ,  des  tuyaux  ,  et  une  in- 
finité d'outils  ou  vases ,  qu'on  n'obtiendroit  que 
difficilement  en  malléant  le  fer  lui-même. 

On  appelle  ce  premier  produit  y^r  de  fonte  ou 
de  gueuse.  Il  est  cassant ,  et  on  le  rend  ductile  en 
le  refondant  et  le  malléant  :  pour  cet  effet ,  on 
réduit  la  gueuse  en  fonte,  on  la  pétrit  dans  le 
creuset ,  et  on  la  porte  ensuite  sous  le  marteau 
cil  on  la  forge.  Le  fer  devient  ductile ,  prend  du 
nerf,  et  on  le  forme  en  barres  carrées  ou  plates 
pour  l'usage  du  commerce. 

Le  fer  est  encore  susceptible  d'un  degré  de  su- 
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périorité  qu'on  lui  donne  en  le  mettant  en  con- 
tact avec  des  matières  charbonneuses  ,  et  le  ra- 
mollissant pour  qu'il  puisse  s'en  pénétrer  :  il  est 
alors  connu  sous  le  nom  d'acier.  Nous  devons 
à  Jars  des  détails  très  -  intéressans  sur  les  fa- 
briques d'acier  établies  en  Angleterre  ;  celle  qu'on 
a  formée  à  Amboise  ne  le  cède  point  aux  An- 
gloises  5  d'après  les  expériences  de  comparaison 
qu'on  a  faites  des  produits  des  diverses  fabri- 
ques 5  au  Luxembourg  ,  le  vendredi  7  septembre 
1786. 

On  peut  donc  diviser  les  divers  états  du  fer, 
en  fer  de  fonte  ,  fer  proprement  dit  et  acier  :  il 
est  bien  clair  que  ces  trois  états  ne  sont  que 
des  modifications  l'un  de  l'autre;  mais  à  quoi 
tiennent- elles  ?  Quel  est  le  principe  qui  établit 
leur  différence  ?  C'est  ce  qu'on  avoit  ignoré  jus- 


Gu'ici. 


Le  célèbre  Bergmann  a  donné  l'analyse  des 
divers  états  du  fer  ,  et  en  a  dressé  le  tableau 
suivant  : 
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Air  inflammable 
Plombagine.  . 
Manganèse. .  . 
Terre  silicée.  . 
Fer 


Fonte. 

Acier. 

40. 

48. 

2-20. 

0-50. 

15-25. 

15-25. 

2-25. 

0'6o. 

80-30. 

83-65. 

t  £R. 

0-12. 

15-25. 
0-175. 
84^45. 


Ce  célèbre  chymlste  confirme  par  les  résultats  de 
son  analyse  la  belle  conclusion  de  Reaumur ,  qui 
a  toujours  regardé  l'acier  comme  un  état  moyen 
entre  le  fer  et  la  fonte. 

Nous  devons  à  trois  chymistes  François,  Afa^o-f, 
Vandermondc  et  B&nhollu ,  des  connoissances  bien 
plus  précises  sur  tous  ces  divers  états. 

On  doit  considérer  les  mines  de  fer  comme 
des  mélanges  naturels  de  fer  ^  d'oxigène  ,  et  de 
diverses  matières  étrangères.  Quand  on  exploite 
ime  mine  ,  on  a  pour  but  de  débarrasser  le  fer 
de  toutes  ces  matières.  Pour  opérer  cette  sépa- 
ration ,  on  jette  la  mine  dans  de  hauts  fourneaux , 
avec  différentes  proportions  de  charbon  ;  ces 
matières  s'échaulfent  ensemble  jusqu'à  ce  qu'elles 
soient  arrivées  à  la  voûte  ;  là  le  mélange  tombe, 
éprouve  un  violent  coup  de  feu,  se  précipite  en 
fusion  ,  et  forme  un  bain  à  la  base  du  fourneau  ; 
les  terres  ,  les  pierres  presque  vitrifiées  surnagent 
le  bain  ,  et  Foxigène  chassé  en  partie  reste  encore 
plus  ou  moins  abondamment  dans  la  fonte.  La 
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fonte  est  ou  blanche  ,  ou  grise  ,  ou  noire  ,  ce 
qui  en  établit  trois  qualités.  Quelle  est  la  cause 
de  cette  variété  ?  On  ne  peut  la  rapporter  qu'aux 
proportions  des  principes  étrangers ,  contenus 
dcins  cette  fonte  :  ces  principes  sont  le  carbone 
et  l'oxigène. 

i^.  La  fonte  contient  du  carbone.  Les  cuillers 
dont  on  se  sert  pour  la  manier ,  la  puiser  et  ver- 
ser se  tapissent  d'une  couche  de  plombagine,  qui 
contient  y^  de  carbone  ;  et  la  fonte ,  fortement 
chaussée  en  contact  avec  le  charbon  ,  en  laisse 
échapper  ou  suinter  une  partie  à  sa  surface  ,  lors- 
que le  refroidissement  est  lent.  La  fonte  donne 
des  étincelles  quand  on  la  chauffe  ;  les  acides  qui 
la  dissolvent ,  laissent  toujours  un  résidu  pure- 
ment charbonneux  ;  le  giz  hydrogène  qu'on  en 
retire  produit  de  l'acide  carbonique  par  la  com- 
bustion. 

2^.  La  fonte  contient  de  toxlghic.  Plusieurs  mi- 
néralogistes attribuent  la  frasilité  ou  Vaigrcur  de 
la  fonte  à  ce  qu'elle  contient  encore  du  fer  à 
l'état  d'oxide  ;  ce  sentiment  généralement  adop- 
té ,  suppose  l'existence  de  l'oxigène.  La  fonte 
poussée  à  un  feu  violent  dans  des  vaisseaux 
clos,  donne  de  l'acide  carbonique  ,  et  passe  à 
l'état  de  fer  doux  ,  parce  qu'alors  son  oxigène 
s'unit  au  principe  charbonneux ,  et  constitue  de 
l'acide  carbonique ,  qui ,  en  s'exhalanr,  débarrasse 

la 
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la  fonte  des  deux  principes  qui  altéroient  la  qualité 
du  fer. 

L'oxigène  et  le  carbone  existent  donc  dans  la 
fonte  ;  mais  ils  peuvent  y  être  sous  trois  états  : 
i^.  beaucoup  de  carbone  et  peu  d'oxigène  ;  2°. 
une  proportion  exacte  entre  ces  deux  principes; 
3®.  beaucoup  d'oxigène  et  peu  de  carbone.  Or, 
nous  trouvons  ces  trois  états  ,  dans  les  tr-ois  états 
de  fonte  que  nous  avons  distingués ,  comme  on 
s'en  est  convaincu  par  l'analyse ,  et  comme  nous 
pouvons  en  juger  par  le  procédé  secondaire  em- 
ployé pour  corriger  ces  défauts  ,  ou  pour  porter 
les  fontes  à  l'état  de  fer  ductile. 

1°.  Dans  le  premier  cas ,  celui  où  il  y  a  excès 
de  carbone ,  on  remue  la  fonte  à  mesure  qu'elle 
coule  ;  on  la  tient  le  plus  long-temps  exposée  à 
l'action  du  soufflet ,  et  on  emploie  le  moins  de 
charbon  possible.  On  voit  que  dans  ce  procédé, 
on  met  en  usage  les  moyens  les  plus  propres  à 
faciliter  la  combustion  de  ce  principe  charbon- 
neux excédent. 

2^.  Dans  le  second  cas ,  celai  où  les  principes 

sont  dans  de  justes  proportions,  la  seule  chaleur 

est  nécessaire    pour  unir  et  volatiliser  les  deux 

^principes  étrangers.  La  fonte  bouillonne  par  le 

^  dégagement  de  l'acide  qui  se  forme  et  s'exhale. 

3*^.  Dans  le  troisième  ,  celui  où  l'oxigène  est 
en  excès ,  on  fait  aller  les  soufflets  moins  vite , 
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€t  on  pénètre  le  métal  de  charbon  ,  afin  de  le 
combiner  avec  l'oxigène  :  voilà  donc  la  théo- 
rie d'accord  avec  la  pratique  ;  cette  première 
vient  éclairer  des  manœuvres  de  routine,  et  nous 
donne  des  principes  cme  l'expérience  vient  con- 
firmer. 

L'acier  est  un  fer  qui  ne  contient  que  du  car- 
bone :  on  peut  y  constater  son  existence  par 
toutes  les  preuves  que  nous  avons  fournies  pour 
le  démontrer  dans  la  fonte. 

Le  carbone  peut  lui  être  fourni,  i°.  dans  la 
fonte  de  la  mine  ,  i^.  postérieurement  par  la 
cémentation  du  fer  avec  des  corps  charbon- 
neux. 

1^.  Dans  quelques  parties  de  la  Hongrie,  et 
dans  le  pays  de  Foix  ,  on  exploite  des  mines 
où  le  fer  est  presque  à  nud ,  et  la  fonte  convena- 
blement maîlée  donne  du  fer  et  de  l'acier  ,  en 
plus  ou  moins  grande  quantité ,  en  raison  de  la 
conduite  du  feu  ,  de  la  quantité  d'air  fourni  par 
la  tuyère,  delà  quantité  de  charbon  employé , 
^t  àe  la  nature  du  minerai.  Dans  cette  opération, 
le  fer  n'étant  presque  pas  calciné  dans  la  mine , 
ne  se  charge  que  de  charbon  ,  et  il  en  résulte  de 
l'acier. 

2°.  Si  on  ccmhine  le  principe  charbonneux 
aveck  fer  diKtilè  ,  et  privé  de  toute  substance 
■étrangère ,  par  la  cémentation  ou  autr-ement  ,  le 
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fer  passera  à  l'état  d'acier ,  et  les  qualités  en  va- 
rieront selon  les  proportions  de  carbone.  La  pu- 
reté du  fer  et  les  soins  apportes  à  éviter  l'cxi- 
dation  du  métal ,  établissent  les  diverses  espèces 
d'acier  du  commerce. 

La  nature  et  les  principes  de  l'acier  une  fois 
reconnus  et  établis,  les  faits  suivans  s'expliquent 
d'eux-mêmes. 

I®.  L'acier  ne  contenant  que  du  carbone, il  n'est. 
pas  surprenant  qu'il  ne  se  dénature  pas  par- un  feu 
violent  dans  les  vaisseaux  clos. 

2°.  L'acier  chaufFé  à  plusieurs  reprises ,  et  ex- 
posé chaud  à  un  courant  d'air ,  perd  ses  propriétés, 
et  repasse  à  Fétat  de  fer  doux. 

3°.  L'acier  trempé  dans  la  fonte  où  i'oxigène 
domine ,  s'y  dénature. 

4®.  Le  fer  doux  trempé  dans  la  fonte  ou  le 
carbone  domine  ,  passe  à  l'état  d'acier. 

5°.  Le  fer,  en  passant  à  l'état  d'acier,  augmente 
de-^. 

170 

Le  fer  ductile  seroit  un  métal  très- doux  ,  si 
on  le  dépouilloit  de  tous  ses  principes  étran- 
gers. 

On  peut  conclure  de  tout  cela,  i*^.  que  la  fonte 
est  un  mélange  de  fer ,  de  carbone  et  d'oxigène  ; 
1®.  que  les  fontes  sont  blanches ,  grises  ou  noires, 
selon  les  proportions  de  I'oxigène  et  du  carbone  ; 
3*^,  que  l'acier  de  cémentation  n'est  qu'un  mé- 

X  2 
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lange  de  fer  et  de  carbone  ;  4°.  que  l'acîer  trop 
cémenté  est  un  fer  oii  il  y  a  trop  de  carbone  ; 
5°.  que  le  fer  seroit  un  métal  très-doux ,  s'il  n'é- 
toit  pas  mêlé  plus  ou  moins  avec  l'oxigène  et  le 
carbone. 

Le  fer  forgé  se  distingue  tnfer  doux  et  fer  aigre 
ou  rouvrain  :  ce  dernier  a  un  grain  plus  gros  ;  on 
le  divise  en  fer  cassant  à  chaud  et  fer  cassant  à 
froid  :  la  cause  de  ce  phénomène  nous  est  connue  ; 
elle  est  due  à  un  phosphate  de  fer  qui  a  été  dé- 
couvert par  Bcrgwann,  Ce  célèbre  chymiste  a  vu 
constamment  se  précipiter,  des  dissolutions  de  fer, 
cassant  à  froid,  dans  l'acide  sulfurique,une  poudre 
blanche  qu'on  appelle  si  dé  rite  ;  il  avoit  cru  d'abord 
que  c'éîoit  un  métal  particulier  ;  mais  Meyer  dt 
Stetin  a  prouvé  que  c'étoit  un  vrai  phosphate 
de  fer. 

Les  fers  doux  n'en  fournissent  point  ;  ceux  de 
Champagne  en  fournissent  tous  environ  un  gros 
par  livre  de  fer. 

Pour  obtenir  la  siderité  ,  il  faut  que  la  dissolu- 
tion soit  saturée  à  une  douce  chaleur  au  bain  de 
sable  ;  si  on  hâte  trop  la  dissolution,  alors  la  sidé- 
rite  se  trouve  mêlée  avec  de  l'ochre  qui  en  altère 
la  pureté  et  la  blancheur. 

Il  se  forme  un  précipité,  qui  a  lieu  d'autant 
plus  vite  que  la  dissolution  est  plus  étendue  d'eau, 
toutefois  après  Tavoir  filtrée;  le  précipité  se  forme 


DE      CHYMIE.  52  J 

Sans  les  trois  ou  quatre  premiers  jours  ;  il  s'en 
forme  un  second  vers  le  sixième  jour  ;  ce  qui  se 
précipite  ensuite  est  mêlé  d'ochre. 

On  peut  encore  obtenir  la  sidérite  en  dissol- 
vant le  fer  dans  l'acide  nitrique  :  on  évapore  à 
siccité  ;  le  fer  est  oxidé  par  cette  première  opé- 
ration. Du  nouvel  acide  nitrique  qu'on  verse 
dessus ,  ne  dissout  que  la  sidérite  sans  toucher  à 
l'oxide  de  fer  ;  on  évapore  de  nouveau  ,  on  étend 
d'eau  le  résidu  pour  évaporer  les  dernières  por- 
tions d'acide  nitrique,  et  ce  qui  reste  est  la  sidév- 
rite.  Elle  est  soluble  dans  les  acides  sulfurique  , 
nitrique  et  muriatique ,  dont  on  la  précipite  en 
ne  versant  dans  la  dissolution  que  ce  qu'il  faut 
d'alkali  pour  saturer  l'acide  dissolvant  :  si  on  met 
de  l'alkali  en  excès ,  alors  on  précipite  de  l'ochre , 
et  on  trouve  du  phosphate  et  un  sel  résultant  de 
l'acide  dissolvant  et  de  l'alkali  qui  a  servi  à  pré- 
cipiter. 

Les  alkalis  fixes  et  volatils  /l'eau  de  chaux, dé- 
composent la  sidérite;  on  la  décompose  aussi  en  la 
jettant  sur  du  nitrate  fondu. 

Lorsqu'on  a  précipité  par  l'ammoniaque  ,  si  on 
évapore ,  on  obtient  des  crystaux  qui,  traités  avec 
delà  poussière  de  charbon,  donnent  du  phosphore. 
Le  précipité  ochreux  donne  du  fer  par  la  réduction  ; 
c'est  donc  une  combinaison  d'acide  phosphoriqu« 
et  de  fer. 

X3 
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Toute  dissolution  de  fer  est  précipitée  en  sidé- 
rite  par  l'acide  phosphorique. 

L'effet  de  la  trempe  du  fer  mérite  encore  l'attention 
du  chymiste  :  je  crois  que  la  dureté  et  la  fragilité 
qu'acquiert  le  fer  par  cette  opération,  proviennent 
de  ce  que  les  parties  intégrantes  écartées  par  la 
chaleur  ,  sont  tenues  et  laissées  à  une  certaine 
distance  par  le  froid  subit  qui  chasse  la  chaleur 
sans  rapprocher  les  principes  constituans  de  la 
mas-^rC  ;  alors  le  fer  est  plus  cassant ,  puisque  l'af- 
finité d'aggrégation  es:  moind:e. 

Le  fer  s'oxide  facilement  :  une  barre  de  fer 
qu'on  chauïFe  à  la  forge  pendant  long  -  temps 
s'oxide  à  la  surface  ;  et  les  couches  de  métal  qui 
passent  à  l'état  d'oxide  se  détachent  de  la  masse 
sous  le  nom  de  batltures.  Le  métal  plus  dégradé  , 
plus  alïéré ,  au  point  de  n'être  plus  attirable , 
forme  un  oxide  d'un  brun  rou  :eârre ,  connu  sous 
le  nom  de  safran  de  mars  astringent ,  oxide  de  fer 
brun. 

Cet  oxide  vai^ie  par  la  couleur,  selon  son  degré 
d'oxidation  ;  il  est  jaune ,  couleur  de  marron  ,  ou 
roiîge  :  il  se  réduit  facilement  en  une  poudre 
noire  quand  on  le  chauffe  avec  àts  corps  char- 
bonneux. 

L'action  combinée  dé  l'air  et  de  l'eau  consti- 
tue un  oxide  martial  connu  sous  le  nom  de  safran 
de  mars  apéritif;  cette  composition  n'est  due  qu'au 
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gaz  oxigène  et  à  l'acide  carbonique  qui  se  com- 
binent avec  le  fer.  L'exposition  du  fer  dans  une 
atmosphère  humide  le  rouille  promptement ,  et  le 
fait  passer  à  l'état    de    safran  de  mars  apéritif. 

L'eau  a  aussi  de  l'action  sur  le  fer  :  si  on  met 
de  la  limaille  dans  ce  liquide  et  qu'on  l'agite  de 
temps  en  temps  ,  elle  se  divise  et  noircit  ;  en 
décantant  l'eau  un  peu  trouble ,  elle  laisse  déposer 
une  poudre  noire  qu'on  appelle  ctJùops  martial  de 
Lemery  ,  oxide  de  fer  noir.  C'est  un  commence- 
ment de  calcination  opérée  par  l'air  contenu  dans 
l'eau  ,  mais  sur  -  tout  par  la  décomposition  de 
l'eau  elle-même.  ^ 

Les  alkalis  uxes  et  volatils  en  liqueur  qu'on  fait 
digérer  sur  le  fer  ,  en  oxidenî  une  légère  portion 
qui  se  précipite  en  éthiops. 

Les  acides  ont  tous  une  action  plus  ou  moins 
marquée  sur  le  fer. 

i^.  Le  sulfurique  concentré  qu'on  fait  bouillir 
sur  ce  métal  se  décompose  ;  si  on  distille  le  mé- 
lange à  siccité  ,  on  trouve,  dans  la  cornue,  du 
soufre  sublimé ,  et  une  masse  blanche  dissoluble 
en  partie  dans  l'eau ,  mais  qui  ne  peut  pas  crys- 
talliser. 

Mais  si  l'on  verse  de  l'acide  sulfurique  étendu 
d'eau  sur  le  fer,  il  en  résulte  une  effervescence 
considérable  produite  par  le  dégagement  du  ga2 
hydrogène  :  dans  cette  opération ,  l'eau  se  décona- 
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pose  ,  son  oxîgène  est  employé  à  calciner  le  mé- 
tal ,  tandis  que  l'hydrogène  se  dégage  ,  et  l'acide 
agit  er  dissout  le  métal  sans  se  dénaturer.  Cette 
di^^solntion  rapprochée  fournit  le  sulfate  de  ter 
dont  nous  avons  déjà  parlé. 

2*^.  L'acide  nitrique  se  décompose  rapidement 
sur  le  fer  :  la  dissolution  est  d'un  rouge  brun  , 
elle  laisse  déposer  de  l'oxide  de  fer  au  bout  d'un 
certain  temps  ;  si  on  y  plonge  du  nouveau  fer , 
Vsâàe  le  dissout ,  et  laisse  précipiter  l'oxide  qu'il 
tenoiî  en  dissolution. 

Si  on  rapproche  les  dissolutions  ,  il  se  précipite 
de  Tocht  e  martia'e  d'un  rouge  brun  ;  si  on  la  rap- 
pr<^»che  plus  fortement ,  elle  forme  une  gelée  rou- 
geâtre  qui  n'est  soluble  dans  l'eau  qu'en  partie. 

Le  fer  précipité  de  sa  dissolution  par  le  carbo- 
nate de  potasse  ,  est  redissous  avec  facilité  par 
ralk?li  surabondant,  et  forme  la  teinture  martiale 
alkallnc  de  STAHL. 

Marzt  a  proposé  de  précipiter  le  fer  parl'alkali 
caustique ,  pour  faire  de  l'éthiops  sur  le  champ. 
Darut ,  en  rendant  compte  à  la  société  de  méde- 
cine  du  procédé  de  Maret,  a  proposé  celui  de  Cro- 
haré ,  qui  consiste  à  faire  bouillir  sur  le  fer  de  l'eau 
aiguisée  d'acide  nitrique. 

FourcrqyRi^it  un  travail  sur  les  précipités  mar- 
tiaux ,  qui  répand  beaucoup  de  jour  sur  les  causes 
des  vaiiétés  étonnantes  qu'on  observe  dans  ces 
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précipités  :  il  a  prouvé  que  tout  cela  tient ,  ou  à 
îa  nature  de  l'acide,  ou  à  la  manière  d'opérer,  ou 
au  temps  de  faire  ces  précipités ,  ou  à  la  qualité 
du  précipitant. 

3°.  L'acide  muriatlque  affoibli  attaque  le  fer 
avec  véhémence  ;  il  s'en  dégage  du  gaz  hydrogène 
qui  est  dû  à  la  décomposition  de  l'eau.  Si  on  rap- 
proche la  dissolution ,  et  qu'on  la  laisse  refroidir 
lorsqu'elle  est  en  masse  syrupeuse ,  il  se  forme 
un  magma  dans  lequel  on  apperçoit  des  crystaux 
minces  et  applatis  qui  sont  très-déliquescens.  Le 
muriate  de  fer ,  distillé  à  la  cornue  par  Dayen  , 
a  présenté  des  phénomènes  très-singuliers  :  il  a 
d'abord  donné  un  phlegme  acide  ;  à  une  chaleur 
plus  forte ,  il  s'est  sublimé  un  muriate  de  fer  non 
déliquescent  ,  et  il  s'est  élevé  en  même  temps  à 
la  voûte  de  la  cornue  des  crystaux  très-transpa- 
rens  et  en  forme  de  lames  de  rasoir  qui  décompo- 
soient  la  lumière  comme  les  meilleurs  prismes.  Il 
est  resté  dans  le  fond  de  la  cornue  un  sel  styp- 
tique  ,  déliquescent  ,  d'une  couleur  brillante  et 
d'une  forme  feuilletée ,  qui  ressembloit  parfaite- 
ment à  l'espèce  de  talc  à  grandes  lames ,  qu'on 
appelle  improprement  verre  de  Moscovie  :  ce  dernier 
sel,  exposé  à  un  feu  violent ,  a  fourni  une  subli- 
mation plus  étonnante  que  les  premiers  produits; 
c'étoit  une  matière  opaque  vraiment  métallique, 
qui  présentoit  des  tranches  de  prismes  hexaèdres  , 


330  ÈLÉMENS 

d'un  poli  semblable  à  celui  de  l'acier  ;  c'étoit  du 
fer  réduit  et  sublimé. 

4°.  On  sait  depuis  long- temps,  que  le  fer  est 
précipité  de  ses  dissolutions  par  les  matières  vé- 
gétales astringentes  ;  et  les  teintures  en  noir  ,  la 
fabrication  de  l'encre ,  sont  fondées  sur  ce  fait 
reconnu. 

La  noix  de  galle ,  outre  le  principe  astringent, 
contient  encore  un  acide  qu'on  peut  en  extraire 
par  divers  procédés  ;  mais  le  plus  simple  de  tous 
est  le  suivant. 

On  fait  infuser  une  livre  de  poudre  de  noix 
de  galle  dans  deux  pintes  trois  quarts  d'eau  pure, 
on  laisse  reposer  pendant  quatre  jours ,  et  on  remue 
souvent  cette  infusion  ;  on  filtre,  et  on  laisse  la 
liqueur  dans  un  vase  simplement  couvert  de  papier 
gris  ;  on  apperçoit  qu'elle  se  couvre  d'une  pel- 
licule épaisse  de  moisissure  ;  il  se  forme  un  pré- 
cipité à  mesure  que  l'infusion  s'évapore  ;  ces  pré- 
cipités ramassés  et  dissous  dans  l'eau  bouillante , 
forment  une  liqueur  d'un  brun  jaune  qui,  éva- 
porée à  une  chaleur  douce, laisse  précipiter,  t°.  un 
principe  qui  ressemble  à  du  sable  fin  ;  2^.  des 
crystaux  disposés  en  soleil.  Ce  sel  est  gris  ,  et 
malgré  les  dissolutions  et  crystallisations  répétées, 
il  est  impossible  de  l'obtenir  plus  blanc. 

Ce  sel  est  acide  ,  fait  effervescence  avec  la  craie, 
et  colore  en  rouge  l'infusion  du  tournesol. 
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Une  demi-once  de  ce  sel  se  dissout  dans  une 
once  et  demie  d'eau  bouillante  et  douze  onces 
d'eau  froide. 

L'esprit  -  de  -  vin  bouillant  en  dissout  parties 
égales ,  l'esprit-de-vin  froid  en  dissout  le  quart. 

Ce  sel  s'enflamme  au  feu ,  se  fond  et  laisse  un 
charbon  difficile  à  être  incinéré. 

Ce  sel ,  distillé  à  la  cornue ,  devient  d'abord 
fluide,  donne  un  phlegme  acide  ,  il  ne  passe  point 
d'huile  ;  maïs  à  la  fin  il  s'élève  un  sublimé  blanc 
qui  s'attache  au  col  de  la  cornue  ,  et  qui  y  reste 
fluide  aussi  long-temps  qu'il  est  chaud  ,  mais  en- 
suite il  se  crystallise  ;  on  trouve  dans  la  cornue 
beaucoup  de  charbon,  lesublim.é  a  presque  le  gcût 
et  l'odeur  de  l'acide  benzoïque  ,  il  se  dissout  aussi 
bien  dans  l'eau  que  dans  l'esprit-de-vin,  il  rougit 
l'infusion  de  tournesol ,  et  précipite  les  dissolu- 
tions métalliques  avec  leurs  diiférentes  couleurs  et 
le  fer  en  noir. 

La  dissolution  de  sel  de  noix  de  galle  versée 
dans  la  dissolution  d'or  la  rend  d'un  verd  nombre  , 
et  il  se  précipite  une  poudre  brune  qui  est  de  l'or 
revivifié. 

La  dissolution  d'argent  devient  brune ,  et  dé- 
pose à  la  fin  une  poudre  grise  qui  est  de  l'argent 
revivifié. 

La  dissolution  du  mercure  est  précipitée  en 
jaune  orangé. 
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La  dissolution  de  cuivre  donne  un  précipité 
brun. 

La  dissolution  de  fer  devient  noire.^ 

La  dissolution  d'acétite  de  plomb  est  précipitée 
en  blanc. 

Ce  sel  se  change  en  acide  oxalique ,  si  on  y 
distille  dessus  de  l'acide  nitrique. 

La  base  de  l'encre  est  la  précipitation  du  fer 
par  le  principe  astringent  de  la  noix  de  galle.  Pour 
faire  de  la  bonne  encre ,  prenez  noix  de  galle  u»e 
livre  ,  gomme  arabique  six  onces  ,  couperose 
verte  six  onces ,  eau  commune  quatre  pintes  :  on 
concasse  la  noix  de  galle ,  et  on  la  fait  infuser 
pendant  quatre  heures  sans  bouillir  ;  on  ajoute  la 
gomme  concassée,  et  on  la  laisse  dissoudre  ;  enfin 
on  met  la  couperose  qui  donne  aussi-tôt  la  cou- 
leur noire.  Lewis,  de  la  société  royale  de  Londres, 
a  fait  beaucoup  de  recherches  sur  cette  matière  ; 
mais  il  en  revient  toujours  aux  substances  ci- des- 
sus. On  y  ajoute  quelquefois  du  sucre  bien  divisé 
pour  la  rendre  luisante. 

5°.  L'acide  végétal  dissout  aussi  le  fer  avec 
facilité  ,  c'est  lui  qui  le  tient  suspendu  dans  les 
végétaux  ,  et  on  peut  le  précipiter  du  vin  sous 
forme  à'khiops  par  le  moyen  des  alkalis. 

La  crème  de  tartre  ,  ou  tartriu  acidulc  dépotasse , 
dissout  aussi  le  fer  ;  et  les  divers  degrés  de  rap- 
prochement de  cette  dissolution  forment  le  tanrc 
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martial  soluh le  ,  l* extrait  de  mars  apéritif  et  les  boules 
di.  Nancy, 

j^,  La  dissolution  du  fer  par  Tacide  oxalique 
donne  des  crystaux  prismatiques  d'un  jaune  ver- 
dâtre  et  d'une  saveur  un  peu  astringente,  so- 
lubles  dans  l'eau ,  et  tombant  en  efîlorescence  par 
la  chaleur. 

8^.  Le  fer  dissous  par  l'acide  prussique ,  forme 
le  bleu  de  Prusse  ^prussiate  de  fer. 

Une  méprise  singulière  donna  lieu  à  la  décou- 
verte de  cette  substance  :  Diesbach  ,  chymiste  de 
Berlin  ,  voulant  précipiter  la  décoction  de  lacque 
de  cochenille  avec  l'alkali  ^xq  ,  emprunta  de 
Dippel  un  alkali  sur  lequel  il  avoit  distillé  plusieurs 
fois  l'huile  animale  ;  et  comme  il  y  avoit  du 
sulfate  de  fer  dans  la  décoction  de  lacque  ,  la 
liqueur  donna  sur  le  champ  un  beau  bleu  :  l'ex- 
périence répétée  ,  fut  suivie  de  semblables  résul- 
tats ;  et  cette  couleur  devint  un  objet  de  commerce 
sous  le  nom  de  bleu  de  Prusse, 

Le  bleu  de  Prusse  fut  annoncé  dans  les  Mé- 
moires de  l'académie  de  Berlin  en  1710  ,  mais 
sans  aucun  détail  sur  le  procédé  ,  dont  on  fit 
un  secret  jusqu  a  ce  que  les  chymistes  l'eurent 
découvert.  Le  procédé  fut  rendu  public,  en  1714, 
dans  les  Transactions  philosophiques  :  Woodward 
le  fit  connoître  ,  en  annonçant  qu'il  le  tenoit  d'un 
dç  ses  amis  d'Allemagne, 
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Pour  faire  le  bleu  de  Prusse ,  on  mêle  quatre 
onces  d'alkali  avec  autant  de  sang  de  bœuf  dessé- 
ché, on  expose  ce  mélange  dans  un  creuset  qu'on 
recouvre  d'un  autre  afin  détoufFer  la  flamme  ,  et 
on  entretient  le  feu  jusqu'à  ce  que  le  mélange 
ne  présente  plus  qu'un  charbon  rouge  en  poudre  ; 
on  jette  ce  charbon  dans  de  l'eau ,  on  filtre  et  on 
concentre  :  cette  liqueur  est  connue  sous  le  nom 
A^alkali  phloglstiquê.  On  fait  dissoudre  d'un  autre 
côté  deux  onces  de  sulfate  de  fer ,  et  quatre  onces 
sulfate  d'alumine  dans  une  pinte  d'eau  ;  on  mêle 
les  deux  dissolutions  ,  et  il  se  précipite  un  dépôt 
bleuâtre  ,  qu'on  avive  encore  en  y  passant  de 
l'acide  muriatique. 

Tel  est  le  procédé  usité  dans  les  laboratoires  ; 
mais  dans  les  atteliers  oh  l'on  travaille  en  grand, 
on  suit  une  autre  marche  :  on  prend  parties  éga- 
les de  rapure  de  cornes  ,  de  rognures  de  cuirs , 
ou  autres  substances  animales  :  on  les  réduit  en 
charbon  ,  on  en  mêle  ensuite  dix  livres  avec 
trente  livres  de  potasse  :  on  calcine  ce  mélange 
dans  une  chaudière  de  fer  ;  après  douze  heures 
de  feu  ,  le  mélange  ^st  en  pâte  molle  ;  on  le  vqxsq 
dans  des  cuves  pleines  d'eau  ,  on  filtre ,  et  on 
mêle  cette  dissolution  avec  une  autre  faite  avec 
trois  parties  d'alun  et  une  de  sulfate  de  fer. 

Je  fais  aussi  du  bleu  de  Prusse,  en  calcinant 
et  brûlant  dans  la  même  chaudière  parties  égales 
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de  raclures  de  corne  et  de  tartre  :  je  reçois  riiuile 
animale  et  l'ammoniaque  fournies  par  la  calcina- 
tion  de  ces  substances  ,  dans  de  grands  tonneaux 
qui  communiquent  entre  eux  et  formait  un  appa- 
reil de  Woulf, 

On  a  aussi  reconnu  que  les  sommités  de  thim, 
les  topinambours  et  quelques  autres  végétaux 
traités  avec  l'alkali ,  lui  communiquoient ,  à  un 
certain  point ,  la  propriété  de  précipiter  le  fer 
en  bleu. 

On  a  beaucoup  raisonné  sur  l'éthiologie  de  ce 
phénomène  :  Brown  et  Geoffroy  regardoient  le 
bleu  de  Prusse  comme  le  phlogistique  du  fer  dé- 
veloppé dans  la  lessive  du  sang.  Mcnon  imagi- 
na que  la  couleur  du  fer  étoit  bleue  ,  et  que 
Talkali  phlogistique  le  précipitoit  sous  sa  cou- 
leur naturelle. 

Macquart  réfuta  l'opinion  de  ses  prédécesseurs, 
en  17^1  ;  et  proposa  un  système  dans  lequel 
il  regarde  le  bleu  de  Prusse  comme  du  fer  sur- 
chargé de  phlogistique  ;  cet  habile  chymiste  prou- 
va que  ce  bleu  n'étoit  soluble  en  aucune  ma- 
nière dans  les  acides ,  et  que  les  alkalis  peuvent 
dissoudre  la  matière  colorante  du  bleu  de  Prusse, 
et  s'en  saturer  au  point  de  ne  plus  faire  effer- 
vescence. 

Sage  avança  que  le  fer  y  étoit  saturé  par 
Pacide   phosphorique.  Bcrgmann  y  soupçonnoit 
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aussi    l'existence     de    quelque    acide    animal 
comme  le   prouvent    ses    notes    sur  les    leçons 
de  chymie   de  Scheffcr  ;   mais  il   étoit  réservé  au 
célèbre  Schcelc  de  changer  ces  soupçons  en  réa- 
lité. 

Il  a  prouvé  que  la  lessive  du  sang  exposée 
quelque  temps  à  l'air  ,  y  perdoit  la  propriété  de 
précipiter  le  fer  en  bleu  ,  et  il  a  fait  voir  que  cela 
tenoit^  l'acide  carbonique  de  l'atmosphère  ,  qui 
en  dcgageoit  la  partie  colorante  :  en  ajoutant  un 
peu  de  sulfate  de  fer  à  cette  lessive  ,  elle  n'est 
plus  altérée  par  son  séjour  dans  l'acide  carboni- 
que. En  faisant  bouillir  cette  lessive  sut"  un  oxide 
de  fer  ,  elle  n'éprouve  non  plus  aucun  change- 
ment dans  l'acide  carbonique  :  le  fer  a  donc  la 
propriété  de  fixer  et  de  retenir  le  principe  colo- 
rant ;  mais  il  faut  que  le  fer  ne  soit  pas  à  l'état 
d'oxide. 

Le  bleu  de  Prusse  traité  à  la  distillation  avec 
l'acide  sulfurique ,  laisse  échapper  une  liqueur  qui 
tient  l'acide  prussique  en  dissolution  ,  et  on  peut 
le  précipiter  sur  le  fer. 

Le  procédé  qu'indique  Scheelc  pour  obtenir  cet 
acide  pur ,  consiste  à  mettre  dans  une  cucurbite 
de  verre  deux  onces  de  bleu  de  Prusse  pul- 
vérisé ,  une  once  de  précipité  rouge ,  et  six  onces 
d'eau  :  on  fait  bouillir  ce  mélange  pendant  quel- 
ques minutes  en  le  remuant  continuellement  ;  il 

prend 
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prend  alors  une  couleur  jaune  tirant  au  vert  ; 
on  filtre ,  et  on  jette  sur  le  résidu  deux  onces 
d'eau  bouillante  ;  cette  liqueur  est  un  prussiate 
de  mercure ,  qui  ne  peut  être  décomposé  ni  par 
les  alkalis  ni  par  les  acides  :  on  verse  cette  disso- 
lution dans  un  flacon  ,  dans  lequel  on  a  mis  une 
once  de  limaille  de  fer  récente  ;  on  y  ajoute  trois 
gros  d'acide  sulfurique  concentré  ,  et  on  agite 
fortement  pendant  quelques  minutes  ;  le  mélange 
devient  tout  noir  par  la  réduction  du  mercure , 
la  liqueur  a  perdu  la  saveur  mercurielle ,  et  m.a- 
nifeste  celle  de  la  lessive  colorante  :  après  avoir 
laissé  reposer ,  on  la  décante ,  on  la  m.et  dans 
une  cornue ,  et  on  la  distille  à  un  feu  doux  ;  le 
principe  colorant  passe  le  premier  comme  plus 
volatil  que  l'eau  ;  on  arrête  l'opération  lorsqu'il 
a  passé  le  quart  de  la  liqueur.  Comme  la  liqueur 
qui  passe  contient  un  peu  d'acide  sulfurique ,  on 
Ten  débarrasse  en  redistillant  à  un  feu  très-doux 
sur  de  la  craie  pulvérisée ,  et  on  a  pour  lors 
l'acide  prussique  dans  sa  plus  grande  pureté. 
Schcde  recommande  bien  de  lutter  les  vaisseaux  , 
sans  cela  l'acide ,  comme  très-léger  ,  se  dissipe  ;  il 
est  même  avantageux  de  mettre  un  peu  d'eau  dans 
les  récipiens  pour  absorber  l'acide  ;  il  seroit  même 
très-convenable  d'entourer  les  vaisseaux  de  glace. 

Cet  acide  a  une  odeur  particulière  qui  n'est  pas 
désagréable  ;  la  saveur  en  est  douce. 

Toim  II  y 
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Il  ne  rougit  poiat  le  papier  bleu  ,  il  trouble 
les  dissolutions  de  savon  et  de  sulfure  d'alkali. 
Westrumb  a  prétendu  que  l'acide  prussique  ctoit 
l'acide  phosphorique  ;  car  il  obtient  la  sidcr'itc 
du  bleu  de  Prusse  ,  et  forme  la  terre  animale  ,  en 
mêlant  la  lessive  du  sang  avec  la  terre  calcaire 
dissoute. 

La  dissolution  du  fer  par  l'acide  prussique  , 
forme  le  bleu  de  Prusse  mous  devons  kBcrtholUt 
un  travail  très-intéressant  sur  l'acide  prussique 
et  ses  combinaisons. 

L'oxide  de  fer  peut  être  dans  deux  états  diffé- 
rens  avec  l'acide  prussique.  S'il  domine,  il  est 
jaunâtre  ;  s'il  se  trouve  dans  une  moindre  pro- 
portion ,  il  est  bku  de  Prusse,  Tous  les  acides 
peuvent  enlever  cette  partie  d'oxide  qui  est  la 
difFérence  de  la  première  à  la  seconde  combi- 
naison. 

Le  prusslate  de  potasse  contient  de  l'oxide  de 
fer.  Si  on  y  verse  un  acide  ,  cet  oxide  est  dissous , 
«t  dès-lcrs  par  double  affinité  précipité  en  bleu 
<le  Prusse.  Le  prusslate  de  potasse  fait  à  une 
léf^ère  chaleur,  puis  évaporé  à  siccité  ,  puis  redis- 
sous et  êltré ,  ne  donne  plus  de  bleu  avec  les  acides, 
11  crystalllse  en  lames  quarrées  ,  à  bords  taillés  en 
•biseau  ,  formées  d'octaèdres ,  dont  les  deux  py- 
ramides opposées  sont  tronquées.  Cette  solution 
de  prusslate  de  potasse  mêlée  d'acide  sulfurique. 
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dépose  du  bleu  ,  si  on  l'expose  à  la  lumière  solaire 
ou  à  une  vive  chaleur.  Dans  ces  procédés  ,  le 
prussiaîe  d'alkali  peut  être  entièrement  décom- 
posé ;  le  prussiate  de  fer ,  en  se  précipitant  par 
l'action  du  prussiaîe  allialin  ,  entraîne  avec  lui 
une  notable  portion  d'aîkali ,  dont  on  peut  le 
débarrasser  par  des  lavages  qui  contiennent  du 
prussiate  alkalin  ;  il  en  est  de  même  des  préci- 
pitations par  les  prussiates  de  chaux  et  d'ammo- 
niaque. 

Le  prussiate  de  mercure  crystallise  en  prismes 
tétraèdres  terminés  par  des  pyramides  quadran- 
gulaires  ,  dont  les  plans  répendent  aux  arêtes  du 
prisme.  Le  fer  en  état  métallique  décompose  le 
prussiate  de  mercure ,  et  lui  enlève  l'oxigène  et 
l'acide.  L'oxide  de  mercure  décompose  aussi  le 
prussiate  de  fer  et  lui  enlève  son  acide.  Le  prus- 
siate de  mercure  n'est  qu'imparfaitement  décom- 
posé par  les  acides  sulfurique  et  muriatique.  Ces 
acides  forment  avec  lui  des  trisules.  Le  précipité 
de  nitrate  de  baryte  par  l'acide  prussique ,  n'est 
pas  ce  que  Bergmann  l'avoit  cru  ;  ce  n'est  aussi 
qu'un  trisule. 

L'acide  prussique  précipite  réellement  l'alumine 
de  sa  dissolution  nitrique  :  l'alumine  cède  pour- 
tant au  f^r  l'acide  prussique. 

L'acide  muriatique  oxigéné  mêlé  à  l'acide  prus- 

y  2 
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sique  ,  redevient  acide  muriatique  ;  le  prussîqiie 
prend  une  odeur  plus  vive ,  plus  de  volatilité ,  et 
perd  de  son  affinité  envers  les  alkalis  et  la  chaux. 
Il  précipite  le  fer  en  verd  ,  et  le  verd  devient  bleu 
si  on  expose  ce  précipité  ci  la  lumière ,  ou  si  on  le 
traite  par  l'acide  sulfureux. 

L'acide  prussique  imprégné  d'acide  muriatique 
oxigéné  ,  et  exposé  à  la  lumière  ,  prend  une 
odeur  d'huile  aromatique ,  se  rassemble  au  fond 
de  Te^u  sous  la  forme  d'une  huile  qui  n'est  point 
inflammable  et  qu'une  légère  chaleur  vaporise.  On 
peut,  en  répétant  ce  procédé ,  le  décomposer  tout- 
à-fait;  et  alors  cette  espèce  d'huile  devient  concrète 
et  se  réduit  en  crystaux. 

L'acide  semble  avoir  éprouvé  dans  cette  opé- 
ration une  com.bustion  partielle.  Au  moins  le  fer 
et  l'acide  sulfureux  ne  le  rétablissent-ils  plus  en  lui 
enlevant  l'oxigène.  L'acide  prussique  oxigéné  mêlé 
avec  la  chaux  ou  un  alkalifixe,se  décompose  tout- 
à-fait.  L'alkali  volatil  se  dégage  ;  et  si  l'alkali 
étoit  très-caustique ,  tel  que  l'alkool  de  potasse , 
il  devient  effervescent. 

L'acide  prussique  de  Sckeele  n'est  qu'en  partie 
décomposé  par  ce  procédé  ,  d'où  Bertholut  con- 
clut qu'il  est  composé  d'hydrogène ,  de  nitrogène 
et  de  carbone. 

Ces  expériences  ne  prouvent  pas  que  dans  cet 
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scide  11  y  ait  de  l'oxigène.  L'eau  fournit  celui  qui 
entre  dans  l'acide  carbonique  produit  dans  la  dis- 
tillation de  l'acide  prussique.  Le  bleu  de  Prusse 
s'enflamme  plus  aisément  que  le  soufre,  et  dé- 
tonne fortement  avec  le  muriate  oxigéné  de  po- 
tasse ;  leprussiate  de  mercure  détonne  encore  plus 
vivement  que  le  nitrate  de  mercure  ;  le  gaz  de 
ces  détonnations  n'a  pas  été  recueilli.  L'acide  prus- 
sique combiné  avec  i'aikali  et  l'oxide  de  fer  ne  peut 
être  séparé  par  aucun  acide  sans  l'intervention 
de  la  chaleur  ou  de  la  lumière  ;  et,  ainsi  dégagé , 
il  ne  sépare  plus  le  fer  de  l'acide  le  plus  foible ,  si 
ce  n'est  par  double  affinité.  EcnholUt  croit  que 
l'état  élastique  de  cet  acide  diminue  son  affinité  , 
et  qu'il  importe ,  pour  qu'il  se  combine  aisé- 
ment 5  qu'il  ait  perdu  un  peu  de  sa  chaleur  spé- 
cifique ;  c'est  ce  qui  rend  l'acide  oxigéné  si  peu 
énergique. 

Le  bleu  de  Prusse  distillé  m'a  fourni  par 
once  I  gros  60  grains  ammoniaque ,  4  gros 
12  grains  oxide  de  fer  ou  alumine,  et  164  pou- 
ces de  gaz  hydrogène  brûlant  avec  une  flamme 
bleue. 

L'ammoniaque  passe  combinée  avec  un  peu 
de  principe  colorant  qu'elle  enlève  et  tient  en 
dissolution  ;  l'acide  sulfurique  peut  le  rendre  vi- 
sible. 

L'ammoniaque  chauffée  sur  le  bleu  de  Prusse 

Y  l 
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le  décompose  en  s^emparant  de  la  matière  co- 
lorante. 

L'eau  de  chau«f  mise  en  digestion  sur  le  bleu 
de  Prusse  dissout  le  principe  colorant  à  l'aide 
d'un  peu  de  chaleur  ;  la  combinaison  est  rapide, 
et  l'eau  se  colore  en  jaune  :  on  filtre,  la  liqueur 
passe  d'une  belle  couleur  jaune -clair,  elle  ne 
verdit  plus  le  syrop  de  violette,  elle  n'est  plus 
précipitée  par  l'acide  carbonique ,  elle  est  com- 
plètement neutralisée ,  et  elle  donne  un  bleu  su- 
perbe en  la  versant  sur  une  dissolution  de  sulfate 
de  fer.  Le  prussiate  de  chaux  a  été  proposé  par 
Fourcroy  et  Scheele  comme  le  moyen  le  plus  rigou- 
reux pour  reconnoître  la  présence  du  fer  dans  une 
eau  minérale. 

Les  aîkalis  fixes  purs  décolorent  à  froid  ,  et 
sur  le  champ ,  le  bleu  de  Prusse  :  cette  combi- 
naison se  fait  avec  chaleur  ,  et  il  faut  les  pré- 
férer aux  carbonates  d'alkali  dans  ces  expé- 
riences. 

La  magnésie  s'empare  aussi  de-  la  partie  colo- 
rante du  bleu  de  Prusse  ,  mais  beaucoup  plus  foi- 
blement  que  l'eau  de  chaux. 

Un  mélange  de  parties  égales  de  limaille  d'a- 
cier et  de  nitrate  de  potasse ,  qu'on  jette  dans 
un  creuset  bien  rouge  ,  détonne  au  bout  de 
,  quelque  lemps  ,  et  il  se  dégage  une  quantité 
considérable  d'étincelles  très-brillantes.  Le  résidu 
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lavé  et  filtré  donne  un  oxide  de  fer  jaunâtre 
connu  sous  le  nom  de  safran  de  mars  de  Zjp'el- 
fer: 

Le  fer  décompose  très-bien  le  muriare  d'am- 
moniaque :  deux  gros  de  limaille  d'acier  et  un 
gros  de  ce  sel  ont  donné  à  Bucqiict ,  par  la  dis- 
tillation à  l'appareil  pneumato-chymique  au  mer- 
cure ,  54  pouces  cubes  d'un  fluide  aériforme  dont 
moitié  étoit  du  gaz  alkalin ,  et  l'autre  moitié  du 
gaz  hydrogène. 

Cette  décomposition  est  fondée  sur  l'action 
marquée  de  l'acide  muriatique  sur  le  fer. 

Une  livre  de  muriate  d'am.moniaque  en  poudre 
et  une  once  de  limaille  d'acier  sublimées  ensemble, 
forment  les  Jleurs  martiales ,  ens  martls.  Ces  fleurs 
ne  sont  que  du  muriate  d'ammoniaque  coloré  en 
jaune  par  un  oxide  de  fer. 

L'oxide  de  fer  décompose  beaucoup  mieux  le 
muriate  d'ammoniaque  ;  et  cela  à  raison  des  dou- 
bles affinités  :  l'ammoniaque  qui  passé  est  quelque- 
fois effervescente. 

Un  mélange  de  bonne  limaille  d'acier  et  de 
soufre ,  humecté  avec  un  peu  d'eau ,  s'échauffe 
au  bout  de  quelques  heures  ;  l'eau  se  décom- 
pose ,  le  fer  se  rouille  ,  le  soufre  se  convertit 
en  acide,  le  gaz  hydrogène  de  l'eau  s'exhale, 
et  la  chaleur  produite  est  quelquefois  suffisante 
pour  enflammer  le  mélange  :  c'est  ce  qu'on  ap* 

Y  4 
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pelle  le  volcan  de  Lemery.  Il  y  a  la  plus  grande 
analogie  par  les  phénomènes  et  les  effets  ,  entre 
l'inflammation  de  ce  volcan  et  la  décomposition 
des  pyrites. 

Le  soufre  se  combine  aisément  avec  le  fer 
par  la  fusion ,  et  on  forme  alors  une  vraie  py- 
rite martiale. 

Le  fer  peut  s'allier  avec  plusieurs  substances 
métalliques  ;  mais  le  seul  alliage  dont  on  tire  parti 
dans  les  arts ,  c'est  celui  qu'il  contracte  avec  l'é- 
tain  pour  former  le  fer  blanc. 

Pour  former  les  feuilles  de  fer  blanc,  on  fait 
choix  du  fer  le  plus  doux  ,  on  le  réduit  en  feuilles 
très-minces;  et  on  a  soin  de  bien  polir  ou  dé- 
caper la  surface  ,  ce  à  quoi  l'on  parvient  par  plu- 
sieurs procédés.  On  racle  avec  du  grès  les  diverses 
pièces ,  on  les  trempe  ensuite  dans  de  l'eau  aci- 
dulée par  la  fermentation  de  la  farine  de  seigle , 
et  on  les  y  laisse  trois  fois  vingt- quatre  heures, 
ayant  soin  de  les  retourner  de  temps  en  temps; 
on  les  nettoie  de  nouveau  ,  on  les  essuie  ,  et  alors 
on  peut  les  étamer.  On  emploie  aussi  quelque- 
fois le  sel  ammoniac  :,  pour  cela  on  dispose  les 
feuilles  dans  une  chambre,  dans  laquelle  on  fait 
volatiliser  une  certaine  quantité  de  sel  ammoniac; 
ce  sel  forme  une  couche  sur  toutes  les  surfaces 
de  la  feuille ,  et  a  le  double  avantage  de  déca- 
per et  de   fournir  le  priïïcipe  charbonneux  né- 
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cessaîre  pour  empêcher  la  calcination  du  métal. 

Lorsque  le  fer  est  bien  décapé ,  on  plonge  les 
plaques  verticalement  dans  un  bain  d'étain  dont  la 
surface  est  recouverte  de  poix  ou  de  suif;  on  les 
retourne  dans  le  bain  ,  et  en  les  retirant,  on 
les  essuie  avec  de  la  sciure  de  bois  ou  avec 
du  son. 

Les  usages  dn  fer  sont  si  étendus  ,  qu'il  est  peu 
d'arts  qui  puissent  s'en  passer  ;  et  c'est  avec  rai- 
son qu'on  peut  le  regarder  comme  l'ame  de  tous. 
Quelques- unes  de  ses  mines  sont  employées  en 
nature  ,  telles  que  les  hématites  dont  on  fait  des 
brunissoirs. 

Le  sulfate  de  fer  est  la  base  de  toutes  les  cou- 
leurs noires  ,  de  l'encre,  &c. 

Les  ochres  sont  employées  par  les  peintres  sous 
le  nom  de  terre  d*ombre  ;  et  le  brun-rouge  est  d'un 
usage  très  -  étendu  :  on  s'en  sert  pour  passer  les 
pavés  de  nos  appartemens  en  couleur  ,  pour 
peindre  nos  portes  et  fenêtres  ,  barbouiller  les 
futailles ,  et  les  garantir  de  la  corruption  et  des 
insectes  dans  les  trajets  sur  mer, 

La  fonte  sert  à  former  des  chaudières  ,  des 
plaques  de  cheminées ,  des  marmites  ,  &c. 

Les  instrumens  du  labourage  sont  faits  avec 
ce  métal. 

L'acier  sert  non-seulement  comme  acier,  mais 
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sa  dureté  le  rend  propre  à  entamer  et  à  travailler 
les  autres  métaux. 

La  propriété  qu'a  le  fer  de  s'aimanter ,  a  fait 
découvrir  la  boussole  ;  et  ce  métal ,  n'eût-il  que 
cet  avantage  ,  mériteroit  la  reconnoissance  du 
genre  humain. 

Le  bleu  de  Prusse  est  une  couleur  très- estimée, 
très-agréable  et  très-employée. 

Le  fer  fournit  aussi  des  remèdes  à  la  médecine  ^ 
c'est  le  seul  métal  qui  ne  soit  pas  nuisible  ;  il  a 
une  telle  analogie  avec  nos  organes ,  qu'il  en 
paroît  un  des  élémens.  Ses  effets  sont ,  en  général , 
de  fortifier  ,  et  il  paroît  qu'il  a  la  propriété  de 
passer  dans  le  torrent  de  la  circulation  sous  forme 
d'éthiops  :  les  belles  expériences  de  Alenghini ,  pu- 
bliées dans  les  Mémoires  de  l'Institut  de  Bologne, 
ont  prouvé  que  le  sang  des  personnes  qui  prennent 
des  martiaux  étoit  plus  noir  et  contenoit  plus 
de  fer.  Lorry  a  vu  les  urines  d'un  malade ,  auquel 
il  administroit  le  fer  très-divisé ,  se  colorer  ma- 
nifestement avec  la  noix  de  galle. 
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CHAPITRE    XI. 

Du  Cuirre. 

Le  cuivre  est  un  métal  rougeâtre  ,  dur,  élas- 
tique et  sonore  ,  dont  on  développe  une  odeur 
désagréable  par  le  frottement  :  il  a  une  saveur 
stiptique  et  nauséabonde.  Un  pied  cube  de  cuivre 
rouge  pèse  545.  La  pesanteur  spécifique  du  cuivre 
rouge  5  fondu  et  non  forgé,  est  de  77880.  Voyez 
Bris  son. 

Les  alchymistes  le  désignent  sous  le  nom  de 
Venus ,  par  rapport  à  la  facilité  avec  laquelle  il 
s'unit  et  s'allie  aux  autres  métaux. 

On  le  réduit  en  lames  très-minces,  et  on  le 
tire  en  filets  très-étroits.  La  ténacité  de  ce  métal 
est  telle ,  qu'un  fil  de  cuivre  d'un  dixième  de  pouce 
de  diamètre  peut  soutenir  un  poids  de  299  livres 
4  onces  avant  de  se  rompre. 

Ce  métal  est  susceptible  d'ailecter  une  forme 
régulière  :  Mongei  en  a  vu  des  crystaux  en  py- 
ramides quadrangulaires  solides ,  quelquefois  im- 
plantées les  unes  dans  les  autres. 

Le  cuivre  se  trouve  sous  diverses  formes  dans 
le  sein  de  la  terre. 

i^.  Cuivre  natif.  Ce  cuivre  est  quelquefois  en 
feuillets  et  a  pour  gangue  du  quartz.  On  le  trouve 
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aussi  en  niasses  compactes  au  Japon.  Le  cabi- 
net national  possède  un  de  ces  morceaux  pesant 
dix  ou  douze  livres. 

Le  cuivre  natif  est  ordinairement  disséminé 
dans  une  terre  martiale  brunâtre  ,  susceptible 
du  poli  ;  lorsqu'on  frotte  cette  mine  avec  un 
caillou  ,  les  traits  paroissent  d'un  beau  rouge  de 
cuivre;  on  en  trouve  de  semblables  à  Kaumsdorf 
en  Thuringe.  Voyez  Sage ,  Analyse  cbymique  , 
tome  3  ,  page  205. 

Nous  avons  trouvé  également  du  cuivre  natif 
à  S.  Sauveur  ;  il  est  en  grappes  ressemblant  à  des 
stalactites. 

Presque  tout  le  cuivre  natif  paroît  formé 
par  cémentation  ou  par  la  précipitation  de  ce 
métal  dissous  dans  un  acide  ,  opérée  par  des  sels 
martiaux. 

Sage  croit  que  ce  métal  peut  aussi  être  pré- 
cipité de  ses  dissolutions  par  le  phosphore.  Pour 
opérer  ,  dit-il  ,  la  réduction  du  cuivre  par  le 
phosphore  ,  il  faut  dissoudre  12  grains  de  ce 
métal  dans  demi-gros  d'acide  nitrique  ;  on  verse 
cette  dissolution  dans  une  chopine  d'eau  distil- 
lée ,  dans  laquelle  on  m.et  un  cylindre  de  phos- 
phore de  deux  pouces  pesant  48  grains  ;  la  sur- 
face noircit  presque  aussi-tôt ,  et  se  couvre  de 
parcelles  de  cuivre  rouge  et  brillant  :  au  bout  de 
quelques  jours  on   apperçoit  des    crysîaux  ce- 
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taèdres  dont  les  implantations  donnent  naissance  à 
des  dendrites  élégantes;  et,  au  bout  de  dix  jours, 
les  douze  grains  de  cuivre  sont  réduits  complète- 
ment 5  ce  qu'on  reconnoît  en  versant  de  l'ammo- 
niaque dans  l'eau  ;  si  elle  ne  lui  donne  pas  une 
teinte  bleue  ,  c'est  une  preuve  qu'elle  ne  contient 
plus  de  cuivre. 

1°.  Le  cuivre  minéralisé  par  le  soufre  ,  forme 
la  m'mzjaunt  de  cuivre. 

Cette  mine  est  couleur  d'or  :  le  peuple  est 
souvent  trompé  par  cette  couleur  séduisante.  Elle 
contient  d'autant  plus  de  cuivre  qu'elle  contient 
moins  de  soufre ,  et  fait  moins  de  feu  avec  le  bri- 
quet. Elle  crystallise  quelquefois  en  beaux  oc- 
taèdres. J'en  possède  deux  morceaux  hérissés  de 
pyramides  trihèdres  de  près  d'un  pouce  de  long 
sur  435  lignes  de  base. 

Lorsque  le  soufre  y  est  si  abondant  que  les 
proportions  de  cuivre  ne  permettent  plus  l'ex- 
ploitation ,  on  appelle  la  mine  marcasslte  :  les 
marcassites  crystallisent  en  cubes  ou  en  octaèdres 
et  effleurissent  facilement. 

La  mine  jaune  de  cuivre  présente  divers  états 
dans  sa  décomposition  :1a  première  impression  des 
vapeurs  hépatiques  en  colore  la  surface  de  mille 
manières ,  et  elle  est  connue  alors  sous  le  nom  de 
queue  de  paon  ,  gorge  de  pigeon  ,  &c. 

Le  dernier  degré  d'altération  de  cette  mine 
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opérée  par  le  simple  dégagement  du  soufre,  forme 
la  mine  de  cuivre  hépatique  :  alors  la  couleur  jaune 
a  été  convertie  en  une  couleur  d'un  brun  obscur; 
cette  mine  ne  paroît  plus  contenir  que  de  l'eau  , 
du  cuivre  et  du  fer,  qui  est  toujours  plus  ou 
moins  abondant  dans  ces  mines. 

La  mine  jaune  de  cuivre  forme  quelquefois  du 
sulfate  de  cuivre  dans  sa  décomposition  :  ce  sel  se 
dissout  dans  l'eau,  et  il  en  résulte  des  sources  plus 
ou  moins  chargées,  d'où  on  peut  retirer  le  cuivre 
par  cémentation  :  on  se  contente  de  mettre  de  la 
ferraille  dans  cette  eau ,  le  cuivre  se  précipite  , 
et  le  fer  prend  sa  place  :  on  le  retire  de  cette  ma- 
nière en  Hongrie;  et  on  pourroit  employer  ce 
procédé  si  économique  dans  plusieurs  endroits 
de  nos  départemens  :  j'ai  dans  mon  cabinet  des 
stalactites,  qui  m'ont  été  envoyées  des  Cévennes, 
et  qui  sont  colorées  en  bleu  par  une  quantité  très- 
considérable  de  cuivre  :  dans  le  Gévaudan  ,  à 
detni-quart  de  lieue  de  S.  Léger  de  Peyre ,  on 
trouve  plusieurs  sources  d'eau  cuivreuse  ,  qui 
coulent  dans  un  vallon  :  les  habitans  de  ce  canton 
boivent  un  verre  de  cette  eau  pour  se  purger. 

On  trouve  quelquefois  dans  les  mines  de  cuivre 
des  parties  de  squelettes  d'animaux  pénétrés  de 
ce  métal  :  Swedenborg  a  fait  graver  la  figure  d'un 
squelette  quadrupède,  retiré  ù''\\nç.  mine  de  cuivre, 
et  coloré  par  ce  métal.  Il  y  a  dans  le  cabinet  na- 
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tîonal  une  main  verte  à  l'extrémité  des  doigts ,  dont 
les  muscles  sont  desséchés  et  verdâtres.  Suivant 
le  rapport  de  Leydy  conseiller  des  mines,  on  a 
trouvé  à  Falhun  en  Suède  ,  dans  la  grande  mine 
de  cuivre  ,  un  cadavre  humain ,  qui  y  étoit  resté 
40  ans  en  chair  et  en  os  sans  se  corrompre  et  sans 
répandre  d'odeur  ;  il  étoit  tout  habillé ,  et  entiè- 
rement incrusté  de  vitriol.  Acta  liturar.  suec,  tri.  i, 
ann.  1722  ,  p.  i^^o. 

Les  turquoises  ne  sont  que  des  ossemens  co- 
lorés par  des  oxides  de  cuivre  :  Réaumur  a  donné 
à  l'académie  5  en  1725  ,  l'histoire  des  turquoises 
qu'on  trouve  dans  le  bas  Languedoc.  La  couleur 
de  la  turquoise  passe  souvent  au  vert ,  cela  dé- 
pend de  l'altération  de  l'oxide  métallique  ;  la 
turquoise  du  bas  Languedoc  répand  une  odeur 
fétide  par  l'action  du  feu  ,  elle  est  décomposée 
par  les  acides  ;  la  turquoise  de  Perse  ne  donne 
point  d'odeur  ,  et  n'est  point  attaquable  par  les 
acides  :  Sage  soupçonne  que  dans  ces  dernières  la 
partie  osseuse  est  agathisée. 

3°.  Mine  de  cuivre  grise.  Le  cuivre  y  est  minéra- 
lisé par  l'arsenic  ;  elle  a  une  couleur  grise  presque 
vitreuse;  elle  contient  ordinairement  de  l'argent, 
et  lorsqu'on  l'exploite  poiîr  en  extraire  C3  métal 
précieux  ,  on  l'appelle  mine  d'argent  gris  ;  elle  af- 
fecte une  forme  tétraèdre  ;  l'arsenic  y  domine. 

4°.   Mine  de   cuivre   grise  antimoniale,  Celle-ci 
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clifFcre  de  la  précédente,  en  ce  qu'elle  contient  du 
soufre  et  de  rantimoine  ,  et  qu'elle  est  bien  plus 
difficile  à  exploiter.  Lorsqu'on  l'expose  au  feu  , 
elle  devient  fluide  comme  de  l'eau ,  le  soufre  se 
volatilise  avec  l'antimoine  et  l'arsenic.  Le  résidu 
de  la  torréfaction  est  un  mélange  d'antimoine  et 
de  cuivre  ^  et  quelquefois  il  contient  aussi  de 
largent. 

5°.  Les  mines  de  cuivre  dans  leurs  décompo- 
sitions se  réduisent  à  l'état  d'un  oxide  plus  ou 
moins  parfait  :  l'acide  carbonique  s'unit  souvent 
au  métal ,  et  en  devient  le  minéralisateur  ;  c'est  ce 
qu'on  appelle  bleu  de  montagne ,  a^ur  de  cuivre , 
yen  de  montagne ,  malachite. 

A,  L'azur  de  cuivre  crystallise  en  prismes  té- 
traèdres rhomboïdaux  un  peu  comprimés  ,  ter- 
minés par  des  sommets  dihèdres  :  ces  crystaux 
sont  du  plus  beau  bleu  ;  ils  s'altèrent  souvent  à 
l'air,  et  deviennent  malachite. 

Sage  a  imité  l'azur  de  cuivre ,  dans  la  forme  et 
la  couleur ,  en  dissolvant  à  froid  du  cuivre  dans 
de  l'eau  saturée  de  carbonate  d'ammoniaque. 
Lorsque  l'azur  de  cuivre  est  d'une  couleur  moins 
brillante  ,  et  sous  forme  pulvérulente  ,  on  l'ap- 
pelle hleu  de  montagne, 

B,  La  malachite  crystallise  en  octaèdres  :  on 
l'a  trouvée  sous  cette  forme  en  Sybérie. 

La  malachite  est  souvent  striée  ,  formée  en 

petites 
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petites  houppes  soyeuses ,  ou  en  fibres  parallèles 
très  -  serrées  ;  le  plus  souvent  la  malachite  est 
mammelonnée  :  cette  forme  paroît  annoncer 
qu'elle  a  été  formée  comme  les  stalactites. 

Le  vert  de  montagne  ne  diffère  de  la  malachite, 
que  par  sa  forme  pulvérulente  et  les  matières  mé- 
langées qui  l'altèrent.  Les  altérations  des  mines 
de  cuivre  et  du  cuivre  natif,  produisent  encore 
lin  oxide  cuivreux ,  qui  porte  le  nom  de  îiiîm 
rouge  de  cuivre.  La  mine  de  Predanah  dans  la  pro- 
vince 4e  Cornouailles ,  a  produit  les  plus  beaux 
morceaux  de  cuivre  rouge  :  ce  métal  y  est  pres- 
que à  rétat  ir.éîallique  :  elle  crysîallise  en  oc- 
taèdres. La  mine  vouge  de  cuivre  granuleuse  ne 
difrère  de  celle-ci  que  par  la  forme ,  elle  a  quel- 
quefois pour  gangue  de  la  terre  martiale  brune. 

L'azur ,  la  malachite  et  la  m'me  rouge  de  cui- 
vre n'ont  besoin  que  d'être  fondus  avec  du  char- 
bon peur  fournir  leur  cuivre. 
.  Les  autres  espèces  demandent  à  être  débar- 
rassées de  leur  minéralisateur  par  la  torréfaction, 
et  ensuite  fondues  avec  trois  parties  de  flux 
noir. 

Four  essayer  une  mine  de  cuivre  sulfureuse , 
Exchaqiiet  propose  de  prendre  deux  gros  de  la 
mine  crue,  et  une  once  de  nitrate  de  potasse; 
on  broie  et  on  fait  détonner  le  mélange  dans 
un  creuset  rougi ,  la  matière  durcit  après  la  déton- 

Tome  II.  Z 


354  E  LE  MENS 

nation  ,  on  augmente  le  feu  ,  et  on  Tentretlent 
ro'oge  pour  que  tout  le  soufre  se  dissipe  ;  après 
cela  ,  on  augmente  le  feu  jusqu'à  ce  que  la  mine 
entre  en  fusion  ,  et  on  ajoute  par  portions  égales 
un  mélange  de  demi-once  de  tartre  ,  d'un  quart 
d'once  de  sel ,  et  d'un  peu  de  charbon  ;  il  se  fait 
à  chaque  fois  une  effervescence  ;  on  augmente 
ensuite  le  feu  ,  on  couvre  le  creuset  et  on  entre- 
tient le  feu  pendant  demi-heure  pour  faire  entrer 
le  cuivre  en  fonte  ;  on  obtient  un  bouton  de 
cuivre  rouge  bien  malléable. 

Le  travail  des  mines  de  cuivre  varie  selon  leur 
nature  :  mais,  comme  on  exploite  sur-tout  les 
mines  sulfureuses  ,  nous  nou??  attacherons  à  faire 
connoître  îe  procédé  qui  ^^eur  convient. 

Le  métal  est  d'ab<?id  trié  ;  on  le  bocarde  en- 
suite ;  on  le  îav<:  pour,  séparer  la  gangue  et  les 
autres  m.aîicres  étrangères  ;  on  le  grille  pour  lui 
enlever  son  minéralisateur .,  et  on  le  fond  au  four- 
neau à  manche  ;  le  résultat  de  cette  première 
fonte  est  le  cuivre  noir ,  qu'on  fait  refondre  au 
fourneau  d'afHnage  pour  dissiper  tout  le  SQuire 
qui  a  résisté  à  ces  premières  opérations.  Lorsqu'il 
est  bien  pur  ,  on  le  coule  dans  la  casse  ,  et  on  y 
verse, un  peu  d'eau  dessus  ponr  en  rafraîchir  la 
surface  qu'on,  enlève  ;  c'est  alors  le  cuivre  en  rosette 
qu'on  porte  sous  le  marteau  pjour  lui  donner  les 
fermes  convenables.  Ces  diverses  opérations  va- 
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rient  dans  les  divex*-s  lieux  :  il  est  des  pays  oii  l'on 
fait  subir  jusqu'à  huit  grillages  ,  il  en  est  d'autres 
où  deux  su  irisent ,  il  en  est  même  où  l'on  ne  grille 
point.  Cette  variété  dépend  ,  lo.  de  l'habitude  ; 
ceux  qui  grillent  peu  emploient  plus  de  temps  et 
plus  de  précautions  dans  la  fonte  et  le  raffinage  : 
2°.  de  la  nature  de  la  mine  :  lorsqu'elle  est  riche 
en  fer  ,  les  grillages  sont  nécessaires  pour  disposer 
ce  métal  à  la  fonte. 

La  manière  de  griller  varie  aussi  prodigieuse- 
ment :  on  entasse  quelquefois-'  les  morceaux  de . 
minerai  sur  une  couche  de  combustible ,  et  on 
calcine  de  cette  manière  ;  mais  lorsque  la  mine 
abonde  en  soufre  ,  on  peut  l'en  extraire  par  le 
procédé  ingénieux  usité,  à  S.  Bel  ,  et  dont  les 
frères  Jars  ont  donné  la  description. 

La  fonte  se  fait  en  général  daiis  le  fourneau  à 
manche  :  mais  à  Bristol  en  Angleterre ,  on  grille 
la  mine  dans  le  fourneau  de  réverbère  ,  et  on  l'y 
fond  en  cuivre  noir. 

Le  fourneau  de  raffinage  construit  à  S.  Bel  par 
les  frères  Jars ,  me  paroit  le  mieux  entendu  ;  ils 
tn  ont  publié  une  excellente  description  ,  qu'on 
peut  consulter  dans  leurs  voyages  métallurgiques. 
Raffiner  le  cuivre  ,  c'est  en  extraire  ce  qu'il  retient 
encore  de  soufre  et  de  fer  :  on  dissipe  le  soufre 
par  le  feu  et  les  soufflets ,  dont  on  a  soin  de  bien 
diriger  le  vent  ;  et  on  scoiifie  le  fer  ,  à  la  faveur 

Z    2 
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de  quelques  livres  de  plomb  qu'on  fond  avec  4e 
cuivre  :  les  habiles  minéralogistes  que  je  viens 
de  citer ,  se  servent  d'un  fourneau  de  réverbère 
brasqué ,  et  fondent  et  écument  le  cuivre  sans 
employer  le  plomb. 

Lorsque  le  cuivre  contient  une  suffisante  quan- 
tité d'argent  pour  en  permettre  l'extraction ,  on, 
y  procède  de  la  manière  suivante:  i°.  on  fait 
fondre  75  livres  de  cuivre  avec  275  de  plomb  : 
on  appelle  cette  première  opération  rafr-aichir  le 
cuivre;  on  coule  cet  alliage  en  gâteaux,  qu'on 
appelle  pains  de  Liquadon  :  2°.  on  expose  ces 
pains  à  une  chaleur  suffisante  pour  fondre  le 
plomb ,  qui  entraîne  l'argent  et  laisse  le  cuivre 
comme  plus  difficile  à  fondre;  il  conserver  la  forme 
qu'avoient  les  pains,  et  est  tout  criblé  par  les 
vuides  qu'a  laisses  le  métal  fondu  :  ce  sont  là  les 
pains  de  liquadon  desséchés:  3°*  ces  pains  sont 
portés  dans  un  second  fourneau ,  oîi  on  leur  fait 
subir  une  chaleur  plus  forte  pour  leur  enlever  le 
peu  de  plomb  qui  leur  est  uni  ;  c'est-là  le  ressuage 
du  ciàvre  :  4°.  le  plomb  est  ensuite  porté  à  la  cou- 
pelle pour  y  être  fondu  et  séparé  de  tout  l'ar- 
gent qu'il  a  entraîné. 

Le  cuivre  est  à  la  longue  altéré  par  l'air  :  la 
surface  se  couvre  d'un  enduit  verdâtre ,  très-dur, 
qui  est  connu  par  les  antiquaires  sous  le  nom  de 
padne.  C'est  le  cachet  qui  att^te  l'antiquité  des 
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Statues  et  des  médailles  qui  en  sont  couvertes. 

Le  cuivre  exposé  au  feu  devient  bleu  ,  jaune  , 
€t  enfin  violet  ;  il  ne  se  fond  que  lorsqu'il  est  bien 
rouge  ;  il  donne  ,  dès  qu'il  est  sur  les  charbons  , 
iine  teinte  d'un  bleu  verdâtre  à  la  flamme;  et  si 
on  le  tient  en  fusion ,  il  se  volatilise  en  partie. 

Le  cuivre  chauffé  avec  le  concours  de  l'air , 
bride  à  la  surface ,  et  se  change  en  un  oxide  d'un 
rouge  noirâtre  ;  on  peut  détacher  cet  oxide  ,  en 
frappant  la  lame  qu'on  a  fait  rougir ,  ou  en  la 
trempant  dans  l'eau.  Cet  oxide  broyé  et  mieux 
calciné  prend  une  couleur  d'un  rouge  brun  ,  et 
peut  être  converti  en  un  verre  de  couleur  brune 
par  un  feu  plus  violent. 

1°.  L'acide  sulfurique  n'agit  sur  le  cuivre  que 
lorsqu'il  est  concentré  et  tres-chaud  ;  alors  il  le 
dissout ,  et  forme  facilement  des  crystaux  bleus 
de  forme  rhomboïdale.  Le  sulfate  de  cuivre  est 
cbnnu  dans  le  commerce  sous  le  nom  de  vitriol 
bleu  ,  vitriol  de.  Chypre  ,  couperose  bleue  ,  &c. 

Pour  faire  tout  le  sulfate  de  cuivre  connu  dans^ 
le  commerce  ,  on  a  deux  moyens  :  le  premier 
consiste  à  calciner  la  pyrite  de  cuivre  et  a  la  faire 
cfUeurir  pour  y  développer  ce  sel  qu'on  extrait 
par  la  lessive;  le  second,  à  former  artificielle- 
ment cette  pyrite  ,  à  la  brider  et  à  la  lessiver 
pour  en  tirer  le  sel  qui  s'y  forme. 

Ce  s^l  a  une  saveur  styptique  très-forte  ;  la 
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chaleur  le  fait  fondre  aisément ,  l'eau  decrystaU 
lisaticn  se  dissipe,  et  il  devient  d'un  blanc  bleuâtre  ; 
on  peut  en  extraire  l'acide  sulfurique  par  un  feu 
très-fort.  La  chaux  et  la  magnésie  décomposent 
ce  sel ,  et  le  précipité  est  d'un  blanc  bleuâtre  ; 
si  on  le  sèche  à  l'air,  il  devient  vert  :  l'ammonia^ 
que  précipite  aussi  le  cuivre  en  un  bleu  blanchâ- 
tre ;  mais  le  précipité  est  dissous  presque  dans 
le  moment  qu'il  se  forme ,  et  il  en  résulte  une 
dissolution  d'un  bleu  superbe  ;  c'est  ce  qu'on 
appelle  eau  céleste. 

Ce  sel  contient,  par  quintal ,  30  livres  acide, 
43  eau ,  et  27  cuivre. 

2°.  L'acide  nitrique  attaque  le  cuivre  avec  effer- 
vescence ;  il  s'y  décompose  ;  et  son  gaz  nitreux 
peut  être  recueilli  abondamment  :  lorsqu'on  veut 
retirer  ce  gaz  par  l'action  de  l'acide  sur  le  cuivre, 
il  faut  avoir  la  précaution  d'afFoiblir  l'acide  ,  et  de 
ne  lui  présenter  que  des  morceaux  de  cuivre  assez 
gros  ;  sans  cela  ,  l'acide  se  porte  avec  violence  sur 
le  métal ,  donne  une  bgufFée  prodigieuse  de  gaz , 
il  y  a  absorption  dans  le  moment,  et  l'eau  de  la 
cuve  passe  dans  le  flacon  :  il  se  forme  dans  ce  cas 
de  l'ammoniaque.  L'acide  nitrique  foible  dissout 
parfaitement  le  cuivre  :  la  dissolution  est  bleue  ; 
si  on  la  rapproche  promptement ,  on  n'obtient 
qu'un  mapia,  sans  cfystaux  ;  mais  si  on  Taban- 
donne  à  Tair ,  il  s'y  forme  des  crystaux  en  parak 
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lélogrames  alongés  :  j'ai  cbienii ,  d'une  semblable 
dissolution  abandonnée  à  elle-même,  des  crys- 
taux  rhomboïdaux  ,  qui  ,  au  lieu  d'être  bleus 
comme  on  les  décrit  ordinairement  ^  sont  blancs  ; 
ils  décrépitent  sur  les  charbons ,  lâchent  du  gaz 
rutilant  par  la  simple  chaleur  ^  et  il  ne  reste  plus 
qu'un  oxide  gris. 

3°.  L'acide  muriatique  ne  dissout  le  cuivre  que 
lorsqu'il  est  bouillant  et  concentré  :  la  dissolu- 
tion est  verte  ,  et  produit  des  crystaux  prisma- 
tiques assez  réguliers  ,  lorsque  l'évaporation  est 
lente  :  ce  muriate  est  d'un  vert  de  pré  agréable  , 
sa  saveur  est  caustique  et  très-astringente,  il  se 
fond  à  une  chaleur  douce  ,  et  se  fige  en  une  masse 
où  Tacide  est  si  adhérent ,  qu'il  faut  un  feu  vio- 
lent pour  îe  dégager  ;  il  est  très  -  déliquescent. 
L'ammoniaque  ne  dissout  point  l'oxide  de  ce  mu- 
riate avec  la  même  facilité  que  celui  des  autres 
sels  cuivreux  ;  c'est  une  observation  de  Fourcroy  ^ 
<{\\Q  je  crois  devoir  rapporter  à  ce  que  l'acide 
muriatique  laisse  précipiter  ie  cuivre  en  métal , 
plutôt  que  de  lui  céder  \\r\^  portion  de  son  oxl- 
gène ,  ce  qui  faciliteroit  Faction  de  l'alkali. 

4^.  L'acide  acéteux  qu'on  fait  agir  à  chaud  ou 
à  froid  sur  le  cuivre  ne  fait  que  le  corroder ,  et 
il  en  résulte  ce  qu'on  connoît  dans  le  commerce 
sous  le  nom  de  verdu  ou  vert-de-grls.  Le  vert- 
de-giis  5  très* employé  dans  les  arts ,  s'est  fabrique 
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long-temps  à  Montpellier  ,  exclusivement  à  tout 
autre  pays  ;  le  préjugé  où  l'on  étoit  que  les  seules 
caves  de  cette  ville  étoient  propres  à  cette  opé- 
ration, lui  avoit  conservé  jusqu'ici  ce  commerce; 
inais  le  progrès  des  lumières  nous  a  fait  succes- 
sivement partager  cette  fabrication  avec  d'autres 
pays. 

Le  procédé  qu'on  suit  à  Montpellier  ,  consiste 
à  faire  fermenter  des  rafTes  de  raisin  avec  de  la 
vinasse  ;  on  met  ensuite  ces  raiies  couche  par 
couche  avec  des  lames  de  cuivre  de  six  pouces 
de  long  sur  cinq  de  large  ,  on  les  laisse  là  quelque 
temps  ,  on  les  retire  ,  on  les  rnet  au  rdal  dans  un 
coin  de  la  cave ,  où  on  les  asperge  encore  de  vi- 
nasse ;  là  le  verdet  se  gonfle,  et  on  le  racle  ensuite: 
le  verdet  est  mis  dans  des  sacs  de  peau  ,  dans  les- 
quels on  l'expédie  pour  l'étranger. 

A  Grenoble  on  emploie  le  vinaigre  tout  fait , 
et  on  en  arrose  les  lames  de  cuivre. 

Le  verdet  de  Grenoble  contient  un  sixième  de 
moins  de  cuivre  ;  le  vinaigre  qu'on  en  retire  est 
plus  fort  et  plus  abondant  ;  il  n'a  point  d'odeur 
empireumatique  comme  celui  de  Montpellier  ;  le 
cuivre  est  donc  dissous  en  partie  dans  le  verdet 
de  Grenoble ,  parce  que  par  la  première  impres- 
sion du  vinaigre  ,  le  cuivre  a  été  réduit  en  oxide, 
et  qu'ensuite  il  est  attaqué  par  l'afiusion  ulté- 
îieure  de  cet  acide  :  c'est  donc  un  acé^a^c  de  cuivrz. 
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Les  oxides  de  cuivre  dissous  dans  le  vinaigre  ,' 
forment  un  sel  connu  sous  le  nom  de  vcrdet  crys^ 
tallisé, ,  de  crystaux  dz  Venus  ,  ^ackatt  de  cuivre. 

Pour  l'obtenir  ,  on  distille  la  vinasse ,  et  on  fait 
bouillir  ce  vinaigre  foible  sur  le  verdet  ;  on  porte 
ensuite  la  dissolution  dans  une  chaudière  ,  où  l'on 
rapproche  jusqu'à  pellicule  ;  on  plonge  alors  des 
bâtons  dans  le  bain  ,  et  au  bout  de  quelques  jours 
on  retire  ces  bâtons  encroûtés  d'une  couche  de 
crystaux  rhombcïdaux  de  coideur  bleue  ;  ces 
grappes ,  du  poids  de  quatre  à  six  livres ,  sont 
enveloppées  dans  du  papier,  et  distribuées  dans 
le  commerce. 

On  peut  dégager  le  vinaigre  par  la  distillation 
de  ces  crystaux  :  ce  qui  reste  est  un  oxide  cui- 
vreux qui  a  les  caractères  du  pyrophore. 

Le  vinaigre  distillé  sur  le  manganèse  dissout 
le  cuivre ,  ce  qui  prouve  qu'il  y  a  pris  de  l'oxi- 
gène.  L'acide  acétique  ou  vinaigre  radical  diffère 
du  vinaigre  ordinaire  ,  en  ce  qu'il  contient  plus 
d'oxigène  ,  et  c'est  cet  excès  d'oxigène  qui  le 
rend  propre  à  dissoudre  le  cuivre  en  état  de  mé- 
tal. On  peut  encore  former  de  l'acétate  de  cui- 
vre en  décomposant  le  sel  de  saturne  par  le  sul- 
fate de  cuivre  :  le  sulfate  de  plomb  se  préci- 
pite ,  et  la  dissolution  rapprochée  donne  de  l'acé- 
tate cuivreux. 

5o.  Les  alkalis  fixes  purs  mis  en  d'igestion  a 
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froid  avec  la  limaille  de  cuivre ,  se  colorent  en 
bleu  ;  mais  l'ammoniaque  le  dissout  beaucoup 
plus  rapidement.  J'ai  mis  de  la  limaille  de  cuivre 
dans  un  flacon  avec  de  l'ammoniaque  bien  caus- 
tique ,  et  ai  tenu  le  flacon  bouché  pendant  deux 
ans  ;  le  cuivre  a  perdu  sa  couleur  ,  et  est  devenu 
semblable  à  de  l'argille  grise  délayée ,  tandis  qu'un 
semblable  flacon  dans  lequel  j'avois  m'is  le  même 
mélange,  et  que  j'ai  laissé  ouvert  ,  m'a  produit 
d'abord  des  crystaux  bleus  très-petits  ,  et  le  tout 
a  fini  par  ne  donner  qu'une  forte  couche  de  verd 
semblable  à  de  la  malachite. 

Le  cuivre  est  précipité  de  ses  dissolutions  par 
le  fer  :  il  sufHt  pour  cela  de  le  laisser  séjourner 
dans  une  de  ces  dissolutions  même  peu  chargée. 
On  peut  rendre  le  phénomène  très- étonnant  en 
versant  de  la  dissolution  de  sulfate  de  cuivre  sur 
du  fer  décapé  ,  dans  le  moment  la  surface  est 
recouverte  de  cuivre.  Le  cuivre  obtenu  par  ce 
moyen  est  connu  sous  le  nom  de  cuivre  de  ci^ 
mcritatlon. 

Cette  précipitation  d'un  métal  par  un  autre  a 
fait  croire  à  la  conversion  du  fer  en  cuivre  ,  et  je 
pourrois  nommer  des  particuliers  dupes  de  ce  phé- 
nomène. 

Le  cuivre  s'allie  avec  la  plupart  des  métaux  5 
et  forme , 

1°,  Avec  l'arsenic ,  h  tombac  blanc» 


DE      C    H    Y    M   I   E.  3<Î5 

2*^.  Avec  le  bismuth  ,  un  alliage  d'un  Liane 
rougeâtre  à  facettes  cubiques. 

3**.  Avec  rantimoine  ,  un  alliage  viol -t. 

4^.  On  peut  le  ccmbiner  avec  le  zinc  par  la 
fusion,  ou  par  sa  cémentation  avec  la  pierre  ca- 
laminaire  :  par  le  premier  procédé  ,  on  obtient  le 
similor  ou  or  de.  Manhelm  ;  par  le  second  ,  on  ob- 
tient le  laiton. 

5°.  Le  cuivre  plongé  dans  une  dissolution  de 
jnercuie  ,  prend  une  couleur  blanche  qui  n'est  due 
qu'au  mercure  déplacé  par  le  cuivre. 

6°.  Le  cuivre  s'allie  aisément  à  Tétain  ,  ce  qui 
forme  Vctamage,  Pour  étamer  il  faut  décaper  ou 
mettre  le  métal  bien  à  nud  ,  car  les  oxides  ne 
s'allient  pas  avec  les  métaux  :  on  remplit  ce  pre- 
jnier  objet  en  frottant,  avec  du  muriate  d'am- 
moniaque, le  métal  qu'en  veut  étam-er ,  ou  en 
le  raclant  fcrtem.enî ,  ou  bien  en  passant  un  acide 
foibîe  sur  toute  la  surface  ;  après  cela  on  ap- 
plique l'étain  :  et  pour  cet  elFet ,  on  le  fait  fondre 
dans  le  vaisseau  qu'on  veut  étamer ,  on  l'étend 
avec  des  étoupes  ou  du  vieux  linge ,  et  on  em.- 
pcche  l'oxidaticn  de  ces  métaux  par  le  moyen  da 
la  poix-résine. 

Le  cuivre  fendu  avec  l'étain  forme  le  bron^t 
ou  alr-iln.  Cet  alliage  est  d'autant  plus  cassant , 
plus  blanc  et  plus  sonore  ,  qu'on  a  fait  cntrer 
plus  d'étain  dans  la  composition  ;  il  est  alors  eiU' 
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ployé  pour   faire   des   cloches.   Lorsqu'on  veut 

le  faire  servir  pour  couler  des  statues  ou  former 

des  piècîs  d'artillerie ,  alors  on  y  ajoute  plus  de 

cuivre ,  parce  que  dans  ce  cas  la  solidité  doit 

être  un  des  premiers  objets  qu'on  doit  avoir  pour 

but. 

70.  Le  cuivre  et  le  fer  contractent  peu  d'u- 
nion. 

8°.  Le  cuivre  allié  à  l'argent  le  rend  plus  fusible, 
et  on  combine  ces  deux  métaux  pour  former  les 
soudures  ;  de-là  vient  que  le  vcrdct  se  forme  dans 
les  pièces  d'argent  aux  endroits  qu'on  a  unis  par 
la  soudure. 

Le  cuivre  précipite  l'argent  de  sa  dissolution 
dans  l'acide  nitrique:  et  ce  moyen  est  usité  dans 
les  monnoies  pour  séparer  l'argent  de  cet  acide 
lorsqu'on  a  fait  le  départ. 

Le  cuivre  est  prodigieusement  employé  dans 
les  arts  :  dans  les  atteliers  de  teinture  on  en  fait 
toutes  les  chaudières  qui  doivent  contenir  des 
compositions  qui  n'attaquent  pas  ce  métal. 

On  le  fair  servir  aujourd'hui  au  doublage  des 
vaisseaux.  Nos  ustensiles  de  cuisine  en  sont 
fabriqués  ;  et  malgré  le  danger  où  nous  som- 
mes journellement  d'être  empoisonnés  ,  mal- 
gré l'impression  délétère  et  lente  que  doit  opérer 
€e  métal  sur  nos  individus  ,  il  n'est  que  peu 
*!e  maisons  d'oii  l'on  ait  banni  ce  métal.  Il  seroit 


DE       C    H    Y    M    I    E.  365 

à  désirer  qu'une  loi  en  défendît  Tusage  parmi 
nous,  comme  on  a  fait  en  Suède,  à  la  solli- 
citation de  Sckoëffer  ,  auquel  la  reconnoissance 
publique  a  élevé  une  statue  de  ce  même  métal. 
Il  est  permis  au  ministère  de  violenter  le  citoyen 
lorsqu'il  est  question  de  son  propre  intérêt;  il 
n'y  a  pas  d'année  où  plusieurs  personnes  ne 
soient  empoisonnées  par  des  jambons  ou  autres 
viandes  qu'on  laisse  séjourner  dans  des  marmites 
de  cuivre. 

L'étamage  ne  remédie  pas  complètement  au  dan- 
ger ;  il  laisse  une  infinité  de  points  où  le  cuivre 
est  à  découvert. 

Le  sulfate  de  cuivre  est  très-employé  dans  la 
teinture.  Les  crystaux  de  Vénus  et  le  verdet  servent 
aussi  dans  la  peinture  ;  ils  entrent  dans  la  compo- 
sition des  couleurs  ,  des  vernis ,  &c. 

Les  divers  alliages  du  cuivre  avec  les  métaux 
le  rendent  précieux  dans  les  arts  :  le  laiton ,  le 
bronze  ,  l'airain  sont  d'un  usage  très-étendu. 

CHAPITRE    XII. 

Du  Mercure, 

Le  mercure  diffère  de  tous  les  autres  métaux 
par  la  propriété  qu'il  a  de  conserver  sa  fluidité 
à  la  températui'e  ordinaire  de  l'atmosphère. 


3^6  É    L    É    M    E   N   s 

Il  a  l'opacitc  et  le  biiilant  métalliques ,  et  ac- 
quiert même  la  malléabilité  lorsqu'on  lui  fait  per- 
dre la  fluidité  par  un  froid  convenable  :  la  première 
expérience  bien  constatée  que  nous  ayons  sur 
ce  phénomène  a  été  faite  parTacadémie  de  Péters- 
bourg ,  en  1759  :  on  augmenta  le  froid  naturel 
par  un  mélange  de  neige  et  d  acide  nitrique  très- 
concentré  ,  et  on  fit  descendre  le  thermomètre 
de  Dclïk  à  213  degrés,  qui  correspondent  au  46 
sous  o  de  Rèaumur  ;  alors  le  mercure  ne  parut 
plus  descendre.  On  cassa  la  boule,  on  trouva 
le  métal  figé ,  et  on  le  vit  s'étendre  et  s'applatir 
sous  le  marteau.  Pallas  a  fait  congeler  le  mer- 
cure ,  en  1772,  à  Krasnejark  par  le  froid  naturel  ; 
il  a  vu  qu'alors  il  ressembloit  à  de  l'étain  mou. 
En  Angleterre  on  a  déterminé  que  le  degré  de 
congélation  étoit  le  32e  de  Riaumur.  Mathieu 
Guthrk  5  conseiller  de  cour  de  l'Impératrice  de 
Russie  5  a  prouvé  que  le  degré  de  froid  pour  la 
congélation  étoit  le  3  2^  degré  sous  o  de  Riau- 
mur  ,  et  que  lorsqu'il  t^t  purifié  par  l'antimoine  il 
se  fige  à  deux  degrés  plus  bas.  Voyc^^  Journal 
encyclopédique 5  septembre  1785. 

Le  mercure  a  été  con{>elé  à  l'école  centrale  des 
travaux  publics  les  15  ,  17  et  18  nivôse  l'an  3  e 
de  la  République  française.  \jw  mélange  d'une 
partie  de  muriate  de  soude  et  de  3  parties  de 
neige  ,  a  produit  un  fi'oid  de  17  au-desscus  dec: 
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en  a  mis  dans  ce  mélange ,  i°.  un  flacon  d'acide 
nitrique  à  45  degrés  ;  2°.  un  vase  rempli  de  neige; 
3^.  un  bocal  pour  le  mélange  de  l'acide  et  de  la 
neige.  Lorsque  ces  corps  ont  été  refroidis  à  17 
degrés,  on  a  mis  de  la  neige  dans  le  bocal,  on  y 
a  versé  l'acide  ^  on  y  a  plongé  des  thermomètres 
à  alkool  et  à  mercure ,  on  a  agité  avec  une  ba- 
guette de  bois  ,  et  on  a  ajouté  de  la  neige  peu  à 
peu  :  le  thermomètre  est  descendu  à  3  i  sous  o  : 
le  mercure  a  gelé  à  29.  On  a  pu  le  malléer  sur 
renclume ,  &c. 

Le  mercure  est  aussi  indestructible  au  feu  que 
l'or  et  l'argent ,  et  ses  propriétés  réunies  l'ont  fait 
ranger  parmi  les  métaux  parfaits. 

Un  pied  cube  de  ce  métal  pèse  949  liv.  sa  pe- 
santeur spécifique  est  de  13  5681.  Y  oyez  Bris  son. 
On  a  trouvé  le  mercure  sous  cinq  états  diffé- 
rens  dans  les  entrailles  de  la  terre, 

i^.  On  observe  du  mercure  vierge  dans  presque 
toutes  les  mines  de  ce  métal  ;  la  chaleur  seule 
et  la  division  du  minerai  le  font  paroître  sous 
la  forme  métallique. 

On  a  trouvé  du  mercure  natif  en  creusant 
les  tondemens  de  quelques  édifices  à  Montpellier; 
et  ce  m.étal  a  été  constamment  mclé  et  confondu 
avec  une  argille  grise  ou  rouge  qui  forme  un  lit 
presque  continu  à  quelques  pieds  sous  le  sol  de 
cette  ville. 
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Les  observations  que  j'ai  eu  occasion  de  faire 
à  ce  sujet  m'ont  fait  reconnoître  que  le  mercure 
existoit  dans  une  couche  de  grès  décomposé, 
très-argilleux  5  ferrugineux  et  ochracé,  de  couleur 
d'un  rouge  brun  ou  gris ,  dans  lequel  on  pouvoit 
aisément  distinguer  des  globules  de  mercure  assez 
abondans ,  et  qui  existent  sur  des  plaques  gri- 
sâtres ;  on  y  voit  des  empreintes  qui  ressem- 
blent à  des  dendrites  ,  et  qui  sont  figurées  par  des 
couches  d'oxide  de  mercure. 

On  a  trouvé  également  quelques  livres  de  mer- 
cure dans  un  puits  ,  à  Vienne  dans  le  ci- devant 
Dauphiné  ;  et  Tkouvenel  nous  indique  trois  mines 
de  ce  métal  dans  la  seule  province  du  Dauphiné  , 
d'après  les  indications  de  Bleton, 

20.  Sa§&  a  lu  à  l'académie,  le  11  mai  1782, 
l'analyse  d'une  mine  de  mercure  sous  forme  d'un 
oxide  solide  venant  d'Idria  dans  le  Frioul  :  elle 
est  d'un  rouge  brun ,  et  sa  cassure  est  grenue  ; 
elle  se  réduit  par  la  simple  chaleur ,  et  donne  du 
gaz  oxigène  ;  elle  en  fournit  deux  fois  moins  que  le 
précipité  rouge  ^  parce  que  c^t  oxide  contient  du 
mercure  solide;  elle  a  donné  91  livres  de  mer- 
cure au  quintal  et  un  peu  d'argent. 

3**.  On  a  trouvé  du  muriate  de  m.ercure  ou 
mercure  corné  natif  dans  la  mine  de  Muschel-Lam- 
berg  dans  le  duché  des  Deux-Ponts  ;  Sage  en  a 
retiré  86  livres  de  mercure  au  quintal. 

Woulf 
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ïf^oulf  a  également  découvert,  en  17765  une 
mine  de  mercure  crystallisée ,  très- pesante  ,  blan- 
che ,  verte  ou  jaune  ,  dans  laquelle  il  a  démon- 
tré l'existence  des  acides  sulfurique  et  muriatique. 

4^.  Le  mercure  est  quelquefois  naturellement 
amalgamé  avec  d'autres  métaux ,  tels  que  l'or  , 
l'argent ,  l'arsenic  ,  le  cuivre  ,  &c. 

5^.  Le  m.ercure  est  ordinairement  minéralisé 
par  le  soufre ,  et  il  en  résulte  du  cinahn  oii  de 
Véthiops  ,  suivant  la  couleur. 

On  trouve  le  cinabre  sous  diverses  formes. 

1°.  En  crystaux  rouges  formés  par  deux  pyra- 
mides triangulaires  tronquées  ,  jointes  base  à  base, 
ou  séparées  par  un  prisme  interm^édiaire  très- 
eourt.  On  trouve  aussi  du  cinabre  crystallisé  en 
lames  transparentes. 

20.  Le  cinabre  est  presque  toujours  en  masse 
plus  ou  moins  compacte  ;  la  couleur  varie  depuis 
le  noir  foncé  jusqu'au  rouge  le  plus  vif;  dn  lui 
tonné  le  nom  de  vermillon  dans  ce  dernier  état. 

Le  cinabre  a  pour  gangue  le  quartz ,  l'a^-gille; 
la  terre  cakaire,  le  spath  pesant,  mênie  le  char- 
bon :  la  mine  que  les  Allemands  appellent  bran» 
derti ,  a  pour  gangue  une  matière  bitumineuse  qui 
brûlé  parfaitement ,  et  on  n'en  retire  que  6  livres 
de  mercure  par  quintal,  '    i 

Les  principales  mines  de  cinabre  qu'on  exploite 
en  Europe  ,  sont  celles  du  Palatinat  et  celles  d'Es- 
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pagne.  Sage  nous  a  fait  connoître  ,  en  1776  ,  le 
procédé  usité  clans  le  Palatinat.  Nous  devons  à 
Jussieu  la  description  de  celui  qui  est  employé 
en  Espagne. 

Dans  le  Palatinat ,  on  mêle  la  mine  bocaroLe 
et  tamisée  avec  un  tiers  de  chaux;  on  introduit 
ce  mélange  dans  des  cucurbites  de  fer ,  épaisses 
d'un  pouce,  longues  de  trois  pieds  neuf  pouces, 
larges  d'un  pied ,  et  dont  l'ouverture  est  de  cinq 
pouces  :  on  dispose  sur  une  galère  et  sur  deux 
rangées  parallèles  48  de  ces  cornues  ;  on  en  place 
un  second  rang  par-dessus  Iç  premier  ,  on  adapte 
au  col  de  chaque  cucurbite  un  pot  de  terre  cuite  , 
dans  lequel  on  met  de  l'eau  Jusqu'au  tiers,  on 
lutte  exactement  ,  et  on  chauffe  la  galère  par  les 
deux  extrémités.  Quelques  trous  pratiqués  dans 
le  dôme  servent  de  cheminées ,  la  distillation  se 
termine  par  un  feu  soutenu  dix  à  douze  heures, 
f  C&  procédé  a  été  suivi  à  Almaden  jusqu'ea 
1647;  ^^^^^  ^^  adopta  le  suivant  comme  plus 
simrple,  et  plus  économique.  Le  fourneau  a  i  ^ 
pieds  de  hauteur  sur  quatre  et  demi  de  diamètre 
intérieur  :  à  cinq  pieds  et  demi  du  sol  est  une 
Voûte  sur  laquelle  on  dispose  la  mine  et  on  donne 
le  feii  par  le  cendrier  ;  le  mercure  su blinlé  s'échappe 
par  douze  ouvertures  qui  $ont  pratiquées  au  haut 
du  laboratoire  ,  à  ces  Ouvertures  sont  ajustées 
des  files  d  aludels  emboicés  les  luisrdans  les  autres. 
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disposés  parallèlement  sur  une  terrasse  ,  et  qui 
vont  se  terminer  dans  un  petit  bâtiment  séparé 
en  autant  de  chambres  qu'il  y  a  de  files  d'aludels. 
Chaque  chambre  a  une  cavité  dans  le  milieu  pour 
y  recevoir  le  peu  de  mercure  qui  parvient  jus- 
ques-là. 

Chaque  fourneau  contient  200  quintaux  de 
cinabre:  on  y  entretient  le  feu  pendant  trois  jours"; 
le  soufre  qui  brûle  se  dégage  en  acide  sulfureux  ^ 
et  va  s'échapper  par  les  petites  cheminées  prati- 
quées à  chaque  chambre.  Chaque  cuite  donne 
depuis  25  jusqu'à  60  quintaux  de  mercure. 

On  exploite  la  mine  d'Almaden  depuis  un 
temps  immémorial  ;  ses  filons  ont  depuis  trois 
jusqu'à  quatorze  pieds  de  largeur  ;  on  les  a  même 
trouvés  plus  larges  lorsqu'ils  se  joignent. 

Jusqu'ici  on  n'a  trouvé  le  moyen  de  fixer  le 
mercure  que  par  un  froid  violent.  Cette  substance 
métallique  ,  naturellement  fluide  ,  est  susceptible 
de  se  volatiliser  par  un  feu  même  médiocre  , 
comme  il  est  prouvé  par  une  expérience  à'Achard^ 
qui ,  ayant  laissé  sur  un  fourneau  qu'on  chauifoit 
journellem-enî  une  assiette  contenant  20  livres  de 
mercure ,  éprouva  au  bout  de  quelques  jours  une 
salivation ,  de  même  que  deux  personnes  qui 
n'avoient  pas  quitté  la  chambre  :  il  estime  cette 
chaleur  environ  le  18^  degré  de  Réaumur.  Journal 
de  phys,  octobre  1782. 

Aa  2 


37^  E    L    E   M    E   N    s 

Il  est  dangereux  de  s'opposer  à  l'évaporatîon 
ou  a  la  dilatation  de  ce  métal  déterminée  par  la 
chaleur.  En  1732,  un  alchymiste  se  présenta  à 
Gccfroy  ^  prétendant  avoir  trouvé  le  moyen  de 
fixer  le  mercure  :  il  enferma  ce  métal  dans  une 
boîte  de  fer ,  et  celle-ci  dans  cinq  autres  ;  on  les 
mit  dans  un  fourneau  ;  l'explosion  fut  si  forte ,  que 
les  planchers  furent  percés.  Hellot  a  rapporté  une 
observation  semblable  à  Tacadémie. 

Le  mercure  bout  à  la  manière  des  autres  li- 
quides lorsqti'il  est  échauffé  ;  il  ne  demande  même 
pas  une  chaleur  bien  forte.  Cette  ébullition  n'est 
que  son  passage  à  l'état  de  vapeurs.  On  peut  le 
distiller  comme  les  autres  liquides ,  et  îe  débar- 
rasser par  ce  moyen  de  ses  impuretés.  Boerhaave  a 
eu  la  patience  de  distiller  le  même  mercure  cinq 
cents  fois  de  suite  ;  ce  métal  n'a  éprouvé  d'autre 
changement  qiie  de  fournir  une  petite  quantité 
de  poudre  grise  ,  qui  n'avoit  besoin  que  d'être 
broyée  pour  reprendre  la  forme  de  mercitre  cou- 
lant. 

Le  m.ercure  s'altère  difficilement  à  l'air;  mais 
si  on  aide  l'action  de  l'air  par  le  moyen  de  la 
chaleur,  le  mercure  perd  peu  à  peu  sa  fluidité, 
et  foi  me,  au  bout  de  quelques  mois,  un  oxide 
louge ,  eue  les  alchymistes  ont  désigné  sous  le 
nom  à^pTcclphé  per  se  :  l'appareil  usité  pour  cette 
opération  ,  e^t  un  flacon  très-large  ,  très-plat , 


DE      C    H   Y    iM    I    E.  37^ 

fermé  par  un  bouchon  percé  d'un  trou  capilldire; 
le  mercure  qu'on  y  met  dedans  a  ,  par  ce  moyen  , 
le  contact  de  l'air  ;  et  en  disposant  cet  appareil 
sur  un  bain  de  sable  ,  et  entretenant  le  mercure 
à  rébullition  ,  on  peut ,  en  quelques  mois ,  obtenir 
Toxide. 

Cet  oxide  fournit  son  oxigène  par  la  simple 
chaleur  ,  sans  aucun  intermède  ;  et  le  mercure  re- 
prend sa  forme  métallique.  Une  once  en  fournit 
environ  une  pinte.  Un  quintal  de  mercure  prend 
environ  huit  livres  d'oxigène.  L'oxide  rouge  de 
mercure  par  le  feu  ,  sublimé  dans  des  vaisseaux 
clos,  peut  se  convertir  en  un  verre  d'un  rouge 
magnifique  ;  je  l'ai  observé  toutes  les  fois  que  j'ai 
fait  de  l'oxide  rouge  par  l'acide  nitrique,  d'après 
le  procédé  que  je  détaillerai  dans  le  moment. 

Il  est  de  fait  que  le  mercure  sur  lequel  on  fait 
bouillir  de  l'eau  ,  communique  à  ce  liquide  la 
vertu  vermifuge  :  néanmoins  Texpcrience  rigou- 
reuse a  prouvé  à  Lcmery  que  ce  métal  ne  perdoit 
pas  sensiblement  de  son  poids  ,  ce  qui  prouve 
que  le  principe  que  prend  l'eau  est  très- fugace 
et  si  léger ,  qu'il  ne  forme  pas  une  différence 
sensible  dans  le  poids.  L'eau  qui  a  séjourné  quelque 
temps  sur  le  mercure ,  y  contracte  une  saveur 
métallique  assez  marquée. 

i^.  L'acide  sulftirique  n'agit  sur  le  mercure  que 
lorsqu'il  est  aidé  par  la.  chaleur  ;  alors  il  se  dé- 

Aa  3 


374  E    L    E    M    E    N    s 

gage  du  gaz  sulfureux  ,  et  il  se  précipite  une 
poudre  blanche  dont  la  quantité  augmente  à  me- 
sure que  l'acide  se  décompose  ;  cet  oxide  pèse  un 
tiers  de  plus  que  le  mercure  employé.  Il  est  caus- 
tique :  si  on  verse  de  l'eau  chaude  sur  cet  oxide,  il 
devient  jaune  ;  et  si  on  le  pousse  à  un  feu  violent, 
il  fournit  du  gaz  oxigène ,  et  le  mercure  reprend 
sa  forme  naturelle.  Cet  oxide  jaune  par  l'acide 
sulfurique  ,  est  connu  sous  le  nom  de  turbhh  mi' 
néral  ;  on  l'a  long-temps  regardé  comme  un  sul- 
fate de  mercure  ;  Baume  a  prouvé  qu'il  ne  con- 
tenoit  pas  un  atome  d'acide  ,  et  il  paroît  que  l'eau 
qui  développe  la  couleur  jaune  ,  s'empare  du  peu 
d'acide  non  décom.posé  qui  étoit  mêlé  avec  l'o- 
xide  :  si  on  évapore  Teau  qu'on  a  jettée  dessus , 
on  obtient  même  un  sel  en  petites  aiguilles  molles 
et  déliquescentes  ,  dont  on  peut  dégager  l'acide 
par  la  simple  effusion  de  l'eau  ,  et  alors  on  précis 
pite  le  mercure  sous  forme  de  turbith. 

2^.  L'acide  nitrique  du  commerce  ,  à  3  5  degrés , 
dissout  le  mercure  avec  violence,  même  sans  le 
secours  de  la  chaleur  ;  cette  dissolution  est  ac- 
compagnée du  dégagement  d'une  quantité  consi- 
dérable de  gaz  nitreux ,  parce  que  ,  pour  que 
l'acide  morde  sur  un  métal ,  il  est  nécessaire  qu'il 
le  réduise  à  l'état  d'oxide  :  ainsi ,  une  partie  de 
l'acide  est  employée  à  disposer  le  métal  à  être 
dissous  3  et  l'autre  le  dissout  à  mesure  qu'il  Qst 
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oxidé.  Cest  ce  qui  arrive  aussi  lorsqu'on  fait 
digérer  l'acide  sulUirique  sur  un  métal  ;  une  por- 
tion est  décomposée  et  réduit  le  métal  en  oxide , 
tandis  que  l'autre  le  dissout. 

La  manière  d'opérer  la  dissolution  du  mercure 
par  l'acide  nitrique  ,  influe  sur  les  propriétés  du 
nitrate  mercuriel  :  Bzr^mann  a  observé  que  la  dis- 
solution qui  s'est  faite  lentement  et  posément  , 
sans  dégagement  de  gaz  nitreux  ,  ne  précipite 
point  par  l'eau ,  tandis  que  celle  qui  s'est  faite  à 
l'aide  de  la  chaleur  et  avec  perte  de  gaz  nitreux  , 
forme  un  précipité.  Il  paroît  qu'à  laide  de  la 
chaleur  ,  l'acide  nitrique  peut  se  charger  d'un 
excès  d  oxide  mercuriel ,  qu'il  laisse  aller  lors- 
qu'on l'étend  d'eau. 

La  manière  d'opérer  la  dissolution  et  le  pro- 
cédé mis  en  usage  pour  faire  crystalliser ,  influe 
également  sur  la  forme  des  crystaux  :  i^.la  disso- 
lution faite  à  froid  et  abandonnée  à  une  év^apo- 
ration  spontanée ,  fournit  des  crystaux  qui  ont 
paru  être  à  di  Liste  des  pyramides  tétraèdres  tron- 
quées près  de  leur  base  ,  et  dont  les  quatre  angles 
résultant  de  la  jonction  des  bases  des  pyramides 
sont  tronqués  :  2  .  si  on  évapore  la  même  dis- 
solution ,  on  obtient  des  lames  longues  et  aiguës 
posées  les  unes  sur  les  autres  ;  elles  sont  striées 
obliquement  sur  leur  largeur  :  3"".  la  dissolution 
du  mercure  ,  opérée  par  la   chaleur  ,  présente 

Aa  4 
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des  aiguilles  plates  et  aiguës,  stiiées  sur  la  lon- 
gueur. 

Le  nitrate  de  mercure  est  corrosif,  il  détonne 
sur  les  charbons  lorsqu^il  est  bien  sec ,  et  il  s'en 
échappe  une  flamme  blanchâtre  assez  vive. 

Le  nitrate  mercuriel  chauffé  dans  un  creuset 
se  fond  ,  et  laisse  échapper  une  quantité  considé- 
rable de  gaz  nitreux  en  même  temps  que  son  eau 
de  crystallisation  ;  l'oxide  qui  reste  devient  jaune , 
et  finit  par  prendre  une  couleur  d'un  rouge  vif; 
c'est  ce  qu'on  appelle  prkwité  rouge.  Pour  faire 
du  superbe  précipité  rouge  ,  il  faut  mettre  la  dis- 
solution mercurielle  dans  une  cornue ,  et  distiller 
jusqu'à  ce  qu'il  ne  passe  plus  de  vapeurs;  on  verse 
sur  ce  qui  reste  une  nouvelle  quantité  d'acide 
nitrique  ,  et  on  distille  de  même.  Après  trois  ou 
quatre  distillations  répétées ,  on  obtient  un  pré- 
cipité magnifique  en  petits  crystaux  d'un  rouge 
superbe, 

La  dissolution  du  nitrate  mercuriel  formie  Veau 
mercurielle  ;  elle  sert  à  reconnoître  la  présence  des 
sels  sulfuriques  et  muriatiques  dans  les  eaux  mi- 
nérales. 

Les  acides ,  les  alkalis ,  les  terres  et  quelques 
métaux ,  précipitent  aussi  le  mercure  de  sa  disso- 
lution dans  l'acide  nitrique  :  ces  précipités  sont 
toujours  des  oxides  de  mercure  plus  ou  moins 
parfaits  ;  c'est  ce  qui  les  fait  varier  dans  la  cou- 
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leur  :  on  peut  consulte!  là-dessus  Lzmery  ,  Bau-^ 
m&  ^  ôcc. 

Bayen  a  découvert  que  quelques-uns  de  ces 
précipités  avoient  la  propriété  de  fulminer  en 
les  mêlant  à  une  peâie  quantité  de  soufre  su- 
blimé :  Bayen  nous  en  désigne  trois  :  i®.  le  préci- 
pité de  mercure  de  sa  dissolution  par  l'acide  ni- 
trique, à  l'aide  du  carbonate  d'ammoniaque;  i°.  le 
précipité  de  la  mêm.e  liqueur  par  l'eau  de  chaux  ; 
3°.  le  précipité  de  sa  dissolution  du  sublimé  cor- 
rosif par  l'eau  de  chaux.  On  en  triture  demi- gros 
avec  six  grains  de  soufre  sublimé  ;  il  reste ,  après 
la  détonnation ,  une  poudre  violette  ,  qui  peut 
donner  de  beau  cinabre  par  la  sublimation. 

3^.  L'acide  muriatique  n'agit  pas  sensiblement 
sur  le  mercure  ;  mais  si  on  le  fait  digérer  pendant 
long-temps  sur  le  métal,  il  l'oxide,  et  finit  par 
dissoudre  cet  oxide  :  c'est  ce  qu'on  peut  conclure 
de  l'expérience  d'Homberg^  insérée  dans  le  volume 
de  Tacadémie  des  sciences  pour  l'année  1700. 

L'acide  muriatique  dissout  complètement  les 
oxides  mercuriels.  Lorsque  ces  oxides  sont  pres- 
que à  l'état  métallique  ou  chargés  d'une  petlt2 
quantité  d'oxigcne  ,  il  se  forme  du  muriate  de 
mercure  ;  lorsqu'au  contraire  l'oxide  de  mercure 
est  saturé  d'oxigène  ,  il  se  forme  du  muriate  de 
mercure  oxigéné  ,  ou  imrcure  sublimé  corrosif. 

On  peut  former  le  sublimé  corrosif  de  deux 
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manières ,  par  la  voie  sèche  et  par  la  voie  humide. 

i^  Pour  faire  ce  sel  par  la  voie  sèche  ,  on  peut 
procéder  de  plusieurs  manières  :  i°.  on  mêle  en- 
semble parties  égales  de  nitrate  de  mercure  des- 
séché ,  de  muriate  de  soude  décrépite  ,  et  de  sul- 
fate de  fer  calciné  à  blanc  :  on  sublime  ce  mélange , 
et  le  sel  qui  se  sublime  est  connu  sous  le  nom  de 
sublime  corrosif, 

2°.  En  Hollande  on  emploie  du  mercure  cou- 
lant au  lien  de  nitrate  de  mercure.  On  peut  obte- 
nir les  mêmes  résultats  en  se  servant  d'un  OAÎde 
de  mercure  quelconque. 

3*^.  Parties  égales  de  sulfure  de  mercure  et  de 
muriate  de  soude  décrépité  ,  sublimées ,  Sonnent 
le  même  sel.  Ce  procédé  de  Kunckel^  été  renou- 
velle par  Boulduc. 

4^.  Monet  assure  avoir  obtenu  du  sublimé  ,  en 
traitant  à  la  cornue  du  muriate  de  soude  sec  et 
un  oxide  mercuriel. 

Si  on  fait  dissoudre  le  mercure  par  l'acide  mu- 
riatique  osigéné  ,  la  dissolution  rapprochée  four- 
nit du  superbe  sublimé  corrosif.  On  peut  égale- 
ment l'obtenir  en  précipitant  le  mercure  de  l'eau 
mercurielle  par  le  même  acide  ,  et  évaporant  la 
dissolution. 

J'en  ai  obtenu  de  superbe  en  présentant  à  l'acide 
muriatique  ordinaire  ,  un  oxide  mercuriel  assez 
pourvu  d'oxigène.  Une  llvr^  acide  muriatique  à 


DE      C    H    Y    M    I   E.  379 

^5  degrés  ,  versée  sur  une  livre  d'oxîde  rouge 
par  l'acide  nitrique  ,  le  décolore  en  peu  de  temps , 
le  dissout  avec  une  chaleur  violente  ,  et  cette  dis- 
solution étendue  d'eau  et  convenablement  éva- 
porée, fournit  de  douze  à  quatorze  onces  de  crys- 
îaux  de  sublimé  corrosif. 

Le  muriate  de  mercure  corrosif  a  une  saveur 
styptique  ,  suivie  d'un  arrière-goût  métallique 
des  plus  désagréables  ;  mis  sur  les  charbons ,  il  se 
dissipe  en  fumée  ;  chauffé  lentement  dans  des 
vaisseaux  sublimatoires ,  il  se  sublime  en  crys- 
taux  prismatiques  si  comprimés  qu'on  ne  peut 
pas  en  distinguer  les  faces  ;  leur  assemblage  les  a 
fait  comparer  à  des  lames  de  couteau  jettées  les 
unes  sur  les  autres. 

Ce  sel  se  dissout  dans  dix-neuf  parties  d'eau  ; 
et  en  rapprochant  la  dissolution  ,  on  forme  des 
crystaux  semblables  à  ceux  qu'on  obtient  par  la 
sublim.ation. 

La  barite  ,  la  magnésie  ,  la  chaux  décompose  ce 
sel  :  demi-gros  de  sublimé  en  poudre  ,  jette  dans 
une  pinte  d'eau  de  chaux ,  forme  un  précipité 
jaune.  Cette  liqueur  est  connue  sous  le  nom  cVcaii 
phagcdénlqiie, 

L'alkali  fixe  en  précipite  le  mercure  en  un  oxide 
orangé  ;  et  le  volatil ,  en  une  poudre  blanche  qui 
brunit  un  peu  de  temps. 
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Le  même  acide  muriatique  combiné  avec  un 
oxide  de  mercure  moins  fait ,  forme  le  miuiate 
de  mercure  doux  ,  mercure  doux.  On  peut  pro- 
céder à  cette  combinaison  de  deux  manières,  par 
la  voie  sèche  ou  par  la  voie  humide. 

i^.  Par  la  voie  sèche ,  on  triture  dans  un  mor- 
tier quatre  parties  de  muriate  de  mercure  corrosif 
avec  tîois  de  mercure  :  lorsque  le  mercure  est 
éteint ,  on  met  ce  mélange  dans  des  fioles  à  mé- 
decine, et  en  procède  à  la  sublimation  trois  fois 
de  suite,  afin  que  la  combinaison  soit  plus  exacte. 
Ce  sublimé  difiere  du  corrosif  par  son  insolu- 
bilité dans  l'eau  ,  son  insipidité  et  la  forme  de 
ses  crystaux  qui  sont  des  prismes  tétraèdres ,  ter- 
minés par  des  pyramides  à  quatre  pans.  Pour  ob- 
tenir ceue  forme  régulière,  il  faut  que  la  subli- 
mation se  fasse  à  une  chaleur  modérée  ;  car  si 
la  chaleur  est  suffisante  pour  liquéfier  le  sel,  il 
n'en  résulte  qu'une  croûte  qui  n'a  nulle  appa- 
rence de  crystaux.  Comme  la  trituration  du  su- 
blimé est  dangereuse  par  la  poussière  qui  s'en  élève, 
Baume  verse  un  peu  d'eau  sur  le  mélange  ;  ce 
liquide  accélère  la  trituration  et  s'oppose  à  la  vo- 
latilisation de  cette  vapeur  meurtrière. 

Bciïlkau  a  aussi  proposé  de  pétrir  le  sublimé 
avec  l'eau  et  de  triturer  avec  le  mercure  coulant  ; 
on  achève  la  combinaison  en  faisant  digérer  ce 
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mélange  sur  un  bain  de  sable  à  une  chaleur  douce, 
la  matière  devient  blanche  et  n'a  besoin  que 
d'une  seule  sublimation.  Au  reste  ,  lorsqu'on 
soupçonne  que  le  mercure  doux  retient  encore 
du  sublimé  en  nature ,  il  n'y  a  qu'à  le  triturer 
et  y  passer  dessus  de  l'eau  bouillante  ;  on  enlève 
par  ce  moyen  tout  le  sel  soluble  qui  peut  y 
être  resté. 

Baume  di  prouvé  qu'il  n'y  a  voit  pas  d'état  moyen 
entre  celui  du  mercure  doux  et  du  sublimé  ;  si 
on  ajoute  moins  de  mercure,  il  ne  se  sublime 
qu'une  quantité  proportionnée  de  mercure  doux, 
le  reste  monte  en  sublimé  corrosif;  si  on  ajoute 
plus  de  mercure  5  l'excédent  reste  en  mercure  cou- 
lant. 

Le  même  chym.iste  a  encore  prouvé  qu'il  se 
perd  toujours  une  portion  de  mercure  à  chaque 
sublimation  ,  et  qu'il  se  forme  un  peu  de  sublimé 
corrosif,  qui  provient  de  l'altération  du  mer- 
cure. Ainsi  la  panacée  mercuriellc  qu'on  fait  en 
sublimant  le  mercure  doux  huit  à  neuf  fois ,  est 
un  remède  plus  suspect  que  le  mercure  doux  lui- 
même.  ' 

10.  On  peut  faire  du  mercure  doux  en  décom- 
posant l'eau  mercurielle  par  une  dissolution  de 
muriate  de  soude;  le  précipité  blanc  qu'on  ob- 
tient peut  être  sublimé  et  former  un  excellent 
mercure  doux  :  j'en  ai  décrit  et  donné  le  procédé 
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à  la  Société  des  Sciences  de  Montpellier ,  deux 
ans  avant  que  Scheclc  le  fît  connoûre. 

Le  muriate  de  mercure  corrosif  difîcre  donc  du 
mercure  doux  par  l'état  de  l'acide. 

Les  oxides  mercuriels  sont  également  solubles 
dans  d'autres  acides. 

3°.  Une  dissolution  de  borax  mêlée  avec  de 
l'eau  mercurielle  ,  forme  un  précipité  jaune  très- 
abondant  5  qui  n'est  que  la  combinaison  de  l'acide 
boracique  et  du  mercure  ;  il  reste  un  peu  de  ce  sel 
en  dissolution  ,  qu'on  peut  obtenir  par  évapora- 
tion  en  c  ystaux  brillans. 

4°.  L'acide  acéteux  dissout  aussi  l'oxlde  de  mer- 
cure :  on  obtient  des  crystaux  blancs  et  feuilletés. 

Le  mercure  précipité  de  sa  dissolution  d'acétiîe 
de  mercure ,  se  combine  avec  le  tartrite  acidide  de 
potasse,  et  forme  l'eau  végéto-mercuriclU  de  PreS' 
SAVIN. 

L'acétite  de  mercure  est  la  base  des  pilules  de 
Keiser, 

5"^.  Le  mercure  mêlé  artificiellement  avec  le 
soufre  ,  forme  des  sulfures  rouges  ou  noirs  ,  con- 
nus 5  à  raison  de  la  couleur ,  sous  les  noms  dV- 
thiops  ou  de  cinabre. 

Pour  former  l'éthiops  ou  l'oxide  de  mercure 
sulfuré  noir  ,  on  peut  procéder  de  trois  ma- 
nières. 

i*^.  On  triture  dans  un  mortier  de  verre  quatre 
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onces  de  mercure  avec  douze  onces  de  soufre 
sublimé  ;  il  en  résulte  une  poudre  noire  appellée 
cthiops  minzraU 

2°.  On  fait  fondre  quatre  onces  de  soufre 
dans  un  creuset  ,  et  on  y  éteint  une  once  de 
mercure  ;  le  mélange  s'enflamme  avec  facilité  ; 
on  s'oppose  à  l'inflammation  ,  on  broie  le  résidu 
noirâtre ,  et  on  a  une  poudre  grisâtre  qui  est  un 
véritable  éthiops, 

3°.  On  peut  faire  l'éthiops  en  versant  du  sulfure 
de  potasse  sur  l'eau  mercurielle. 

Ces  éthiops  sublimés  donnent  le  cinabre  ou 
oxide  sulfuré  rouge  ;  mais  pour  le  faire  avec  plus 
d'exactitude  ,  on  fait  fondre  dans  un  pot  de  terre 
non  vernissé  quatre  onces  soufre   sublimé  ;  on 
ajoute  une  livre  de  mercure  ;  on  agite  le  mélange 
pour  mêler  ces  deiix  substances  ;  lorsqu'elles  sont 
parvenues  à  un  certain  degré  de  combinaison; le 
mélange  s'enflamme  tout  seul ,  on  le  laisse  b/ûler 
environ  ime  minute ,  ensuite  on  étouffe  la  flam«*- 
me  5  on  pulvérise  le  résidu  ,  qui  forme  une  poudre 
violette,  il  s'en   trouve  ordinairement   17  onces 
5  gros;  on  sublimée  cette  poudre ,  et  il  en  résulte 
un  sublimé  d'un  rcuge  livide^ qui,  broyé,  déve- 
loppe une  belle  couleur  rouge,  connue  sous  te 
nom  de  vermillon. 

Trois  parties  "de  cinabi-e  mêlées  avec  deux  onces 
de  limaille  d'acier ,  et  distillées,  donnent  du  mer- 
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cure  très-pur,  qu'on  ap}3elle  mercure  revivifié  du 
cinabre;  la  chaux,  les  alkalis ,  la  plupart  des  mé- 
taux peuvent  être  substitués  au  fer. 

Le  mercure  s'amalgame  avec  presque  tous  les 
métaux ,  et  c'est  sur  cette  propriété  qu'est  fondé 
l'art  des  doreurs  sur  métaux ,  de  l'étameur  des 
glaces ,  de  l'exploitation  des  mines  d'or  ou  d'ar- 
gent 5  ôcc. 

Le  mercure  est  encore  employé  pour  les  ins- 
trumens  météorologiques  ;  il  a  l'avantage  sur  les 
autres  liqueurs,  i^.  de  ne  pas  se  geler  si  facile- 
ment ;  20.  d'être  plus  également  et  plus  graduelle- 
ment dilatable  ,  selon  les  belles  expériences  de 
Bucqiiet  et  Lavoiskr  ;  3°.  d'être  à-peu-près  de 
qualité  égale. 

Le  mercure  a  été  employé  en  nature  contre 
le  volvulus  ,  et  on  n'en  a  jamais  observé  de  mau- 
vais effets  ;  on  le  mêle  aux  graiss'es  pour  en  for- 
mer des  onguens  très-usités  pour  combattre  les 
maladies  vénériennes  ;  on  les  prépare  au  tiers 
ou  par  moitié  de  mercure,  selon  l'exigence  des  cas. 

L'eau  mercurielle  sert  comme  escarotique. 

Les  oxides  rouges  remplissent  le  même  objet. 

Le  muriate  de  mercure  doux  est  employé  comme 
purgatif,  on  le  fait  entrer  dans  la  composition 
des  pilules  pour  pousser  par  la  peau  et  attaquer 
des  vices  vénériens. 

Le  muriate  de  mercure  corrosif  est  d'un  usage 

très- 
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îrès-étendu,  sur-tout  contre  les  maladies  véné- 
riennes. Ce  remède  demande  de  l'habiieté  et  de 
|a  prudence  ;  mais  j'ai  entendu  dire  à  tous  les 
médecins  de  réputation  que  c'étoit  le  remède  le 
plus  héroïque  et  le  plus  sûr  qu'eût  la  médecine  ; 
à  haute  dose  il  irrite,  porte  à  la  poitrine,  oc- 
casionne des  spasmes  dans  le  bas-ventre  et  laisse 
des  impressions  qu'il  est  difficile  de  guérir. 

Le  cinabre  est  employé  en  fumigations  pour  dé- 
truire certains  insectes  qui  s'attachent  à  la  peau  : 
on  se  sert  du  vermillon  dans  la  peinture. 

CHAPITRE    X  I  I  î. 

De  V Argent, 

L'argent  est  un  métal  d'une  couleur  blanche 
qui  n'a  ni  odeur  ni  saveur,  presque  inaltérable  par 
le  feu ,  très-ductile  ,  fort  tenace.  Un  pied  cube  de 
ce  métal  fondu  pèse  712  livres.  La  pesanteur  spé- 
cilique  de  l'argent  fondu  est  de  101752.  Voyez 
Brisson, 

Il  se  présente  sous  cinq  états  dans  la  terre  ; 
et  nous  allons  le  considérer  sous  tous  ses  rap- 
ports. 

i*^.  Argent  vierge  ou  Jiaùf.  L'argent  natif  offre 
diverses  tormes  :  i^.  on  le  trouve  en  rameaux 
composés  d'octaèdr-es  implantés  les  uns  dans  les 

Tome  IL  B  h 
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autres  ;  cette  variété  est  connue ,  par  la  plupart 
des  minéralogistes  ,  sous  le  nom  d'crgcnt  vierge  en 
végétation.  On  connoît  quatre  procédés  indiques 
par  Sage  pour  opérer  la  crystallisaîion  de  l'argent , 
l'amalgame,  la  réduction  par  le  phosphore  ,  la  ré- 
duction par  le  cuivre  jla  fusion  :  on  peut  voir  dans 
V Analyse  chym'ique  le  détail  de  ces  quatre  procé- 
dés ,  page  238  et  suivantes,  Liv.  III. 

On  trouve  encore  l'argent  natif  en  filets  minces, 
capillaires  ,  flexibles,  contournés.  La  décompo- 
sition des  mines  d'argent  rouges  ou  vitreuses 
donne  lieu  à  la  formation  de  cette  espèce  ;  on  peut 
même  la  produire  en  calcinant  lentement  une  de 
ces  sortes  de  mines. 

L'argent  se  présente  aussi  sous  forme  irrégu- 
lière  ;  il  est  alors  en  lames  minces  dispersées  dans 
des  gangues,  ou  bien  en  masse,  Alhïnus  rapporte, 
dans  la  Chronique  des  mines  deMisnie,  qu'on 
trouva,  en  1478  ,  à  Scheneeberg,  un  bloc  d'ar- 
gent natif  pesant  quatre  cents  quintaux.  Albert  di 
Saxe  descendit  dans  la  mine  pour  voir  ce  mor- 
ceau surprenant ,  et  se  ^lI  servir  à  dîner  sur  cette 
niasse  d'argent. 

2°.  Argent  vitreux  ou  minéralisé  par  le  soufre. 
Cette  mine  est  de  couleur  grise  ;  eiie  se  laisse  cou- 
per comme  le  plomb  ;  cette  m.ine  crystallise  en 
octaèdres  ou  en  cubes  tronqués  ;  elle  est  le  plus 
souvent  sans  forme  déterminée  :  on  peut  en  ex- 
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traire  le  soufre  par  la  chaleur  ;  elle  en  fournit 
environ  16  livres  au  quinraL 

Lorsque  le  soufre  est  contenu  en  plus  grande 
quantité  dans  la  mine,  elle  devient  noire  ,  po- 
reuse ,  friable. 

3  ^.  Mine  d^argens  rouge  ,  minéralisé  par  le  soufre 
et  Carscnid.  Cecîe  espèce  crystallise  en  prismes 
hexaèdres  ,  terminés  par  une  pyramide  trièdre  ob- 
tuse à  plans  rhombes  ;  elle  se  trouve  assez  souvent 
en  masses  irrégulières  sans  forme  détei minée;  elle 
a  la  couleur  et  la  transparence  du  rubis. 

Sage  a  retiré  de  cette  mine  ,  par  la  distillation  , 
de  l'eau,  de  l'acide  carbonique  et  des  oxidts  d'ar- 
senic sulfurés  jaunes  et  rouges.  Si  on  calcine  cette 
mine  dans  un  têt ,  et  qu'on  en  fasse  exhaler  le 
minéralisateur ,  on  trouve  le  résidu  à  l'état  mé- 
tallique offrant  à  sa  surface  des  filets  d'argent  con- 
tournés; dans  cette  opération  une  parïie  de  l'ar- 
gent passe  à  Tétat  d  oxide  gris. 

40.  Mine  d\irgznt  blanche  antimoniale  :  argent  et 
antimoine  minéralisés  par  le  soufre.  Cette  mine  est 
blanche  comme  l'argent;  elle  est  fragile,  sa  cas- 
sure est  granuleuse  ;  elle  est  quelquefois  en  pris- 
mes hexaèdres  tronqués-net  aux  deux  bouts  :  on 
en  trouve  de  semblables  dans  la  pnncipauté  de 
Furstenbcrg.  Cette  mine  ,  exposée  au  itu,  y  de- 
vient fluide  comme  Tcau ,  il  s'en  e:ih^le  de  l'an- 
timoine et  du  soufre  ;  il  reste  de  l'argent  et  un 
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oxide  d'antimoine  ;  on  la  débarrasse  de  ce  demi- 
métal  par  la  fonte  ,  à  l'aide  des  fondans  et  de  la 
coiipellation. 

5^.  Mine  'cT argent  corné  ^  muricte  d\irgent.  Cette 
espèce  est  d\m  gris  jaunâtre  sale  :  elle  est  molle  , 
s'écrase  et  se  coupe  facilement.  On  la  fond  à  une 
douce  chaleur ,  elle  se  sublime  sans  se  décompo- 
ser ,  elle  est  crystallisée  en  cubes ,  et  plus  sou- 
vent elle  n'offre  aucune  forme  régulière.  Elle  est 
minéralisée  par  l'acide  muriatique  :  Woulf  y  a 
même  démontré  un  peu  d'acide  suifurique. 

6^.  L'argent  est  encore  fort  souvent  allié  avec 
divers  métaux ,  tels  que  le  plomb ,  le  cuivre  ,  le 
bismuth ,  le  cobalt  ;  et  on  exploite  quelquefois 
ces  mines  par  rapport  à  la  quantité  d'argent 
qu'elles  contiennent. 

La  manière  d'exploiter  uiie  mine  d'argent  varie 
selon  sa  nature  :  mais  on  peut  réduire  aux  pro- 
cédés suivans  tous  ceux  qui  sont  usités  dans  les 
divers  pays. 

1°.  Dans  le  Pérou  et  le  Mexique  on  bocarde 
le  minerai ,  on  le  grille  ,  on  le  lave,  et  puis  on 
le  triture  avec  du  m.ercure  dans  des  chaudières 
de  cuivre ,  remplies  d'eau  entretenue  à  la  chaleur 
de  l'ébullition;  on  agite  le  tout  par  le  moyen 
de  moulinets  à  ailerons  ;  on  exprime  ensuite  l'a- 
malgame dans  une  peau  ;  on  chauffe  cette  amal- 
game pour  en  retirer  le  mercure^et  l'argent  reste  seul. 
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Cette  méthode  est  vicieuse,  i"^.  Le  feu  volati- 
lise une  portion  du  muriate  d'argent  abondant 
dans  ces  mines  ;  2^.  les  lavages  entraînent  une 
portion  de  l'oxide  d'argent  ;  30.  et  le  mercure  ne 
s'amalgame  ni  avec  les  muriates  d'argent,  ni  avec 
les  sulfates  de  ce  métal. 

2^,  Lorsqu'on  doit  exploiter  des  mines  d'ar- 
gent minéralisées  par  le  soufre  ou  l'arsenic ,  on 
les  grille  ,  on  les  bocarde ,  on  les  lave  ,  et  on  les 
fond  avec  du  plomb  ;  ce  métal  s'empare  de  tout 
l'argent ,  et  en  le  sépare  par  la  coupellation. 

30.  Lorsque  la  mine  d'argent  est  pauvre,  on 
fond  la  mine  avec  de  la  pyrite  cuivreuse  ,  et  on 
traite  ce  mélange  par  la  liquation.  Voyez  V article 
du  plomb. 

Pour  déterminer  le  degré  de  pureté  de  l'argent; 
on  suppose  un  poids  donné  d'argent  composé 
de  douze  parties ,  qui  sont  représentées  par  le 
mot  deniers  :  chaque  denier  est  divisé  en  24  grains: 
l'argent  exempt  de  tout  mélange  ,  est  dit  a  iz 
deniers. 

Pour  essayer  de  l'argent  donné  et  en  recon- 
noitre  le  titre  ,  le  règlement  relatif  aux  mon- 
noies  prescrit  de  prendre  36  grains  d'argent  ;  en 
l'enveloppe  dans  un  cornet  de  plomb  exempt  de 
fin ,  et  on  procède  à  la  coupellation  :  on  juge , 
par  la  perte  qu'a   éprouvée  le  bouton  d'argent 
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qui  reste  sur  la  coupelle  ,  de  la  quantité  d'alliage: 
sî  la  perte  est  d'un  douzième,  on  dit  que  l'ar- 
gent est  a  II  deniers.  On  peut  voir ,  dan*?  VAn 
d'essayer  Cor  et  fardent ,  par  Sage  ,  les  détails  qui 
concernent  cette  opération. 

On  donne  de  la  dureté  à  l'argent  en  le  mêlant 
avec  du  cuivre  ;  et  c'est  pour  cette  raison  qu'on 
l'allie  avec  ce  métal  pour  l'orfèvrerie  et  les  mon- 
noies  :  la  loi  permet  un  douzième  d'alliage  pour 
les  monnoies ,  et  c'est  cette  portion  de  cuivre 
qui  rend  bleue  la  dissolution  des  monnoies  par 

l'acide  nitriaue. 

i. 

L'argent  ne  s'altère  point  par  le  contact  de  l'air: 
âl  se  fond  à  une  chaleur  assez  forte  y  mais  on  peut 
le  volatiliser  par  un  feu  violent  sans  l'altérer  ; 
c'est  ce  quia  été  prouvé  par  les  belles  expériences 
des  académiciens  de  Paris',  faites  au  foyer  du 
miroir  de  la  lentille  de  Trudcùne  :  ce  métal  ré- 
pand une  fumée  épaisse  qui  blanchit  les  lames 
d'or  qu'en  expose  immédiatement  dessus. 

Juncker  a  voit  converti  l'argent  en  verre ,  en  le 
traitant  par  la  réverbération  d'une  chaleur  très- 
forte  5  à  la  manière  è^Isacc  le  Hollandois. 

Macqucr  ^  en  exposant  vingt  fois  de  suite  de 
l'argent  au  feu  qui  cuit  la  porcelaine  de  Sève, 
a  obtenu  un  verre  vert  d'olive.  On  a  aussi  observé 
que  ce  mitai,  exposé  au  foyer  du  miroir  ardent. 
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prësentoit  une  matière  blanche  ,  pulvérulente  à 
la  surface  ,  et  un  enduit  vitreux  verdâtre  sur  le 
support  sur  lequel  il  étoit  placé. 

Quoique  ces  expériences  prouvent  clairement 
que  l'argent  peut  se  combiner  avec  l'oxigène  ,  la 
difficulté  qu'on  éprouve  à  opérer  cette  combinai- 
son ,  et  la  facilité  avec  laquelle  cet  air  là  se  dégage 
de  ces  oxides  ,  annoncent  peu  d'affinité  entre  ces 
deux  substances. 

Si  on  présente  de  l'argent  très -divisé  à  de  l'a- 
cide sulfurique  concentré  et  bouiliant ,  il  se  dé- 
gage du  gaz  sulfureux  ;  l'argent  est  réduit  en  une 
matière  blanche  qui  est  un  véritable  oxide  d'ar- 
gent 5  et  contient  un  peu  de  sulfate  qu'on  peut 
obtenir  en  petites  aiguilles ,  ou  en  plaques  for- 
mées par  la  réunion  de  ces  aiguilles  sur  leur  lon- 
gueur, comme  l'a  observé  Fourcroy  :  ce  sel  se  fond 
au  feu  5  il  est  très- fixe  ;  si  on  en  précipite  l'argent 
par  les  métaux  ou  les  alkalis,  ces  précipités  se 
réduisent  sans  addition. 

L'acide  nitrique  dissout  l'argent  avec  rapidité  ; 
îl  se  dégage  beaucoup  de  gaz  nitreux  ,  la  dissolu- 
tion er^t  d'abord  bleue  :  mais  cette  couleur  dis- 
paroît  lorsque  l'argent  est  pur ,  et  dégénère  en 
une  couleur  verte  s'il  est  allié  de  cuivre.  L'acide 
nitrique  peut  dissoudre  plus  de  moitié  de  son 
poids  d'argent  ;  alors  la  dissolution  laisse  préci- 
piter des  crystaux  en  lames  hexagones  triangu- 
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laires  ou  quarrées  ,  qu'on  appelle  nhrcitc  d'argenCy 

crystaux  de  Lune. ,  nïtre  lunaire ,  ckc. 

La  ciissolution  de  ces  crystaux ,  connue  géné- 
ralement sous  le  nom  de  dissolution  ^argent ,  est 
très- caustique  ;  elle  colore  la  peau  en  noir ,  biûîe 
l'épiderme,  et  la  désorganise  si  complètement, que 
la  tache  ne  disparoît  que  par  le  renouvellement 
de  la  peau. 

Le  nitrate  d'argent  fuse  sur  les  charbons  ardens  ; 
mais  si  on  l'expose  à  la  chaleur  dans  des  vases 
de  terre  ou  de  métal ,  il  se  liquéfie  à  une  douce 
chaleur  ,  et  on  peut  le  couler  alors  dans  une  lin- 
gotière.  Ce  nitrate  d'argent  fondu  forme  la  pierrt 
infernale.  Il  faut  avoir  la  précaution  de  le  couler 
dès  qu'il  est  liquide  ;  sans  cela  l'acide  se  dégage , 
l'argent  se  revivifie ,  et  la  pierre  infernale  perd 


de  sa  vertu. 


La  pierre  infernale  faite  avec  de  l'argent  pur , 
et  préparée  avec  les  conditions  ci  -  dessus ,  est 
blanchâtre  ,  tandis  qu'elle  est  noirâtre  lorsqu'on 
la  laisse  en  fonte  quelque  temps. 

La  pierre  infernale  est  très-souvent  mêlée  de 
nitraie  de  cuivre  ;  cette  fraude  est  répréhensible , 
en  ce  que  cet  alliage  rend!  les  plaies  de  mauvais 
caractère. 

On  emploie  la  pierre  infernale  comme  esca- 
otique ,  et -^on  s'en  sert  pour  ronger  les  chairs 
mortes. 
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L'argent  peut  être  précipita  de  sa  dissolution 
par  l'eau  de  chaux,  les  alkalis  et  quelques  métaux  : 
ces  derniers  nous  présentent  des  phénomènes  très- 
importans. 

i^.  Une  lame  de  cuivre  mise  dans  une  dissolu- 
tion d'argent  étendue  d'eau,  précipite  ce  métal f 
il  adhère,  dans  le  moment  qu'il  se  précipite,  à  la 
surface  du  cuivre  ,  où,  il  forme  une  espèce  de 
mousse;  à  mesure  que  l'argent  se  précipite,  Teau 
prend  une  teinte  bleue  qui  annonce  que  le  cuivre 
se  dissout  dans  l'acide  nitrique  pour  remplacer 
l'argent;  lorsque  tout  Targenf  est  dégagé  ,  on  dé- 
cante l'eau ,  on  fait  sécher  l'argent  et  on  le  fond 
dans  des  creusets  pour  le  couler  en  lingots.  Cet 
argent  retient  presque  toujours  un  peu  de  cuivre 
dont  on  le  débarrasse  par  la  coupellation  avec  le 
plomb ,  et  alors  l'argent  est  pur.  Ce  procédé  est 
usité  dans  les  monnoies  ,  où  l'on  fait  le  départ 
de  l'or  avec  l'argent  :  on  commence  par  s'em- 
parer de  l'argent  à  l'aide  de  l'acide  nitrique,  et 
on  précipite  ensuite  l'argent  par  le  moyen  du 
cuivre. 

2^.  L'argent  est  aussi  précipité  par  le  mercure: 
dans  cette  opération ,  il  s'amalgame  avec  un  peu 
de  mercure  et  forme  des  crystaux  tétraèdres  , 
terminés  par  une  pyramide  tétraèdre  ,  articulés 
les  uns  sur  les  autres  ;  cet  arrangement  leur  donne 
la  forme  d'une  végétation ,  et  a  fait  nommer  ce 
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précipité  arhrc  de  Diane,  Lemery  ,  Homherg  et  aiN 
très  chymistes ,  ont  successivement  publié  à^^ 
procédés  pour  produire  ce  phénomène  :  mais  celui 
qui  m'a  le  mieux  réussi  est  décrit  par  Baumi  :  on 
prend  six  gros  de  dissolution  d'argent  et  quatre 
gros  de  celle  de  mercure ,  bien  saturées  l'une  et 
l'autre  ;  on  les  étend  de  cinq  onces  d'eau  distillée  ; 
on  les  met  dans  un  vase  conique ,  et  on  y  verse 
une  amalgame  faite  avec  sept  parties  de  mercure 
et  une  d'argent  ;  dans  le  moment  on  voit  se  dé- 
gager de  la  surface  de  l'amalgame  une  multitude 
de  petits  crystaux  sur  lesquels  viennent  s'en  ar- 
ticuler de  nouveaux  ;  et  il  en  résulte  une  végé- 
tation qui  s'élève  à  vue  d'œil.  Pour  rendre  ce  phé- 
nomène plus  saillant  ,  je  décante  l'eau  épuisée 
d'argent  et  en  substitue  de  nouvelle;  par  ce 
moyen  je  remplis  un  vase  quelconque  de  ces  vé- 
gétations. 

On  peut  séparer  par  le  feu  le  mercure  amalgamé 
avec  l'argent  dans  cette  opération.    • 

L'acide  muriatique  ne  dissout  point  l'argent, 
mais  il  dissout  promptement  ses  cxides.  L'acide 
muriatique  oxigéné  dissout  l'argent. 

Pour  opérer  une  combinaison  sure  et  prompte 
de  l'acide  muriatique  avec  l'argent ,  on  verse  cet 
acide  dans  une  dissolution  de  nitrate  d'argent;  il 
se  fait  sur  le  champ  un  précipité  qui  est  connu 
SQus  le  nom  de  lum  cornée.  Ce  muriate  d'argent 
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est  très  -  fusible  :  si  on  l'expose  à  une  chaleur 
douce ,  il  se  fond  en  une  substance  grise  et  trans- 
parente assez  semblable  à  la  corm  ;  si  on  y  fait 
éprouver  un  degré  de  feu  plus  fort ,  il  se  décom- 
pose ,  une  partie  se  volatilise,  et  l'autre  se  réduit 
en  argent. 

Le  muriate  d'argent ,  exposé  à  la  lumière  du 
soleil ,  brunit-  en  peu  de  temps  ;  il  s'en  dégage  du 
gaz  oxigène  qu'on  peut  recueillir  en  le  mettant 
sous  l'eau  ,  d'après  le  procédé  de  B^rtholUt.  Pres- 
que toutes  les  dissolutions  des  métaux  ont  la 
même  propriété  ;  le  nitrate  lunaire  se  colore  aussi 
et  abandonne  son  oxigiène  et  le  saz  nitreux. 

Une  livre  d'eau  bouillante  ne  dissout  que  trois 
ou  quatre  grains  de  muriate  d'argent  ,  d'après 
l'observation  de  Monnet,  Les  alkalis  peuvent  dé- 
composer le  muriate  d'argent  et  en  séparer  ce 
métal.  On  peut  dégager  l'argçnt  de  ce  muriate  en 
le  fondant  avec  trois  parties  de  flux  noir. 

Bcnholht  nous  a  fait  connoître  le  procédé  sui- 
vant pour.former  une  poudre  fulminante  ,  la  plus 
terrible  et  la  plus  étonnante  que  nous  connoisslons 
encore  :  prenez  de  l'argent  de  coupelle  ,  dissolvez- 
le  dans  l'acide  nitrique;  précipitez  l'argent  de  cette 
dissolution  par  l'eau  de  chaux;  décantez  et  exposez 
l'oxide  pendant  trois  jours  à  l'air.  BcrtholUtimz^ 
glne  que  la  présence  de  la  lumière  peut  influer 
sur  le  succès  de  l'expérience. 
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Etendez  cet  oxîde  desséché  dans  Tammomaque,^ 
il  prendra  la  forme  d'une  poudre  noire;  décantez 
et  laissez  sécher  à  l'air  cette  poudre ,  c'est  elle 
qui  forme  X argent  fulminant, 

La  poudre  à  canon ,  l'or  fulminant  même  ,  ne 
peuvent  pas  être  comparés  à  ce  produit  nouveau. 
Il  faut  le  contact  du  feu  pour  faire  détonner  la 
poudre  ;  il  faut  faire  prendre  à  l'or-  fulminant  un 
degré  déterminé  de  chaleur  pour  qu'il  fulmine, 
tandis  que  le  contact  d'un  corps  froid  suffit  pour 
faire  détonner  l'argent  fulminant  ;  enfin,  ce  pro- 
duit, une  fois  obtenu,  on  ne  peut  plus  le  tou- 
cher ;  on  ne  doit  pas  prétendre  l'enfermer  dans  un. 
flacon  ,  il  faut  qu'il  reste  dans  la  capsule  où  s'est 
faite  l'évaporation. 

Il  est  inutile  d'observer  qu'on  ne  doit  tenter 
la  fulmination  que  sur  de  petites  quantités,  le 
poids  d'un  grain  ,  par  exemple  ;  car  un  plus  grand 
volume  donneroit  lieu  à  une  détonnation  dan- 
gereuse. 

On  conçoit  la  nécessité  de  ne  faire  cette  pré- 
paration que  le  visage  couvert  d'un  masque  garni 
d'yeux  de  verre.  Il  est  prudent  de  faire  dessécher 
l'argent  fulminant  dans  de  petites  capsules  de 
métal. 

Voici  une  dernière  expérience  qui  complétera 
ridée  quç  l'on  doit  se  former  de  la  propriété 
fulminante  de  cette  préparation. 
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Prenez  rammoniaque  qui  a  été  employée  à  la 
conversion  de  l'oxide  d'argent  en  ce  précipité 
noir  qui  fait  l'argent  fulminant  ;  mettez  cette  am- 
inoniaque  dans  un  petit  matras  de  verre  mince , 
et  faites- lui  prendre  le  degré  de  l'ébullition  né- 
cessaire pour  compléter  la  combinaison  ;  retirez 
le  matras  du  feu  ;  il  se  formera  sur  sa  paroi  in- 
térieure un  enduit  hérissé  de  petits  crystaux  que 
recouvrira  la  liqueur. 

Si ,  sous  cette  liqueur  refioidie ,  on  touche  un 
de  ces  crystaux ,  il  se  fait  une  explosion  qui  brise 
le  matras. 

Le  procédé  pour  obtenir  l'argent  fulminant 
étant  décrit ,  ses  eifets  connus  ,  et  les  précautions 
nécessaires  pour  tenter  l'expérience  bien  énoncées, 
nous  dirons  un  mot  de  la  théorie  du  phénomène; 
c'est  celle  de  l'or  fulminant  établie  par  Bcrthollct, 
Voyez  Mémoires  de  C  Académie  des  Sciences ,  anné& 

Iy86. 

Dans  cette  opération  ,  l'oxigène  qui  tient  très- 
peu  à  l'argent ,  se  combine  avec  l'hydrogène  de 
l'ammoniaque  :  de  la  combinaison  de  l'oxigène 
et  de  l'hydrogène,  il  résulte  de  l'eau  dans  Tcrac 
de  vapeur;  cette  eau  ,  vaporisée  instantanément, 
jouissant  de  toute  l'élasticité ,  de  toute  la  force 
expansive  dont  elle  est  douée  dans  cet  état  de 
vapeurs ,  est  la  cause  principale  du  phénomène, 
«dans  lequel  le  nitrogène  qui  se  dégage  de  Tsm- 
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monîaqiie  avec  toute  son  expansibilité  joue  aussi 
im  grand  rôle. 

Après  la  fulminaticn ,  l'argent  se  trouve  réduit, 
revivifié,  c'est-à-dire, qu'il  reprend  son  état  mé- 
tallique ;  il  redevient  ce  qu'il  étoit  en  sortant  de 
la  coupelle ,  blanc  et  brillant. 

Le  principal  usage  de  l'argent  est  d'être  f\'appé 
au  coin  des  divers  états  ,  pour  servir  de  signe  re- 
présentatif de  toute  marchandise. 

Son  brillant  métallique  l'a  fait  adopter  comme 
ornement.  Sa  dureté  et  son  inaltérabilité  à  l'air 
le  rendent  très-précieux. 

On  l'allie  au  cuivre  pour  former  la  soudure  :  de 
là  vient  que  les  pièces  d'argenterie  soudées  sont 
sujettes  à  la  rouille  et  au  verdet. 

CHAPITRE    XIV. 
De  rOr. 

l'or  est,  après  la  platine,  le  métal  le  plus 
parfait ,  le  plus  dut'tile  ,  le  plus  tenace  et  le  plus 
inaltérable  de  tous  les  métaux  connus  :  un  pied 
cube  de  ce  métal  pur  fondu  et  non  forgé ,  pèse 
1348  liv.  et  sa  pesanteur  spécifique  est  de  192581. 
Voyez  Brisson, 

L'or  n'a  ni  odeur  ni  saveur  :  la  couleur  en  est 
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jaune  ;  mais  elle  varie  selon  le  degré  de  pureté 
du  métal. 

i*'.  Comme  l'or  est  très  -  peu  altérable,  il  est 
presque  toujours  à  l'état  natif;  et  sous  cette 
forme  il  présente  les  variétés  suivantes.  i°.  Il 
se  trouve  en  octaèdres  dans  les  mines  d'or  de 
Boïtza  en  Transylvanie;  quelquefois  ces  octaèdres 
sont  tronqués  de  manière  à  n'offrir  que  des  lames 
hexagones.  Cet  or  natif  est  allié  avec  un  peu 
il'argent  qui ,  suivant  ^Sage ,  lui  donne  une  cou- 
leur d'un  jaune  pâle  5  on  Ta  aussi  trouvé  crys- 
tallisé  en  prismes  tétraèdres  terminés  par  des  py- 
ramides à  quatre  pans  ;  l'amalgame  faite  avec  quel- 
ques précautions ,  peut  également  faire  aiTecter  à 
l'or  une  forme  à-peu-près  semblable  ,  d'après 
Sage;  et  l'or  réduit  par  le  phosphore  présente 
quelquefois  des  crystaux  octaèdres.  L'or  crys- 
tallise  aussi  par  la  fusion  :  Tillet  et  Monge^  lont 
obtenu  en  pyramides  quadrangulaires  courtes. 
20.  L'or  natif  oiTre  quelquefois  des  fibres  ou  £la- 
mens  de  diverse  longueur  ;  on  le  trouve  aussi  en 
lames  disséminées  dans  une  gangue;  la  mine  d'or  de 
la  Gardette  ,  à  quelques  lieues  d'Allemont  dans  le 
ci-devant  Dauphiné,  est  de  ce  genre.  30.  L'or  est 
aussi  quelquefois  en  paillettes  dispersées  dans  le 
sable  ou  dans  des  terres  ;  c'est  sous  cette  forme 
qu'il  se  présente  dans  les  rivières  aurifères  ,  telles 
que  l'Arricge,  Cèze ,  le  Gardon  ,  le  Rhon^  ^  ô^c. 
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Ces  paillettes  ont  quelquefois  le  diamètre  d'une 
ligne ,  mais  pour  l'ordinaire  elles  sont  si  petires 
qu'elles  échappent  à  la  vue.  4°.  L'or  est  quelque- 
fois en  masses  irrëgullères ,  et  on  le  connoît  alors 
sous  le  nom  de  pépites  cTor  ;  on  en  trouve  de  trcs- 
grosses  dans  le  Mexique  et  le  Pérou. 

2^.  L'or  est  quelquefois  minéralisé  par  le  soufre 
à  l'aide  du  fer  :  les  pyrites  aurifères  sont  fi'é- 
quentes  au  Pérou  ,  en  Sybérie  ,  en  Suède  ,  en 
Hongrie  ,  &c.  Pour  reconnoître  si  une  pyrite 
contient  de  l'or  ou  n'en  contient  pas ,  il  faut  la 
piler  5  verser  dessus  de  l'acide  nitrique  jusqu'à 
ce  qu'il  n'y  ait  plus  rien  de  soluble  ,  étendre 
cette  dissolution  dans  beaucoup  d'eau  ,  enlever 
par  les  lavages  les  parties  les  plus  légères  qui  sont 
insolubles ,  et  on  voit  dans  le  résidu  s'il  y  a  de 
l'or  eu  non. 

Lorsque  la  pyrite  martiale  se  décompose  , 
l'or  en  est  toujours  mis  à  nud  :  il  est  vraisem- 
blable que  les  paillettes  d'or  des  rivières  auri- 
fères proviennent  d'une  semblable  décomposi- 
tion. 

L'or  est  quelquefois  minéralisé  par  le  soufre 
à  l'aide  du  zinc  ,  comme  dans  la  mine  d'or  de 
Nagyag  ;  cette  mine  contient  encore  du  plomb, 
de  l'antimoine  5  du  cuivre  ,  de  l'argent  et  de  l'or. 

30.  Sage  a  donné  la  description  et  l'analyse 
d'une  mine  d'or  arsenicale. 
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■4°.  L'or  existe  encore  en  nature  dans  les  vé- 
gétaux :  Bêcher  en  avoit  retire;  Henckd  a  sou- 
tenu qu'ils  en  contenoient.  Sage,  a  repris  le  tra- 
vail et  en  a  trouvé  :  il  a  dressé  le  tableau  sui- 
vant des  quantités  qu'il  a  retirées  de  diverses 
terres  par  quintal, 

i"^.    Terreau.     .     .     .     i  gros    56  grains  d'or. 
Terre  de  bruyère.   2  36 

Terre  de  jardin.    .    5 
Terre    de   potager 
fumée  tous  les  ans  de- 
puis  60  ans.  2   onces  3  40 

Ces  résultats  ont  été  d'abord  conteftés  ;  mais 
aujourd'hui  il  paroît  généralement  convenu  que 
l'or  y  est  contenu  ,  mais  en  moindre  quantité. 
Btrtholkt  a  retiré  40  grains  huit  vingt-cinquièmes 
d'or  par  quintal  de  cendre;  Rouelle ^  Darcet  et 
Deyeux  en  ont  aussi  retiré» 

C'est  donc  un  fait  physique  que  l'exiftence  de 
l'or  dans  les  végétaux. 

La  manière  d'exploiter  les  mines  d'or  est,  à 
peu  de  chose  près ,  celle  usitée  pour  les  mines 
d'argent  :  lorsque  l'or  est  natif,  il  ne  s'agit  que 
de  diviser  par  le  bocard ,  de  laver  et  d'amalga- 
mer ;  si  la  mine  est  minéralisée ,  on  torréfie ,  on 
bocarde  ,  on  lave  et  on  fond  avec  du  plomb , 
puis  on  coupelle  ;  on  emploie  aussi  la  liquation 
pour  les  mines  pauvres. 

Tome  lU  C  c 
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Les  personnes  qui  exploitent  l'or  en.  feuilles 
disscmiîié  clans  le  sable  de  quelques  rivières,  sont 
connues  sous  le  nom  à^orpaillmrs  ou  de  pjiiUo' 
teurs  :  les  pailloteurs  de  la  rivière  de  Ccze ,  après 
avoir  reconnu  que  la  terre  est  assez  riche  pour 
permettre  l'exploitation  ,  placent  sur  le  bord  de 
la  rivière  une  table  de  quelques  pieds  de  long 
sur  environ  un  pied  et  demi  de  large  ;  elle  est 
entourée  de  rebords  sur  trois  de  ses  côtés  ;  on 
cloue  sur  cette  planche  des  morceaux  d'étofFe 
à  longs  poils  ;  et  on  y  met  dessus  le  sable  que 
Ton  lave  afin  d'enlever  tout  ce  qu'il  y  a  de 
plus  léger.  Lorsque  l'étoffe  est  assez  chargée  de 
paillettes  d'or,  on  la  secoue  dans  une  terrine, 
on  l'agite  circulairement  avec  de  l'eau  pour  en- 
lever le  sable  le  plus  léger ,  et  ensuite  on  y  met 
du  mercure  pour  faire  l'amalgame  (i). 

L'*"*  nous  a  fait  connoître  en  détail  le  procédé 


(  1  )  Pour  prendre  des  renseignemens  très-détdillés  sur 
l'exploitation  des  sables  aurifères,  on  peut  consulter _,  i°.  le 
Mémoire  de  Réaumar  sur  les  rivières  aurifères  de  la  Ré- 
publique,  cons'gné  parmi  ceux  de  racadémie,  année  1718; 
2°.  le  Mémoire  de  Guctjzrd  sur  l'Ariège  ,  inséré  dans  le  vo- 
lume de  1761  ;  3°.  le.  Mémoire  sur  l'or  qu'on  retire  de 
TAriège  ,  dans  le  pays  de  Foix  ,  par  Dktrlch  :  les  divers 
procédés  sont  discutés  dans  ce  dernier  ;  et  ce  célèbre  mi- 
néralogiste en  propose  de  plus  économiques  et  de  plus  avan- 
tageux. 
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usité  dans  rAméiique  méridionale  Espagnole , 
pour  exploiter  les  mines  d'or  :  on  se  procure 
assez  d'eau  pour  pouv-  ir  laver  le  minerai;  on  éta- 
blit une  rigole  qui  entraîne  la  terre  et  tout  ce 
qui  est  léger  ;  des  esclaves  nègres  dispersés  sur 
le  bord  y  font  tomber  de  nouvelle  terre  ,  tandis 
que  d'autres  qui  sent  dans  le  ruisseau  la  gâchent 
et  la  délaient  avec  les  pieds  et  les  mains.  On 
a  soin  de  mettre  ,  en  travers  du  courant  de  l'eau , 
des  morceaux  de  bois  pour  retenir  les  parties, 
les  plus  légères  du  métal  ;  on  continue  ce  travail 
un  mois  et  même  des  années.  Lorsqu'on  veut 
cesser  on  détourne  l'eau  ;  alor^  ,  en  présence  du 
maître,  les  travailleurs  relavent  le  sable  avec  des 
plats  de  bois  en  forme  d'entonnoirs  évasés  ,  d^an 
*pied  de  diamètre,  au  fond  desquels  est  un  en- 
foncement de  la  grosseur  du  pouce.  On  remplit  le 
plat  avec  le  sable ,  et  par  un  mouvement  circu- 
laire on  fait  échapper  par  les  bords  ce  qu'il  y  a 
de  plus  léger ,  les  matières  les  plus  pesantes 
restent  au  fond  ;  on  sépare  ensuite  le  platine 
grains  par  grains  avec  la  lame  d'un  couteau 
sur  une  planche  bien  lisse.  On  amalgame  le  reste, 
à  l'aide  des  mains ,  et  ensuite  d'un  pilon  de  bois  , 
dans  des  auges  de  bois  de  gayac  ;  on  sépare 
ensuite  l'or  du  mercure  par  le  feu. 

Born   a  réduit  à   un  seul  et   unique  procédé 
la  manière  d'exploiter  toutes  les  mines  d'or  et 

Ce  2 
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d'argent.  Tout  ce  qui  est  dctaillé  dans  rouvrnge 
publié  à  ce  sujet,  se  réduit  aux  opérations  sui- 
vantes : 

i^.   Bocarder  ^  diviser,  tamiser  le  minerai. 

2*^.  Torré-iier  convenablement. 

3*^.  Mêler  avec  du  muriate  de  soude,  de  l'eau 
et  du  mercure  ,  agiter  afin  de  faciliter  l'amal- 
game. ,j  ' 

4'^.  Exprimer  le  mercure  ou  l'amalgame. 

5^.  Distiller  lé  mercure  exprimé. 

6*^.  Affiner  l'argent  par  la-  coupelle. 

Ces  opérations  ont  été  d'abord  exécutées  à 
Schemnitz  en  Hongrie,  et  depuis  à  Joachimstal 
en  Bohême ,  en  présence  des  plus  grands  miné- 
ralogistes de  l'Europe  ,  rassemblés  auprès  de  Borfi 
par  les  divers  Souverains. 

Le  muriate  de  soude  est  employé  pour  dé- 
composer les  sulfates  produits  par  les  calcina- 
îions. 

Pour  déterminer  avec  précision  le  titre  de 
l'or,  on  suppose  que  le  çlus  pur  est  à  24  karaîs  , 
et  on  divise  les  karats  en  32^  de  karaî.  Le 
karat  est  toujours  représenté  par  un  grain  poids 
de  marc. 

La  loi  prescrit  d'opérer  sur  24  grains  d'or  ,  elle 
tolère  à  12  et  défend  à  6  ,  par  rapport  à  la 
dimculté  d'apprécier  les  divisions  qui  résultent 
de  ces  petites  quantités. 
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Pour  faii'e  le  dlpart  il  faut  employer  de  l'ar- 
gent bien  pur  ;  on  le  mêle  à  l'or ,  dans  la  pro- 
portion de  quatre  sur  un ,  ce  qui  a  fait  donner 
le  nom  à'inquari  ou  quanadon  à  cette  opéra- 
tion. Sage  a  reconnu  que  deux  parties  et  demie 
d'argent  ,  contre  une  d'or ,  'étoient  le  mélange 
le  plus  propre  pouT  composer  le  cornet  d'essai, 
on  met  les  deux  métaux  dans  une  lame  de  plomb 
faite  avec  quatre  parties  de  ce  iiqétal,  et  on  porte 
ce  mélange  dans  la  coupelle  lorsqu'elle  est  très- 
chaude  ;  on  a  un  bouton  de  fin  qui  coniient  l'or 
et  l'argent  ;  on  l'applatit ,  on  le  lamine  ,  on  le 
roule  en  cornet ,  on  le  m.et  dans  un  petit  maîras , 
et  on  verse  dessus  six  gros  d'acide  nitrique  pur 
à  32  degrés  de  concentration  ;  dès  que  le  matras^ 
est  écliaufFé ,  le  cornet  brunit ,  l'argent  se  dis- 
sout ,  et  il  se  dégage  beaucoup  de  vapeurs  ru- 
tilantes ;  au  bout  de  quinze  minutes  on  fait  la 
reprise ,  c'est-à-dire  ^  qu'on  décante  la  dissolution 
et  qu'on  ajoute  une  once  d'acide  très-pur  et  un 
peu  plus  concentré  pour  enlever  les  portions 
d'argent;  on  décante  cette  dissolution  après  une 
digestion  de  quinze  à  vingt  minutes ,  et  on  y 
met  de  l'eau  tiède  ;  on  lave  ainsi  le  cornet  jus- 
qu'à ce  que  l'eau  sorte  insipide  ;  on  dessèche 
le  cornet  dans  un  creuset ,  on  le  pèse  et  on  juge 
de  son  titre  par  la  diminution  de  son  poids. 

SchindUrs  et  Schutkr  ont  soutenu  que  l'or  re- 
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tenoit  toujours  un  peu  d'argent ,  qu'ils  ont  ap- 
pelle interhah  ou  surcharge  ;  Saoz  en  a  trouvé  un 
soixante-quatrième  de  grain  dans  l'essai  le  mieux 
fait. 

Pour  séparer  l'argent  qui  est  en  dissolution 
dans  l'acide  nitrique,  on  étend  cette  dissolution 
d'une  quantité  considérable  d'eau,  et  on  y  plonge 
des  Limes  de  cuivre  qui  précipitent  l'argent  , 
comme  nous  l'avons  observé  en  parlant  de  la 
dissolution  d'argent. 

L'or  exposé  au  feu  rougit  avant  de  se  fondre. 
L'oisqu'il  est  fendu  il  n'éprouve  aucune  alté- 
ration :  Kunckel  et  Boy  le  l'ont  retenu  à  un  feu 
de  verrerie  pendant  plusieurs  m.ois  sans  l'altérer. 
Homhcrg  a  néanmoins  observé  que  ce  métal  ex- 
posé au  foyer  de  la  lentille  de  Sckïrnaus  fumoit^ 
se  volatilisoit  et  se  vitrifioit  même  en  partie  ; 
Macquer  a  vérifié  cette  observation  au  miroir  de 
Trudaine  ;  il  a  vu  l'or  fumer,  se  volatiliser,  se 
couvrir  d'une  pellicule  matte,  et  se  former  vers 
le  milieu  un  oxide  violet. 

L'or  n'est  point  attaqué  par  l'acide  sulfurique. 

Le  nitrique  paroît  avoir  une  action  réelle  sur 
lui  :  Brandt  est  le  premier  qui  ait  annoncé  la 
dissolution  de  l'or  par  cet  acide  ;  les  expériences 
ont  été  faites  en  présence  du  Roi  de  Suède  et 
vérifiées  par  l'académie,  Scheffer  et  Bcrgmann  ont 
confirmé   l'assertion  de  Brandt  ;  et   Sage   a  en- 
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suite  publié  une  suite  d'expéricncts  sur  cette  ma- 
tière. Je  me  suis  convaincu  moi  merr.c,  par  plu- 
sieurs expériences,  que  l'acide  niiiioue  le  phis 
pur  attaquoit  l'or  à  hcid,  et  en  clissolvoiî  un  64® 
de  grain.  Lorsqu'on  a  fait  bouillir  de  l'acide  ni- 
trique bien  pur  sur  de  l'or  également  pur  ,  on 
peut  s'assurer  de  la  dissolution  de  trois  manières. 
1°.  Par  la  diminution  du  poids  du  métal  ;  2^.  prir 
l'évaporation  de  l'acide:  il  reste  alors  une  tache 
pourpreau  fond  du  vaisseau  évaporatoire;  3^par 
le  départ  au  moyen  d'une  lame  d'argent  qu'on 
met  dans  la  liqueur  ;  alor:  on  voit  en  peu  de 
temps  se  dégager  des  flocons  noirs  qui  sont  l'or 
lui-même.  Ces  phénomènes  paroissent  annoncer 
une  véiitable  dissolution  ,  et  non  Une  simple  divi- 
sion €t  suspension  ,  comme  on  Ta  avancé, 

La  quantité  d'or  dissoute  m'a  paru  varier  selon 
la  force  de  Tacide  ,  la  durée  de  l'ébullition  et 
l'épaisseur   du  cornet. 

L'acide  nitro-muiiatique  et  l'acide  mjiriatiqiîe 
oxigéné  sont  les  vrais  dissolvans  de  l'or  :  ces 
acides  l'attaquent  avec  d'autant  plus  d'énergie  , 
qu'ils  sont  plus  concent:cs  et  que  l'or  pre^ei^te 
plus  de  surface;  on  peut  même  accélérer  la  dis- 
solution par   la  chaleur. 

Cette  dissolution  a  une  couleur  jiune  ;  elle 
est  caustique  ,  tache  la  peau  en  pourpre;  si  on 
la  rapproche  convenablement^  elle  fou; ait  ôxs 
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crystaux  jaunes  comme  des  topazes ,  et  qui  af- 
fectent la  forme  d'octaèdres  tronqués  ;  ces  crys- 
taux sont  un  vrai  muriate  d'or.  D  après  Berg" 
viann  ,  Sage ,  &c.  si  on  distille  la  dissolution 
d'or,  on  obtient  une  liqueur  rouge  qui  n'est  que 
l'acide  muriatique  coloré  par  un'  peu  d'or  qu'il 
a  entraîné  ;  c'est  ce  que  les  adeptes  connoisscnt 
sous  le  nom  de  lion  rouge. 

On  peut  précipiter  l'or  de  sa  dissolution  sous 
plusieurs  couleurs ,  selon  la  nature  des  substances 
employées  à  faire  la  précipitation. 

L'or  est  précipité  par  la  chaux  &C  la  magnésie 
en  une  poudre  jaune  oii  l'or  est  presque  à  «l'état 
métallique  ;  il  suffit  d'un  feu  léger  pour  l'y  faire 
passer. 

Les  aîkalis  précipitent  également  l'or  en  une 
poudre  jaunâtre  ;  et  le  précipité  est  soluble  dans 
les  acides  sulfurique  ,  nitrique  et  muriatique.  Ces 
dissolutions  rapprochées  laissent  précipiter  l'or  , 
et  on  n'a  pas  pu  obtenir  des  crystaux. 

Si  on  verse  l'ammoniaque  sur  une  dissolution 
d'or  jaunâtre  ,  la  couleur  disparoît  ;  mais  au  bout 
de  quelque  temps ,  on  voit  se  dégager  de  petits 
fiocons  qui  se  colorent  en  jaune  de  plus  en  plus, 
et  tombent  peu  à  peu  au  fond  du  vase  ;  îe  pré- 
cipité desséché  à  l'ombre  est  connu  sous  le  nom 
d^or  fulminant.  Cette  dénomination  lui  a  été 
donnée  par  rapport  à  la  propriété  qu'a  ce  pro- 
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duit  de  détonner  lorsqu'on  le  chauffe  doucement. 

L'ammoniaque  est  absolument  nécessaire  pour 
produire  cet  effet. 

Les  expériences  de  quelques  chymistes  nous 
ont  prouvé,  i^.  qu'en  chauffant  doucement  l'or 
fulminant  dans  des  tuyaux  de  cuivre ,  dont  l'extré- 
mité plongeoit  dans  l'appareil  pneumato-chymi- 
que  à  l'aide  d'un  siphon  ,  on  obtenoit  du  gaz 
aikalin ,  et  le  précipité  ne  pouvoit  plus  fuhîiiner  : 
cette  belle  expérience  est  de  BertholUt.  2^.  Bcrg- 
mann  a  observé  qu'en  exposant  l'or  fulminant  à 
une  douce  chaleur  incapable  de  le  faire  fulminer , 
on  lui  ôtoit  sa  propriété  fulminante.  3^.  Lors- 
qu'on fait  fu huiner  l'or  dans  des  tubes  dont  l'ex- 
trémité aboutit  sous  une  cloche  remplie  de  mer- 
cure ,  on  obtient  du  gaz  nitrogène  et  quelques 
gouttes  d'eau  :  4*^.  en  triturant  l'or  fulminant 
avec  des  corps  huileux ,  on  lui  enlève  la  pro- 
priété de  fulminer. 

Ces  faits  posés ,  on  voit  que  l'or  fulminant  est 
un  mélange  d'ammoniaque  et  d'oxide  d'or.  Lors- 
qu'on cli^ffe  ce  mélange ,  l'oxigcne  se  dégage 
en  même  temps  que  l'hydrogène  de  l'alkali;  ces 
deux  gaz  s'enflamment  par  la  simple  chaleur  , 
détonnent  et  produisent  de  Teau  ,  le  gaz  nitro- 
gène reste  alors  seul.  De  ces  pjincipes  il  doit 
s'ensuivre  que  les  corps  huileux  qui  se  combinent 
avec  l'oxigène ,  les  acides  qui  s'emparent  de  Tal- 
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kali ,  une  chaleur  douce  et  longue  qui  volatilise 
ces  deux  principes  sans  les  enflammer  ,  doivent 
enlever  la  propriété  de  fulminer  à  cetie  p.épa- 
ration. 

Le  soufre  nitrtux  ,  que  Baume  a  supposé  se  for- 
mer pour  donner  la  raison  de  ce  phcnomène  , 
n'existe  point ,  car  la  dissolution  de  Tcxide  d'or 
par  l'acide  sulfnrique  ,  précipitée  par  l'ammonia- 
que ,   donne  un  précipité  fiilnSifiant. 

L'or  est  précipité  de  sa  dissolution  par  plusieurs 
métaux  ,  tels  que  le  plomb ,  le  fer ,  l'argent ,  le 
cuivre,  le  bismuth,  le  mercure,  le  zinc  et  l'étain; 
ce  dernier  le  précipite  dans  l'instant  sous'  le  nom 
de  pourpre,  dz  Cassïus.  Ce  précipité  est  très- em- 
ployé dans  les  fabriques  de  porcelaine.  On  peut 
voir  dans  le  Dictionnaire  de  Macquer  de  très- 
bonnes  observations  sur  cette  préparation. 

L'or  peut  également  être  précipité  de  sa  disso- 
lution par  l'éther  :  cette  liqueur  s'empare  de  l'or 
en  un  moment,  et  le  revivifie  quelquefois  sur  le 
champ  :  j'ai  vu  l'or  former  uue  couche  à  la  sur- 
face de  la  liqueur  ,  et  les  deux  liqu^s  ne  plus 
en  contenir  un  atome. 

Les  sulfures  d'alkali  dissolvent  l'or  complè- 
tement ;  pour  cet  effet ,  il  ne  s'agit  que  de  fon- 
dre promptement  un  mélange  de  parties  égales 
de  soufre  et  de  potasse  ,  avec  un  huitième  du 
pçids  total  d'or  en  feuilles  ;  on  coule  cette  ma- 
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tlère  ,  on  la  pulvérise  ,  on  la  dissout  dans  l'eau 
chaude  ;  la  dissolution  est  d'un  verd  jaunâtre. 
Stahl  prétend  que  Moyse  fît  .dissoudre  le  veau 
d'or  par  un  procédé  semblable ,  et  que  ,  quoi- 
que la  boisson  en  fût  désagréable ,  il  a  dû  pré- 
férer cette  méthode  ,  afin  que  les  Israélites  conser- 
vassent plus  long-temps  le  dégoût  pour  leurs  idoles. 

L'or  s'allie  à  presque  tous  les  métaux. 

L'arsenic  le  rend  cassant  de  même  que  le  bis- 
muth ,  le  nickel  et  l'antimoine  ;  tous  ces  demi- 
métaux  le  blanchissent  et  le  rendent  aigre. 

L'or  s'allie  fort  bien  à  l'étain  et  au  plomb:  l'al- 
liage avec  le  plomb  n'est  pas  cassant,  selon  Alchorni^ 

Le  fer  forme  avec  lui  un  alliage  très-dur;  on 
peut  l'employer  avec  bien  plus  d'avantage  que 
l'acier  pur. 

Le  cuivre  le  rend  plus  fusible  et  lui  donne  un 
peu  de  couleur  rouge  ;  cet  alliage  forme  les  mon- 
noies  ,  la  vaisselle  et  les  bijoux. 

L'argent  le  rend  très-pâle  ;  cet  alliage  forme 
l'or  verd  des  bijoutiers. 

L'or  est  employé  à  bien  des  usages  :  il  mérite , 
par  le  rang  qu'il  tient  parmi  les  métaux ,  d'avoir 
l'emploi  le  plus  noble. 

Comme  sa  couleur  flatte  les  yeux ,  et  qu'elle 
n'est  pas  sujette  à  se  ternir  ,  on  le  fait  servir  aux 
parures ,  aux  ornemens ,  et  pour  cela  on  lui  fait 
prendre  mille  formes, 
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Tantôt  on  le  tire  en  fils  très-minces  ,  et  on 
s'en  sert  pour  la  broderie  ;  tantôt  on  l'étend  en 
lames  si  minces  que  le  plus  léger  souffle  les  em-  , 
porte,  et  sous  cette  forme  on  l'applique  sur  des  ; 
meubles  de  bois  à  l'aide  d'une  colle. 

Tantôt  on  le  réduit  en  une  p'oudre  très -fine  , 
et  alors  on  l'appelle  or  en  chaux  ,  or  en  coquilles , 
or  en  drapeaux  ,  &c.  On  prépare  Vor  en  chaux  en 
broyant  des  rognures  de  feuilles  d'or  avec  du 
miel,  en  les  lavant  dans  l'eau  et  faisant  sécher 
les  molécules  d'or  qui  se  précipitent. 

L'or  en  coquilles  est  l'or  en  chaux  délayé  avec 
une  eau  mucilagineuse. 

Pour  faire  l'or  en  drapeaux  on  trempe  des  lin- 
ges dans  une  dissolution  d'or,  on  les  fait  sécher 
et  on  les  brûle  ;  lorsqu'on  veut  s'en  servir  on 
trempe  un  bouchon  mouillé  dans  les  cendres  ,  on 
en  frotte  l'argent  qu'on  veut  dorer  et  on  polit. 

Tantôt  on  l'amalgame  avec  le  mercure;  on 
applique  cette  amalgame  sur  le  cuivre  bien  dé- 
capé ;  on  rétend  bien  exadlement,  et  on  fait  exha- 
ler le  mercure  par  le  feu  ;  c'est  ce  qui  fait  Vor  mou- 
lu. On  passe  sur  cet  or  ainsi  appliqué  la  cire  à 
dorer  faite  avec  le  bol  rouge ,  le  vert-de-gtis ,  l'a- 
lun et  le  sulfate  de  fer  incorporés  et  fondus  avec 
de  la  cire  jaune  ;  on  chauffe  une  seconde  fois  la 
pièce  pour  brûler  la  cire. 

L'or  a  été  employé  autrefois  dans  la  médeci- 
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ne  :  dans  le  quinzième,  siècle  ce  remède  étoit  très 
à  la  mode;  la  bonté  paroissoit  toujours  propor- 
tionnée à  la  cherté  de  la  drogue.  Bernard  de  Palissy 
s'est  fort  déchaîné  contre  les  apothicaires  de  son 
temps  5  qui  demandoicnt  de  l'or  de  ducat  aux  ma- 
lades pour  le  mettre  dans  la  boisson^  prétendant 
que  plus  Cor  étoït  pur  ,  plutôt  le  malade  étoit  res- 
tauré. 

Comme  ce  métal  est  très-précieux ,  la  fureur 
de  le  former  a  fait  une  secte  connue  sous  le 
nom  i^alchynùstes ,  qu'on  peut  diviser  en  deux 
classes:  les  uns  très-ignorans,  souvent  frippons  , 
et  réunissant  le  plus  souvent  ces  deux  qualités, 
s'en  laissent  imposer  par  quelques  phénomènes, 
tels  que  l'acrétion  en  pesanteur  des  métaux 
par  la  calcination ,  la  précipitation  d'un  métal 
par  un  autre ,  et  la  couleur  jaune  eu  afiectent  quel- 
ques corps  et  certaines  de  leurs  préparations;  ils 
partent  de  quelques  principes  vagues  sur  la  for- 
mation des  corps,  sur  leur  origine  commune,  leur 
semence ,  &;c. 

C'est  cette  secte  qui  a  fait  définir  l'alchymie, 
ars  sine  arte  cujus  principluni  est  mentiri ,  medïuui 
laborare  ,  tertium  mendïcare.  Ces  alchymistes  , 
après  avoir  été  dupes  assez  long-temps ,  cher- 
chent toujours  à  en  faire  ,  et  on  connoît  mille 
fripponneries  de  leur  façon:  ceux-ci  ne  méritent 
que  mépris  et  pitié.  Il  est  une  autre  classe  d'al- 
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chymistes  qui  ne  mérite  point  d'ctre  vouée  au 
nîépris  et  à  la  dérision  publique  ;  c'est  celle 
qui  est  formée  par  des  hommes  célèbres,  qui 
partent  des  principes  reçus ,  et  dirigent  leurs 
recherches  vers  cet  objet:  ceux-ci  sont  recom- 
mandables  par  leurs  talens  y  leur  probité  et  leur 
conduite  ;  ils  se  sont  fait  une  langue ,  ont  établi 
des  rapports ,  ne  communiquant  presque  qu'en- 
tre eux,  et  se  sont  distingués  dans  tous  les  temps 
par  leurs  mœurs  austères  et  leur  soumission  à 
la  providence.  Le  célèbre  Bêcher  sufHroit  seul 
pour  rendre  cette  secte  recommandable.  Le  pas- 
sage suivant ,  extrait  de  Bêcher ,  nous  donne 
une  idée  de  leur  langage  énigmatique  et  de  leur 
marche  dans  cette   étude. 

Fac  ergb  ex  lund  et  sole  mercimcs,  ,  qjios  ciim 
primo  ente  sulfuris  prcecipha ,'  prœciphatum  phi- 
losophorzim  igné  atténua^  exalta,  et  cum  sale  horacis 
philo sophorum  liquefac  et  fige  donec  sine  fiimo  fuiat* 
Qu<z  licet  hreviter  dicta  sint  longo  tamen  lahore  ac- 
quirimtur.  et  itinere  ex  arcnoso  ,  namque  terres  tri 
arahico  mari ,  in  mare  rubrum  aqueum  ,  et  ex  hoc  in 
hituminosîun  ardms  mare  mortuum  itlnerandum  est 
non  sine  scopulorum  et  voraglniim  periculo ,  nos , 
Deo  sint  laudes  ^  jam  appulimus  adportum.  Bêcher, 
phys.  subt.  Lîv.  I,  Sect.  V,cap.  III,,pag.  461  : 
în-8°.  Et  ailleurs ,  conclndo  enim  pro  thesi firmissima 
asiniis    est    qui    contra    alchymïam    loquitur  y  sed  . 
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Siuhus  et  neliilo  qui  ïllam  practlce  venakm  ex" 
ponit. 

Les  alchymistes  éclairés  ont  enrichi  la  chymie 
de  presque  tous  les  produif;  qui  étoient  connus 
avant  la  révolution  actuelle;  leurs  connoissances 
et  leur  ardeur  infatigable  les  ont  mis  dans  le  cas 
de  profiter  de  tous  les  faits  intéressans  qui  se  sont 
présentés  à  eux:. 

-A  Dieu  ne  plaise  que  j'engage  personne  dans 
cette  carrière  !  je  ferai  mes  efforts  pour  en  dé- 
tourner; elle  est  pleine  d'écueili,  et  il  est  dange- 
reux de  s'y  livrer:  mais  je  c:ois  qu'on  a  traité 
les  alchymistes  avec  trop  de  légèreté,  et  qu'on 
n'a  pas  pour  cette  secte ,  recommandable  à  bien 
des  égards ,  l'estime  et  la  reconnoissance  qu'elle 
mérite. 

D'ailleurs,  les  phénomènes  chymiques  devien- 
nent si  merveilleux,  l'analyse  a  porté  si  loin 
son  flambeau,  nous  décomposons  et  reprodui- 
sons de  toutes  pièces  tant  de  substances  qu'on 
ëtoit,  il  y  a  dix  ans,  tout  aussi  autorisé  à  re- 
garder comme  indécomposables  que  l'or,  qu'on 
ne  peut  point  prononcer  qu'on  ne  parviendra 
pas  à  imiter  la  nature  dans  la  formation  des 
métaux. 
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CHAPITRE    XV. 

Du   Platine, 

Ce  n'est  que  depuis  1748  que  nous  connoîs- 
sons  le  platine.  Nous  devons  nos  premières  no- 
tions à  don  Antonio  Ulloa ,  qui  accompagna  les 
académiciens  François  dans  leur  fameux  voyage 
au  Pérou ,  pour  déterminer  la  figure  de  la  -terre. 
Charles  TVooi ,  qui  en  avoit  apporté  lui-même 
de  la  Jamaïque ,  a  fait  sur  ce  métal  un  travail  con- 
signé dans  les  Transactions  philosophiques  pour 
les  années   1749  et  1750. 

Dès  ce  moment  tous  les  chyrnistes  de  l'Europe 
se  sont  emparés  de  ce  métal  :  Scheffer  en  Suède, 
Lewis  en  Angleterre,  Margraafen  Prusse,  Macquer^ 
Baume ,  Bujfon  ,  Mllly  ,  de  Lisle  ,  Morveau  ,  &€. 
ont  successivement  travaillé  sur  cette  substance, 
et  nous  devons  une  grande  partie  de  nos  con- 
noissances  actuelles  sur  ce  métal  à  ^Sickengen. 

Le  platine  n'a  été  trouvé  jusqu'à  ce  jour  qu'à 
l'état  de  métal  ;  il  est  sous  la  forme  de  petits 
grains  ou  de  paillettes  d'un  blanc  livide ,  dont  la 
couleur  est  entre  celle  de  l'argent  et  celle  du  fer  ; 
c'est  cette  couleur  qui  lui  a  fait  donner  le  nom 
de  platine  ou  petit  argent.  Si  on  examine  avec  soin 
les  paillettes  de  platine ,  les  unes  sont  arrondies  , 
les  autres  anguleuses. 

On 
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On  l'a  trouvé  confondu  avec  les  sables  auri- 
fères dans  l'Amérique  méridionale,  près  des  mon- 
tagnes des  districts  de  Noviîa  et  de  Cytara  :  ces 
deux  métaux  sont  presque  toujours  accompagnés 
d'un  sable  ferrugineux ,  attirable  à  l'aimant.  Le 
platine  du  commerce  contient  presque  toujours 
un  peu  de  mercure ,  -qui  provient  de  l'amalgame 
qu'on  a  faite  de  la  mine  pour  en  retirer  l'or. 
Lorsqu'on  veut  avoir  du  platine  bien  pur,  il  faut 
l'exposer  au  feu  pour  sublimer  le  mercure,  et 
tirer  le  fer  avec  le  barreau  aimanté.  Le  platine  ne 
paroît  attirable  à  l'aimant  qu'autant  qu'il  est  mêlé 
de  ce  sable  ferrugineux  ,  que  j'ai  reconnu  être  un 
vrai  phosphate  de  fer  ;  lequel  phosphate  accom- 
pagne l'or  dans  tous  les  sables  aurifères  de  nos 
rivières  et  paroît  presque  inséparable  de  ce  métal 
précieux.  L***  prétend,  dans  un  Mémoire  lu  à  l'a- 
cadémie des  sciences  de  Paris  en  178 5, que  ce  sont 
les  parties  les  plus  légères  de  platine  qui  sont  atti- 
rables  à  l'aimant ,  et  qu'elles  cessent  de  l'être  lors- 
qu'elles ont  acquis  une  certaine  grosseur  :  il  a  pris 
les  petits  grains  de  phosphate  de  fer  pour  des  pail- 
lettes de  platine.  Le  plus  gros  morceau  de  pla- 
tine qu'on  ait  vu  est  de  la  grosseur  d'un  œuf  de  pi- 
geon; la  Société  royale  de  Biscaye  doit  le  posséder. 
£***  assure  que  le  platine  est  malléable  dans 
son  état  naturel ,  et  il  l'a  passé  au  laminoir  en 
présence  de  Tiliec  et  Darcu, 

Tome  IL  D  d 
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Le  platine  n'éprouve  aucune  altération  de  là 
part  de  l'air  ;  le  feu  seul  ne  paroît  même  pas  le 
dénaturer  :  Macquer  et  Baiimê  en  ont  tenu  plu- 
sieurs jours  à  un  feu  de  verrerie  ,  sans  que  ses 
grains  aient  souffert  d'autre  altération  que  de  se 
lier  légèrement  les  uns  aux  autres  ;  on  a  néan- 
moins reconnu  qu'une  chaleur  soutenue  long- 
temps ,  en  ternissoit  la  surface  et  en  augmentoit  le 
poids  :  Margraafàvoit  déjà  fait  cette  observation. 

Le  platine ,  exposé  au  foyer  du  miroir  ardent 
de  Triidaim  ,  fume  et  se  fond  ;  ce  métal  peut  être 
malléé  comme  l'or  et  l'argent  :  on  peut  le  fondre 
également  sur  un  charbon  à  l'aide  du  gaz  oxigène. 
Cette  substance  résiste  à  l'action  des  acides ,  tels 
que  le  sulfurique  ,  le  nitrique  ,  le  muriatique  ;  elle 
n'est  soluble  que  dans  l'acide  muriatique  oxigéné 
et  le  nitro-muriatique  :  une  livre  de. ce  dernier, 
qu'on  met  à  digérer  sur  une  once  de  platine, 
prend  d'abord  une  couleur  jaune,  puis  orangée, 
puis  d'un  rouge  brun  très-obscur;  cette  dissolu- 
tion teint  les  matières  animales  en  bnui  ;  elle 
laisse  déposer  d'elle-même  de  petits  crystaux  in- 
formes d'une  couleur  fauve  ;  mais  si  on  la  rap- 
proche on  en  obtient  de  plus  gros  quelquefois 
octaèdres  ,  comme  Bergmann  les  a  observés  ;  le 
muriate  de  platine  est  peu  caustique,  mais  âpre , 
se  fond  au  feu  ,  laisse  échapper  son  acide  ,  et 
laisse  un  oxîde  d'un  gris  obscur. 
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L*acide  sulfurique  versé  sur  cette  dissolution  , 
forme  un  précipité  de  couleur  foncée;  celui  qu'oc» 
casionne  l'acide  muriatique  est  jaunâtre. 

Les  alkalis  précipitent  le  platine  de  sa  disso- 
tion  ;  mais  si  l'on  précipite  peu  à  peu  par  la  po- 
tasse ,  le  précipité  est  dissous  par  l'alkali  à  mesure 
qu'il  se  forme. 

Une  dissolution  de  muriate  d'ammoniaque , 
versée  sur  une  dissolution  de  platine,  y  formé 
un  précipité  orangé  qui  est  une  véritable  sub- 
stance saline,  entièrement  soluble  dans  l'eau.  Ce 
précipité  a  été  fondu  par  Dzlik  à  un  feu  ordi- 
naire ;  le  résultat  de  la  fusion  est  du  platine  , 
encore  altéré  par  quelque  matière  saline ,  puisqu'il 
n'acquiert  la  ductilité  qu'en  l'exposant  à  une  cha- 
leur beaucoup  plus  forte. 

La  propriété  qu'a  le  muriate  d'ammoniaque 
de  précipiter  le  platine ,  fournit  un  moyen  bien 
simple  pour  reconnoître  l'alliage  de  ce  métal  avec 
l'or  :  ainsi  les  craintes  de  cet  alliage  qui  avoient 
alarmé  le  Ministère  Espagnol ,  au  point  d'en  dé- 
fendre l'exploitation,  n'existent  plus  dès  ce  mo- 
ment ,  puisque  nous  avons  un  moyen  simple  de 
reconnoître  là  fraude;  et  l'on  doit  souhaiter  que 
ce  métal  si  précieux  soit  rendu  aux  arts  auxquels 
il  ne  peut  qu'être  très-utile  par  son  brillant ,  sa 
dureté  et  son  inaltérabilité. 

Le  procédé  de  DdiU  ^  pour  fondre  le  platine, 
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fut  publié  en  1774.  Achard  en  fit  connoître  un 
plus  simple  à-peu-près  dans  le  même  temps  ;  il 
consiste  à  prendre  deux  gros  de  platine,  deux  gros 
d'oxide   blanc    d'arsenic ,  deux  gros   de  tartrite 
acidulé  de  potasse  ;  le  creuset  bien  lutté  ,  on  l'ex- 
pose pendant  une  heure  à  un  feu  violent  ;  le  pla- 
tine se  fond,  mais  il  est  aigre ,  cassant  et  plus 
blanc  que  le  platine  ordinaire.  On  l'expose  à  une 
chaleur  assez  forte  sous  la  mouiïle  ,  et  on  dissipe 
par  ce  moyen  tout  l'arsenic  qui  est  combiné  avec 
le  platine ,  alors  il  est  pur.  On  peut  former  des 
vases  de  platine  en  remplissant  des  moules  d'argille 
avec  l'alliage  du  platine  et  d'arsenic ,  et  exposant 
le  moule  à  la  mouffle  pour  dissiper  le  demi-métal. 
Morveau  a  substitué  avec  avantage  l'arséniate 
de  potasse  à  l'arsenic  ;  et  il  avoit  déjà  fondu  le 
platine  avec  son  flux  vitreux  fait  avec  le  verre 
pilé,  le  borax  et  le  charbon. 

Pelletier  a  fondu  le  platine  en  le  mêlant  avec 
le  verre  phosphorique  et  le  charbon  :  le  phos- 
phore s'unit  alors  au  platine ,  on  expose  le  phos- 
phure  de  platine  à  une  chaleur -suffisante  pour 
volatiliser  le  phosphore. 

Baume  3.  constiWé  de  fondre  le  platine  avec  une 
légère  addition  de  plomb,  de  bismuth  d'antimoine 
ou  d'arsenic ,  et  de  tenir  l'alliage  au  feu  pendant 
long-temps  pour  dissiper  les  métaux  qui  ont  fa- 
cilité la  fusion.  ^ 
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On  peut  encore  fondre  le  platine  à  parties 
égales  avec  un  métal  soluble  dans  un  acide  ;  on 
broie  lé  mélange ,  on  dissout  le  métal  allié  ,  et  on 
fond  la  poudre  de  platine  avec  le  flux  de  Morveau. 

Au  lieu  d*employer  un  métal  soluble,  on  peut 
employer  un  métal  calcinable  et  traiter  comme 
ci- dessus. 

Le  pied  cube  de  platine  brut  pèse  1092  livres 
I  once  7  gros  1 7  grains  ;  le  platine  purifié  fondu  , 
1365  ;  le  platine  purifié  forgé ,  1423  ,  8  ,  7  ,  64. 

La  plupart  des  sels  neutres  n'ont  pas  d'action 
sensible  sur  le  platine  ;  on  peut  voir  les  résultats 
de  plusieurs  expériences  curieuses  dans  les  Mé- 
moires de  Margraaf,    , 

Le  nitrate  de  potasse  altère  le  platine  d'après 
les  expériences  de  Lewis  et  de  Margraaf.  Lewis  ^ 
en  chauffant  pendant  trois  fois  vingt-quatre  heures 
un  mélange  d'une  partie  de  platine  et  de  deux 
parties  de  ce  nitrate ,  observa  que  le  métal  prenoit 
une  couleur  de  rouille  ;  en  dissolvant  ce  mélano-e 
dans  l'eau  on  dissout  l'alkali ,  et  le  platine  séparé 
de  tout  ce. que  l'eau  peut  extraire,  diminue  d'un 
tiers  ;  la  poudre  enlevée  par  l'alkali  est  del'oxide 
de  fer  ,  mêlé  d'oxide  de  platine. 

Ces  expériences  ,  de  même  que  la  propriété 
qu'a  le  platine  d'être  attirable  ,  y  ont  démontré  le 
fer  comme  en  étant  presque  inséparable  :  et  Buffon 
en  a  .conclu  que  ce  métal  étoit  un  alliage  naturel 
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d'or  et  c^e  fer.  Mais  on  a  objecté  que  l'alliage  arti- 
ficiel de  ces  deux  métaux ,  fait  dans  toutes  les  pro- 
portions possibles  ,  n'imitoit  jamais  le  platine  ; 
que  ce  métal  s'éloignoit  d'autant  plus  des  proprié- 
tés de  l'or  ,  qu'on  l'a  voit  débarrassé  de  plus  de  fer, 
d^  sorte  qu'on  regarde  cette  substance  comme  un 
vrai  métal  particulier.  D'ailleurs ,  lorsqu'on  a  en- 
levé tous  les  grains  de  phosphate  de  fer,  à  Taide  du 
barreau  aimanté,  les  paillettes  de  platine  ne  sont 
plus  attirables. 

Ce  métal  peut  s'allier  avec  presque  tous  les 
niétaux  connus. 

Scheffer  a  avancé  le  premier  que  l'arsenic  le  ren- 
doit  fusible.  Acharà  et  Morveau  ont  profité  de  cette 
propriété  pour  le  fondre  et  en  composer  des  vases. 

Le  platine  s'allie  aisément  au  bismuth  :  le  ré- 
sultat est  ai*gre  ,  cassant ,  on  peut  le  coupeller 
avec  peine  ,  et  il  en  résulte  une  masse  peu  ductile. 

L'antimoine  facilite  aussi  la  fonte  du  platine  : 
l'alliage  est  cassant  ;  on  peut  dégager  une  partie 
de  l'antimoine  par  le  feu ,  mais  il  en  reste  assez 
pour  en  diminuer  la  pesanteur  et  la  ductilité. 

Le  zinc  rend  ce  métal  plus  fusible  :  l'alliage  est  très- 
dur  ;  le  feu  peut  aussi  volatiliser  le  zinc  en  grande 
partie  ,  mais  le  platine  en  retient  toujours  un  peu. 

Ce  métal  s'allie  facilement  avec  l'étain  :  cet 
alliage  est  très-fusible  ,  il  coule  bien ,  il  est  aigre 
et  très- cassant  ;  ruais  lorsque  l'étain  y  est  allii 
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en  grande  quantité  ,  cet  alliage  est  ductile;  il  a 
le  grain  rude  et  jaunit  à  Tair. 

Le  pl-omb  s'allie  bien  avec  le  platine  :  il  faut 
un  feu  plus  fort  pourfendre  cet  alliage  que  pour 
le  précédent  ;  cet  alliage  n'est  point  ductile ,  il 
n'est  plus  susceptible  d'être  absorbé  par  la  cou- 
pelle ,  et  il  n'y  a  d'absorption  que  lorsque  le 
plomb  est  en  excès  ;  mais  le  platine  reste  tou- 
jours uni  à  une  portion  considérable  de  ce  métal  : 
cependant  Macquer  et  Baume  ont  coupelle  une 
once  de  platine  et  vingt  onces  de  plomb  ,  en 
exposant  cet  alliage  pendant  cinquante  heures 
à  l'endroit  le  plus  chaud  du  four  de  porcelaine 
de  Sèves.  Morveau  a  eu  le  même  résultat  au  four-» 
neau  à  vent  de  Macquer  ;  l'opération  a  duré  onze 
à  douze  heures. 

Baume  a  reconnu  au  platine  obtenu  par  ce 
procédé,  la  propriété  de  pouvoir  être  forgé  et 
fondu  complètement  sans  le  secours  d'aucun  autre 
métal ,  ce  qui  le  rend  précieux  pour  les  arts. 

Lewis  n'a  pas  pu  allier  le  fer  forgé  avec  le  pla-* 
tine;  mais  ayant  fondu  du  fer  de  fonte  avec  ce 
métal ,  il  en  résulta  un  alliage  si  dur  que  la  lime 
ne  peut  plus  l'entamer  ;  il  avoit  de  la  ductilité  à 
froid  5  mais  à  chaud  il  cassoit  net. 

Le  cuivre  et  le  platine  alliés  .ensemble  forment 
un  métal  très-dur  •  ductile  lorsque  le  cuivre  do- 
mine dans  la  proportion  de  trois  à  quatre  sur 
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un  ;  il  prend  un  beau  poli  et  ne  s'est  point  terni 
dans  l'espace  de  dix  ans. 

Le  platine  allié  à  l'argent  lui  fait  perdre  sa  d^ic- 
tilité,  augmente  sa  dureté,  et  ternit  sa  couleur; 
on  peut  séparer  ces  deux  métaux  par  la  fusion 
et  le  repos.  Lewis  a  observé  que  l'argent  que  l'on 
fond  avec  le  platine  est  lancé  sur  les  parois  du 
creuset  avec  une  espèce  d'explosion  ;  ce  phéno- 
mène paroît  dû  à  l'argent,  puisque  Darut  a  vu 
rompre  des  boules  de  porcelaine  dans  lesquelles 
il  étoit  enfermé  ,  et  être  lancé  au-dehors  par 
l'action  du  feu. 

L'or  n'est  susceptible  de  s'allier  avec  le  platine 
que  par  un  feu  des  plus  violens  :  la  couleur 
de  l'or  en  est  prodigieusement  altérée ,  l'alliage  est 
assez  ductile. 

Nous  connoissons  assez  de  propriétés  à  ce  mé- 
tal ,  pour  présumer  qu'il  seroit  de  la  plus  grande 
.utilité  dans  les  arts:  son  infusibilité  presque  abso- 
lue 5  son  inaltérabilité  le  rendent  précieux  pour 
former  des  vases  de  chymie ,  des  creusets ,  &c. 
La  propriété  qu'il  a  de  se  souder  sans  mélange  ^ 
le  rend  préférable  à  l'or  et  à  l'argent. 

Sa  densité  ^  son  opacité ,  le  rendent  encore 
très-précieux  pour  en  faire  des  instrumens  d'op- 
tique ;  et  Rochon^  en  l'alliant  au  cuivre  et  à  l'étain, 
en  a  construit  des  miroirs  de  télescope  à  réflexion  , 
dont  l'effet  surpasse  de  beaucoup  ceux  qu'on  avoit 
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fait  jusqu'alors  avec  l'acier  et  autres  métaux.  Ce 
métal  réunit  deux  qualités  qu'on  n'avoit  pu  trou- 
ver jusqu'ici  dans  aucune  substance  :  il  ne  réfléchit 
qu'une  seule  image  comme  les  miroir?  de  métal,  et 
il  est  aussi  inaltérable  que  ceux  de  verre. 

ARTICLE     XVI. 

Du    Tungsten  et  du    Wolfram. 

Nous  connoissons  deux  espèces  de  minerai  qui 
méritent  le  titre  générique  de  Tungsten  :  l'une 
blanche  connue  sous  le  nom  de  tungsten^  tungstène^ 
pierre  pesante  des  Suédois  ;  l'autre  désignée  sous 
le  nom  de  wolfram  par  les  minéralogistes. 

ARTICLE      P  R.  E   M  î  E  R.  .. 

# 

Du   Tungsten. 

Le  tungsten*  ^st  d'un  blanc  mat,  très -pesant 
et  d'une  dureté  médiocre  :  ses  crystaux  sont  des 
octaèdres  ;  sa  pesanteur  spécifique  est  de  60665 
suivant  Brisson  ,  de  4,99  à  5,8'suivant  Kirwan': 
le  pied  cube  p'èse  424  livrés  10  onces  3  gros 
60  grains. 

Exposé  seul  au  feu  du  chalumeau  ,  il  décré- 
pite et  ne  se  fond  pas  ;  il  se  divise  dans  la  soude 
avec  un  peu  d'effervescence  ,  se  dissout  en  par- 
tie dans  le  phosphate  natif  ou  sel  microsco- 
mique ,  et  donne  au  globule  de  verre  une  belle 
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couleur  bleu-céleste  ,  sans  la  moindre  apparence 
de  rouge  dans  la  rcfradlion  ,  comme  il  arrive  avec 
îe  cobalt  ;  il  se  dissout  dans  le\borax  sans  effer- 
vescence 

Bcromann  prétend  qu'en  versant  sur  le  tungs- 
t^n  pulvérisé  de  l'acide  muriatique ,  cette  poudre 
ne  tarde  pas  à  prendre  une  belle  couleur  d'un 
jaune  clair  :  Sch&dc'd^owio,  à  ce  cara£lcre  celui  de 
devenir  bleuâtre  lorsqu'on  le  fait  bouillir  dans 
l'acide  sulfurique. 

Cette  substance  a  une  apparence  spathique  , 
et  on  l'a  confondue  pendant  long -temps  avec 
la  mine  d'étain  blanche  ;  on  la  trouve  à  Bips- 
berg  ,  à  Riddharhitta  ,  à  Marienberg  ,  à  Altem- 
berg  en  Saxe  ,  à  S^uberg  près  d'Ehtenffieders-^ 
iorfF. 

Raspc  a  annoncé  dans  les  Annales  de  CrelL  y 
juin  1785  ,  deux  mines  de  tungstei)  dans  la  pro- 
vince de  Cornouailles  ,  d'cii  on  peut  en  tirer  plu-f 
sieurs  milliers  de  tonneaux  :  ce  savant  en  a  ex^ 
trait  le  métal  dans  la  proportion  d'environ  36.  liv. 
par  quintal  ;  il  ajoute  que  ce  métal  tient  peu  d« 
fer  5  qu'il  eft  très-fixe  et  réfraâ:aire  au  feu  ,  qu'il 
entame  le  verre  comme  l'acier  le  mieux  trempé. 

Cronsudt  range  le  tungsten  parmi  les  mines  de 
fer  5  &  le  définit  firrum  calciforme.  urrà  quadam  'm-- 
cognitâ  intime  mixtum, 

Sçhcele  a  prétendu  que  ç'étolt  un  sel  résultant 
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de  la  combinaison  de  la  chaux  avec  un  acide 
particulier  ;  lequel  acide  versé  dans  l'eau  de  chaux 
régénère  le  tungsten. 

Bergmann  regarde  la  terre  acide  du  tungsten 
comme  un  acide  métallique. 

Pour  extraire  l'acide  du  tungsten  ,   on  connoît 
aujourd'hui  plusieurs  procédés. 

1°.  On  pulvérise  la  quantité  que  Ton  veut 
de  ce  minerai;  on  mêle  cette  poudre  avec  quatre 
parties  de  carbonate  de  potasse  ;  on  fait  fondre 
ce  mélange  dans  un  creuset  ,  et  on  le  coula 
sur  une  plaque  de  métal.  On  fait  ensuite  dis- 
soudre la  masse  dans  douze  parties  d'eau  bouil- 
lante. Il  se  sépare  pendant  la  dissolution  une 
poudre  blanche  qui  se  dépose  au  fond  du  vais- 
seau ;  ce  précipité  est  un  vrai  carbonate  de 
chaux  mêlé  d'un  peu  de  quartz  et  d'une  por- 
tion de  tungsten  non  décomposé  ;  on  peut  s'em- 
parer du  carbonate  de.  chaux  précipité  à  l'aide 
de  l'acide  nitrique  ,  mêler  le  tungsten  dans  les 
mêmes  proportions  avec  le  carbonate  de  potasse, 
le  fondre  ,  le  dissoudre  ,  et  par  ces  opérations 
réitérées,  décomposer  complètement  le  tungsten. 
L'eau  dans  laquelle  on  a  versé  les  masses  sor- 
tant des  creusets ,  tient  en  dissolution  un  sel  for- 
mé par  l'acide  tungstique  et  l'alkali  employé  :  si 
on  sature  cette  dissolution  d'acide  nitrique  ,  il 
i'emparede  l'alkali,  la  dissoluiion  s'épaissit ,  et  il 
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se  précipite  une  poudre  blanche  qui  est  Tacide 
tungstique. 

2^.  Schcele ,  auteur  de  ce  premier  procédé  ,  en 
propose  un  second  ,  qui  consiste  à  faire  digérer 
trois  parties  d'acide  nitrique  foible  sur  une  de 
îungsten  pulvérisé  :  cette  poudre  devient  jaune , 
on  décante  la  liqueur  ,  et  on  verse  sur  la  pou- 
dré jaune  deux  parties  d'ammoniaque  ;  Ja  poudre 
devient  blanche  ,  et  on  répète  raâ:ion  succes- 
sive de  l'acide  &  de  l'alkali  jusqu'à  ce  que  le 
tungsten  soit  dissous.  De  quatre  scrupules  traités 
par  Schcele  de  cette  manière  ,  il  y  a  trois  grains 
d'un  résidu  inattaquable  qui  étoit  un  vrai  quartz. 
En  précipitant  l'acide  nitrique  employé  par  le 
prussiate  de  potasse ,  il  a  obtenu  deux  grains  de 
bleu  de  Prusse  ;  la  potasse  en  a  précipité  5  3  de 
craie  ,  et  l'ammoniaque  unie  à  l'acide  nitrique  a 
précipité  une  poudre  acide  qui  est  le  véritable 
acide  tunguïque,. 

Dans  cette  expérience  ,  -l'acide  nitrique  enlève 
la  chaux  et  met  l'acide  tungstique  à  nud ,  dont 
l'alkali  s'empare.  L'acide  muriatique  peut  rem- 
placer l'acide  nitrique  avec  avantage;  il  lui  donne 
même  une  couleur  plus  jaune. 

Sckeek  et  Bergman  ont  regardé  cett^  poudre 
acide  comme  le  véritable  acide  tungstique  dans  son 
état  de  pureté  :  les  frères  Delhuyar-  ont  prétendu 
que  cet  acide  étoit  mêlé  avec  l'acide  employé 
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pour  l'obtenir  &  Palkali  ;  ils  prétendent  que  la 
poudre  jaune  qui  est  mise  à  nud  par  la  digestion 
de  l'acide  nitrique  ,  est  le  vrai  oxide  acide  du 
tungsten  sans  mélange. 

La  poudre  blanche  que  l'on  obtient  en  décom- 
posant par  un  acide  la  dissolution  alkaline  de 
tungsten  ,  est  acide  au  goût ,  rougit  la  teinture  de 
tournesol ,  précipite  le  sulfure  d'alkali  en  vert ,  et 
se  dissout  dans  20  parties  d'eau  bouillante. 


Propriétés  de  la  poudre, 
blanche  obtenue,  en  dé- 
composant par  un  acide 
la  dissolution  de  mine 
de  tungsten. 

I  °.  Saveur  acide ,  rou- 
gissant la  teinture  de 
tournesol. 

2^.  Exposée  au  feu 
du  chalumeau  elle, passe 
au  brun  et  au  noir  ,  sans 
donner  ni  fumée  ni  signe 
de  fusion. 


3°.  Elle  est  insoluble 
dans  vingt  parties  d'eau 
bouillante. 


Propriétés  de  la  matière 
jaune  obtenue  par  le 
feu  ou  les  acides. 


1°. 


Insipide,  rougis- 


sant la  teinture  de  tour-, 
nesol. 

2°.  Traitée  au  chalu- 
meau ,  elle  conserve  la 
couleur  jaune  à  la  flam- 
me extérieure  ;  elle  se 
boursouffle^et  devient 
noire  sans  se  fondre  dans 
la  flamme  bleue  ou  in- 
térieure. 

30.  Elle  est  insoluble^ 
mais  susceptible  de  se 
diviser  au  point  qu'elle 
passe  par  les  filtres  sans 
s'arrêter. 
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4°.  Elle  devient  jaune 
en  bouillant  dans  les 
acides  nitrique  et  muria- 
tique ,  et  bleuâtre  dans 
l'acide  sulfurique. 


4*^.  Les  trois  acides 
minéraux  n'ont  aucune 
action  sur  elle. 


Il  paroît  d'après  cette  comparaison ,  que  Ta- 
cide  est  plus  pur  dans  la  poudre  jaune  que  dans 
la  blanche  :  &:  les  combinaisons  salines  de  ces 
deux  substances  ont  confirmé  les  frères  Ddhuyar 
dans  leur  opinion. 

L'acide  jaune  combiné  avec  la  potasse  par  la 
voie  sèche  ou  la  voie  humide  ,  forme  un  sel  avec 
excès  d'alkali  ;  si  sur  ce  sel  on  verse  quelques 
gouttes  d'acide  nitrique  ,  il  se  fait  à  l'instant 
lîn  précipité  blanc  qui  se  redissout  en  remuant 
la  liqueur  ;  lorsque  tout  l'alkali  est  saturé  ,  alors 
la  dissolution  est  amère  ;  si  on  continue  à  verser 
de  l'acide  ,  le  précipité  qui  se  forme  n'est  plus 
soluble.  Ce  précipité  bien  édulcoré  est  exacte- 
ment de  même  nature  que  la  matière  blanche 
dont  nous  avons  parlé.  Les  expériences  de  D^l- 
huyar  et  de  Morvcau  prouvent  très  -  clairement 
que  cette  poudre  blanche  contient  l'acide  du 
tungsten  ,  une  portion  de  la  potasse  avec  laquelle 
on  l'avoit  d'abord  combiné  ,  et  un  peu  de  l'acide 
précipitant. 

11  est  donc  bien  démontré  que  la  matière  jaune 
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est  Toxide  pur  et  le  véritable  acide  tungstique  ; 
il  est  aussi  très-certain  que  cet  acide  existe  tout 
formé  dans  le  métal ,  et  que  son  oxigène  n'est  du 
ni  à  la  décomposition  d'un  autre  acide ,  ni  à  la 
fixation  du  gaz  oxigène  de  l'atmosphère  ;  il  paroît 
exister  dans  le  minerai ,  et  y  constituer  une  espèce 
de  sel  à  plusieurs  principes. 

L'acide  tungstique  pur  dissout  l'ammoniaque, 
mais  le  résultat  est  toujours  avec  excès  d'alkali  ; 
cette  dissolution  évaporée  fournit  de  petits  crys- 
taux  d'un  goût  piquant  et  amer  ,  ils  se  dissolvent 
dans  l'eau  et  rougissent  alors  le  papier  bleu  ;  l'al- 
kali  s'en  sépare  facilement ,  et  ces  crystaux  calci- 
nés repassent  à  l'état  de  poudre  jaune  entièrement 
semblable  à  celle  qui  entroit  dans  leur  compo- 
sition. Si  la  calcination  se  fait  dans  des  vaisseaux 
clos ,  le  résidu  est  d'un  bleu  foncé  ,  le  jaune  ne 
paroît  que  lorsque  la  calcination  se  fait  à  l'air 
libre. 

•  Les  expériences  de  Morveau  lui  ont  permis  de 
classer  les  affinités  de  cet  acide  dans  Tordre  sui- 
vant, qui  est  le  même  que  celui  de  l'acide  arseni- 
que ,  la  chaux  ,  'a  barite ,  la  magnésie ,  la  potasse, 
la  soude  ,  l'ammoniaque,  Talumine,  les  substan- 
ces métalliques. 
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A  R  T  I  C  L  E     I  I. 

nu  Wolfram, 

Le  wolfram  est  d'un  brun  noirâtre,  il  aifecte 
quelquefois  la  forme  d'un  prisme  hexaèdre  com- 
primé ,  terminé  par  un  sommet  dihèdre  :  ses  sur- 
faces sont  souvent  striées  longitudinalement  ;  sa 
cassure  est  lamelleuse  ,  feuilletée ,  et  les  feuillets 
sont  plats  quoiqu'un  peu  confus  ;  il  ressemble  au 
schorl  par  son  extérieur  ,  mais  il  n'est  point  fusi- 
ble et  est  infiniment  plus  pesant. 

Quelques  minéralogistes  l'a /oient  pris  pour 
une  mine  detain  arsénioale  ,  d'autres  pour  le  man- 
ganèse mêlé  d'étain  et  de  fer  :  les  frères  Delhuyar  , 
qui  en  ont  fait  une  analyse  rigoureuse  ,  y  ont 
trouvé  ; 

Manganèse.     ' 22  livres. 

Oxide  de   fer. 17,  - 

•  Poudre  quartzeuze 1 

Poudre  jaune  ou  acide  tungstique.  65 

Celui  qui  a  été  fourni  à  l'analyse  par  ces  chy- 
mystes ,  venoit  des  mines  d'étain  de  Zinnwalde 
dans  les  frontières  de  la  Saxe  et  de  la  Bohême.  Sa 
pesanteur  spécifique  étoit  de  .6583  5. 

Au  feu  du  chalumeau  ,  le  wolfram  ne  se  fond 

par 
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pas  seul;  à  peine  peut- on  parvenir  à  en  arron- 
dir les  angles.  Avec  le  phosphate  natif  ou  sel 
microscomique  ,  le  wolfram  se  fond  avec  effer- 
vescence et  forme  un  verre  d'un  rouge  d'hya- 
cinthe. 

Avec  le  borax ,  il  fait  effervescence  et  forme  un 
verre  d'un  jaune  verdâtre  à  la  flamme  bleue  ;  ce 
verre  tourne  au  rouge  à  la  flamme  blanche. 

Le  Vv^clfram  pulvérisé,  sur  lequel  on  fait  bouil- 
lir de  l'acide  muriatique  ,  prend  une  couleur  jaune 
comme  le  tunçisten. 

Les  frères  DcUuiyar  mirent  dans  un  creuset  deux 
gros  de  'Wolfram  réduit  en  poudre  ,  et  quatre 
gros  de  potasse  :  le  mélange  fondu  on  le  coula 
sur  une  plaque  de  cuivre  ;  il  resta  dans  le  creuset 
une  matière  noire  qui ,  bien  édulcorée  ,  pesoit 
37  grains ,  et  qui  n'étoit  qu'un  mélange  de  fer  et 
de  manganèse. 

La  masse  coulée  dissoute  dans  l'eau  ,  a  été 
filtrée  ,  on  a  saturé  avec  de  l'acide  nitrique  ,  il 
s'est  fait  un  précipité  blanc ,  absolument  sem- 
blable à  celui  que  fournit  le  tungsten  par  un 
semblable  procédé. 

Le  procédé  de  ScheeU  par  la  voie  humide 
réussit  tout  aussi-bien ,  et  même  il  a  paru  plus 
avantageux  aux  frères  Ddhuyar;  ils  préfèrent  de 
dégager  par  le  ïtw  l'ammoniaque  qui  tient  l'acide 
tungstique  en  dissolution  ;  loo  grai.ns  de  wolfram 
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traités  avec  l'acide  muriatique  et  l'ammoniaque, 
leur  ont  donné  65  grains  d'une  poudre  jaune ,  qui 
est  Tàcide  dans  sa  pureté. 

Cette  poudre  jaune  acide  s'allie  à  la  plupart 
des  métaux.  Les  frères  Ddhuyar  rapportent  les 
faits  qui  suivent. 

1°.  100  graine  de  limaille  d'or  et  50  grains  de 
la  matière  jaune ,  poussés  à  un  feu  violent  pen- 
dant trois  quarts-d'heure  dans  un  creuset  brasqué 
donnèrent  un  culot  jaune  qu'on  pouvoit  réduire 
en  m.orceaux  entre  les  doigts ,  dont  l'intérieur  pré- 
sentoit  des  grains  d'or  séparés  et  d'autres  qui 
avoient  une  couleur  grise.  Ce  culot  pesoit  139 
grains ,  il  passa  difficilement  à  la  coupelle. 

2*^.  Semblables  proportions  de  platine  et  de  la 
matière  jaune  traitées  de  même,  ont  donné  un 
bouton  friable  dans  lequel  on  distinguoit  les  grains 
de  platine  plus  blancs  qu'à  l'ordinaire  ;  il  pesoit 
140. 

3°,  Avec  l'argent  elle  forma  un  culot  blanc 
grisâtre  un  peu  spongieux ,  qui  s'étendoit  assez 
bien  sous  le  marteau  ;  mais  en  continuant  à  le 
frapper  ,  il  se  fendoit  et  se  divisoit  en  morceaux; 
ce  culot  pesoit  142  grains  ,  et  l'alliage  étoit  par- 
fait. 

j^ ,  Avec  le  cuivre  elle  donna  un  culot  d'un 
rouge  de  cuivre  .tirant  sur  le  gris,  spongieux  et 
assez  ductile  ;  il  pesoit  133  grains. 
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5°.  Avec  le  fer  elle  forma  un  culot  parfait  dont 
la  cassure  étoit  compacte  et  d'un  blanc  'grisâtre  ; 
il  étoit  dur ,  aigre  ,  et  pesoit  137  grains. 

6°.  Avec  le  plomb ,  on  obtient  un  culot  d'un 
gris  obscur  avec  très  -  peu  d'éclat ,  spongieux  , 
ductile ,  et  qui  se  divisoit  en  lames  en  le  frap- 
pant avec  le  marteau  ;  il  pesoit  127  grains. 

7^.  Le  culot  formé  avec  l'étain  ,  étoit  d'un  gris 
plus  clair  que  le  précédent ,  très-spongieux  et  un 
peu  ductile;  il  pesoit  138  grains. 

8^.  Celui  de  l'antimoine  étoit  d'un  gris  éclatant 
un  peu  spongieux ,  aigre  ;  il  cassoit  facilement 
et  pesoit  108  grains. 

9*^.  Celui  du  bismuth  présentoit  une  cassure  , 
qui,  regardée  dans  une  certaine  direction,  étoit 
grise  et  d'un  éclat  métallique  :  en  changeant  de 
direction ,  elle  scmbloit  terreuse  et  sans  aucun 
éclat  ;  mais  on  y  distinguoit  dans  les  deux  cas 
une  infinité  de  pores  épars  dans  toute  la  masse  ; 
il  pesoit  6S  grains. 

10°.  Celui  du  zinc  étoit  d'un  noir  grisâtre  et 
d'un  aspect  terreux  ,  très-spongieux  et  fragile  ; 
il  pesoit  42  grains. 

11°.  Avec  le  manganèse  ordinaire  elle  donn^ 
un  bouton  d'un  gris  bleuâtre  et  d'un  aspect  ter- 
reux ;  son  intérieur  examiné  avec  une  loupe  ,res- 
sembloit  à  une  scorie  de  fer  impure  ;  il  pesoi.t 
107  grains. 

Ee  1 
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Ces  expériences  confirment  le  soupçon  du  cé- 
lèbre Birgmann  ,  qui ,  de  la  pesanteur  spécifique 
de  cette  matière  et  de  la  propriété  qu'elle  a  de 
colorer  le  phosphate  natif  et  le  borate  de  soude, 
en  conclut  qu'elle  doit  être  de  nature  métallique. 

Le  changement  de  couleur  à  mesure  qu'on 
la  réduit ,  son  augmentation  en  poids  par  la  cal- 
cination  ,  son  aspect  métallique,  son  alliage  avec 
les  métaux ,  sont  des  preuves  incontestables  de 
sa  nature  métallique.  La  matière  jaune  doit  donc 
être  regardée  comme  un  oxide  métallique  ;  et 
le  bouton  qu'on  obtient  en  exposant  cet  oxide 
à  un  feu  fort  avec  la  poussière  de  charbon,  est 
un  véritable  métal. 

Ayant  mis  loo  grains  de  la  matière  jaune  dans 
un  creuset  brasqué  et  bien  bouché  à  un  feu  fort , 
dans  lequel  il  resta  pendant  une  heure  et  demie  , 
les  frères  Ddhiiyar  trouvèrent,  en  cassant  le  creu- 
set après  l'avoir  laissé  refroidir  ,  un  bouton  qui 
se  réduisoit  en  poudre  entre  les  doigts  :  sa  couleur 
étoit  grise  ;  en  l'examinant  à  la  loupe  on  y  voyoit 
vm  assemblage  de  globules  métalliques  ,  parmi 
lesquels  il  y  en  avoit  quelques-uns  de  la  gros- 
seur d'une  tête  d'épingle  ,  dont  la  cassure  étoit 
métallique  et  de  couleur  d'acier.  Il  pesoit  60 
grains  ,  et  avoit  diminué  de  40  ;  sa  pesanteur 
spécifique  étoit  de  17,6.  En  ayant  mis  une  par- 
tie à  calciner  ,  il  devint  jaune  avec  vingt-quatre 
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centièmes  d'augmentation  de  son  poids.  L'acide 
nitrique  et  l'acide  nitro-muriatique  le  changent  en 
une  poudre  jaune.  L'acide  sulfurique  et  le  nuiria- 
tique  en  diminuent  le  poids ,  et  leur  dissolution 
laisse  précipiter  du  bleu  de  Prusse;  les  grains  mé- 
talliques existent  toujours  après  l'action  de  ces 
acides. 

Ce  métal  présente  des  variétés  qui  le  distin- 
guent de  ceux  qui  sont  connus.  i°.  Sa  pesanteur 
spécifique  qui  est  de  17,  6;  1°.  les  verres  qu'il 
forme  avec  les  fondans  ;  3°.  son  in^asibilité  pres- 
que absolue  et  plus  grande  que  celle  du  manga- 
nèse ;  4°.  la  couleur  jaune  de  son  oxide  ;  5^.  ses 
alliages  avec  les  métaux  connus;  6'^.  son  indis- 
solubilité dans  les  acides  sulfurique,  muriatiquc, 
nitrique  et  nitro-muriatique  ,  et  sa  conversion 
en  oxide  par  ces  deux  derniers  ;  y°.  la  combinai- 
son de  l'oxide  avec  les  alkalis  ;  8^.  l'indissolubi- 
lité de  ce  même  oxide  dans  les  acides  sulfurique  , 
nitrique,  muriatique  et  acéteux  ,  et  la  couleur 
bleue  qu'il  prend  avec  ce  dernier.  Toutes  ces 
différences  ont  paru  assez  rem.arquables  à  Dd- 
huyar  pour  regarder  cette  matière  comme  un 
métal. 

Le  wolfram  doit  donc  être  regardé  comme 
une  mine  dans  laquelle  ce  métal  est  combiné  avec 
le  fer  et  le  manganèse  ,  comme  l'ont  prouve  les 
Dilhuyar» 

Ee  :> 
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CHAPITRE     XVII. 

Du  Molybdène. 

On  a  confondu  pendant  long-temps ,  sous  les 
noms  de  mine  de  plomb  noir  ,  plomb  minéral  , 
plombagine  ou  mol;^bdèm ,  des  substances  que  l'a- 
nalyse la  plus  exacte  du  célèbre  Schedc  a  prouvé 
être  de  nature  très- différente. 

Le  molybdène  ne  peut  plus  être  confondu 
avec  la  mine  dont  on  fait  des  crayons  pour  le 
dessin  ,  et  qu'on  appelle  plombagine  :  les  diffé- 
rences qui  les  caractérisent  sont  assez  saillantes 
pour  qu'il  ne  reste  plus  aucun  doute. 

Le  molybdène  est  composé  de  particules  écail- 
leuses  plus  ou  moins  grandes  ,  peu  serrées  les 
unes  contre  les  autres  :  il  est  doux  et  gras  au  tou- 
cher ,  tache  les  doigts  et  laisse  des  traces  d'un  giis 
de  cendre;  il  a  un  aspect  bleuâtre  qui  appro- 
che beaucoup  de  celui  du  plomb  ;  les  traits  qu'il 
laisse  sur  le  papier  ont  un  brillant  argentin  ,  tan- 
dis que  ceux  du  plombagine  sont  d'une  couleur 
plus  sombre ,  plus  matte  ,  la  poussière  en  est 
bleuâtre;  il  donne  à  la  calcination  une  odeur  de 
soufre  5  le  résidu  est  une  terre  blanchâtre.  L'acide 
nitrique  et  l'acide  arsenique  sont  les  seuls  qui 
l'attaquent  efficacement;  il  se  dissout  avec  effer- 
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vescence  dans  la  soude  au  feu  du  chalumeau  ;  il 
fait  détonner  le  nitrate  de  potasse  ,  et  le  résidu 
est  rougeâtre  ;  exposé  à  la  flamme  du  chalumeau 
dans  une  cuiller ,  il  laisse  échapper  une  fumée 
blanche. 

Le  plombagine  est   moins  gras  >  plus  grenu  , 
^  composé  de  petites  molécules  brillantes.  Il  perd 
au  feu  les  j—  de  son  poids,  le  résidu   est  un  oxide 
de  fer. 

On  a   trouvé  le  molybdène  en  Islande  ,  en 
Suède,  en  Saxe,  en  Espagne,  en  France  ,  &c. ' 
Celui  d'Islande  se  trouve  par  lames  dans  du  feld- 
spath rouge  mêlé  de  quartz. 

Huss^iijrati  donna  à  Pelleûer  des  échantillons 
de  molybdène  semblables  à  ceux  d'Islande ,  qu'il 
avoir  ramassés  dans  les  halles  de  la  mine  nom- 
mée grande  montagne  de  châtz^u  Lambert ,  près  le 
Tillot ,  où  l'on  exploitoit  autrefois  une  mine  de 
cuivre. 

Guillaume ^ow les  paroît  avoir  trouvé  du  mo- 
lybdène près  du  hameau  le  Real  de  Monastcrio  ;  il 
est  dans  les  bancs  de  grès,  mêlé  quelquefois  de 
granit. 

Le  molybdène  de  Nordberg  en  Suède  est  r.c- 
compagné  de  fer  attirable  à  l'aimant. 

Le  molybdène  d'Altemberg  en  Saxe  est  à  peu 
près  com.me  celui  de  Nordberg. 

Pelletier  a  analysé   toutes  ces   espèces ,  et  en 
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peut  consulter  son  travail  dans  les  Journaux  de 
Physique,  1785.  Mais  les  expériences  dont  nous 
rendrons  compte  ,  ont  été  faites  avec  celui  d'Al- 
temberg. 

Le  molybdène  expose  au  feu  sur  un  têt  à  rôtir 
se  recouvre ,  après  une  heure  de  feu  ,  d'un  oxide 
blanc  5  qui ,  recueilli  par  un  procédé  semblable' 
à  celui  qui  est  usité  pour  ramasser  Toxide  subiimé 
d'antimoine  ,  a  toutes  les  apparences  de  cet  oxide 
d'antimoine  :  on  peut  par  ce  moyen  convertir 
tout  le  molybdène  en  oxide.  Nous  devons  cette 
belle  expérience  à  PdUtkr  ;  elle  avoit  échappé  à 
Scheelc, 

Le  molybdène  est  indestructible  dans  les  vais- 
seaux clos ,  et  prodigieusement  réfractaire  ,  d'a- 
près l'expérience  de  Pelletier  faite  dans  des  boules 
de  porcelaine  exposées  au  plus  grand  feu. 

Le  molybdène  traité  avec  le  flux  noir  ,  n'a 
point  été  réduit ,  et  n'a  même  pas  perdu  son 
soufre. 

Le  molybdène  fondu  avec  le  fer  ,  donne  nn 
culot  qui  imite  le  cobalt  ;  il  fond  aussi  parfaite- 
ment avec  le  cuivre  ;  mais  mêlé  au  plom.b  et  à 
rétain,  il  les  rend  réfractaires  au  point  qu'il  en 
résulte  un  alliage  pulvérulent  et  inftisible. 

L'oxide  de  molybdène  ,  obtenu  par  la  calci- 
nation  ou  l'action  de  l'acide  nitrique  ,  est  irré- 
ductible quand  on  le  traite  avec  le  flux  noir  , 
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Valkali ,  le  charbon  ou  ies  autres  fondans  salins: 
cependant  si  on  ajoute  de  l'oxide  de  plomb  ou 
de  cuivre  ,  les  tnétaux  qui  en  résultent  ront  r.lliés 
d'une  portion  de  molybdène  qu'on  peut  en  séparer. 

L'oxide  de  molybdène  empâté  d'huile  et  des- 
séché au  feu ,  mis  dans  le  creux  d'une  brasque 
et  poussé  à  un  feu  violent  pendant  deux  heures, 
le  creuset  refroidi ,  Pelletier  trouva  la  substance 
légèrement  agglutinée  ;  cependant  on  la  brisoit 
avec  les  doigts  ;  elle  étoit  noire  ,  et  on  y  distin- 
guoit  le  brillant  métallique  :  vu  à  la  loupe  ,  on 
y  appercevoiî  de  petits  grains  arrondis  et  d'une 
couleur  métallique  grisâtre  :  c'est  là  le  vrai  mé- 
tal de  molybdène.  Il  est  prodigieusement  réfrac- 
taire ,  puisque  le  feu  qu'a  donné  Pelletier  est  plus 
fort  que  celui  que  Darcet  a  fait  à  la  même  forge 
pour  fondre  le  platine  et  le  manganèse. 

1°.  Le  molybdène  se  calcine  et  passe  à  l'état 
d'oxide  plus  ou  moins  blanc  ;  2°.  il  détonne  avec 
le  nitre  ,  et  le  résidu  est  un  oxide  de  molybdène 
mêlé  à  l'alkali  ;  3^.  l'acide  nitrique  le  convertit 
en  un  oxide  blanc  acide  ;  4^.  les  aikalis  dégagent 
du  gaz  hydrogène  par  la  voie  sèche  :  le  rc- idii 
est  l'oxide  de  molybdène  et  l'alkali  ;  5^.  il  s'alîic 
avec  les  métaux  de  diverses  manières  ;  son  al- 
liage avec  le  fer  ,  le  cuivre  et  l'argent  ts*^  très- 
friable  ;  6°.  traité  avec  le  soufre  il  régénère  le 
minerai  de  molybdène. 
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D'après  Kirwan  le  minerai  de  molybdène  con- 
tient ^^  livres  de  sor.fre  et  45  de  métal;  le  fer 
n'y  est  qu'accidentellement. 

Pour  réduire  le  minerai  de  molybdène  en  pou- 
dre, ScheeU  conseille  de  jetter  dans  le  mortier  un 
peu  de  sulfate  de  potasse  ;  on  lave  ensuite  la  pou- 
dre avec  de  Teau  chaude  pour  emporter  le  sel, 
et  le  molybdène  reste  pur. 

Cette  mine  est  une  vraie  pyrite  qui,  traitée 
au  chalumeau ,  donne  une  fumée  blanche  acide. 
Mais  comme  ce  procédé  n'en  fourniroit  qu'une 
petite  quantité ,  on  a  recours  à  un  autre  moyen 
pour  l'obtenir  :  on  distille  trente  parties  d'acide 
nitrique  sur  une  de  poudre  de  molybdène  ,  on 
a  soin  de  placer  ce  minerai  dans  une  grande 
cornue  ,  sur  laquelle  on  verse  l'acide  à  diverses 
reprises  et  afroibli  d'un  quart  d'eau  ;  on  latte 
le  récipient  et  on  distille  au  bain  de  sable  ; 
quand  la  liqueur  commence  à  bouillir  ,  il  se  pro- 
duit wn  dégagement  considérable  de  gaz  nitreux; 
on  continue  la  distillation  jusqu'à  siccité  ,  il 
reste  une  poudre  sur  laquelle  on  verse  une  nou- 
velle dose  d'acide  nitrique ,  et  on  continue  cette 
manœuvre  jusqu'à  ce  que  tout  l'acide  soit  em- 
ployé ;  il  reste  à  la  fin  un  résidu  blanc  comme 
la  craie  ,  sur  lequel  on  passe  de  l'eau  pour  enlever 
un  peu  d'acide  sulfurique  qui  s'est  formé  par  la 
décomposition  de  l'acide  nitrique  sur  le  soufre, 
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îl  reste  après  cette  cdulcoraîion  6  gros  36  grains 
d'une  poudre  acide  ;  lorsqu'on  a  opéré  sur  30 
onces  d'acide  nitrique  et  une  once  de  molybdène, 
c'est  Vacide  molybdique. 

L'acide  arsenique  distillé  sur  la  mine  de  molyb- 
dène ,  fournit  aussi  cet  acide. 

On  voit  évidemment  que  sa  formation  n'est 
àwQ. ,  comme  celle  de  l'arsenic,  qu'à  la  décompo- 
sition des  acides  employés  et  a  la  fixation  de  leur 
oxigène  sur  le  métal. 

Cet  acide  est  blanc  ,  il  laisse  sur  la  langue  une 
saveur  sensiblement  acide  et  métallique. 

Sa  pesanteur  spécifique  est ,  suivant  Bcrgmanrij 
à  celle  de  l'eau  pure  1:3.  460  :  i.  000. 

Il  n'éprouve  aucune  altération  à  l'r.ir. 

îl  ne  se  sublime  que  par  le  concours  de 
l'air. 

Il  colore  d'un  beau  verd  le  phosphate  natif. 

Si  on  le  traite  à  la  distillation  avec  trois  parties 
de  soufre  ,  on  régénère  le  minerai  de  molybdène; 
cet  acide  se  dissout  dans  570  parties  d'eau  à  une 
température  moyenne;  cette  dissolution  est  très- 
acide  ,  décompose  les  dissolutions  de  savon  ,  pré- 
cipite les  sulfures  d'alkali  ;  elle  devient  bleue  et 
prend  de  la  consistance  par  le  froid. 

L'acide  sulfurique  concentré  en  dissout  une 
grande  quantité  ;  la  dissolution  prend  une  belle 
couleur  bleue  et  devient  épaisse  en  refroidissant; 
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cette  couleur  disparoît  par  la  chaleur  et  revient 
quand  la  liqueur  se  refroidit. 

L*acide  muviatique  en  dissout  une  quantité 
considérable  à  l'aide  de  rcbullition  :  si  on  distille 
la  dissolution,  on  a  un  résidu  d'un  bleu  obscur; 
en  augmentant  la  chaleur  ,  il  s-'élève  un  sublimé 
blanc  mêlé  d'un  peu  de  bleu  ;  ce  qui  passe  dans 
le  récipient  est  dt  l'acide  muriatique  fumant  ;  ce 
sublimé  attire  l'humidité  ,  ce  n'est  autre  chose 
que  l'acide  molybdique  ,  volatilisé  par  l'acide  mu- 
riatique. 

Cette  dissolution  d'acide  molybdique  précipite 
l'argent ,  le  m.ercure  et  le  plomb  dissous  dans  l'a- 
cide nitrique  ;  elle  précipite  aussi  le  plomb  de  sa 
dissolution  dans  l'acide  muriatique  ,  mais  non  les 
autres  métaux. 

Cet  acide  enlève  la  barite  aux  acides  nitrique 
et  muriatique. 

Par  la  voie  sèche  il  décompose  le  nitrate  de 
potasse  et  le  muriate  de  soude  ;  et  les  acides 
passent  à  l'état  fumant. 

Il  désa'Te  l'acide  carbonique  de  ses  combinai- 
sons  et  s'unit  aux  alkalis. 

Il  décompose ,  même  en  partie ,  le  sulfate  de 
potasse  à  une  forte  chaleur. 

Il  dissout  plusieurs  métaux  et  prend  une  cou- 
leur bleue  à  mesure  que  cet  acide  leur  cède  son 


oxîgene. 
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Les  combinaisons  de  cet  acide  avec  les  alkalis 
sont  peu  connues  ;  cependant  ScJueU  a  observé 
que  l'alkali  fixe  rendoit  cette  terre  acide  plus 
soluble  dans  l'eau  ,  que  l'alkali  empêchoit  cet 
acide  de  se  volatiliser,  que  le  molybdate  de  po- 
tasse se  précipitoit  parle  refroidissement  en  petits 
crysîaux  grenus. 

L'oxigène  adhère  peu  à  la  base  molybdique  ; 
car  cet  acide,  traité  par  l'ébullition  avec  les  demi- 
métaux  ,  ne  tarde  pas  à  prendre  une  couleur 
bleue. 

Le  gaz  hydrogène  qu'on  passe  à  travers  suffit 
pour  le  faire  passer  au  bleu. 

Le  molybdène,  comme  l'observe P^/Z^/i^r ,  a  un 
grand  rapport ,  quant  aux  résuhats  chymiques , 
avec  l'antimoine ,  puii^que  comme  lui  il  est  sus- 
ceptible de  donner  ,  par  la  calcination  ,  un  oxidt 
argentin  susceptible  de  vitrification. 

Des  eaux  Minérales. 

On  donne  le  nom  à\au  minérale  à  une  eau  quel- 
conque sufiisammxent  chargée  de  principes  étran- 
gers pour  produire  sur  le  corps  humain  un  effet 
d'iFcrent  de  cehii  qu'y  produisent  les  eaux  em- 
ployées journellement  à  la  boisson. 

Les  hommes  n'ont  pas  tardé  ,  sans  doute  ,  à  re- 
connoître  de  la  difFérencc  entre  les  eaux.  Nos  an- 
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ciens  paroissent  même  avoir  été  plus  jaloux  et  plus 
attentifs  qwe  nous  à  se  procurer  une  bonne  bois- 
son :  c'étoit  presque  toujours  la  nature  de  Teau 
qui  déterminoit  l'emplacement  des  villes,  le  choix 
des  habitations,  et  conséquemment  la  réunion 
des  citoyens.  L'odeur ,  le  goût ,  et  sur- tout  les 
efrets  sur  l'économie  animale  ,  ont  été  ,  pendant 
long-temps ,  les  seuls  signes  d'après  lesquels  on 
prononçoit  sur  la  nature  des  eaux.  On  peut  voir 
dans  Hivpocrate^  ce  que  peuvent  l'observation  et 
le  génie  sur  des  matières  de  cette  nature  :  ce  grand 
homme,  dont  on  se  fait  une  idée  bien   impar- 
faite en  ne  k  considérant  que  comme  le  patriarche 
de  la  médecine  ,  connoissoit  si  bien  l'influence  de 
l'eau  sur  le  corps  humain  ,  qu'il  prétend  que  la 
seule  boisson   peut   modifier   et   différencier   les 
hommes  entre  eux  ;  et  il  recommande  aux  jeu- 
nes médecins  de  s'occuper  sur-tout  de  connoitre 
la  nature  des  eaux  dont  ils  doivent  faire  usage. 
Nous  voyons  que  les  Romains ,  forcés  de  s'établir 
souvent  dans  des  lieux  arides  ,  n'épargncient  rien 
pour  procurer  de  la  bonne  eau  à  leurs  colonies  : 
le  fameux  aqueduc   qui   conduiscit  l'eau  d'Uzès 
à  Nismes  en   est  une  preuve  non  équivoque  :  il 
nous  reste  encore  quelques  sources  minérales ,  oii 
ils  se  transportoient  en  colonies  pour  y  prendre 
les  bains. 

Ce  n'est  que  vers  le  dix- septième  siècle  qu'on 
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a  commencé  à  appliquer  les  moyens  chy^niques 
à  l'examen  des  eaux  ;  mais  nous  devons  à  la  ré- 
volution présente  de  la  chymie  le  degré  de  perfec- 
tion auquel  cette  analyse  a  été  portée. 
L'analyse  des  eaux  me  paroît  nécessaire  : 
i*^.  Pour  ne  faire  usage ,  pour  la  boisson,  que 


d'une  eau  saine. 


2°.  Pour  connaître  celles  qui  ont  quelque  vertu 
médicinale ,  et  en  appliquer  l'usage  aux  cas  où 
elles  conviennent. 

3^.  Pour  approprier  aux  divers  genres  de  fa- 
briques l'eau  qui  leur  convient. 

4°.  Pour  corriger  les  eaux  impures ,  infectées 
de  quelque  principe  nuisible  ou  chargées  de  quel- 
que sel. 

5^.  Pour  imiter  par- tout  et  à  tout  moment  ht 
eaux  minérales. 

L'analyse  des  eaux  minérales  est  un  des  pro- 
blèmes les  plus  difficiles  de  la  chymie  :  pour  bien 
faire  une  analyse ,  il  f^uit  avoir  présens  tous  les 
caractères  distinctifs  des  substances  qui  peuvent 
être  tenues  en  dissolution  dans  une  eau  ;  il  faut 
connoitre  les  moyens  de  séparer  d'un  résidu  pres- 
qu'insensible  ,  les  différentes  substances  qui  le 
composent  ;  il  faut  être  en  état  d'apprécier  la 
nature  et  la  quantité  de  produits  qui  s'évaporent; 
il   faut   pouvoir  estimer   si  quelques  composés 
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ne  se  forment  point  par  les  opérations  de  l'analyse, 
et  si  d'autres  ne  se  décomposent  pas. 

Les  matières  contenues  dans  les  eaux,  y  sont, 
ou  en  suspension  ou  en  dissolution. 

i^.  Les  matières  qui  peuvent  être  suspendues 
dans  les  eaux  sont  l'argille ,  le  silex  divisé  ,  la 
terre  calcaire ,  la  magnésie  ,  &Lc, 

2".  Celles  qui  y  sont  solubles  ,  sont  l'acide 
carbonique  ,  les  alkalis  purs  ou  combinés  ,  la 
chaux  ,  la  magnésie  ,  les  sulfates ,  les  muriates^la 
matière  extracîive  des  plantes. 

Il  est  quelques  substances  qui  sont  susceptibles 
de  se  mêler  avec  l'eau  ,  mais  qui  contractent  avec 
elle  une  union  si  foible  ,  que  la  moindre  secousse  , 
le  moindre  changement  dans  la  température  peu- 
vent les  dégager  :  tels  sont  l'air  pur  ,  le  gaz  hépa- 
tique ,  &c.  ' 

La  division  la  plus  ancienne ,  la  plus  générale 
et  la  plus  simple  des  eaux  minérales  ,  est  celle  qui 
les  distingue  en  eaux  froides  et  en  eaux  chaudes 
ou  thermahs ,  selon  que  leur  température  égale 
ou  surpasse  celle  de  l'eau  ordinaire. 

Une  division  fondée  sur  les  diverses  qualités 
de  ces  eaux  ,  les  range  sous  quatre  classes. 

P.  Eaux  acidulés  et  galeuses .  On  les  reconnoît 
à  leur  gcùt  piquant ,  à  la  facilité  avec  laquelle  elles 
bouillent ,  au  dégagement  des  bulles  parla  simple 

agitation 
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agitation  et  même  par  le  repos,  à  la  propriété 
de  rougir  la  teinture  de  tournesol ,  de  précipiter 
l'eau  de  chaux ,  Sec. 

Elles  sont  froides  ou  chaudes  :  les  premières 
sont  celles  de  Seltiy  de  Chateldon  ^  de  Fals^  de 
P  trois  ^  &CC.  les  secondes,  celles  de  Flchy  ^  du 
Mont'd'or  ^  de   Chatel-Guyon  ^  &cc. 

11°.  Eaux  salines  proprtrnmt  dites.  Celles-ci  sont 
caractérisées  par  le  goût  salé  qu'elles  ont;  cette 
saveur  se  modifie  selon  la  nature  des  sels  qui  y 
sont  contenus  :  ceux  qu'on  y  trouve  le  plus  gé- 
néralement 5  sont  le  muriate  de  magnésie  ,  les 
sulfates  de  soude,  de  chaux,  &c.  De- la  na- 
ture de  celles-ci ,  sont  nos  eaux  de  Balaruc  , 
à^Yeuset^  &c. 

111°.  Eaux  sulfureuses.  On  a  long-temps  regardé 
le  soufre  comme  existant  en  nature  dans  les  eaux. 
Fenel  et  Monnet  se  sont  élevés  contre  cette  asser- 
tion. Bcrgmann  a  prouvé  que  la  plupart  n'étoient 
imprégnées  que  par  le  gaz  hépatique  ;  il  paroît 
néanmoins  qu'il  y  en  a  quelques-unes  qui  tien- 
nent du  vraie  foie  de  soufre  en  dissolution  :  celles 
de  Barèges  et  de  Cotterets  sont  de  la  nature  de 
ces  dernières;  tandis  que  celles  ^Aix-la-Chapelle , 
de  Montmorency  ,  ÔCc.  sont  de  la  nature  des  pre- 
mières. On  pourroit,  avec  Fourcroj  ^  appellçr  les 
premières  hépatiques ^^i  donner  le  nom  ahépatisccs 
aux  dernières. 

Tome  II.  F  f 
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On  reconnoît  cette  classe  à  l'odeur  d'œufs 
pourris  qu'exhalent  ces  eaux. 

IV°.  EaiLx  martiales,  Celles-cî  ont  la  propriété 
de  se  colorer  en  bleu  par  la  dissolution  du  prus- 
siate  de  chaux  ;  elles  ont ,  en  outre ,  un  goût  as- 
tringent très-décidé.  Le  fer  y  est  tenu  en  disso- 
lution ,  ou  par  l'acide  carbonique,  ou  par  le  sul- 
furique  :  dans  le  premier  cas ,  où  lacide  est  en 
excès,  et  alors  l'eau  est  piquante  et  aigrelette; 
comme  à  Bussang^  à  Spa  ^  à  Pirmont ,  à  Pou" 
gue ,  &c.  ou  bien  l'acide  n'y  est  pas  en  excès,  et 
conséquemment  les  eaux  ne  sont  pas  acidulés  : 
telles  sont  celles  de  Forges ,  de  Condé ,  d'^w- 
male ,  &:c.  Quelquefois  le  fer  est  combiné  avec 
l'acide  sulfurique ,  et  l'eau  tient  en  dissolution  un 
Vrai  sulfate  de  fer.  Opoix  admet  ce  sel  dans  les 
eaux"  de  Provins  ;  celles  de  la  Rougne,  près  d'Alais  , 
en  sont  presque  saturées.  On  trouve  fréquemment 
cette  qualité  d'eaux  minérales  dans  les  endroits 
voisins  des  couches  de  pyrites  :  près  de  l'Amalou  , 
et  dans  le  district  d'Uzès ,  il  en  existe  plusieurs. 

Il  est  des  eaux  qu'on  pourroit  placer  indis- 
tinctement dans  plusieurs  classes  :  il  est,  par 
exemple ,  des  eaux  salines  qu'on  peut  confondre 
avec  des  eaux  gazeuses ,  parce  qu'il  s'en  dégage 
constamment  de  l'air  :  celles  de  Balaruc  sont 
dans  ce  cas. 
Nous  ne  comprenons  point,  parmi  les  eaux 
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minérales  gazeuses,  celles  qui  laissent  échapper  des 
gaz  qui  ne  leur  communiquent  aucune  propriété, 
telles  que  Xd.  fontaine  ardente  du  Dauphïnl^  &c. 

Lorsqu'on  a  reconnu  la  nature  d'une  eau,  on 
doit  procéder  à  son  analyse  par  la  réunion  des 
moyens  chymiques  et  physiques.  J'appelle  moyens 
physiques ,  tous  ceux  que  l'on  emploie  pour  re- 
connoître  certaines  propriétés  des  eaux  sans  les 
décomposer  :  ces  moyens  sont ,  en  grande  partie  , 
ceux  qu'on  doit  mettre  en  pratique  à  la  source 
même.  La  vue ,  l'odeur  ,  la  saveur  fournissent  des 
indications  qu'il  ne  faut  pas  négliger. 

La  limpidité  d'une  eau  annonce  sa  pureté ,  ou 
au  moins  une  dissolution  exacte  des  principes 
étrangers  :  la  couleur  trouble  dénote  des  subs- 
tances suspendues.  La  bonne  eau  n'a  point  d'odeur. 
L'odeur  des  œufs  pourris  provient  du  gaz  hydro- 
gène sulfuré:  l'odeur  subtile  et  pénétrante  est  pro- 
pre aux  eaux  acidulés  :  l'odeur  fétide  caractérise 
des  eaux  croupissantes. 

L'amertume  des  eaux  dépend  ^  en  général ,  des 
sels  neutres  :  la  chaux  et  les  sulfates  les  rendent 
d'un  goût  austère.  Il  est  encore  important  d'ap- 
précier la  pesanteur-  spécifique  de  l'eau  :  on 
peut  y  procéder  par  le  moyen  de  l'aérometre  , 
ou  par  la  comparaison  de  son  poids  avec  un  égal 
volume  d'eau  distillée. 

On  doit  encore  prendre  le  degré  de  chaleur  par 

Ff  2 
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le  moyen  d'un  bon  thermomètre  à  mercure  ; 
ceux  à  esprit-de-vin  doivent  être  rejettes  ,  parce 
que,  après  le  trente-deuxième  degré,  la  dilata- 
tion est  extrême  J^t  ne  correspond  plus  à  la 
température  de  l'eau.  Il  est  intéressant  de  calcu- 
ler le  temps  que  cette  eau  emploie  à  se  refroidir  , 
en  la  comparant  avec  de  l'eau  distillée  portée  au 
même  degré  de  tem.pérature.  Il  faut  encore  obser- 
ver si  aucun  corps  ne  s'exhale  ou  ne  se  précipite 
par  le  refroidissement. 

On  doit  observer  si  les  pluies  ,  la  sécheresse 
et  les  autres  variations  de  l'atmosphère  influent 
sur  la  température  et  le  volume  de  l'eau  :  si  ces 
causes  agissent  sur  elle  ,  la  vertu  doit  en  varier 
prodigieusement  ;  c'est  ce  qui  fait  que  certaines 
eaux  minérales  sont  plus  chargées  une  année 
qu'une  autre  ;  de-là  vient  que  certaines  eaux  pro- 
duisent des  effets  merveilleux  dans  certains  temps  , 
tandis  que  dans  d'autres  ,  leurs  effets  sont  nuls. 
Le  célèbre  de  Haen  ,  qui  avoit  analysé,  plusieurs 
années  de  suite ,  toutes  les  eaux  des  environs  de 
Vienne,  n'y  a  jamais  retrouvé  les  mêmes  prin- 
cipes dans  les  mêmes  proportions  :  il  seroit  donc 
intéressant  qu'à  l'époque  de  la  prise  des  eaux  , 
un  médecin  habile  fît  l'analyse  de  ces  eaux,  et  en 
publiât  le  résultat. 

Lorsqu'on  a  rempli  ces  préliminaires  ,  on  doit 
procéder  à  des   expériences  ultérieures  par  des 
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moyens  chymiques  :  ces  exoéiknces  doivent 
ctre  taites  sur  la  soui  ce  mcûie  ;  mais  si  on  est 
dans  l'impossibilité ,  on  remplit  des  bouteilles 
neuves  avec  cette  eau  ,  on  les  bouche  bien  exac- 
tement ,  et  on  les  transporte  dans  son  laboratoire-, 
oii  l'on  procède  à  l'examen  par  les  réactifs  et  par 
V  analyse, 

V^,  Par  le  moyen  des  réactifs ,  on  décompose 
ks  substances  contenues  dans  l'eau  ;  et  les  nou- 
velles combinaisons  ou  précipités  qui  se  forment, 
nous  font  déjà  pressentir  la  nature  des  principes 
contenus  dans  les  eaux.  Les  réactifs  les  plus  eni- 
caces  et  les  seuls  nécessaires  sont  les  suivans  : 

I®.  La  teinture  du  tournesol  devient  rouge  par 
son  mélange  avec  les  eaux  acidulés. 

2^.  Le  prussiate  de  chaux  précipite  en  bleu  le 
fer  contenu  dans  une  eau  minérale. 

30.  L'acide  sulfurique  très-concentré  décom- 
pose la  plupart  des  sels  neutres ,  et  forme  avec 
les  bases ,  des  sels  très-connus  et  très-reconnois- 
sables. 

4°.  L'acide  oxalique  dégage  la  chaux  de  toutes 
ses  combinaisons  et  forme  avec  elle  un  sel  inso- 
luble ;  l'oxalate  d'ammoniaque  produit  un  effet 
plus  prompt ,  puisqu'en  mettant  quelques  cry.<;- 
taux  de  ce  sel  dans  l'eau  chargée  d'un  sel  cal- 
caire ,  il  se  forme  dans  l'instant  un  précipité  inso- 
luble. 

Ff  3 
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50.  L'ammoniaque  imprime  une  belle  couleur 
bleue  aux  dissolutions  de  cuivre  :  lorsque  cet 
alkali  est  bien  pur  ,  il  ne  précipite  point  les  sels 
calcaires ,  il  ne  décompose  que  les  magnésiens. 
Pour  l'avoir  bien  caustique ,  on  peut  faire  plonger 
im  siphon  dans  l'eau  minérale  et  y  faire  passer  le 
gaz  ammoniac  :  il  faut  préserver  l'eau  du  contact 
de  l'air,  sans  quoi  il  y  auroit  précipitation  à 
raison  de  l'acide  carbonique  de  l'atmosphère. 

6°.  L'eau  de  chaux  précipite  la  magnésie ,  elle 
précipite  aussi  le  fer  de  la  dissolution  du  sulfate 
de  fer. 

7°.  Le  muriate  de  barite  dénote  le  moindre 
atome  de  sels  sulfuriques ,  par  la  régénération 
du  spath  pesant ,  qui  est  insoluble  et  se  précipite. 

On  peut  encore  employer  les  nitrates  d'argent 
et  de  mercure  pour  opérer  la  décomposition  des 
sels  sulfuriques  ou  muriatiques. 

ir^.  Ces  réactifs  indiquent,  à  la  vérité,  la  na- 
ture des  substances  contenues  dans  une  eau  ;  maïs 
ils  n'en  donnent  point  les  proportions  exactes  ,  ce 
qui  force  d'avoir  recours  à  d'autres  moyens. 

Il  y  a  deux  choses  à  considérer  dans  l'analyse 
d'une  eau  :  i^  \qs  principes  volatils  ;  2°.  les  prin- 
cipes fixes. 

1°.  Les  principes  volatils  sont  le  gaz  acide  car- 
bonique et  le  gaz  hépatique  :  on  peut  déterminer 
la  proportion  d'acide  carbonique  par  divers  procé^ 
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dés;  le  premier,  qui  a  été  employé  par  Fend,  con- 
siste à  remplir  à  demi  une  bouteille  de  l'eau  gazeuse 
qu'on  veut  analyser;  on  y  adapte  une  vessie  qu'on 
lie  au  goulot ,  et  on  secoue  la  bouteille;  l'air  qui 
se  dégage  enfle  la  vessie ,  et  on  juge  par-là  de  la 
quantité  que  l'eau  en  contenoit  ;  ce  procédé  n'est 
pas  rigoureux,  parce  que  l'agitation  ne  suffit  pas 
pour  dégager  tout  l'acide  carbonique.  L'évapora- 
ti.cn  de  l'eau ,  dans  l'appareil  pneumato-chymique, 
n'est  pas  non  plus  bien  exacte;  car  l'eau  qui  s'é- 
lève avec  l'air  se  combine  de  nouveau ,  et  on  n'a, 
sous  forme  gazeuse ,  qu'une  partie  du  gaz  contenu 
dans  l'eau.  La  précipitation  par  l'eau  de  chaux 
me  paroît  le  procédé  le  plus  rigoureux  :  on  verse 
de  l'eau  de  chaux  sur  une  quantité  donnée  d'eau , 
et  on  en  ajoute  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se  fasse  plus 
de  précipité;  on  pèse  exactement  le  précipité, 
et  on  en  déduit  les  dix-neuf  trente-deuxièmes , 
pour  la  proportion  dans  laquelle  l'eau  et  la  terre 
se  trouvent,  par  rapport  à  l'acide,  dans  ce  car- 
bonate de  chaux. 

Le  gaz  hépatique  peut  être  précipité  par  l'a- 
cide nitrique  très-concentré ,  d'après  les  expé- 
riences de  Bergmann.  L'acide  muriatique  oxi- 
géné  a  été'  proposé  par  Schede  ;  et  Fourcroy  a 
indiqué  l'acide  sulfureux ,  les  oxides  de  plomb  et 
autres  réactifs,  pour  précipiter  le  peu  de  soufre 
tenu  en  dissolution  dans  k  gaz  hépatique. 
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IP.  L'évaporation  est  le  moyen  usité  pour 
reconnoître  la  nature  des  principes  fixes  con- 
tenus dans  une  eau  minérale  :  les  vaisseaux  de 
verre  ou  de  porcelaine  sont  les  seuls  propres  à 
cet  usage. 

L'évaporation  doit  être  modérée  :  une  forte 
ébullition  volatilise  certaines  substances  et  dé- 
compose les  autres.  A  mesure  que  l'évapora- 
tion avance ,  il  se  fait  des  précipités  que  Boul- 
duc  2L  proposé  de  retirer  à  mesure  qu'ils  se  for- 
ment. Le  célèbre  Bergmann  conseille  d'évaporer 
à  siccité ,  et  d'analyser  le  résidu  de  la  manière 
suivante  : 

i^.  On  met  le  résidu  dans  une  petite  fiole, 
on  y  ajoute  de  l'alkool  :  on  agite  fortement  et 
on  filtre  la  liqueur. 

2°.  On  verse  sur  le  résidu  huit  fois  son  poids 
d'eau  distillée  froide  ;  on  agite  le  mélange ,  et 
on  filtre  de  même ,  après  quelques  heures  de  re- 
pos. 

30.  Enfin  ,  on  fait  bouillir  le  résidu  pendant 
un  quart-d'heure  dans  cinq  à  six  cents  parties 
d'eau  distillée,  et  on  sépare  la  liqueur  par  la  fil- 
tration. 

4"^.  Ce  qui  reste  ,  qui  n'est  soluble  ni  dans 
l'eau  ,  ni  dans  l'alkool ,  doit  être  humecté  et 
exposé ,  pendant  quelques  jours  ,  au  soleil  :  le 
fer  5  s'il  y  en  existe ,  se  rouille  :  alors  on  fuit 
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digérer  dans  le  vinaigre  distillé  qui  dissout  la 
chaux  et  la  magnésie  ;  et  cette  dissolution  éva- 
porée à  siccité ,  donne  ,  ou  un  sel  terreux  en 
filamens  non  déliquescens ,  ou  un  sel  déliques- 
cent: ce  dernier  est  à  base  de  magnésie.  Ce  qui 
reste  contient  du  fer  et  de  l'argille  :  on  dissout 
le  fer  et  l'argille  par  l'acide  muriatique  ;  on  pré- 
cipite le  fer  par  le  prussiate  de  chaux ,  et  puis 
l'argille  par  un  autre  alkali. 

Les  sels  que  Falkool  a  dissous ,  sont  les  mu- 
riates  de  magnésie  et  de  chaux  ;  on  les  reconnoît 
facilement  en  les  décomposant  par  l'acide  sulfu- 
rique. 

Pour  ce  qui  est  des  sels  dissous  par  l'eau  froide, 
il  faut  les  faire  crystalliser  lentement  ;  la  forme 
et  les  autres  qualités  constantes  en  font  recon- 
noître  l'espèce. 

La  dissolution  par  l'eau  bouillante  ne  contient 
que  du  sulfate  de  chaux. 

Lorsque  l'analyse  d'une  eau  est  bien  faite,  la 
synthèse  en  devient  facile  ;  et  la  composition 
ou  imitation  parfaite  des  eaux  minérales  n'est 
plus  un  problême  insoluble  entre  les  mains  des 
chymistes.  En  efTet ,  qu'est-ce  qu'une  eau  miné- 
rale? C'est  de  l'eau  de  pluie  qui,  filtrant  à  tra- 
vers les  montagnes ,  s'imprègne  des  divers  prin- 
cipes solubles  qu'elle  rencontre  :  pourquoi  donc , 
connoissant  une  fois  la  nature  de  ces  principes , 
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ne  serolt-îl  pas  possible  de  les  dissoudre  dans 
l'eau  ordinaire ,  et  de  faire  ce  que  la  nature  fait 
elle-même  ?  La  nature  n'est  inimitable  que  dans 
les  seules  opérations  vitales  :  nous  pouvons  l'imi- 
ter parfaitement  dans  les  autres;  nous  pouvons 
même  faire  mieux  qu'elle  ,  car  nous  pouvons 
varier  à  volonté  la  température  et  les  proportions 
àes  principes  constituans. 

La  machine  de  Nooth^  perfectionnée  par  Parker^ 
peut  être  employée  pour  faire  de  l'eau  minérale 
gazeuse ,  soit  acidulé  ,  soit  hépatique.  Si  l'on  fait 
fondre  du  soufre  et  qu'on  combine  avec  lui 
deux  tiers  de  limaille  de  fer,  il  en  résulte  un 
sulfure  dont  on  peut  se  servir  pour  imiter  l'eau 
minérale  hépatique.  A  cet  effet ,  on  verse  sur 
ce  sulfure  de  l'acide  sulfurique ,  et  on  fait  passer 
le  gaz  qui  se  dégage  à  travers  l'eau ,  qui  con- 
tracte, en  peu  de  temps ,  toutes  les  propriétés 
d'une  eau  minérale  hépatique. 
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